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AL MOLTO RE VERENDO MONSIG. 

M. MARIO CABOGA ARCIDIACONO DI RAVGIA. 

C V RT I O NAVO. 

E COLORO , che i figreti della natura conofcer v<r 
gliono,e le cofi occulte di quella cercano di palefitre, d chi 
le defidera,metteffero la cura e la diligenda uello fludta 
re per fapere , e non per vendere le fcten%e d menuto, cer 
tumente & dfe & agli altri giouerebbon afjai,ma me 
tre che fi affaticano di perfundere al mondo di faper ogni cofa,fi fioprono d’~ 
effere ignoranti affatto affatto, & alfine fono pagati di quella moneta , che 
alia loro ingorda euantia fi richiede . Cofi non fecero gli antichi philofophi , 
che piu nell’ effere, che nel parere ftudiauano , le pedate di quali voi dndate 
feguitando d tutto il poter e voflro , che per l' Alemagna, per l’Ongheria,Da- 
cia, Turchia , & Italia quafl tutta fete ito per vedere le piante , le pie tre, & 
i minerali,de quali tanta notitia e cognitione hauete, cWognvno, che vi cono- 
fce,vi predica per huomo raro, e fingolare , e tanto piu rducono in voi le vir - 
tu vuflre, quanto piu cercate con la voflra modeslia di ricoprirle , fuggendo 
l’oJ}entationi vingegnate di piacere, e digiouare ad ognvno ; Laonde infi- 
nita moltitudine d’ amici e di partegianiguadagnata hauete , che vi amam , 
viriuerifcono,& offeruano , io fon vn di quelli,perche conofco di quanto 

giouamento m’e flata t amicit pt voflra, che per mezgo fuo ho datofuori tan 
ti belli e virtuofi libri, tr a i qua li e la diuina P I ROT E C H N I A, che 
gid due uolte e vfiita,& hora la terxa nefee alta luce , dalle noflre flampe, 
fempre adornata & emedata da voi, e mai non hauete patito che fotto l’om 
bra voflra fi palefi,trouando certi nomifinti, alii quali fi fono indnxptate le 
noflre epiJlole,ctiappreJJogli amici miet , che conofcono le cortefie voflre , e 
l’ obligo mio verfo di voi, fon flato biafimato,& hannomi aflretto che que - 
flafiata la mandi pel mondo fotto lo fcudo deRhonoratifiimo nome voflro , e 
cofi fo . L' opera voflra dunque indrizgg a uoi,epregout , che laccettiate con 
quel buon animo, co’l quale io ve la offero e dedico, e non vi corocciate meco , 
e non vi sdegnate d’ effere patrino, e di guidar e in ifleccato il voflro Vanuc- 
cio,ch’a fi & a voi fard honore ,&ame dard vtile ,fi come ha fatto pe’l 
paffiito,ctilddiogli dia pace ali' anima, & a voi longa e felice vita,come de- 
fiderate . DiV inegia xfr . d? Aprile . 1 - 558 . 
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INCOMINCIA LA TAVOLA DI TVTTO IL 
PRESENTE VOLVME, PER MEZO DELLAs 
quale di ogni materia che in ejfofi contiene fi puofacilifiima* 
mente confcguirela fodis fattione : con ciojia che de Lis 
broin Libro ordinatamcnte procedendo , /tumes 
ratamente dimojlrafi la quantita de Ca* 
pitoli , er anebo dcllcCarte. 

DE TVTTE LE MINERE IN GENERALE. 
LIBRO PRIMO. 



E l primo Capitolo trattafl delta miner a ieU,'oro 
Cap. z .Delia miner a dcU' argento 
Cap.j .Delia miner a dei rame 
Cap.^..Della minera dei piombo 
Cap. Delia miner a dei ftagno 
Cap.e.Dellaminera dei ferro 




Cap. 7 .Delia prattica di far 1 'acciarro 
Cap. 8. DeUa prattica dtfar l'otone 




LIBRO SECONDa 

Cap. t .DeU' argento uiuo , e fua minera 
Cap. i. Del folfo 7 e fua minera 
Cap. j . DetTantimonio, e fua minera 
Cap. 4. Delia rnargajita,e fua quahta 
Cap. Del uttriolo, e fua minera 
Cap. 6. DcU' altum di rocca,e fua minera 
Cap.7.DeUarfinico,orpimento,erifagaUo 
Cap 8. Del fal commune minerale , e piu altri falifatd daWarte 
Cap ■ 9 . Delia gtaUmina,zaffdra,e manganef : 

Cap. 1 o.Del bolo , cria, e borace 
Cap 1 1. Delia calamita,zr uario fuo effetto 
Cap. t i.DeU’azurro,euerdeazurro 
Cap. 1 j .Del criJlaUo,e gioit,cr piu uetro 
Cap. 1 4.D el uetro,c de gli altri mczzi minerali 

LIBRO TERZO. 

Cip. t .Del modo di far i! f tggio di tuttele minere de metaUi ingenerate, et in par 
ticolar.di queUe che contengotuargento , 6 d'oro C ar. 4;. 
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Cap:t. Del modo di prepararle minere auantilafufione 47 

Cap. j. Delie firme communi deUe mdehine er fimi per finder le minere 43 

Cdp. 4.De/ modo conche ji procede nelfinderle minere y z 

Cap. s .Del modo con che fi fepara il piombo,l’argento,z? Voro ddl rame, che per 
fufione di miner e, 6 altra cofa,fujfero tutti in una maffa $ j 

Cdp.6.Del modo d' affinare V argento con la copeUa,zr V ordine de pefi,zr il mo- 
do di fare piu terminatamente i faggi per V argento, e per Voro $ 4 

Cap.y.Del modo con che fi f anno i cener acci per affinare argento in quantita 
$$• 

Cap. 8 .Del modo detl' affinare il confiuftagno , e condurlo in rame fino 5 s 

Cap. s .Del modo deU' affinare laghetta,zr condurla in piombo fino e o 

Cap.i 0, Detla proprie td e? differenda dei carbone % 60 



LIBRO QVARTO. 



Cap. t .Del modo di fare V aequa acuta commune da partire Voro da V argento 

64. 

Cap. i.Del modo di far e il faggio d’uno argento, che tenga quantita di oro 6 s 

Cap.} .Del modo cr propria pratticadi partir Voro ddW argento in quantita con 
V aequa acuta perfittamente 6 7 

Cap. 4. Del modo di ritrarre V argento, e Vacqua buona dalle purgationi deWacs 
que acute 6 8 

Cap.} .Delie auertenze che fi ha tVhauere nel partir Voro dati' argento con V aes. 

que acute 69 

Cap.6.Del modo dei partire Voro dalVargento per uia di folfi,o di antimonio 7 1 
Cap.j.Del modo da cimentare l’oro,z 7 condurlo ali' ultima fua finezza 7 1 



LIBRO QVINTO, 



Cap.i.DellalegadetVoro 73 

Cap. z.Detta lega deU' argento colrame ‘ 74 

Cap.j.DeUa lega dei rame 74 

Cap.4-.DeUa lega dei piombote di queUa dei ftagno,zr la loro purita er finezza 
74 
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DEL LIBRO DE MINERALI. 
LIBRO SESTO. 



Cdpitolo. i .Deflet qualitd della terra da fure le forne dd tragittare br0zi.cdr.7c. 

Cdpitolo. 2 .D eU’ordine er modi coti che fdr fi debbono le forne da tragittar bro 
Zi itt generale. cdr.77. 

Cdpitolo. 3. Delie differ enze dele artigliarie o~ loro mifure. cdr. 7 8 . 

Cdpitolo.^. Delii ordini er udrij modi che fi ufdno in fdr leforme dUe figure che 
fihdnnodfardibronzo. cdr. So. 

Cdpitolo. $.De gliordini er modi di fdr leforme de Ile drtiglidrie. cdr.8 3. 

Cdpitolo.6. Come fdr fi debbono le dnime nelleforme deUe drtiglidrie. cdr. S / . 

Cdpitolo.j.Modi di fdr U terzd pdrte deUd formd chiamata culdttd. cur. s 7. 

Cdpitolo.8.l\ododifdrldrotcldddconfoliddrl'dmme. car.Sj. 

Cdpito.s.Modo di confoliddre 1 ’dnimd nelleforme dd pie deWdrtegliare. cdr. 8 8 

Cdpitolo. 1 o .De gitti er sfidtdtoi dellc for me in uniuerfdle . cdr. g $ . 

Cdpitolo. 1 o.De ricocer le forne ddgittdr bronzi tn uniuerfdle . cur g 3. ' 

Cdpitolo. 1 1 .Auertenze er i rejfetti che fi ha dd hduere in fure laltegliarid cdr a 
te. st, 

Cdpitolo. 1 2. Modi di fdr leforme deUe cdmpdne de ognigrdtidezzd e r loro mi- 
furd. cdr. 54. 

Cdpitolo .13. Norma di quanto pefo fi debbono fdr li bdttdglifecondo le grana 
dezze. cdr. s 8. 

Cdpitolo. 1 4.M odo di beUicdr le cdmpdne . cdr. s s. 

Cdpitolo. 1 } .Modo di fdlddre le cdmpdne. cdr. 100. 



LIBRO SETTIMO. 

Cdpitolo. 1 .Modo di far leforndci per fonder d rener bero imettdlli con fidmme 
di legnd. cdr.101. 

Cdpitolo.z .Modo di fonder i mettalli d catino. cdr. x 04. 

Cdpitolo. 3 . Modo di fonder d cazzd con carboni e mdntici . cdr. 10/. 

Cdpitolo.3 .Modo di fonder i mettallfd crogiolo . car. 105, 

Capitolo.^.Modo di fonder a fornello a uento. car. toe. 

Cdpitolo. f. DeUe fufion de bronzi er altri mettaUi in generale. car. 1 07. 

Cdpitolo. <s .De bronzi C r mettalli alligdti per far gitti in uniuerfdle. car, ic s. 

Capitolo. 7. Medi dd accommodare diuerfi ingegni dd mouer i manteci per ingda 
gliardire ifuochi per fonder e. c ar. 1 os. 

Capitolo. 8. Delfinimento deUe artigliarie er ordine di carri. car. 1 1 2. 

C apitolo.s.Modi di fonder e il ferro per far paUe pertirar con le artigliarie car* 
te • 117. 
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Cdp. i .Varij modi di far e polueri dagittaruidentro bronzi,che U rice * 

uano,ezr reggcnobcnifiimo. cdr.i 1 8 

Cap.t. A prepardril fale perdar la macjlrddUe polueredag ittare 1 1 9 

Cap. 3 .De modi delfirmar in ftaffette er in cajfe deWarte picci ola 119 

Cdp. 4. E/ modo da far la po luere da gittar in frcfco,v di firmare no 

Cap . 5 . Vdrij modi di firmdr rilieui m 

Cap.o.Nota de alcttni mdteriali c'hdnno proprie td di far finder faciU 

mente i metaUi 3 cr corrernelgitto izx 

LIBRO NONO. 

Cap.t .DeWarte Alchimica in generale car. 1 23 

Cap. x. DeWarte defiiUatoria Hogli^zr dcque,cr fubUmationi 1 24 

Cdp. 3 .Difcorfi et auertenze chauer fi deben in far lauorar una zecca 131 

Cap.^.Deli' arte dei fabro ore fice 134 

Cdp. i .DeWarte dei fabro ramario 13S 

Cap. s. DeWarte dei fabro ferrario . 136 

Cdp.7. DeWarte Magnaria 13 8 

Cdp. 8. Del modo da tirarc oro 3 cr argentojame, er ottone per battcr 

cr far filare ' " t }9 

Cdp.ioModochefifdoraVargento,0' ogWaltra cofa dorata 141 

Cap. 1 1 .Modo da canar e ognifoftanza Woro er d’ argento deUe loppc deU 
leminere 14 z 

Cdp. 1 2 .La prdttica di far ti fpecchi di gitto di metaUo 3 di campane »42 

Cap. 1 3. Del modo che fifan le conchette ener crogioli per findere * 44 

Cap. x^Difcorfo fopra Parte figolina 143 

Cap. if.DeUa calcina er mattoni 1 45 

LIBRO DECIMO. 

Cdp. t. Del falnitro,cr dei modo che nelfarlo fi procede 149 

Cap. z .De la poluere che satfoprd d tirar Vartiglwie 
Cap. 3. Modi che s'ufano in caricar 1 'artegliarie e iuftamente trarle 1 s f 

Cdp.4.Dellc minere fotterranee »57 

Cap. $. Del modo che fi fan le trombe difuoco 159 

Cdp. s. Del modo di far paUe di metaUo ieo 

Cdp.7. De tnodi di far lingue difuoco 16 z 

Cap.S.Delli modi che fiordinanolepignatte iei 

Cdp. 9. Del modo di far uarie compofitioni difuochi kuorati 163 

Cdp . 1 ».M odo di comporre magirandok »<*/ 
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NELLAQVAL SI TRATTA GENERAL- 
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Avend ovi Promeffo di fcriuer la natura delle mi- 
nere in particolare, m’e forza dirui in generale qualche 
cofa, & mafsimamentc delliluoghi,de ordeni, & gli in- 
ftrumenti che vi s’adoprano,e loro forme & modi.Percr 
fappiate che in piu parti dei mondo gli fi trouano mine 
re,ma piu & meno fecondo li buoni inueftigatorire fi di 



rati inueftigatori di elfe minere moftrar con certaTimilitudine , come le 
minere ne monti collocate ftieno,hano figurato vn grande arbore tutto 
ramofo,piatato nel meggio della bafe dvn monte , dal cui principale Ili- 
pite varii & diuerfi rami deriuino,qual grolfo,e qual fottile,a guifa jfpria 
mete de quelli che fono co el&tto veri ne gli annoli bofchi: E vogliono 
che crefcendo singrofsino fenfpre, e tedano verfo il cielo,conuertcdo le 
materie difpofte & ^ppinque nella fua natura per infin che le cime arriui- 
no alia somita dei monte 5 & chero chiara apparenza fi dimoftrino, man- 
dando fu ori i n vece dt frondi & fiori fumofita azurre,o verdi,ouero mar 
gafsitte co filonetti di ponderofa minera , ouer altre copofitioni di tetu- 
re . Per lequalcofe fi puo,occorredo che fi ci moftrino/ar ferma coiettu 
ra tal monte effer minerale, & fecondo le dimoftrationi che fanno dei piu 
& meno,cofi e copiofo & ricco,ouer pouero di minera, Perilche li cerca 
tori, fecondo 1’apparenze che trouano, pigliano animo , & con fperaza & 
ficurta dvtile metteno ogni loro pofsibil cura, con ingegno & fpefa a ca 
uar quelle cofe che li fegni gli hanno dimoftratorperche Ipeffo co minere 
di tal forte ne fono che sefialtano a fupremo grado di richezza:e pero gli 
huomini conii occhi della cofideration &giudiciopenetrano detro ne 
moti, e veggono li luoghi oue fono, & quafi apoto le qtita,e verfo quelle 
addattano le caue,chealtrameti caminarebbono a cafo,j>che oue fieno le 
minere ne moti gli huomini coli a poto coprender no lo poffono,anchor 
che buonifsimo giudiciohaue{fero,& anchor che minutamentefuffero 
andati cercado : e po e neceffario andarfi certificado co 1’appareze de fe~ 
gni,& tetar d’incotrarfi piu che fi puo,tenedo sepre gli occhi & gli orec- 
chi oue fperino poterne hauer qlche indicio, & mafsime alii paftori, o ad 
altre genti antiche habitatrici di q paefi. Et cio dicoui,j>o che mi pfuado 
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mente dV»oni forte de Minere, e Fufioni,& 
ii daltre materie , 





moftrano quafi nel modo che ftano le vene dei fangue ne corpi delli ani*- 
mali,ouero li rami de gli arbori diuerfamete Iparfi.Onde voledo gli accii 
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che no bafti il buo giudicio al primo afpetto dei mote,qual per grl fteri- 
lita, per afprezza, p aeque che vi nafchino fia potete a dar luce certa chm 
effo fi cotenga minera,tal che li ce rcatori con fpefa& trauaglio di corpo 
a cauar fi mettino.Et ancho pche no credo chVn huomo in vn paefe nuo 
uo, anchor che’l fia robufto & accorto, fia baftante dandar minutamete 
cercado,non folo tutti i moti dVna o piu puincie che contener puotef- 
fino minere , ma apena vn folo , anchor ch’alcuni fono che per conofcer 
tal difficolta,dicano a tali effetti oprarfi la nigromantia, qual(per tenerla 
io cofafabulofa&p^nohauernealtra notitia) no intedo laudare ne men 
biafimare,che pur c|do fuffe vero che facefsino tal effetto , farebbe certo 
vn vtile effetto.Ma vorrei che quefti nigromati mi diceffero, perche non 
adoprano ancho detta loro arte poi c ha trouata Ia minera , & far fi come 
nel principio , il mezzo,& fine, cauadola & reduccdola alie fufioni & alia 
purita delle feparationi fue , che fenza dubbio hauendo potenza di far le 
predette cofe,fi puo creder che ancho habbino potenza di far 1’altre. Ma 
perche tali effetti fono tanto fpauentofi & horribili, e da non li douer ne 
potere, & ancho da 11611 voler effere pratticati da tutti glihuomini,& an- 
cho forfi perche tal cofa no e nota,vfar non li fento:Ma tanto piu con ra- 
gion creder fi debbe che filafsi, quato che fempre nc principii di cauar le 
minere fi coftumi di primierametericercar la gratia di Dio, accio chegli 
intrauenga in aiuto della loro dubbia & fatigofa operaroue in cabio d^f- 
fa verrebbeno a ricercar quella de demonii*Onde(al mio parere)lafciado 
la via delli huomini beftiali & intrepidi , vi conforto per volerle trouare 
pigliar qfta della prattica de fegni portici dalla benignita della natura , & 
fopra alia verita fondati , & da tutti li prattici per la efperienza approua- 
ti,che(come fi vede)no confifte in parole , o in promefle di cofe incom- 
prenfibili & vane,con lequal andrette cercando le ripe delle valli , laper- 
ture & ftuccameti delle pietre,& li dorfi, ouero lalte ftremita delle cime 
de monti, & fimilmente i letti & corfi de fiumi,e guardado nellc loro are 
ne,ouer fra le ruinc de foffati, fra quali molte volte vi fi dimoftrano mar- 
gafsite,o pezzetti di minere,o altre diuerfe tenture mettalliche,perlequal 
cofe facilmente fi puo hauer indicio che^certo in quelli luoghi fiano mi- 
nere:e fi ritrouano oue fiano aponto con auertire minutamente alie fiflii 
re de loro ftuccameti . E preffo a qfti fi da p general fegno effer minerali 
tutti que moti & luoghi oue fi vede fcaturire gra copia dacque crude, & 
cliabbino (anchor che fien chiare)alcun fiipor minerale,& chep ogni va- 
rieta di ft agione mutano qualita,co effer il verno tepide,& feftate fredif* 
fime,& tato piu 1’hauerete da credere, quado vedretegli afpetti di quemo 
ti ruuidi & filuatici, fenza terra, o arbori fopra: efepur qualche puoca di 
terra vi fi tro ua c5 qualche filetto d’herba, fi vede efle seza 1 color dei fuo 
verde tutta fecchiginofa & debole ( anchor che ne moti c’han terra & ar- 
bori fruttiferi alciuiu delle minere fi trouano ) pur lepiu fon 1 que tali gia 
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dettiui: e di qfti altri fe ne puo dar puoco fegno, faluo che andare minuta 
mete a cercar le ripe de loro fiachi,de quali fopra a tutti il piu vero fegno 
& di maggior certezza che dar fe ne polfae , quado nclla fuperficie dclla 
terra , o ln alto o albaffo la minera alia vifta apparcntemente fi dimoftra. 
Sono alcuni che molto lodano per buon fegno certi rclidui che fanno le 
aeque doue fi fermano, lequali alcuni giorni ripofate, & da raggi dei fole 
piu volte l ifcaldate, moftra in certa parte de loro refidui varie tenture di 
foftaze minerali. Et alcuni altri fono che coftumano pigliar tal aeque, & 
in vn vafo di terra, o di vetro,o daltra materia,la fanno p ebullitione eua 
porare,& al tutto la deficcao,e qlle terreftreita grofle cnin luoga difece 
nel fondo reftao coi gufto, o co’l faggio ordinario dei fuoco,o altro rao 
do a lor piacere faggiano: Per meggio delquale(anchor che no habbin il 
vero apoto)s’appropinquano a certa cognitione della cola: e colico qfti 
meggi & co piu che li puo nazi che fi vega al principio di cauare, per non 
gettar la fpefa,v’hauerete a certificare che la minera lia ouc la cercate fof- 
ficiente , & ch’ellalia buona,& in quatita: c tal elfetto piu pfettamete che 
fi puojdebbeli co ogni induftriofa auerteza ricercar ne luoghi propinqui 
alie radici de couicini moti,o alie ripe dei medelimo mote , e coli tutte le 
fuperficie oue fi troua fcoperto il falfo p fua ppria natura, oucr dal corfo 
dell’acqua,facedo prefoppofito,elfer quali ipofsibile, che fe tali moti co- 
tegono minere,che no madino fuori qualche eshalatione:bechepotreb- 
be accader che fe cio non face(fero,fulfief> Ia buonaqualita della minera, 
che no folfe di natura euaporabile, ouero che gli ne folle puoca quatita, 
oforli pcheil mote folfe grade,&la minera anchor lia albalfo, e forfita- 
to in detro, che di poter dar fegno Ia fumofita di qlla no lia bafteuole , o 
forfi pche fra le fupficie & Ia minera qualchelalfo(come albazano,o mar 
mo nero,o biaco,di natura defo & reimete) vi li trouafie interpofto,che 
palfar alia luce dclla fupficie fopiore no Ia lafcirepero vi potrebbono ef- 
fere gli arbori & l’herbe(come vhodctto)pchela terrachev’e,ritiene le 
fue vertu, e puo nutricar le radici,d elfe,pno elfer incenarata,ne arla dal- 
li caldi & venenofi vapori minerali . Nep cio lacque delle pioggie no la 
puo co ’1 luo corfo portar via, come i qlli luoghi oue Ia truoua riarfa. E dt 
tali moti ne ho gia veduti hauere fopra gradilsimi calfagneti,capi coltiua 
ti,& gradifsimi bofchi di faggi & cerri . Tal chep concIudenii,p fegno 
dafprezza & fterilita dei mote no li toglie, che gli altri Iuochi hauer mi- 
nere no pofsino, & che cercar no fi debbino , ma pche li legni fono fcdo 
le nature delle minere:e pero ve ne diro defsi piu terminatamete alii luo 
chi de loro minere jpprie.Quinho vogliuto diri generale fol p daruene 
vna certa prima luce. Et simxlmente p farui piu auertenti vi dico, 
che tutte le minere chep tali legni trouarete,o chep qual li voglia mo vi. 
verrano alie mani,o fieno in pietra,o terra,o in arena,oltre al primo afpet 
eo che vi dimoftrino minera di metallo, haucte da cofiderarelapoderoli-. 



P R O E M I O 

t&che hanno ,’ql quanto e maggiore tato piu moftra pfettione & buona 
miltione di foftanze,& ancho maggior quatita di minera.E prefuppone- 
do che per fegni, o altri modi habbiateritrouati i monti, & per la cogni- 
tione habbiate anchor trouata la minera, fenza fermamete fapere la par- 
ticolare Ipecie di e(fa:e p certificarui di che metallo fia tal minera , &r che 
quantita ne tenga,o che copagnia,o qual fia la purita di fe fte{fa,o che ma 
litia in lei fi troui,e di necefsita nanzi che alcuna fpefa vi facciate per co- 
nofcerla, che laflaggiate vna, o piu volte(come v infegnero al fuo parti- 
colar luogo nel libro terzo : ) Et cofi certificati chella fia minera, & che 
metallo, & quantita contenga,e ritrouandogli per il calculo tanto di vti- 
le che falui la fpefa, vi eshorto a douerui animofamente dar principio , & 
con egni diligeza a feguitar l’imprefa,& metterui a cauarer^pmcttendoui 
di qual fi voglia materia minerale a jpportione dei medefimo pefo che fu 
queila foftanza che per farne il faggio pigliafte nclla fuperficie,che di gra 
loga trouarete miglior quelia che lara piu detro ncl mote, e cofi tirati dal 
la certczza dei faggio, & dalla <Jtita della cofa che vi fi moftra per li fegna 
Ji,&rda ognialtraragioneuolcagioneche vidilponeffea voler fermame 
te cauare,vi hauete ancho a difporre che co ogni celerita lo facciatejac- 
cio che prefto ne godiate il frutt o,& che fe non fi troua in quel luoco,aI- 
troue tentar potiate la voftra buona fortuna. Ma volendo far quefto, ha- 
uete primamete daeleggere il fitooue far fi debbail principio della vo- 
ftra caua: auertedo ch’egli fia comodo piu che fi puo a gli huomini che vi 
hano a pratticare,e fopra tutto,che habbia facile lentrata detro nel mon- 
te, per arriuargli co minor /pefa & piu breuita di tepo che fia pofsibile fot 
to il fegnale chauete prefo,attrauerfimdo co’l giudicio,& dipoi co lopra 
per retta linea infino che percuota nella mafla groffa della minera, rompe 
do co’l corfo della caua ogni compofition di falda di pietra che sincon- 
trafTe , tenedo pero fempre come vna tramotana li fegni che di fuori vi fi 
moftrorno,p arriuar ad efiirEt oltre a tal luogo oue hauete deftinato flir 
l’entrata & principio della caua, hauete anchor a far elettione dVnaltro 
luogo, o da fronte di fopra, o da cato,pur che’i fia jppinquo & commodo 
a far vna,o due, o piucappanep comodita& leruitio de gli operai , luna 
per il dormire loro,& per potcrui ftar il voftro afsiftente , & clfer a tutte 
le hore a vedere & follecitar gli huomini al lanoro , & ancho per dilpe/ar 
le vettouaglie,& tcnerle in faluo,&per jpueder a gli altri lor bifognidal- 
tra,per far vnafabrica da lauorar ferri, per acconciare i ferrameti guafti,e 
farne de nuoui , per foccorrer a chi macano fecodo chc per adoperarh fi 
vano confumado & coi fpezzarfi guaftado. Et fatte qfte cofc,con buona 
jpuifione di vettouaglia , & coi numero de cauatori prattichi de quali te 
voi feruire,co de gli ftrometi neccffarii da roper & cauar pictre,& da po- 
ter portar la terra,col nome de Dio, & di jfdpera vetura , faccdo benedir 
ded facerdote il mote,& tutte 1’altre offirie,& battigiar la caua,dedicado- 
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la(come fi cofhima)alla fantifsimaTrinita,o noftra Dona, o al nome di 
qualche altro Santo chehabbiate in deuotione,inuocado la ^tettio fua, 
e cofi animofamete darete principio a cauare,co peliero di feguitar, c di 
non ceffare,infino che la pofsibihta voftra potra lopportar la lpefa, puer 
che habbiate trapatfati i termini diflegnati delli fcgnali di fopra dettiui . 




Auertendo femp d’incominciar il principio della caua al ballo, e piu che 
potete preflo alia bafe & radice dei monte, con modo pero che eiTa caua 
caminado p retta linea attrauerfi el filone della minerapla piu breue & 
piu ficura via che vi fi moflra . Laquale ( anchor che molte uolte fia ben 
principiata dalli cauatori) no c pero ben feguita,o per non iaper ben ma 
tener la caua(alche fi debbe hau er grande auertenza ) perchc tirati dalla 
fperaza di certi rametti minerali ,ch’alle volte nel cauar fi trouano,fpeflo 
dal retto camino declinano : pero che(anchor che que tali fcguir fi deb- 
bino)no fi debbe pero lafciar Tordine dei diflegnato camino, ma anclare 
auati.Et oltre a gli altri prf cctti,fiaui a memoria di i p£urar>che cauado , 
piu che potete Ichiffate di tagliarc li fafsi fiaccati & teneri, pero che Tono 
pericolofi di ruina, & dijraro accade che in quelli glifi ritrouino minere. 
Ma trouandoli e parendoui da non fuggirli,ui conforto ch’oue tal timo 
re vi fi dimoftrafle, p ficurta di non pder la Ipe/a della caua , & p {aluar la 
vita de gli operai,vfate ogni pofsibile diligeza in be armaria con archi di 
muro,& attrauerlati legnami a guifa di trauamete armate, ouer di grofsi 
& potenti pontelli per ritto,fatti di buono & forte legname di quercia* 
b daltro arbore: Et quefto e il modo coi qual fi debbe pceder nel cauar 
delle minere, per poter fic uram ente goder il frutto delle uoftre fatiche . 
Et perche(comefi uede,per le caue uecchie rilafciate daloro)gli antichi 
vforno in tareffetto un’ altro modo , qual in cabio d^ncomiciar da balfo 
alie radici de monti(come li moderni fanno) principiauano la caua nella . 
Sparte fuperiore ; oue per la fuperficie la minera il giorno gli appareua.. E 
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cauado airingiu a guifa di pozzi lafeguitauano al ^fondo, & hor in qua, 
hora in la,fecondo che fe gli andaua dimoftrado,la feguiuano. Deliaqual 
cofa me parfo al jppofito di douerucne far metione , |>chc a molti tal via 
pare aflai miglior & piu ficura di trouare che’l cauar p fiancho ( p hauer 
fempre inazi la minera,o puoco o aflai che fi troui,come vn fil per fcorta 
da poter feguitar & andar al ficuro a trouar la mafla grofla come fe Ia vc- 
deflero)Ma chi be cofiderera tal cola , conofcera li moderni hauer il bilb 
gno di tal cofa meglio intefo,per rilpetto (come fi vede) delle molte piu 
comodita & ficurta cheredepiu quefta tal modo chelaltro :ficomefo- 
no le difficolta dei defceder & afeendere nella caua,& per il pericolo dei 
ferrarfi per le piu facil mine , oltre la maggior fatiga dei trar fuora le mi- 
nere, & li ait ri fragmenti delle pietre cauate:&fopra tutto,il no poter be 
trar fuori lacquc, de quali ben {peffo tante ne fopr abodano,ch alii padro 
ni moltiplicano fpefa & trauaglio , pel gra numero daiutanti che le bifo- 
gna,& ancho pel far fare ruote,trobe,fiftule,ftaduffi,& altri fimili ftrume 
ti da trarle fuora. N e con tutto cio,molte volte poffono ancho far tanto 
che da efle vinti non reftino,fi che p viua forza abandonino la loro vtil dc 
honoreuole imprefa:tal che p concludere dico(comc ben potete copre- 
dere)efler aflai miglior & piu ficuro modo incominciar alie radici dei mo 
te cauando , & dentro a puoco a puoco entrarui,che dalla cima, o dal fu- 
premo dorfo:& pfacilitar Fvfcitadeiracq, & il portar degli oj>ai,ogni.x. 
cane andar co la caua fagliedo dolce dolce vn mezo b. ofleruado po fem 
pre il tramutar de fegni che fuor vi fi dimoftrano,vfiindo il timon & buf- 
folo fi come linauiganti, pchehabbino cagione di fempre te ner la caua 
nel retto camino, & vfare lmgegno & larte p codurfi al luogo della maf- 
fa grofla , & oue e la caula che vha moftrato le fumofita & fegni minera- 
li nclle fuperficie.Et a qfto ^ppofito parmi raccontarui come nel Ducato 
d’Auftria,fra Ifpruc & Alla,gia molti anni fono, vidi vnampla valle circo, 
data da gran numero di moti, pel meggio di cui pafla vn fiume copiofifsi 
mo di aeque, e nelli moti che vi fon dmtorno quafi i tutti fi caua qualchc 
minera:beche’l piu fono di rame o piobo, ancho che quafi in tutte fi tro 
ui cotener qualche particella d’argento:e fra detti monti vno ne vidi nel- 
qual certi paefimi dei luogo,tratti dalla vifta di molti fegni, nc comincior 
no nel fopradetto modo cauarne vno, e cauado caminorno(fec6do il pa 
rermio)poco meno di dtiamigliananzi chefcintilla o ombra di minera 
vedeflero; fc eflendo quafi co la caua perpediculare arriuati fotto li fegni 
che di fopra fe gli moftrauano sincotrorno in vn filon di pietra d albaza 
no durifsimo groflo di falda piu cTuna cana & meggia : qual con ferri ga- 
gliardi & durilsimamete piu di tal pietra teperati,co gra ratica & tepo fe- 
cer tato che 5 l trapaflorno, e cofi trapaflatolo smeotrorno in vn filone di 
minera di rame grofilsimo,& di forte tale che qdo io vi fui,guardado fra 
Tuna e laltra deUe dua,vi vidi efler vn parete di durifiimo a!bazano:fatto 
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vn vacuo grandifsimo , oue piu che. 2 o o.huomini, tutti a vnhora , ftaua- 1 
no a lauorare,fra da balfo c da alto, non hauendo altro lume che di luccr- 
nc , facendo per tutto oue fi gli moftraua Ia minera , diuerfi tagli y e cofi 
afsiduamente il di e la notte gli lauorauan a vicendaicofa certamente ma- 
rauigliofa , oltre la caua , moito mi parue, & ancho il veder clfio feci alia 
bocca la minera che vera cauata,fcielta,e da fciegliere: e fra labra , gli ne 
era vn pezzo tueto in vna faldezza di minera pura, clfera cofi grande , e di 
tanto pefo , chvn paio di buon caualli con vna carretta raoffo , non che 
tirato , a pena 1’harebbono . Era quefta minera (come v’ho detto ) di ra 
me,maper magnificarla,lachiamauanod’argento,perche in foftanza 
ne conteniua tanto che foprauanzaua ogni fpela che gli faceano , & ha- 
ucan ancho dauantaggio il rame chera in fua compagnia, fi che ( come 
comprehender potete ) traheuafene grandifsimo frutto . Hora voglio 
chefappiate,che nelmezzo dellacaua era vn canale cheraccoglieua le: 
aeque , che per diuerfe rotture in effa cafcauano , e quefto correua con 
tantavehemenza, che tengo per certo, che gagliardamete harebbe fo- 
disfattoa ogni groffo molino : tal chenelfandar etornar della caua mi: 
ricordo , fi per 1’acque di fopra come quelle di fotto , eflermi quafi , fi co 
mefepaflato fufsi fotto vna granpioggia,tutto bagnato : delche non 
mi feci marauiglia , per hauer intefo , che lacqua e la prima c propria co- 
pagnia , anzi forfi quella cagione donde le proprie foftanze della lor ge- 
neratione procedcno : dilclie ( come vho gia detto ) gli intelligenti di 
tal cofe pariando , pigliano argometo , e danno per vniuerfal norma, che 
tutti i monti che fcatorifcono abbondanza d aeque fono ancho abbon- 
danti di minere. Sopra di che confiderando , mi sofferfe nel penfieri Ia 
grandezza di tal cofe , onda fra me cominciai a dire 3 fe alii padroni della 
prefentecaua fu{ferincrefciutalalpefa,bper il longo camino, Opel ti- 
mor di non trouarne, dilperati dellacofa, rhauefsino per vilta abban- 
donata, 6 li fuflero ( gionti a quel duro faffo ) fermati , la gia fatte Ipe - 
fa, letante fatiche, fi danimo come di corpo, vanamente gettate ha- 
rebbono,neferianodiuenuti richifsimi, e copiofi dogni commodita 
come fono , ne a loro fignori, & a congionti , ne alia patria, oue nati fo- 
no,neapoueri,ne ancho a ricchi,ne manco alii vicini hauerebbono 
puotuto giouare , come ( mediante la fortezza dei loro buon animo , e 
dei lor faper , & volere ) haueuano fatto : Onde conclufi,che chi comin- 
ciacotali cole ledebba con grandanimo , e patienza feguitare , andan- 
do al men fin oue fi puo ( per fegni ) penfar che la cofa fia, fperando fem- 
pre, chc con landarinanzi (come elfer potria)il feguente giorno vi fi 
habbi a fcuoprir la cofa che cercate , e farui ricco e contento : ilche ( co- 
me comprehender potete ) puo aucnirc : perche le madri di tutti le piu 
ftimate ricchezze, &erarii di tutti i thefori, fon le montagne : alle- 
qual ( fe con laiuto della fortuna , e dei voftro ingegno ) faprete apri- 
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re la via, non folo da trouar d arriuare al ventre oue tal cofe ftan afcofte, 
non e dubbio che,comeli fopradetti,o piu,ricchifsimi non diuentiate, e 
ehedlionori^dautorita^ed^gni commodo chele richezze dar poffo- 
no , non vadorniate : attento chela benignita della natura, liberahfsima, 
a ricercanti tal cofe , promette , & accommoda: e pero quelli che Hanno 
defidcrio d’hauerricchezze,li dourebbonpiuprefto conogni intento 
volger al cauar delle minere,che alia militia, piena di moleftic, o alia mer 
cantia, con andar limando’l mondo, o altre faftkliofe cure, forfi a buo*- 
huomini illecite,o andar a longbi e faffidiofi viaggi di terra, o dacqua,co 
molti difagi, e fra ftrane,& incognite genti,e ben fpeffo di natura ferina, 
o condar opraal fabulofo lapis alchimico, como molti che fperanodi 
fermar quel lor feruo fuggitiuo , o fiffar lclune , o particolari fofiltici, 
altre fimil cofe vane , e fenza fondamento. Et auenga che io creda,chel 
modo di trouar minere fia gratia da Dio fpeciale , nodimeno e bifogno, 
nati che fiamo, andar oue quefte cofefono dalla natura prodotte , e ccr- 
cando , tentar di trouarle, e trouate,cercar , cauando , riceuer la gratia , 
aiutando la difpoiitione della Fortuna, e lmclinatione , coi volere , e coi 
natural giudicio : tk ancho cio non bafta , perche , oltre il poter princi- 
piat*, e feguire,bifogna effer pecuniofo,accioche, non potendofi far con 
la propria opra quanto fi vuole , poffafi fopplire con lo aiuto de mercen- 
narii . Malafciamo hor da parte il ragionar di tal cofe , prefopponendo 
c habbiatc fatta la fpefa, e chabbiate non fol trouata la minera che ccrca- 
uate,ma che ancho nhabbiate cauato allaperto gran quantita,e bifo- 
gno , anzi e vno de primi penfamenti che gli richiede , nanzi ch mcomin 
ciate a cauarc , confiderar, e ben effaminar le commodita delfoccorren- 
ti cofe , c la neccfsita che vi li trouano, como , legnami dogni forte , ae- 
que , e vettouaglie , che ffogffvna gli ne vuol effer copia : e prima, di le- 
gnami , de quali ne bifogna quantita , cioe , quella al bifogno della mine 
ra proportionata , per far carbone per le fufioni , per arroftire , affinarc, 
&altriabbruggiamenti, oltre aquelliperarmarle caue, fabricar editi- 
cii , capanne , e fimil cofe . Hafsi ancho a penfar alii fiti oue s hanno a far 
gli editicii, che gli fia bonaria, copia dacque, c cEabbiano buone cadu- 
te , e per commodita de carboni , non folo habbino il legname propin- 
quo , ma commoda alie minere : e d’ognaltro incommodo , piu quello 
dellacque s’ha a fchiffare , fi come materia a tali effetti importantifsima , 
perche con la forza della fua poderofita saddattan ruote.c altri ingenioti 
ffromenti per alzar ccn facilitagran manticiper rinuigorir potenti fuo- 
chi , e far batter magli di grandifsimo pefo , girar macine , e fimil effetti, 
le.forze de quali ( come veder fi puo)fon in foccorfo de glihuomini,ch’aI 
trimentiferia quafi impofsibil arriuare alii neceflari effetti , perche piu 
opra,e piu falda e la forza dei leuare d’una ruotn,che la faticofa opra di ce- 
to huomini , e pero bifogna hauere grandilsima confideratione,non fo~ 
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loapenfardi douer far detto edificio,ma anchofarlo gagliardo come 
bifogna,& commodo a condurui lamincra,&al carbone, acciochc fi 
rifparmii in ciafcuno di tali effetti, tempo ,fatica,& ancho lpefa,per- 
che fon cofe che ciafcuna per fe nlieua, e tanto maggiormente, quate piu 
nefono infieme:ma perche fempre tutto aponto hauer non fi puo ad 
ogni commodo , debbefi ponderare , quali de. dua porge piu di vtile , a 
Thauere il carbone piu accommodo , o la minera , aircdificio,e a quello 
tal cofe piu che fi puo debbenfi accoftare , fe’l commodo dellacqua il co 
cede(anchor che,fe polsibilfufle, meglio feri a che tutte queftecom- 
moditafuflero infieme) manon fi pofiono hauerc,fe non fi come dall’oc 
cafione fono locati . H O R concludendo , oltre a quello che v’ho dei 
trouar delle minere , e dei cauarle , e di tutte le altre confiderationi det- 
to , vi dico , & eshorto , a douer metter in prattica , d’hauer vna minera 
di qualchc m^ttallo che fia voftra, perche con efla piglierete occafionc di 
rilieuaruiaquellefupreme richezze,che defiderate,& che i meriti vo- 
ftri ancho hauer dourebbono ; e pero vi ricordo , che trouato il monte, 
ecominciatoa cauare, per trouar la minera, con ogni cura e diligenza 
fempre animofiimente andate inanzi, adoperando l’ingegno,con fer- 
mezzad’animo, ebuon giudicio , pero che in tal effetto Fun elaltrovi 
feruiranno in loco docclu a penetrar,oue con quelli arriuar non potete. 
Necrediatequelchedicon,ecredonomolti,che cauando, tali cofe a 
cafo fi trouino , che ( ancho clfeffer potefle ) fi debbe piu confidar l’huo- 
mo neirarte,e buona prattica, che nel cafo. E N E L Centrar nel mon 
te co’l cauare , habbiate a memoria di menare il taglio della caua chegli 
attrauerfi il filon della minera, quando gli ferete arriuati, perche fe lo le- 
guitafti per ilfuo corio, potria elfer, ch^ndafti fempre accompagnando- 
la per longa diftanzaper la grolfezza dvndeto , eforfi manco , ondefa- 
cihnente perder lo potrefti , lenza mai piu ritrouarlo. 11 medefimo ac- 
cader potrebeui , principiando vna caua , fe per vilta , dolendoui la fpe- 
la, l abbandonafti : fi come amolti , che per non trouar alie prime per- 
colfe ( come vorrebbono ) la minera , dilperati da non poter trouare , la 
lafciano , come non folo inutile , ma dannola, riputandofi guadagnar af- 
fai , fe non aggiongon piu Ipefa a quello che chiamano danno , c coli fu-* 
riofi, fi lieuano dalfimprefa, non penfando,che polfono hauer lafciato il 
frutto a vnaltro che feguiti la loro imprefa , ilqual forfi manco dvn braz 
zo, anzi d un palmo , o duo deta, la pelle di efla minera ritrouaua; perii- 
che dir fi puo , che quelli volontariamente laloro felicita habbiano Iafcia 
to in abbandono, fi come amolti eintrauenuto. E PERO chi co- 
mincia a cauare , penfi bene di leguitare,cacciando da le ogni vilta , e no 
temere ftracchezza di camino , mettendoui finalmef(fe & 0 potero 
con lapofsibil diligenza, fenzarimorfo, oltre che in cambio di vergo- 
gnaedanno,vogliochehonore&vtileglinerefulti. ET A VOl,fe 
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mai cauerete : oltrc alii predetti precetti dico, che debbiate vfiir ogni fol 
Iccitudine , ordinando le vicende di fei hore in fei, 6 otto (fecondo il na 
mero de cauatori)mettendo fempre glihuomini ripofiiti in efercitio,ac - 
ciocliepiu prefto arriuiate al termine diffegnato:& incio parmi clie 
molto vantaggio e fruttuofo contento vi confifta a chi poffeder vuol le 
defiderate cole > pero eshortoui a corrergli fenza freno.E PERCHE 
a tal effetti fi ricercan molti addattamenti , de quali parlar non fi puo fe- 
non in generale ( attento che fecondo i luochi , e nature delle minere le 
formc de ferramenti variar bifogna,per eficr difterenza hauendo a cauar 
quelle che fi trouano in marmi, o in treuertini,in albazzani, in colombi- 
no,e fimili pietre. Per cauar quelle chenefafsimortignieteneri firitro 
uano , glivuole li ftromenti gagliardi epotenti,colnogroffemazze,e 
zappe di ferro , & ancho longe e groffe verghe da folleuare , zapponi for 
ti, picchi, pontaroli con manichi , e fenza , e fimili ferram^pti di aciarro 
fino,e forte tcmpra,per cauar, e romper fafsi. MA diquelliche feruono 
nelfaltre minere a cauare pietre piu tenere , non ne faro mentione , per- 
che baftano li communi, e la necefsita infegna quel che far fi debba ( an- 
chor che’1 piu,fono martelli dvn palmo avnamano , e pontaruoli tali, 
zappe, zapponcelli , badili , e fimili) ma dogni forte ( cofi nelle tenere 
come nelle dure)bifogna gran copia, pero che caufano che li operai non 
perdon tempo , e fon di grandifsimo giouamento alii patroni. Bifogna, 
oltre a cio,hauer copia di corbe, ceftini, e facchi di pelli crude , carretti 
ferrati, con ruote , e fenza , per condur li fragmenti della caua . 




Similmente e di necefsita hauer liquori ontuofi in quantita, per arde- 
re , come fono ogli d’oliue , noci , femi di lino , di canape, ragie darbo- 
ri,o grafsi,ftrutti d animali terreftri,o di pefci,perche fenza luce di fuoco 
lauorar non fi puo:ne tal fuoco tener fi puo uiuo,fe la caua non ha qual- 
che fpiracolo daria pel meggio dvn budello di legno,o altra apertura. 

Della 
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Q_V A L I T A IN PARTICOLARB 
CAPITOLO PRIMO. 

E R Effere 1’oro vn copofto minerale» che da Philofophi 
Si daogniintelligetejdigradisfimapfettione in far tutti 
limifti minerali,eapprouato:pi!che,& perla moltabel- 
Iezza,e openione vniuerfale ch’in lui fieno virtu gioueuo 
li a glrhomini eccesfiue.E pero fra tutre le cofe,che fbno 
inqfto mondo(dall’animatein fuori)e il primo ftimato. 
Ondeanch’io,p honorario, voglio horqui principiat prima a dirdi lui 
chedalcu de*gli altri metalli, & i particolar narratui la fua cocettione 
& le fuc piu appareri qualitd, qual, aneor ch‘el fia metallo notisfimo,& 
da ogni fpecie di pfone defiderato,& cerco:No fono po molti che fi cu- 
rin di fape di che foftaze.o di che natural formato il fia. Ma pche aneor 
voi no habbiate a effere vn di qlli,che folo il conofciate p il nome,o per 
la fupficie apparete, che ci fi dimoftra:vi dico.che le fue originali & pro 
prie materie altro no fono,che foftanze elemctali.co equal "^tita & qua 
lita,l’ua allaltra ,pportionate,& fottilisfimamete purifiate.-pche cogi5 
te infieme,(effendo di forze pari)ne nafeie vna amicabile,& pfettisfima 
miftione:& indi appffo la fermetatione,& decottione , & al fin fi fanno 
fiffe,& pmmaneti,& di tale vnio cogiote,che q fi fono Ifeperabili:talche 
dalla virtu dei cielo,o dal tepo,o.pur dalPordine della fapietisfima natu 
nuo da tutti infieme.fi conuertono tal foftanze in quefto corpo metal- 
lico.ehiamato orofilqual ( come e detto ) per la fua molta temperanza 
& perfettisfiina & vnita miftione fi fa denfo,& di tal denfita , che non ft 
fcioglie dallapmanenza commune, ma quafi nella incorruptibilita:& la 
taufa e,per non poter cotener in fe fuperfluita alcuna, anco chelafufle 
fottile.e puoca. E di qui e, ch’ancor,ch’egli fia in terra, o neH’acqua,n6 
apporta feco ruggine nella longa eta.che 1’una & 1’altra in lui non ope- 
rano illoro potere.ne il fuoco, che ogni cofa creata ha forza de ince- 
nerare.o refoluere.anzi non folo coi fuo vigore da esfifi diffende , ma 
dei continuo fi purifica, & fa piu bello.Et fimilmente la predetta fua per 
fetta vnione fa efler il fuo corpo fenza flemma,& fenza ontuofita fiiper 
flua.-ondeauien che fempre fta nel fuo effer lucido & bello, nel fuo me- 
defimo colore, ne fregaco lafcia alcuna tentura negra.o gialla.alle cofe, 
come fanno quafi tutti gli altri metallime in fe ancohaalcun odore, o 
faporeiche all’odorato,o al gufto fi fentarne magiadone per volonti,o 
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per inauertenza, e veneno della vita, come alcum de gli altrirAnzi e rnc 
dicina,gioueuole a varie egritudini . Et la natura p propria particolar 
virtu l’ha per fingolar priuilegio dottato a confortare ladebolezza dei 
cuore,& de introdurui gaudio, & letitia,difponendolo ancora a magna 
nimita & a grandezza d’opere,& tal gratia vogliano molti lapienti, chc 
gli fia ftata conceduta dalla benignita dei fole , & pero fia tanto grato, 
& con tanta fua potenza gioui,& masfime a quelli.che fe ne trouano ha 
uere li gran facchi,&le caffe piene.Et per concludere, e quefto metallo 
vn corpo trattabile & lucido, di color,quafifimile aquefehe ci moftra 
il fole.Et ha in fe certa intrifica attrattion naturale, clfeflendo vifto,di- 
fpone gli animi adefiderarlo . Et per quefto molte virtu fe gli appro- 
piano.S: fa,che tanto preciofo e da gli huomini tenuto,anco che mol- 
ti molto contra di lui efclamino ,accu(andolo piuprefto perfemente 
della peftifera & moftruofa auaritia,& per caufa de molti ma!i,che per 
gioueuole lodandolo . Ma lafciamo da parte quefta difputa , qualfia 
piy,il male,o ilben che faccia, che faria difputa longa & itlutile,&per 
queftofeome v’ho giadetto)di nuouo vi replico, che le dignita , che in 
lui fi ritouano,m’han fatto prima deffo che dalcun de gli altri metalli 
trattare,& tanto piu, quanto mipar,chel’ordinedique(la mia opera il 
ricerchi,per poter poi meglio fcendcre al grado de gli altri metalli, ac- 
cioche,fe i quefte noftre parti d’ltalia,a voi,o adaltri,la forte buona defi 
fe d’haucr a operare, della pratticaalmeno fenza luce non vi ritrouiate. 
E l’ho fatto volontieri, perithe acquiftiate tanto di piu di fapere,per 
effer io certo, che le notitie nuoue femprepartorifeon inuentioninuo 
ue ne gli intclletti,& nuoue notitie. Anzi fo certo, che fono le chiaui di 
far refufeitar ringegni,& da fargli(voledo arriuar a certi luochi,che fen 
za il fondamento defle no che arriuaffero a termini ch’arriuano, ma ap 
preffo accoftar non fi potrebbeno.E pero hora,oltre a quello, che v’ho 
in general detto,vi diro in particolare della natura, & generatione fua, 
& "cofi li fegni,oue fi produce, & fi genera, per nonlafciar indrietocofa 
alcuna,& in vitimo vidiro coe purgar fi debba dalla fuafuperflua terre- 
fireita,pcro,detto ch’io v’haro come trouarla fua minerafiposfi. Ma 
percheli monti che tal minera d’oro contengono , oli luochi ouela 
prattica di tal lauoro s’adoperi,non poffo dire hauer con gli occhi ue- 
duti, vidirofol quello che( accuratamente cercando ddntenderne ) 
me flato da perfone degne di fede narrato , ouer quello , che leggen- 
do d’alcuni ferittori ho racolto,da quali ho per verisfimo intefo, 
che’l piu di quefto metallo fi troua in Scithia, &in quelle pronincie, 
chcfranoi fichiamano orientali, & forfi, perche in quei luochi par 
che’1 fole il fuo maggior vigor eftenda . De quali hoggi ( fecondo la 
fama) tien 1’India il primo luogo,& masfime quelle Ifole , chefarmati 
nauilii dei facro Re di Portogallo, & della maiefta delHmperatore 
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handinuouo trouata, quali (fecundo ches’intendej fon chiamate i! 

Peru, & anchora altre.NelfEuropa anchoinpiu luogbi fi troua oro, 
fi come nell’aSlefia, & nella Boemia in piu luoghi,& cofi ancho nell’On 
garia, nel Reno , & nell’Apfa. Plinio dice , ch’in Auftria, & in Lufitania 
ancho fe ne troua, & cheli Romani ne traheuano ognianno xxiii.dili- 
bre.E cofi pariando di quefto preciofo metallo credo certo che fene 
generi, & che generar fe ne pofla in tutti quelli luoghi,oue il cielo quel 
ledifpofitioni &cau(e elementali influiTce. Et volendo hor qui parti- csCjv 
colannente narrarui d’e(To, quanto ho inteflb,dico-chc’l fi genera in va- 
rie (pecie di pietre, in afprisfimi monti,Sc che di cerra>d’arbori,& d’her 
befon al tuttofcoperti,&ditutte le pietre di tal minera la miglior! 
e,vna pietra azurra, chiamata Lapis lazuli, ha il fiio color tal pietra azu; 
ro, fimile al zaffiro , ma non. cofi trafparente , ne cofi dura , & ancho fe 
ne troua nelforpimento , &afl'ai piu in compagnia de minere daltri. 
metalli. Et anchora aflai fe ne troua in frale arene fluuiali in molte 
prouincie.Q uel che fi troua nelli monti , e in ordine di filone infra fal- 
da & falda,congionta co n la pietra azura ( a nzi infra efla ne e molto me- 
fcolata.Etquefta tal mmiera dicano efier tanto megliore, quanto glie 
piu ponderofa , & carica di colore , & fra efla fi dimoftrano , molte piu 
ponteggiature d’oro : dicono anchora, che fe ne genera in vifaltra pie- M**''*-* 
tra fimile al marmo falegnofma e dTcolor morto , &Tn vifaltraanchoT^ 
che’l fuocolor e giallo, con alcune macchie rofie per denrro. Et ancho 
dicono trouarfene in certe pietre negre, (ciolte fenza ordine, aguiia 
di bronzi di fiume.E dicano anchora che fe ne troua in certa terra bi- 
tuminofa,di colorfimile aU’argilla,& che tal terra e molto pondero/a, 

& che ancho ha in fe molto odor di zolfo.Et che tal oro, che in efla fi 
caua,e molto bello, & dei tutto quafi fino.Ma che e cofa molto diffici- 
le a cauarlo , perche e di grana minutisfima,& quafi fimile a gli attomi, 
di modo che 1’occhio a gran pena lo difcerne.fqe far vi fi puo come nel 
lapis lazuli , o altre pietre , ouer come fi fa nelfarene fluuiali, che quan- 
do il vififcorge,e di piu coi lauar dificilmentecafcainfondo, & con 
lafufione,con la matre & fua molta materia terreftre vetrificando s’im 
pofta.Pur al fine con molta patienza,& coi mezzodell’una via &del- 
laltra,& poi coi mercurio s’aquifta.E(" come v’ho anati detto )Ce ne tro 
ua ancho nelle arene di diuerfi fiumi , come in Spagna in quelle dei Ta- 
go, In Tracia nel Ebro , In Afia in quelle dei Patolo,& dei Gange.Nel- 
1’Ongaria, & nella Boemia, e nella flefia in diuerfi fiumi , Et nella Italia 
nelfarene dei Tefino , Adda.& Po.Ma non gia per tutte farene di lor 
letti , ma folo in certi particolar luoghi , oue a certi gombiti fon alcu- 
ne ghiare fcoperte , fopra allequali 1’acqua ne tempi\lelle inundationi 
delle piene lafcia certa belletta arenofa,infieme con laqual e detto oro 
mefcolato , di forma mmuca, come fcagliuole,o manco, che vn lembo- 
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lino.Hor quelle al tempo, delfinuerno prefe.palfate chc fon Ie pienede 
portati fuor quali dei letto dei fiume, accioche lacqua ritornado grofla 
lacihnente non le ritolga,& ne fanno monti:dapoi al tempo della efta- 
te con certa patiente & ingeniola prattica li ccrcatori,per purgarlo dal 
la terreftreitade lauano, adattando certe tauole d’albaro,d’olmo,o dc 
noce bianca, o daltro legno tigliofo , che habbino li lor piani fatti per 
arte della fega , o d’altro ferro tutti ftuppofi .* e fopra quelle per longo 
drittecon alqnanta dependenza convna pala concaua& abondanza 
d’acqua taliarene lopra vi gettano.Pcr ilche foro , che v’e dentro, co- 
me materia piu grauejentra ne fondi di quelle ftuppofe legature, & s'at 
tacca & coli viene a reftar prelo & feparato dalla compagnia deile are- 
ne.Delquale poi, doue veggano , che alquanto ne lia rellato , con dili- 
genza ilraccoglieno,&raccolto alia fine delfopcra ilmeteno in vno 
valo di legno fimile a vna nauicella da lauar lpazzature,oueo vn gran ta 
gliero cauato in mezzo,&di nuouo quanto piu polfano.perpiupuri- 
ficarlo,tl rilauano,& alfultimo lo immalgamano con il mercurio, & da- 
poi per vna borfa,o per boccia lo paflano,e coli refta l’oro euapor 2 to, 
il mercurio fimile a vna renella , in fondo , laqual cola coli rellata con 
vna poca di borace , o di lalnitro , ouer di lapon negro accompagnata, 
fi fonde,& fi riduce nel fuo corpo,dandogli poi forma di verga,o altra, 
fecondo che gli pare.Et quefto e aponto il modo , che fi vfa cfellraere» 
loro dallarene fluuiali.Dellaquale opera licercatori cauano fpelfo in 
certe llagioni , & hantio grandisfima vtilita, e tanto piu,quanto que- 
fla via per alpurgarlo non ha bifogno , come 1’altre , di tanta Ipefa, per 
l’aiuto di tanti huomini,di tante muraglie,di tanti fuochi,& di tanti al 
tri artificii. Ma lolo d quello modo e ballante vn huomo, e vna tauola, 
con vna pala , con vn poco di mercurio , & abondanza fofficiente d ae- 
qua, laqual e cofa che fellate per diletto fi cerca,e dapoi, quel.che fe nc 
caua,o poco,o alfai che’l fia,e oro, il valor delquale voi ve lo lapete.Ma 
laftiamo il parlarhoradi quelle tali cofe, perche forfiin quello luoco, 
fi potrebbe da voi, o da altrui cercardi faper certa caufa donde tal 
oro in tali arene deriui , e’lel v’e condotto dallaqua , o le pur in que- 
fle fi produce , fopra delche ho molte volte, non fenza mia gran niara- 
uigliapenlato, & masfime fopra di quelle dei Telino ,d Adda.& di Po, 
perche non ho luce , anchor che per auanti v’habbi detto , che le gran 
piene delfaque il portino, e donde leuar lo posfino , per non efler pro- 
pinqua a mun di quei luochi minera ,d’oro ,ne forfi d’altro metal- 
lo che fi fappi , & ne lio confufo , perche ho veduti alcuni ferittori, chc 
vogliano, che in quel luoco proprio, oue fi troua,egli fi generi,il che fe 
cofi folle, non farebbe vero , che facque lo portalfero,& ancho che vi fi 
generi mi par cola difficile a comprehendere, per non intendere fe vi fi 
produce per la vertu propia dell’acque,o della terra, o pur dei cielo,pa 
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rendomi ragioneuolc, chc fc alcuhafofle di quefte che’I producefle per 
tatcoillettoditalfiume>& ccrcando»(e netrouafleper tutto, & in ogni 
tempo.Etlelainfluenza dei cielo»tomecaufi potente, e quclla chc tal 
cola opera, mi par douerc chcgli bilbgnarebbe operar molto immedia 
te, per non poterfi altrimenti ofleruar l’ordine,che vfa la natura nel ge- 
nerare de metalli: produccndolo prima all'aperto,& in loco doue abon 
da vn fluflTo continuo d’acqua,oltra che bilbgno feria efler potente a rc 
mouere le materie terreftri da loco, a loco,& non da mefcolarui ancora 
grandifsima difaguagliarizadifrigiditi&d’humiditd, &anco che que- 
fto tal compofito , Sc ordine principiato per 1’acquedel fiume non i’at- 
terrafle.mi par veder che le pioggic,o le piene,che vi vanno fopra,le ion 
perdiftemperare,&rompere,& al tutto guaftare ogni cola, che d eflo 
fofle concetta : Sc anco vorrei che mi fofle dctto.fe tal cofa i ui fi genera 
perche (olo in quelli Sc non in altri lochi (e ne genera, & perche , per fi- 
mil modo non ii genera l’argento,il rame,o il piombo,o qualche vn de 
gli alcri metalli.come 1’oro : fmaterieforfipiufacili alia natura a for- 
mare che l oro) per le molte concordanze, Sc vltime perfettioni, che fi 
gli ricerca, (finicor che in piu lochi per campagnadi lloma,fralearenc 
di alcuni fiumctti.fi rroui minera di ferro minuto, di color negro,&an 
co perche quefto a certi particolar lochi dei fiume e conceflo,& no per 
tutto). Per lequal ragioni & apparenti effetti pare.che’1 vi fia piu dallac 
qua portato, che Ivi fi generi :) ne anco il vero per quefto noftro con- 
tradir ficornprende: Perilche ( parlandone infra di noi cofi domeftica- 
mente,non pero per lerma refolutione,ma per dirui quel.chepenfo ) vi 
dico.ch io , , in vn dedoi concetti,e 1’uno e, che quefto folo accade ne 
fiumi g' .:n:, M che riceueno coppie dacqua di fonti, di foflati, Sc altri fiu 
mi,ond: (comeauie fpeflb)che perii disfardelle neui,o perle grandifsi 
me pioggie.fi lauano le ripe,& tuttele pendici de monti vicini, ne quali 
puo effere che vi fi trouino cerre chc di propria lor natura habbino fo- 
ftanza d oro , ouer che in tal loco vi fieno minere ordinate in qualche 
acume.o altra fuperficie.oue gli huomini aneor non habbino prefo cura 
d’andare,o pur andar facilmente non vi fi pofla,& che’l fia alio fcoperto 
dei coito dei fole.o dalla frigiditi delle neui,ouer dclfacq; macere, per- 
che, qual fi Aogli cofa che fia, alie gran quantiti delle pioggie fi prelta co 
modita a Iograrne , Sc cofi porcarne alii fiumi; ouer potrebbe efler che 
tali terre fieno dentro alii lochi proprii de monti propinqui , o pur dei 
medefimo principal ( che per non mai fecearfi & ceflar dal cotinuo cor 
fo delfacquea gli occhi noftn fempre e il fondo ncoperto>on e mara 
uiglia fe in tanti fecoli la vera origine & cognition di tal cofa da profsi- 
mi & cotini tini di tali lochi intefa non fia itaca . Ma fia al fine come fi 
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vteole , e vero , che i n le arene d i molti fiumi fi troua oro , & parttcofat- 
mente (fecondo cheho notitia) nelli fopradetci fiumi. O n d e fe di ral 
coQho prefo merauig!ia,tneritoa! tutto deflere efcuiatoperche doue 
manca 1 intendere la eaufadeilecofe per ragione,olacertezzaeffl trua 
ieapparentefemprevifonolecoledubbie, vi nafeenouiti di meraui- 
glia. Manco a quefta appreifo moltomaggior merauigiia mi fi 
porge, di quello chemolte volte per coia veriisima , ho fentito dire da 
varie perfone , che in alcuni lochi dell Ongaria a certi teinpi a (imilitu* 
dined herbicinefuordella terra ne germugliato roropurifsimo auol- 
ticchiaro come gambidi vilucchi alii fterpi cheiui fono, digrotfezza 
d un filo di (pago,& di longhezza di quattro dita,& qual dVn palmo . 
Dellaqual coia, o fimile , par che Plinio nel libro trigefimo terzo delle 
fue hiftorie natura! Lquando paria delle minere, con clue parole paflan- 
do , n acenni , che nelli fuoi tempi ancora ilmedefimo interuenifTe in 
Dalmatia. Jlche>fecomedicono,fud'eil vero.veramete fruttidi celefte 
& non di terrena femente mieterebbono gli agricoltori di que campi : 
& beati ferieno da tenere, dapoi che da Dio , da cieli , o dalla natura gli 
fofle prodotthfenza lor fatiga,o arte,frutti tato preciofi,& grati.-gratia 
veramente vnica , dapoi che fra tanta quantita di terra , & numero di 
podeisioni, quante fono alia cura de viuenti,d’vna tal raccolta , da que- 
iiein fuorijfonotutteindegne. Ma che diro iodi quello, che 
Albcrto magno , che feriue in quella fua famofa opera de mineralibus , 
ouc dice , haucr veduto in vna tefta di huomo morto efleruifi generato 
oro ? onde dice, che edendo quedadi fotto terra a cafo cauata,& troua 
tola oltre all ordinario ponderofa, fi vide che 1’era piena d’vna minu- 
tifsima arena, quale per la fua ponderofita , penforono coloro che la vi- 
dero,cficr metallo, & trouorno al fin per efperienza eder finilsimo oro: 
& in vero, altro lenfo non par che le fue parole voglino fuonare, ie non 
che la molta difpofitionedella cofa,& la grande influenza de cieli vi ha 
ueder generato tal preciofo metallo , che in verita e coia da non fetiza 
difficolra credere, & certo a me pare cofa incredibile, ma per hauerla co 
fiintefa, coii anco a voi lho voluta dire. E pur confidcrando thi lo 
dice>& quante fieno le forze delle caufc fuperiori,& quclle della natura, 
fe lopuo 1’huomo padare.vfando la fede & openioii dei faperedi quclli, 
che ce lo dicano, poi che da per noi fiamo debili a inteder fondatamen 
te le cauie delle coie Et dapoi cheho cominciato a dirui di tali 
efFetti non voglio lafciardi narrarui ancora vn cafo ,che gia inteii eder 
auenuto in le parti delLOngaria , forfe in quel loco , doue 1’oro germu- 
glia, quale non porge iperanza a chi cerca minere dei ritrouarne , & 
anco a chi n ha trouate,rcndc vna ccrca auerteza, & commodita di po- 
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ter feguitar,& di trouarne delle ait re. E quefto e, che gia vi fu vna dotvoa 
villana, cheper fua confuetudine vlaua diandare alauarelabugata de 
fuoi panni in vno fo flato oue correua alquanto dacqua , & fopraa vna 
pietra,che v’era,che piu gli pareua accommoda al fuo propofito , ve gli 
andaua fregandoda doue,per fua buona ventura, a trauerlo di tal pietra 
vi fi Icoperfe vn filonettod’oro ,comevn filo di fpagogroflo, il quale 
per il molto fregarui fopra,fi era fatto lucido & bello , & alia vifta mol- 
to apparente : ilche vedendo,& non fapendo, nc cognofcendo quel che 
fufle,fi andaua di tal cola molto merauigliando , & conferitola vn gior- 
no d gli huomini fiioi di cafa , & da efsi veduta , deliberorno condurui 
chi piu di lor fe ne intendefle,& cofi per toncludcre,trouorno,che quel 
lo era vn filone d’oro purifsimo fcoperto a! giorno , & che la falda di 
quel faflo attrauerfaua il corio dellacquadi quel foflato. Perilche fubi- 
to tale aequa remofla , & per altro camino mandaudola , cominciorno 
gagliardamente a cauar tal minera, e cofi anco fin hoggi fi leguita,& di 
gia fono paflati forfi centenaia danni , che di quel loco fempre fi e ca- 
uato oro , & quefto e quello che non folo quel paefe ingrafla , ma anco 
condifcetuttoilreftodellachriftianiti, & pero vi ho voluto tal cola 
dire , per auertirui, che non matichiate mai di voler, che ogni cola che 
vi puo giouar,ben intediate,che fi ben fofle vn’ombra,fe gli debbe lem- 
pre preftar l’occhio,& l’orecchia,& niente difprezzare,fi come anco te- 
mere tutte quelle cole , che poflono nuocere : Perche ( come vedete) 
se alie parole della vecchia non fi fufle dato fede , & dapoi non ben gu- 
ftate, non fi sarebbe certamente allhor trouata tanta vtil cosa , ne forfi 
dapoi mai . Ne anco manco 1’animo a quelli che la printipiorno a ca- 
uare (aneor che la cosa dimoftrafle poca^) ne a fare vnaltro letto al 
fiume , che la copriua ( tirati da ragioneuole speranza a douerla cofi 
fare per seguitarla.atteso che loro & lo argento, ancora che’l fia poco, 
quali sempre,perillor valore,rendeno tanto vtile,chesopra auanza la 
spesa ,& sempre quanto piu fi va dentro nel salfo, come anco dogni mi 
nera auiene, sempre piu quantitd se ne troua) ancora che di quella del- 
1’oro li pratici inueftigatori defla dichino , non trouarsene mai trop- 
po gran saldezza, ne quella quantita che fi fa daltre, & forfi dicono be- 
ne, manon pero s’ha da credere, chedoue il poco fi genera, non vi fi 
pofla generar 1’aflai, che se cofi fofle il vero, non sarebbe marauiglia la 
careftia deflo : Ma a me par,ch’al mondo la benignita dei la natura ne 
conccda molto, e che molta quantita fragii huomini sempre fi ne fia 
trouato, etroui, attesoin quanti lochi ogni giorno continuamenre, 
fi qe monti, come nellarenede fiumi , o in compagnia d altri metalli se 
ne caua,& di quefto ce ne fa tellimonio,confiderando quel che consu- 

A iiii 



L. P. DELL A P. 

mano Ii pittori per ornamento delle cofeloro, &i lauori che fanno g 1 £ 
orefici di puro oro , & quello che metteno in dorar & eoprire gli altri 
metalii,& anco quelio che (i tefle,'& fuiTene tele, & panni , & quello an- 
eor, che ftracciano per loro adornamento le vanita delle donne,& quel 
lo,che con la forza dei foco &potenza di materiali bruciano , & man- 
dano in fumo li alchimifti/ Ancora quanto e quello, che fauaritia neile 
muraglie.o fotto terra copre,ouero co molti ingegni,& triplicate chia 
ui ferra per le forti & incatenate caflfe,oltre a quel Io, che va iparlo,e che 
fempre camina per la comunita vniuerlale , a feruitio de gli huomini, & 
a comodita della mercatura: ilche confiderando,chi dira che fe ne pro- 
duca poco , vedra certo trouarfene al mondo quantita grande ( aneor 
che d’eflo pochi fieno » che n’habbino tanto, che fe ne cauino come vor- 
rien la fete) Et in particolar dicendo deliMtalia (aneor che non ce ne fia 
mai apparfa minera) per la virtu de buoni ingegni , fempre in ogni eti 
n’e ftata piuche molte altre prouincie copiofa& ricca(ancor che mol- 
te volte fia ftata da varie nationi depredata & lacera) come anche hora 
ne tempi noftridalle ferine man delle nation barbari, che da circa a 4» 
anni in qua ci lono entrate).Ma chi fa fe anco(comea!tre volte quelii an 
tichi & valorofinoftri vecchi gia ferno)di nuouo Iddio ci porgera occa 
fj one di caftigarli,& d’andar alie cafe loro, per farci le cofe noftre co du- 
plicata vfura reftituire,ouer (fe non permettera quefto) forfi vorra che 
doro qualche abondante minera fi ritrouidlche confidcrando,& veden 
do quefta noftra regio d’Italia efiertuttapienadi tate & tace eccelleze, 
che alochi habitabili puo cocedere il cielo, creder no poflb che quefta 
delloro gli habbia per niflun modo man cata (eftendo di tante altre mi- 
nere,chela natura produce, copiofa & ricca > da quefta delforo & quel- 
la dello ftagno in fuori ;) & che l’vna&l’altra anco diqueftecifienomi 
par doner credere, ma che non fienoancoralla luce , & a glihuomi- 
nimanifefte: & quefto melo perfuade quel che ncdimoftrano lifiumi 
fopradetti , nelliquali fi troua , & ancoli molti mezzi minerali , che ci 
fjno,delliquali creder fipuo,ch’alcunid’efsi ( comeli pratici vogliano) 
come vn delli lor propii agenti naturali ne dieno deferiuer quafi chiaro 
inditio , ma per fin chc non fitrouano & palpano, non fi puo dire che 
non ce ne fia. Et e' v e r o per fina hora, che per altre che per duc 
vie frefemando quclla delli mercanti) non (o che in quefte noftre parti 
oro puro ci fi troui,& per ogni vno poco che ci fia, e quello chc fi troua 
per il lauar delVarenc de fiumi : & 1 ’altro, e quello che dall induftriofa 8 f 
fottil arte dcl partire de gli argenti nuoui, o de dotati, o d’ altri metalli» 
che ne contenghino,delqual (come vhodetto) fon pochi che non hab 
bino qualche particella in compagnia,benchc qualpiu, & qual manco» 
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fecondo le miftioni,& efla permanenza cfelle lor materie, ouer fecondo 
le qualiti & forze de pianetiiche vi hanno influito : & quefto infomma 
e quel oro, che nellenoftre parti de Italia fi troua. Salvo pero fe 
non ci fode qualche filofbfo operante, che co 1‘arte fua (come vogliano 
li curiofi e fottili fpeculatori ) ne faceffe quella copiofa quatiti,che li lor 
libri (o piu prefto recettarii non intefi,che di filofofi ) alie lor credenzc 
promettano: perilcheapenfardicio, certamente mitira piu 1’auto- 
ritad’alcuno,che potenti ragioni , ch’ion’habbi maiintefo: nellequali 
quanco piu dentro vi rifguardo,tantopiu queftalor arte, che tanto efTal 
tano (& che da gli hnomini e tanto defiderata) eflervna volonta vana, 
& vnpenfiero imaginato, impofsibila ritrouarlo (legia non fi troualTe 
chi fuffe di qualche (pirto angelico patrone, oche per propria diuini- 
ti operafle ; attefo,che la ofcuritade fuoi principii dc gl’infinici termini 
&accordamenti dt cofe, chedenecefsita peruemre alia maturita dei 
fuo finehadibifogno) perlequali cofe non (o come mai crederragio- 
nenolmenre vi poffa, che quelli tali artifti far mai pofsino quel, che pro 
mettono,odicono. Et che fia quefto il vero,guardifi in tanti (ecolitaa 
ti filofofi dottifsimi,& dellc cofe naturali intelligenti, Si pratici , che al 
mondo ftati fono, & anco tanti gran principi , che con le pecunie,& 
conleautoriti hanno hauuto forza d’operare,e dicomaudarcatutti li 
buoni ingegni,che operino in tale arte,quali p arriuare a tal porto han- 
no medo alie loro barche vele , Si induftriofi remi , & con tramontana 
hanno nauigato>& tetato ogni pofsibil camino,&al fine fommerfi fere 
donella impo(sibilita) non vi e mai,ch’iofappia, finoahoraalcunarri- 
uato (benchedi molti infra licredolifidicad adducendo in ciopiu au- 
toritd di teftimonianze,che ragioni di pofsibilita,ouer efFettti,che de-- 
moftrar pofsino , Infra li quali e,chi cita Hermete, chi ArnaIdo,chi 
Raymondo,chi Geber,chi Occhan, & chi C ratero,chi il (aero Thoma- • 
fo,chi il Parigino, & chi non fo che frate Elia dell ordine di fan France- 
fco,alliquali f per la dignita delia fcienza lor filofofica,ouero per la fan- 
tita) vogliono che gli habbi certo rifpetto di fede,o che chi gli afcolra, 
taccia come ignorante, o che confermi quel che dicono.Ma no per que - 
fto quelli tali non perfuadeno , a chi ben ragioneuolmente confidera , 
che 1’arte alchimicafiavera,perchefi vedeche perdefiderio d’hauerric 
chezze s’accecano di troppa credenza,& co cercardi voler tal arte per 
vera feminar ne gli animi de gli altri , con !o effetto delfapparente lor 
pouerta,fe la tolgano,& arico (quando per loro non adducano 1’auttori 
tid’Ariftotelediuinifsimoperfcrutatoreditutte le (cieze,e d’ogn’altro 
occulto naturale.) neanco pur quella dei fapietifsimo Comentatorc, ne 
di alcuno di quelli tanti approbatifsimi filofofi antichi , quali mai d'altri- 
cibi no fi fon cibati, che della fpeculationc,& delfaltez» delia filofofica 
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beatitudine, non pur quella di Plinio, od’Alberto magno, ognVn de 
<5iiali con ogni cura fempre ,comebraccoanfio(o, per intenderle mi- 
rabili cole » & potenze delta natura , per tutti li termini & liti dei mon- 
do cercando (ono andati. Et d a p oi che fon calcato in quefto di- 
fcorfo,come ruota violentemente molfa.ancor che la lia lafciata, non fi 
ferma,cofianch’io ritener non mi polfo ch io non feguainanzi di dir- 
ui largamente quehche nel giudicio mio di tal cola fento ( aneor ch’io 
fo che molti in cio pafsionati) le per forte quelTa mia ferittura leggefi- 
fero,meimputarebbono,acculandomi de ignoranza,& pro(untione,il- 
chepatientementefleglivdi(si,pernon combattere) forfigliel conlen 
tirei. Ma fienfi quelli in cio gli intelligenti,ch’io tal loro beatitudine di 
lapere non gfinuidio. Perilche vi dico, che vfando ogni diligenza , n’ho 
veduti piu libri di tal cofe continenti , & anco ho tentato lolo di con- 
uerlar con molti loro pratici , per anco piu intenderne, & non fon re- 
flato ch’io non habbi tentato di far qualche eflfetto,e (onmi etiam tro- 
uato vdireil parer di molti fapienti &ingeniofe perfone» &fentitogli 
fottilmentedilputare,fetali cole fon vere,o pur fabulofe imaginationi 
ein fomma.pigliando tutti li fondamenti althimici,& da fronte mette 
do 1’ordine della natura, & ponderando il proceder delfvna , c’l proce» 
der dellaltra , non mi par che habbi in proportione nelle lor polfanze ; 
( attefo che la natura procede nelle cofe intrinfecamentc, e che co ogni 
iua radical loftanza pafsi tutta nel tutto , & 1’arte debolilsima rispetto a 
elfa,lasegue,per vederdiimitarla, ma va per vieefteriori,& superficia- 
li,) difficilisfimofia,& imposfibile a penetrar nelle cose : &prosuppo- 
fto ch’a gli huomini per tal arte folfe concedo di poter anco hauere di 
quelle materie prime & proprie , di che la natura compone li metalli t 
vorrei che mi diceflero , come hauer potrebbono 1’influenze de cielLa 
loro pofta,dallequali tutte le cofe inferiori,che fon dentro a quefto co- 
uelTo dei mondo , dependono, e come anco sapprebbono mai gli huo- 
mini con 1’artequelle softanze elementali deputare , o le quaatita ne- 
celfarie l'una allaltra proportionate,& al fin.come fa la natura, condu- 
cerle aperfettione,e farne metalli. Nelfun certo (aneor che gli huomi- 
ni non solo fodero ingenioli, ma angeli terreni ) creder non polfo, che 
tal cosa fermar poteffero. E pero (secondo il mio parere) errano quelli 
che mettono in spesa le fiicolti loro , & con le longhe & continue vigi- 
lie ftano sempre ardenti nel defiderio,& nell atto della operatione, piu 
che no fa il carbon acceso ne loro fornelli.p veder se potelfero condur 
a maturita la adamantina durezza di tal frutto,( ilche voleffe Iddio che 
cio far fi potclfe,) perche quelli, che tali cose far sapelfero,non solo fi po 
trebbono chiamar huomini, ma dei ( elfendo quelli ch’al mondo eftin' 
guerebbono 1 insattiabil sete delfauamia, & per la ftraordinaria eccel- 
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lenza dei fipere, colquale di grun longa auanzcrebbono il poterc della 
natura, madre,& mimftra di tutte le cole create, figliuola di Dio, & ani- 
ma dei mondo»con adoperare mezzi,quali forfi, fe lei non gli ha in effe- 
ret fe gli ha, a tali efFetti forfi non gli vfa : Ma certo , di quefto non me 
inganno,ch'io non vegga in quefto effettole matri, doue vogliano con 
tentartal loro parto,hauerli ventri dartificial vetro,&le materie in lo- 
co di fperma, effer cole compofte accidentali, & fimilmente li calori che 
adoprano.no fieno difcontinui intemperati fuochi.molto difsimili alii 
naturali, con mancargli certa proportion di foftanza nutritiua,& augu- 
mentatiua,& coli anco interuienc alii tempi,mifure, & pefi» a tali efFetti 
neceffarii. E chi dubita , che li principii che vogliono adoperar quefti, 
non fieno materie leconde,& cofe' mille, & compofte dalfartci^Doiiela 
natura ffecondo li filici naturali ) non vogliono chella gli vfi altrimenti 
che purilsimi : ma quale e piu puerile ftoltitia, che creder, che gli huo- 
miniconfingegno pofsinoabbreuiar il tempo alparto di quelle cole 
chela natura, volendole far perfette , nonpuo far lei ( per ricercarlegli 
forfi lalonghezza determinata ch’effa gli da) che certo molto vtile la- 
rebbe che nel tempo dellecareftieil frumento feminato conpreftezza 
a perfcttione riduceflero,per fopplir alie necefsiti humana- Ma la caufa 
che dicano quefto , benifsimo fi comprende, perche 1’eta noftra la lon- 
ghezza dei tempo non afpctta, & tal difperatione li fa credoli, peroche 
abbreuiano il tempo anche loro.Dicono , che co’i mezzo di tal loro m- 
dullriofaarteritrattano indietro gli efFetti determinati della natura, 8c 
che li redticano alie materie prime, & che feparano li fpirti da corpi , Sc 
alor volora vi gli ritornano,come le fulfero il coltello della lor guaina: 
credero bene, che quelle follaze che nelle cofe fi chiamano fpirti, fia pof 
fibile con la violenzadel foco cauarli,& ridurli in vapori, ma cauatunon 
credero gia che mai ve li ritornino, che vn tal efFetto altro non larebbc 
clie vn faper far refufcitare li morti>& per piu magnificarfi, dicano , che 
co tal lor arte trappaffano la natura, no folo in reanimar le cofe,ma che 
ctia gli dano la veget abilita di poter animardeH’altre,ilche forfi la natu 
ra,per no hauer poturo,o faputo-no ha fatto. Et quefto tato piu mi par 
difficile, quato fi vedo li metalli elfer ridotti alfultima lor pfetrioneira- 
gioneuolmere fi die creder, che fien arriuati a termini, che fon fuor dei 
1 ordine della lor materia , & 1’humido radical nutritiuo per arriuare al 
termine fuo, effere conuertito inmaturita, &anco forfe per effer paffa- 
ta per mezzo la violenza dei foco, quando fu purgata, c pofsibile che gli 
h ibbi rotro quella linea della vita, e pia altra di(pofitione,che no hauea 
pruna, lequal cofe coi penliero fra me runnnado,refto cofufo,che quefti 
credoli fieno cato della vifta accecati.che quelle tali cofe cato apparen- 
ti & vere,come’lJouer vorrebbc,uo dilcetnino/ maild elide no grande 
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che hanno di far fi ricthi,gli fa andar co lo fguardo lontano, ne veder gli 
'lafcia gliintermedii.penfando folo alfeffetto de lor fine, amalandofi di 
quella ombradi felicitd,che di tal coia trarrebbeno.dellequali veramen 
te,fi come (e le imaginanode le riufciflero,beati chiamar fi potrebbeno 
pero chc poflcderebbono li mezzi da poter feguir 1’effetto quafi dogni 
lor pofsibile appetito , fopr’auanzando la gradezza di qual fi vogli gran 
principe, o conia forzadeH’armi,ouercon le magnificeze & grandezze 
de gli edificii,o con la virtuola & magnanima liberalita.beneficiando 1« 
prouincie.ouero con la guerra vincendo li turchi.eflaltare fin al cielo la 
chriftiana lcgge,come potrebbeno, & co fimili altre opere eccelleti far 
fi potrebbeno gloriofi & immortali. E qual farebbe maggior errore a 
gli huomini chc perder il tempo a feguitar 1’altre (cienze & arti ? & la- 
fciar d’imparareo ftudiar quefta tanto vtile» e tanto degna.anzidiuina 
& fopra naturale, hauendo forza di produr cole tato preciole, anzi piu 
perfette,& aflai maggior quatita,& con piu comodita & prcftezza che 
no puo far la natura, arce da poterci dar (le vogliamo) fignorie & regni, 
& gratia dopo morte d’acquiftar il cielo con lar elemofine, fabricar mo 
nafteri,holpidali,& tempii,& con giouare fempre al profsimomon lolo 
con actomodarlo delle facolta , ma ancora fanificarlo eflendo infirmo, 
& fe e vecchio,dallavecchiezza ritornarlo alia giouentu,& a piu ottima 
perfettione che prima non era ? Et cofi anco a quelli, che fon gia quafi 
aUalcra vita paffati, per il poter di tal arte, refufcitargli la virtu vitale . 
Er Q_v e s t a tal lor opera horia chiamano quinta dTcnza,&hor la- 
pis filofoforum,& hor foro potabile, con laquale fe offerilcano ad ogni 
effetto naturale di poter dari! fin che vogliano,afsimigliando la quinta 
eflenza alia natura, & poter di cieli & delle piu potenti ftelle.roro pota- 
bile al Ipirto , & anima delle cofe , e’l lapis al poter della magna natura. 
Ma con tutto quefto que padri dell’arte,& che ne furno inuetori,& che 
con tante Iodi laeflaltorno.fon tutti morti, & non per vnanon che due 
o tregiouentu hinno goduto,& ( come promettono ) non fo che fieno 
aneor refufeitati : certamente bella & gloriofa cofa, & di mafsimo con- 
tento farebbe a coloro,che tal arte alchimica pofleddfero, quado fi tro 
ualfero nelle camere lor vna boccia.o altro vafo pieno d’un licore ouer 
di poluere,o di cofa putrificata , che hauefle forza con ftrabboccheuole 
abondanza,& con certainfluenza continua generar ouer conuertir lar 
gento viuo in oro,o in argento, o in che metallo che vo!eflero,con mol 
uplicare ogni poca quatita che d’dfahabbino preflo ali’ infinito, perche 
mai cauandone quanto che fe ne caui.no voghono che li pofsi mai man 
care argento, ne oro, & cofi ancora il poter operare contutte quelle 
virtu eccellenti & fomme che alii creduli tal arte promette. Perii che 
non conii nomi che tal cola chiamano, nuquello Iddio che fattor di 
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tutte le cofe, <*e quel che dican fofle vero prigion in vna boecia potrie- 
no dir d hauere.E ben da vero fi potrebben far beffe de la natura,come 
fanno quando dicano voler con tal lor medicina corregger li defetti 8c 
mancamenti d’efla , con ridurre i mettalli imperfetti in quella perfet*. 
tione, che lei per lua debilita non ha puotutoH ora perhauercofi 
detto, o cofi dire non intendo,per voler torre o diminuire le virtu fue, 
fe alcuna ne hauefie , perche al fine (e hb qui detto il mio parere > & mi 
riporto alia verita dei fatto.Con tutto che ancho potrei largamente di 
re.che di tale arte tranfmutatoria.o alchimica che fi chiami,ne per ope 
ramia , ned’altri(anchorch’io n’habbi con diligenzaricercodiveder 
qualche eftetto)maihebbi gratia di vederne alcuna cola degnadado- 
uer effere approuata da buoni,oche auantiche pur almezzodeH’o* 
pera arriuata fia , per varii cafi imperfetta lafciarla non fia bifogna- 
to. Per ilche merito tanto piuhauerne condegna fcu tati o ne, & tanto 
piu quanto io fon da potenti ragion tirato , o forfi da natural inclina- 
tione a piu prefto douerfeguitar il camino dclle minere che 1’alchimia 
(anchor chceflb maggiortrauaglio, di corpo & di mente &maggior 
fpefafia che quella) & che in prima apparenza &con parolepromet- 
te manco, &fi a per offeruar piu, quanto puopiu ofTeruar la natura, 
che 1’arte , o da quella cofa che e con effetto , che quella , che fi penfa 
che la fia , perche quanto piu penfo in quefte opere alchimiche , tanto 
piumiciinuilifco, perche non cognofco ne credo che anchora fi fap- 
pinoli verimezzi da edificare li lor principii, vedendo quelli che tale 
arte per verisfima credeno , variamente pigliarli. Et di piu per cogno- 
fcere anchora la debilita grande de noftn intelletti,da quale nafce tut- 
tigli errori, &primamente per non poter cognofcere le virtu intrin- 
feche & particolar potenze delle cofe , & anchora per non (apere pro- 
cedere a miniftrare li calori che fieno aponto confimili alii naturali, 
& ancho per non hauer ordine di puoter prouedere con remedii a gli 
infiniti impedimenti , che nel longo & tratiaglio/o camino di tale ope- 
ratione in afpettatamentes’interpongano.De quali (e nelprocefiodal 
cuna altra cofa alquanti ne fono,in quefta trabocano, per efler tal arte 
obligata a molte diuerfitad’efFetti,come /ono fuochi terminati molto 
aponto, cafo pero che far fi posfino,& cofi forni & vafi al propofito Et 
anco l’haer li materiali potenti purgatisfimi & fottili , & il far buone 
calcinationi,refolutioni, putrefattioni,& fintillationi,e fimilmente mi- 
ftioni,decottioni,incenerationi,& tutteper minima apontopropor- 
tionate quato in tal cofa fi ricerca.Et cofi p far che tale cofearriuinoa 
termini jppii loro , e necefiario di far di varii minerali & altri fimplici, 
acque,ogli,e varie fublimationi, & chetutteapoto habbino la lor pfet 
tioe,ne quali effetti fep cafo vna boccia vifi rope.ocheli fuochi nofie' 
no allor douere cocinuati, 8c fecodo li tcpi opportuni diminuiti,o aug- 
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mentati , ouero che Ie cofe prefe per fondamento manchino di virtu." 
Manchino anchor diperfettione i lorfini.&cheinle fopradette cofe 
non fi manchi mi pare imposfibile,perchein tutte operare aponto {en 
za qualcheinciampo , non farebbe cofa humana, o di quanti alchimifti 
mi ricordo dhauere vdito lamentationi , per hauer chi fparfo per fini- 
flro cafo tutta la fua compofition fra le ceneri , & chi per efler flato in- 
gannato dal troppo fuoco , perche le glierano le loftanze de fiioi ma- 
teriali brugiate , e che per eflergli per inaduertenza eflalati li fpiriti , & 
chi per hauer hauuto trifti & debili materiali. Et in fomma chi pervn 
cafo , & chi per vn’altro,per coprimenro , o della lor frode , o della lor 
ignoranza non gli mancaua in diftefa di loro , o della loro arte addurre 
fcufe.Et per concludere al fine non vedendone altro, dubito che le /pe- 
ranzc delle lor fabolofe fcritture fieno ombre da mafcare, compofie 
da certi Romiti herbolari , per darfi credito, ouer da altra gente ocio- 
fa,o pur da certi miferimi alchimifti , per condur li cupidi in tanta ere* 
denza,che nellenecesfitaloro glihabbino da foccorrere.Et per dar au 
toriti a loro recettarii , grintitulano coi nome di tal autore , che non 
folo non gli ferifle, ma non penso forfe mai fopra tal materia. Et pero 
vi dico , & configlio come credo che miglior partito fia , voltarfi all’o- 
ro & al natural argento tratto delle minere , piu che a’l!alchimico, del- 
qual non folamente non credo che fe ne troui,ma chalcun mai con ve- 
rita ne vedefle,anchor che molti dhauerne veduto dichino:perche non 
e cofa che fe ne fappi i principii, ( come gia v’ho detto pur i fuoi princi 
pii^Sc chi delle cofe non fali principii , manco puo intendere li fini. Et 
intorno acio vi diro ch’io non fo qual filofofo , o ingeniofo alchimirta 
potra tanto far,ch’io creda chabbi in (e tanta potenza d’arre , che pof- 
fi trard’un corpo metallico , o d’altra cofiilo fpirito fuo radicale a 
fua poftafcome v’ho giadettoJnellamedefimacofaritornarlo.Et co- 
fiquelloj che non e perfuapropia natura, vegetabile farlo diuentare. 
Et chi e quello,che credera mai, che i! pane,l’herbe,& li frutti con qual 
fi voglii caldo, o digeftion arteficiale li pofia cpnuertire in carne, come 
fa la natura: Et fimilmente come de i legni bruciati& conuertitiin 
carbone, come fon le ceneri de metalli , o pur, per paflar tiel fuoco del- 
le fufioni , fien per pullulare , e farfi verdi , & generar de gli altri. Et an- 
chora ch’io fappi che a tutte quefte cofe dieno non fo che lor rifpo- 
ftefqual potete penfar come efler debbeno) mi pare piu alpropofito 
toccaruihora le forze delle lor prone, lafciandoil rifponderelorda 
parte : cerchino adunque di prouare la posfibilitd dellarte piu per 
c(empii,che per ragioni , mettendo auanti le picciole (emente defher- k 
be,l’inferir delle piante, lamoltiplication d’una fcintilla di fuoco, il fer- 
mento nella mafla della farina con aequa impaftato,& a certo lor jfpofi 
to 1’opationi che fanno i fifici in fanificar li corpi ifermi, & piu altre fi<- 






DELUORO 8 

miliapparenze di cofe.Et oltre adducano vn detto della /aera fcrittU' 
ra in fauore dei loro poter intendere, & operare, oue dice. Omnia fubie 
cifti fub pedibus eius, interpretandolo che Diohabbi dato potenza& 
autoritd oltre al dominio di tuttelecofedi quefto mondo, di potet in 
tendere,& operare tutte le cofe che fono in quello, infra lequali c flen- 
do quefta della generation de metalli , vogliano che non (olo fia posfi- 
bile ititenderla,ma corr.ela natura propia con larte operaria, Arguen- 
do appreffo farte vn detto d’Ariftotele fopra la quadratura fpherica 
per prouar che poffa effere vera,a chi la niega,oue dice, che ancora che 
geometricamente aponto la non fi troui,non e pero che’lla non fia , & 
effendo,fia aneor posfibile di trouarla , & cofi ia generation de metalli 
effettualmente cflendo , e posfibile alfarte delfalchimia ritrouarla. Et 
con quefia & con moltealtre ragioni vogliono che fi creda , che fuor 
dei ventre feminilegenerar & fonnar fi poffa vno huomo , & ogni al-- 
tro animale con carne & offa & nerui,& ancho animarlo di /pirto con 
ogniaitraconuenienza che fe gli ricerca. Et fimilmente far nafcere 
gli arbori & 1’herbe con farte fenza il feme loro naturale, cofiifrut- 
ti feparati da gli arbori , dandogli le forme loro , & cofi gli colori , gli 
odori, & fapori come li veri naturali>alliquali manear non poflo di non 
dir, chenongliel credo,e cofi anco di non far rifpoftaa quelli chedi- 
cano che trafmutano & non creano, che trafmutar vna fpecie in vn’al- 
traf ilche non fipuo fare fenza total diftruttione della cofa chefivuo- 
le trafmutareO et al fine per concludere lafciando tal dilpu- 
ta dico, che credo che fe quefli tali alcuna cofa conducano , che altro 
non gli refulti che faccia la calcina compofta i quelli che murano:vor- 
rebbenochepermaggiorlegamentodelle pietre che vi mettono an- 
co efla in pietra fi conuertifle, contalpenfiero chi fu finuentor dieffa ’ 
vederfi fi poteffe . Ma perche non voglio in parlar di quefta arte con- 
flimar piu tempo,ne voi con molte cofe infaftidire,ne anco gli alchimi- 
fti al tutto offender ( aneor che come cani contenti in caccia molte co 
fe da dir con esfi m’apparifchino,& auanti in frotta mi fpicchino , defi- 
derofe d’ufcirfuori ogni vna per voler effer la prima) pur allalucela- 
fciar tal cofe piu non voglio, perche fo cheli alchimiftiche fi parli in 
detrattion della lor arte l’han permale C & aneor chc voi fiate perfona 
che fapiate ) confiderando quanto buon frutto partorir potrebbe,con 
giouarea qualche vndi miei volonterofi inefperti, con auertirli che 
non vi gittaferole lor facoltda briglia rottadrieto a tal cofe , come 
molti fanno,fon contento d’hauergli fatto quefta poca dmgiuria, 
& anco ne fon contento, perche forfi a qualche valente filofofo ab 
chimifti, per moftrare al mondo la mia ignoranza, gli verra vo- 
glia di traraluce, fe non l epra fatta,almenole ragioni aperte del- 
rarteloro,& cofi dapoila chiarezza di tanta nobil &fruttuofa arte 
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& <!a tutti li buoni ingegni intele,verranno a operare & a fare delforo 

in gradisfima copia, & anco a far gli huomini ricchi,ficuri,&lieti:Si che 
( per qual fia delle fopradetle caufe)quefte offele che ho fatto gli Alchi 
mifti penlo che renderanno a molti giouamento, M a per non andare 
in Ifinito,voglio hor qui por line a quefti miei pareri & difcorfi.ne qua 
liforfivi parra ch’iofia moltiplicato troppo : e vero certo ch’io not* 
ttfaffermo per ftanchezza,o per lacieti.ma lolo per elfer cola fuor della 
materia principiata troppo allontanatomhallaqual ritornando (aneor 
ch’io habbia della generation & inuention della minera dcH’oro detto 
aflai(vi vogliodirhoracom’elpurgar dalleterreftri fuperfluita debba, 
e masfime quellache ordinata in forma di filoni fi troua ( aneor che li 
edificii con che per eftraerlo fi lauora no ho mai veduti)pur vi diro hor 
quello cheperaltre prattiche ho comprelbper ridurlabilognarle,per- 
che le mai v’occorrelTe in quefte noftre p-zrti d’Italia hauerle da rifare, 
al tutto (enza luce non ne fiate.Et primo, hauendo la minera cauata 8 c 
benfcielta,s’hadaconfiderarin che forte di pietra generata fia. Ete& 
fendo in quella che fi chiamalapislazuli,(e nedebba eftraer l’oro,& fal- 
uar la pietra, perche di tal pietra fi falazzuro perfetto.qual da pittori e 
chiamano oltramarino,e molto lo ftimano,& pagano: chi lo raccoglie 
& acconcia n’ha granprezzo. A far quefto,edi necesfiti prima benis» 
mo peftarla & farne poluere,& dapoi melfa in vna nauicella, o altro va- 
fodilegnoconracqualauarla,&dapoiapprdfocol mercurio fregar- 
gli ben fopra infin a tato che s’immalchimi d’efla tutto l’oro,& coli ver 
rala pietra dalforo a reftar pura. Et dapoi fatto pafiaril mercurio op 
borla,o per boccia,refta 1’oro fenzail mercurio quali puro.E T s e non 
vi curalii di faluar la pietra, farebbe da vfar il modo della fperienza com 
mune,fondendola in forno in bagno di piombo. Et riulcendo bene,fi 
debbefeguire,enonandarcercandodielprimentare altrimodi ,ouer 
veder d’intender quello per qualche coniettura, che adoperano quelli 
che fono come hoggi fe ne lauora . Ma(fecondo il mio parere)il modo 
miglior per redurla al puro farebbe darrollir la minera con lento fuo- 
co a forno aperto, & farla ben euaporare C non clfendo pero in pietra* 
chefivogli conleruare ) e dapoi a vn molino , ouero da pilloni con vna 
ruota adattati, farla bene & fottilmente macinare : e per leuargli tutto 
le fuperfluita meglio,benisfimo lauare,&(dapoi che fono a modo de cc 
nerraccio) grande lecondo la quantita loro, in copella calda, fieno fon- 
dendola purgate, gettando, o conliimmaando il piombo, & reducen- 
do 1’oro a fine:& quello modo quali vniuerfilmente, non lolo in 1’oro, 
o fua maniera, ma in ogtfaltra, volendola vlar , potrete . E quefti 
modidifufioni v’ho voluto dimoftrar qui, perche al luoco dellaltre 
minere , chc vi diro in generale , non penfandodi voleme altrimenti 
piutrattare. 
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DELLA MINERA DEL L’ A RGENTO, ET SVE 
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ono (decondo che fio vdito dire )fra li pratici delle mi- 
nere varie openioni,feTargento ha minera propia , o no 
le ragion mineralij & Pauttoriti delii piu>mi perfiiadeno 
al fi , non tanto per veder Ia materia natural diftinta , co- 
me anco per (apere che nclle caue delloro , & dei rame, 
& cofi dei piombo,& degli altri metalli fe ne troua de pu 
ri,fen 2 a mefcolamento :& di queflo, & deli’oro ,&del rameho intefo 
eflferfene truouato pezzetti ridoti dallu natura alPultima fuafinezza. 
Et quefio aneor conferma vn Giorgio agricola germanico , qual dice, 
che in Salfonia fi truoiio in vna caua gia , vn pezzo d’argento minerale 
tanto grande che’l Duca , Principe & patron di tal luoco , ne fece fare 
( fenza che fofie da alcuno arteficio humano accrefciuto , o lauorato ) 
dal tripode infuori, vna tauola quadra alia tedefca, per mangiare,per- 
laquaWpeflb fi gloriaua dauanzar in tal cofa la grandezza delldmpera- 
.. tore.Ma io in vero non ho inai veduto , dal rame infuori, metallo alcu- 
no , che della caua lenza minera fia flato tratto puro : ma credo ben 
che fia cofe posfibile , per credere la grandezza & la potenza della na- 
tura.Et perche ad altro fin non tende, che aperfettione & puritd: 
anzi ii piu delle minere , che ho vedute , non fon flate fenza mefcola- 
mento,& non folo della fua terra, ma d’altri metalli, St masfimeinque- 
ffa,che ho fentita chiamar dargento , piu,che in alcuna dell’altre,faluo 
fe non foffe quella, che fi caua a Schio in Vicentina: e pero, non fenza 
qualche ombra di ragioni apparenti, nafeono tali dubitationi.Etio, 
come difoprah 6 detto,credo chelargento hauer poffa.& habbiapro- 
pia minera, Perche ogni foflanza , che fi conuerte in metallo , puo ftar 
dafepura nella fua fpecie', come anco lalla feparata, aneor che la fia 
mifta con 1 ’altre , coriffe fi vede in vn corpo medefimo , che in ognhina 
vi fi genera il fi 10 metallo , & pero afiai volte interuiene , che chi paria 
della minera delPargento in vn medefimo fiato fenza diftintione, paria 
di qnefia,c ditutti gli altri metalli, perche poche minere fono che 
non fien mcfcolate.Ma perche fempre le cofe piu nobili han quefta 
prerogatiua , dei nome loro ricourafi quel degli altri oue e argento, o 
oro, non di rame,o piombo,o ferro, come perii piu fono,Mad’argcn- 
to > odoro fono chiamate , fe gia lamoltaquanrita di gran longa non 
gli foprauanzafle.M A lascjando hora da parte tali cofe',’ vi di- 
co, per quanto ho veduto, che quando tal minere fono di piu varii me- ] 
talli mille, piu variano le fumofita.&leloro teture.chelannoagli occhi I 
nofln fegnali , oue fono, & di chepurita, perche ognunafecondola / 
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-lil a n ^^ aci ^ a li^ 1 Q colore t cnecio di fuoriil lafib chi d f azu rro ,& chi 
d ! verd£ >& c ‘hi di giallo , & chidlcolori indi[iinti,fccondo ie copolitio- / 
nj i, & mefcolamenti dclle prime macerie de metalli, & coli anco ion j 
piu & manco fecondo le quantita che iui aggregate fi truouano.Hor di ' 
queito metallo chiamato argento, propiamete parlando,dicono li filo- 
iophi (peculatori delle cofe naturali , generarfi di lofb&za piu acquofa 
cne ignea, & tutte Taltre efler fimili, & pure, no pero tato quanto fon ql 
le dell oro,epero viene a efler minor pcrfettione,& anco ta o piu quan 
to e piu debile ia influenza della luna , che quefta dei fole , aneor che a 
no i a fi ai piu propinqua ci fia.D ic on o li pratici , quelio generarfi 
volontieri in vna pietra fimile alli!bazano,& ancora m vnhfinro faf- 
Ib decolor bigio,fcuro,& mortigtio,& ancora Ipeflb fitruouain vifal- 
tro iaflb fimile alreuertino , ouer nel teuertino propio.La fua mincra 
e afiai ponderola,&molte volte hd la grana lucente,laquale quato piuJ 
e minuta,fimile alie ponte delTaeora,tanto piu riefee perfecta, j>che di- 
moftrapurita, &fisfione. Et quando la fitruouain vna pietra bianca, 

& piombofine aifai migliore,perche facilmente dal fuo fa(fo,o dalla fua 
terrellreitali purga.Et cofi,quando la fi truoua fciolta, quali frala pelle i 
delia cerra,a modo di ciottoli, aneor dicono efler perfecta, Perbenche ' 
nonhabbia alTocchio certa rifplendenza, che fuogliono hau er Talae* 
Dicono aneor che fe ne genera in vn terreno bigio fcurp , & che quan- 
do e in quelta , fe ne truoua grandisfima quantita,& di gra perfettione> 
&che moltoedentro nel monte>& tanto (era quefta migliore, quanto j 
la fera lucente, di color ferrigno,o roflo.E T accio che meglio coni 
prendiate li fegnali della minera dei predetto metallo, hauete a fapere, 
come infieme co le minere fempre, prima clfelle fi truouino,oprelfo,o 
infieme conuiengli efler margasfite di color giallo, fimili alToro , lequa^ 
liquato piu fono di tai color tente, piu moftrano>aduftione & callidita, 

( cola contra alia natura dellor metallo )perilche fecondo i gradi di tal 
colore fi puo quafigiudicar quanta fera la graflezza omagrezz di tal 
minera. Adonque quelle, che hanno a dar di lorc^buon indicio, debbo- 
no accoitarfi piu al bianco che fia posfibile, & efler di minuta grana, &: 
non in molta quantita £t quefta e general regola fopra a tutte lc mar- 
gusfite,che quanto le fon piu ftrette & minute, piuQlimoftrano le lor mi 
nere nugliori.Truouafi di quefta minera dargento fpeflo vn filon gru- 
de di quantita>ma di vertu e tanto magro,che non potra la lpefa,che vi 
ii mette a cauarlo : perche aneor che gli fia la quantita della materia , e 
in qualche lafib duro fimile alf albazano,difhcilisfimo da tagliare.Alcu- j ** 
navoltaancofi truouain compagnia di rame,opiombo , chefimil- ( 
mente, fe non foprauanza coi valorla fpcfa, non fi debbe in quelio met 
ter fatiga a eftracio fliquali me talli, ben fpeflo , tutti tre infieme , in vna < 
fola minera accompagnati li ntruouano :per ilche , quando quelio] 
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auicne» e dibifbgno d’ulare aduertimento d’arte. Et prefupponen- 
do che leparare vogliate 1’argento, e di necesfita agumentare i! piom- 
bo. Et (e non vi curafti di faluar nell’argento,ne,il piombo.ma folo il ra 
me,e dibifogno procederui con longhezza& gran forza di fuochi, per 
finoa tato che le materie piu debili fi confumino.macal cola piu acca 
de alie minere, che contengon ferro. Ne,al fine , di quefte,ne,di quelle fi 
pno dare particolar norma, tna fecondo la qualiti & natura loro c di ne 
ceslita pigiiare il partito , & tanto piu quanto ben fpeffo fon mefcolate 
con qualche terra arida, o con quantita dantimonio, o d’arfenico,che 
fon materie tutte cuaporabili,& combuftibili,o molto dure da ridurre. 
Pcrilche ben Ipelfo gli artefici Ifracchi , & vinti da efla , come cofe inu- 
tili,le lafciano,dilche molte volte dar le ne potrebbelacaulaalla lorim 
peritia , per li ftraordinari & longhi fuochi , che gli danno.Et chi cami- 
na drieto a quelle ordinariamente,fe non le cop^gnano co cofe,che ncl 
le fufion le difendino dal fuoco,diuentano inutili, e glinteruiene di que 
gli effetti , che di fopra vj ho detto.Perche doue vi e copia di quelle fo- 
itanze adtille , ouer troppo acquee , che l’una chiaman (olfo , & 1’altra, 
mercurio non anchor filio , ouer arfenico , e neceflario che l’uno bruci 
TargentOjSt 1’altro fel porti,& cofi della minera no gli refta fe non la ter 
rellreita molte volte infufibile.Adonque e dibifogno,p faluare detti mi 
nere, adoperar 1’ingegno , e la patienza, & li mezzi conuenienti, & pri- 
ma come per via comune euaporar fi debbono , o pur fenza euaporarle 
macinarle bene, e dapoi macinate,ben lanarie, & alfine, le non per gran 
fuochi ,almeno per mezzo di gran bagnidi piombo,purgarle.Etper 
far,fe’l fi puo,tal elfctto piufacilmente, fidebbeprouarpoi chelle fono 
macinate, nella medefima macina , o in altra,fe co! mercurio in malga- 
marfi pofionojllqual modo,fe fon di natura afciutte, e ottimo.-& fo da 
molti efler ftato viato, e n’han cauato gra prolitto, e masfime de quella 
forte minera, che v’ho auanti detto chelicaua in Vigentinad Schio» 
ricca,& buona,& vi dico, che le prouiate , perche non ogni forte di mi- 
nera il piglia.E di quella, che v’hd detto, ho in#Cfo gia eflerfene truouato 
tal pezzo , che ha tenuto d’argento il quarto , & qual , piu chel mezzo: 
era queftaquafi nella fuperficie della terra fciolta,e truouauafiapiazze, 
& alcune volte, fecodo ch’io ho intefo,ne fu truouato fotto le radice de 
gli arbori.fuelti aflai , & della molto perfetta.Talche di nelfuna forte,di 
quate n’hd vedute in quel di Vinegia,come in Carnia,e in piu alcri luo- 
chi,dir non polio dhauer vedutala miglior, aneor che molte caue 
vilieno, ben che le piu fon di rame con argentofinfrale altre,nel mon- 
te d’Auanzo doue io ancora gia interuenm in compagnia di certi gen- 
tilhomini a farne lauorare vna piu tempo :& perche fopra di me fu 
dato tutto il carico, per occafion di andarne avederdellaltre, cofipaf- 
laidue volte nella Alemagnaalta, per veder qlle che fono in quel paefe 
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& per farmene piu fperto,hora con delegare, & hor con il vedere, cerea 
uano d’intendere,& hor da chi fapeuo che n’era pratico,tal che ne pre- 
fi tanta di cognitione,ch’aprdro alia cofa che haueuamo a praticar ch’e 
ra buona percheteneua piu di tre onze& mezza dargento perogni 
cento di minera:& certo tfhauerisfimo tratto buon frutto, le la fortu- 
na in quei tempi non hauefle fufeitato vna guerra fra Masfimiliano Im- 
peratore & li Signori Vinitiani, qual fe ,che quelli luochi dei Frioli,& 
della Carnia, non (i poteuano habitare, & colici conftrinfe ad abando- 
nare 1’imprela nollra,& a guaftare ogni ordine Iatoui.-& perche piu te- 
po duro ral guerra, li venne a fegregar la compagnia noftra,doue io an- 
eor preli altro camino, ma fempre coi penliero ho feguitato in quefto: 
& occorrendomi dapoi aneor ritornar in Alemania alta, con diligenza 
piu che prima cercai di vederne,& fui a Sbozzo,a Plaiper,& in Ifpruch, 
ad Alia, & Arottimbergh,& dapoi fonftatoin Italia in piu luochi, &p 
cocludere,le piu,& le miglior che ho vedute che’l piu puro argento co 
tengano,fon quelle che li trouan in Vicentina in certe pietre bige,co- 
medifoprav’ho giadetto.F. T hora per generale aduertenza no vuo 
manear di dirui, che quando per forte vi mettefte acauar minere & tro 
ualte margaslita & mincra mefcolate inferne, vi leuiate da partito,per- 
che fignificala minera efler propinqua alia luperficie,& effer poca. Et 
hora di tal minera d’argeto non ve ne fo, ne polio dir altro, laluo lequi 
non vi demoftrasfi il modo dei purgarla dalle lue terreftrcita,& ridurla 
alfuo metallo.Mapcheho dilfegnato dirne largamete al fuo jppioloco 
delie fufioni,me ne andro qui al plente, fenza dirne altro, palfando, 
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■ G N I intelligente & pratico inuefHgator di minere , di- 
ce,trouarli quefta dei rame in diuerfe region dei mondo* 
& fra l’altre,elferne la Italia ricchislima.Ben poche ci fe- 
ne canino, forle per dilfctto d’una pufillanime auaritia 
ltaliana, qual ha potehza di farci pigri & tardi alia rifolu- 

Itione di quelli alti&bei penfieri , che far per ragioneci 

douneno corrcr veloci , o forli anco per non elfer auezzi a tentare fe 
*ion ordinati guadagni,& fare incerte oue foloficurta certa di vtilita li 
loro capitali dimoltrino . Potrebbe aneor tal canfa procederdal- 
le puoche posfibilita particolari, lequal per non elfer tali , che con- 
ccifo che facilmente fi posfino tentare, per efler cole grandi, & 
dubbie , raffrenando gli animi, & in luoco di caldezza fi vi fi in- 
troduce il timore derdanno, di non hauer a perdere infieme coi 
tempo » le fatiche, & la fpefa , dateui, con perfuadete la difficol- 
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tidel tronare, &laimpolsibilitadel hauere>& conlebraccia, & forze 
deglihuominipenfard'hauera cauare delmezzo delle durifsime oila 
de monti !e minere . Alche foggionge ancora quel che temeno aicu- 
ni , che tentando tali effetti > non fieno da certi ignoranti , & licentioli 

beffati , parendoglimeglioilfarfilodareperdiuentarricchi perla via 

delle vfure > & molte altre cofe vituperofe, & illicite, che metterfi a pe- 
ricolodelbiafmo di queili.Ma di quelli che maggior biafmo meritano 
quefto e piu inutile errore di quello di quelli tali , che per tale rifpetro 
fenadengano , & mafsime, a principi & tuttele petione potenti &ric- 
che,che fe gli porge occafione & commodo di poter, non (olo tentare, 
ina di feguire vn tanco vtile & lodabile effetto,quato fi tratta dei cauare 
delle minere , & per vilta fola fi ftanno inciietro , ouero per porgere gli 
orecchi a gli abbagli de gli ignoranti mordaci, o pur per lor propio vo 
lere,efier voglionprigioni della deteftabil&bruttaanaritia,edell error 
di coloro. Deh quanto 2 nco maggior, che per acquiftatric(hezze,non 
temano le minacceuoli & profondiisime aeque dei mare, ne men la fie* 
rezza,& gran contrarieta deventi, non le cotinuc inquietudini dellani 
mo & dei corpo,non li cuidenti pericoli della vita, non ancora 1'infop- 
portabili difagi,di caldo, & freddo,di fame & fete,& dj tante altre cofe, 
che al penficro , non ch alia vifta , ogni ragioneuol & fortifsimo animo 
fpauentofo far dourtbbe : oltre alia continua anfieta dei timore , che 
s’ ha di non effer preda delle veloci velc de pirati, infideli, o d altri fimili, 
Perilche ben fpeflo auiene,che,fe vogliono fcampar la vita, o faluarfi in 
liberra.gli bifognagittarfial ruttonellebraccia dell horribili ondedel 
monftruofo mare ( affai fpeflo piu crudeli cheforfi flati non farebbono 
li loro auidi cacciatori,) &inque!le, non conaltraficurta, che conia 
fede d’una groffezza di dua dira di legno . & ben fpefTo di manco , anzi 
di quella d’un chiodo,ouer d’una poca d’impeciata floppa : aliquali, fe 
auien che alcunedi qneile cofe gli manchi, della lor temeriraconpen- 
tirfi al tardi, pagano il frodo,profondandofi invn ponto, fenza fperan- 
za di fcampo, conia vita, Sc con larobba infieme nellagran gola&pro 
fondita di tanto impio moftro.Et fe pur quefle cofenon perfeguono, 
ftanno quefti tali fempre nel camino della inquietudine, non riguardan 
do quahtddi tempi,ne ftagioni, nepiuilgiornoche lanotte, ne piali 
venti profperi che i contrarii, con liquali il verno, oltre alie granfrigi- 
dita clie fe gli porgeno, Hanno con dsi in continua battaglia, e pel con 
trario, la ftate, per mancargline , fi trouano fotto !a reuerberatione di 
raggi folari nelle calme quafi pcrutnuti & a gli eccefsiui caldi fi firuggo 
no : & tuete le fopradette co!e,& molte altre, aneor che lo veggh no,& 
tutto il giomo leprouino,gli huomini ion di modo tiratidall'auaritia» 
che no saftegonomo ccfiderado,chanco ch al diffegnato loco nauigan 
do arriuinojtome fi trouano inrcgicniincognitt,foieftieri,& fra gete 
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affla plu ferina che humana, & oue non c 1’idioma loro, St al tutto dif¥e- 
reti coftumi & di natura, St di quelle confuetudini politiche, e ragionc- 
«oli,chefiano nodriti nelle parti noftre. Eperqfto,veduto come quala 
(ciano tate ricchezze St fingolar gratie,come pdute,8t in abbandono,St 
come fele no foflero tate chefoflero alii appetiti lor baftanti,o p.ir difli 
cili a no poter altrimetihauere, feno con li modi epericoli fopradctti, 
mi e parfo,p sfogarmi alquato cotra di que tali.far quefta trafgrefsione 
co dirui qto v’ho detto ,8t mafsime,pcheaqfti fe gli puo quafi dire , che 
li thefori.che dico, gli fien dalla forte quaff accomolati nelle cafle loro, e 
pero noli poffo fenobiafimre,p veder chei pefieri clfegli hano alie ric 
chezze lontane,hanno medi la mira che no pigliano cagione di girar li 
occhi alie jppinque,come fe le molto foreftiere rendeflero miglior fapo 
re chelepatritie,o quelle che fenza tali ludori o pericoli di vita s’acqui 
ftaflero.Etoltrea quefti, ancora fono alcuni che par, che p prudezafug 
ghino grincouenieti 8t pericoli fopradetti dei nauigare . & comettono 
aflai maggior errore,perche cafcano in differti vituperofi, dandofi con 
ognifollecitudinealli furti,8t alie frodi, St ad ogni forte di violenza,St a 
ogni atto pefsimo8tdeteftabilerrore,c6r.6 (eruar ne legge,ne fede.St 
co no conofcerplone,ne tepo,o rifpetcar loco, folo per veder d empire 
le profonde,anzilesfondate St infatiabil cafle delfauaritia, d’argeto 8t 
d’oro.O quati fon qlli,che fi fon fatti le ri cchezze Dio,e p qilo non nan 
no rifpetto ne al vero Iddio,ne alii huomini.con vfurpar influo li cofan- 
guinci,e co Ipogliar li holpedali St lochi pii,8t de tepii furar le cofe loro 
facre,ecofi anco le cole publichedella lor patria, (epoflbno,& anco co 
nofco trouarfi di quefti tali, che non folo mancano a gli altri, ma a loro 
medefimi,non lol de veftimenti o altre comodica,ma dei neceflirrio, 8t 
lorcoueniente vitto.nonconofcedo cofcienza, o pieta,neqaal fiail ra 
gioneuole,nepiu illicito che 1’illicico , con ilche fpeflo non li curanodi 
imbrattare la generofita 8t chiarezza della lor ftirpe,co metterli alie vol 
te a far efercitio,ch’ogni vil huomo non lol coi oprare.ma co! penfiero 
abhorrireildouerebbe.Ma quanto diremo che lia grande il numero di 
quelli che fi chiamano mercati, che p acq.ftarli,dano le facolta acquifta- 
te a pfone che no 1’hanno mai vedute,ne fanno,le non p voce,o p lettere 
chi fi fienojche come prima que tali le hanno in potefti.o fe le giocano 
o incrapole 8eluflurielefpendono,perilcheogni contraria cola che gli 
auieneglie coueniece gaftigo,dapoi che cometteno tanti error i,lafcian 
do quefta via naturale giuftifsima 8t buonadel cauare della terra , quel 
piufrutto che fi puo trouar,dapoi che tato liberalmete la natura p fer- 
uitio noftro cel produce, ne pelano li ciechi e grofsi ignorati quato ver 
tuofi 8t lodabili fieno tali effetti. Et come p mezzo di cauar tal minera 
gh potrebbe auenire,che in vn fol giorno,anzi in vna fol hora, no co pe 
ricolo o fudor fuo^priojtna co qllo de fuoi mercenari,fenza tati difagi 
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& faftidiofi oltraggi,o altri camini,che diuenir potrebbero ricchifsimi, 
&hauerd’oro & dargeto maggior & piuabodaza, chenonrende lavi 
tuperabil vfura,o il pericolo, o nauigare. o qual fi vogliade gli altri po- 
co ragioneuoli,& pnitiofi effetri.Perilche dico, & cocludo, che qfti do- 
ni di cofi eccefsiue gratie chel ciel cocede.lafciar d pofteri de futuri feco 
li,no meritano,& manca a fe medcfiino,& maca alia patria.alle ,puincie 
oue nati fono, chi lofa,plivtili&c6modita che ne cofeguirebbono. E 
mancano ancora alia natura.pchc le cofe che fono da lei ,pdotte,& che 
no fon da que tali altrimeti fiimate,fe in quel loco nullaltra cofa inuti- 
le o vtil generata haueffe.fi potrebbe aneor dire, che mancano a tutti li 
viueti,fi prefenti come futuri, p no giouare,come fiamo obligati, alfvni 
uerfal generatione. Di quanto farebbeda imputarli,&dargline grauifsi 
me reprefioni,come meritarebbono feli agricoltori,quado fon i frutti 
della terra nella lor maturita,! cabio di raccoglierli, li lafciaffero p lc ca 
pagtie marcir,&: pder,comc fan quefti tali : e certo fi vede,& vedrebbon 
anco quefii,fe vole(fero,il grade error che cometteno,mafiime efiendo 
delle ricchezze tanto auidi,come fono, che grande error fanno , a non 
mettere ogni lor cura nel cauar minere, ne quali ogni fpefa,che vi fi met 
te ( poche volte e ) che a molti doppio no gli redano,(enza pericolo de 
naufragi, & di tati altri dani, che in quefto anfiofo camino dei cercar ric 
chezze fi trouano. Et oltre alie cofe dette.e pofsibil che non vegghino, 
che le raccolte di quefte no fon vna volta l’anno,come li altri frutti che 
rede la fatigofa agrieo!tura,ma fon cotinue in ogni flagione,ogni mefe 
anzi ogni giorno,& d ogni hora, & di piu anco, fpefle volte in che quati 
ta le voglion hauer le poflono.fe l’ingegno,& la patienza di poter conti 
nuare e tato, che a que tali dia la via di poter arriuaredoue lacofaeflen 
tialmente & con effetto fi troua.Malalciado hora tal digrefsione, anco 
che mi fi rapprelentidi poter dire affai piu, voglio ritornare alfordine 
dei camin noftro, delquale, non fenza gran ragione,tn’ero diuiato. Et 
hora cofi vi dico , che laminera dei rame come 1’altre fi genera nelle 
pietre de monti d’vna foftanza elementale terrea, co poca acquofita,co 
jpportio dellaltre qlita delle neceflane foftaze, nutrite dalliflueza di ve 
nerejcoqlleqlitajpdottiue & generatiue,che la natura gli tocede,eper 
qfto no fon di tata purita ne fi fottili far no fi polfono , ne co tato bona 
miftio & decottione,con;e qlle dell’oro,o dellargento, & il rame nella 
lua particolar natura e giudicato da filofofi efler caldo & fecco,& in la 
fua generatione la fiia folfaza e alquato adufta & incefiua, dallaqual na 
fce la roflezza dcl fuo colore, & per non elfer ancora 1’altre foftanze,per 
laloro impurita>cofi ben infieme congionte,lo fanno effer imperfetto, 
E per quello i fpecolatori odoranti, quando e da per fe, il chiamano me 
talio infermo,fogliofo»& terreflre,& per tali diffetti, ignobile, & maf- 
fime,perche lauorandolo,li conuertein Icoria, & nel fuoco facilmente 
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fi calcina,& nToluc.Etladuttibilita fua,contraria alia natura delle cofe 
troppoterreflri, vogliano che jpceda dallamolra ontuofitd minerale , 
lequali cofe di fpeculatione ponedo da parte, vi dico, che Ia minera fi di 
moftra di varii colori , & cofi anco (i g nera in varie nature di pietre, & 
con efia fpeffo vi produce la natura argeto,& alcuna volta piombo.Ma 
il fegno che dimofrra nelle fuc fumofica e>ch e minera a! veder no pura, 
perche quando Ia non e pura,le fa azurre & gialle>& li luochi in ch? tal 
minera fi genera, fi cognofeeno fpeflfo per la rottura dei fuo faffodmpe- 
ro che,dairoro in fuori,oue quella fi genera, lo trita & trage piu che al 
cun’altra de gli altri metalliril fi nile fa anco quella delfargento viuo,& 
credo chedi quefto ne fia canfa la fua adufta fodantia, che co la fua mol- 
ta calidita infieme, fnerui la humidita delle parti delle pietre congiote* 
qua! per efler focofa,cacciata dalla humidita & frigiditadelfacqueinfe 
riori,p fuggir le nature contrarie cerca di tirarfi ail’alto,& quafi a torza 
come va,entra a tueto, come .p dentro alie pietre, e cofi le va ficcando & 
ropendo,come ho dertodequali cofe,quado le fi veggano,fanno mani- 
fefto inditioydi non folo hauer in fe tal monte minera, ma eflerui mine- 
ra di rame, &diefieruene copia: ma per femprenonpuo nel occhio coi 
inditio nelle cofe interiori penetrare, e dibifogno venire alia cognitio 
vera dei faggio.E pero fi debbecauaralquato di quella mi nera>che alio 
fcopto vi li dimoftra,& con diligenza vna& piu volte faggiarla,laquale 
fe fara di color pauonazzo in faffo bigio,con qualche venetta di verde, 
ouer tentura gialla>!e ne debbe fperar gra jpfitto pche da inditio d’efler 
di afiai quantita. Ancora fe ne truouano alcunaltre dei medefimo colo 
re,ma no tanto fcure che paiono negre,coine le dette,fonbuone fors 
facili a ridurle:& in fomma di tutte le altre, qlla che fi trnoua fra 1 alba* 
zanoalquato verdigino,di color pauonazzo, e la piu pura & la meglio 
re Et auertite^he fe fra il detto faffo, o fra falere forti la trouarete di co 
lor mortigino, fara la minera di poca foftanza. Et accio che habbiate 
piu certezzadoue tal minera fia (oltreapiualtrifegoali che vho mo- 
iiraro) non voglio macare aneor di dirui, che poniate cura, per meglio 
trouarla,*alii fafsi fcoperti dei monte, infra liquali vi fi moltraranno cer 
ti Iufl:ri ? comedi talcho: & ancoalle aeque che delsi monti nafeono* 
quali (oltre alfhauere in loro vn certo verdigino) rendono al gufio ati 
co vn fapor metallico , 8cal!i tempideireftatehanno proprie ta d’efler 
fredifsime,& nel verno tiepide,& fpeffo ouele fi pofano fanno vn letto 
con certa putrefactio verde,grofTj,8c vifeofa, per liquali fegni li pratici 
pigliano, no folo fperanza,m i quafi certezza cfhauer a trouar in quelli 
luochi minera di rame, laquaLtrouata r & con il modo antedetto caua- 
ta,& dapoi preparara come viufegnaro>& fufaffen^iauerete granquan 
tita jhaurete la fodisfa trione in tutto dei defiderio voftro,perche (cafo 
che aneor che Ia non folle di molcapfetcione)la quatiti gh fopplifce 1* 
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n itnra prouid i & benegm abbondantemete ce ne produce, & porge, 8£ 
acioche ne acco nodiamo ne!le noftre occafioni, ce l’ha fatto flefsibile» 
e difpollo alia fufioue, e cofianco fattoci il comodo da farne infinite co 
p oficioni per lauori : & li alchimici foffifticanti fon quafi fempre la bafa 
dogni lor opera.anzi il corpo della loro anochomia, come i'l mercurio 
alii filofofi alchimici:e il rame (per catti li paefi metallo molto noto) la 
uorafi con granf.ici!ita,tingefi in color giallo con giallanima, o tutia.e 
fbe fpeflo di color tale) che cotraefla quafi lor calcinaci copolueredi 
folfo.o con fale alterafi, & fafsi di rofib bianco, con mefcolarlo coi fta- 
gno,& anco con l'arfenico,& con ogni alcra forte Ji veneni che con efsi 
il fondiarc.Sono aleoni che dicono.che con 1’ordine di certa loro arte, 
per via di cementi>& alcri materiali, ne traggono alquanto doro : chel 
fi i vero che non contenga, credo che fia poco, per no cognofcer in efio 
miftion tale ch fi conformi all’oro,pur felfannoje tanto piu da ftima- 
re fra le bellle opere di Dio & della natura. 

DELL A MI MERA DEL PIOMBO DESVAGE- 
NERATIONE. CAP1TOLO QUARTO. 

E G V I R O' hora di dirui in quefto capitolo dei piom- 
oomelqual fper foprabondaremolta acquofita,e per ha- 
tere anco 1’altre foftanze a tale effetto concorrenti , male 
nifiioni fatte.e in effo grande impuritd,pero e chiamato 
metallo imperfetto>& lebrofo,& poco fiffo ( come appa- 
rentemetedimoflra per lafacil (ua liquabilita, & per con 
uertirfi facilmcnte buona parte in fcoria quafi tcrreftre,oltre alia tentu 
ra,ch’e nellccofe con que! fi freg.mo ) nondimeno,confiderati li fuoi ef 
fetei, giudic iremo effer metallo che gli habbiamo d hauere gradifsimo 
obligo , dapoi che la natura ci ha creati , e dato ne gli animi tanta lete 
& defiderio dipofledere grata quantita d oro & d’argeto,& cofi Ic gena 
me preciofe lequali cofe,fe non hauefsinoilpiombo.o noinolecogno 
fceriamo,o ci affjdigariamoin vano perhauerle,perche fenza’1 (Ito mez 
zo,mai huriamo faputo cauar dei rame l’argento,&roro,nealte gemme 
leuar quel velame terreflre & faflofo.che la lor belta & chiarezzaofcura 
& cuopre.Tteal fine non lehaueriano fapnte ridur piane.ne farle quadre 
ne anco dargli la perfettione della lor rifplendertza. Et per concludere» 
fela natura, liberalifsimadelle (ueeccellenze nonci hauefle creato, & di 
to quefto.come ha fatto, potrefsimo forfidire , che farefsimo priui di 
tutte quelle cole che noi,per la lor bellezza,o per la lor molta dtfhculci 
d hauere, o forfi per qualchelor eccel lente virtu,preciofe tanto (Limia» 
mo. E pero, come cofa vtile al pari prezzo di quelle cofe,che tanto iti- 
miamo , hauer il doueremo, dapoi che lui e ( come v’ho detto) la caufa 
& mezzo di far che le gioie & tutti li metalli piu perfecti poffediamo* 
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& cola ficutta & fauor d’effo fino nelfinterioradelli durifsimi moti pi- 
gliano animo dandarli atrouare in regioni &lochi alprifsimi &falua- 
tichi,& di quefto,cofi come la natura di tutti gli altri effetti (empre cer 
ca d’accommodar gli huomini,n’ha abondantemente generato,talche 
fon pochi li lochi minerali in che defla minera,o preflo defsi no li tro 
ui, quafi come fe ci offerifee natip aiuto de noftri bifogni,cociofiache 
le fofiazedelleminere,the cotegano oro,oargeto,mai sezaeflo feeftra 
rebbono,pcbe ion cofe che fon alii occhi noftri incoprefibili,& che (co 
me fi vede) altrimenti non ftano in eflfe vniti, chel fpirto ftia nelli corpi 
de viueti (come appar in varie miftion di metalli 1’unl’altro cotinenti) 
cioe,l’argento,roro,ilrame,ilpiombo,eforfi il ferro. Edelle minere 
fpeffo fufle tutti forfi quattroinfieme mefcolate vifitrouano,neperal- 
tro mezzo quefta,vo!endo!i tutti coferuare,e ciafaina da per fe,feparar 
no fi pofl'ano,che p qfto dei piobo : & appreflo a quefti tato vtili effetti, 
aneor no macano p le fue vertu di moltaltre comodita al feruitio degli 
huominiaccomodarci,pche anco limedici i molte egritudini fene fer- 
uono.Et in particolaregradifsimo obligo gli hinno d 5 hauer ledonne, 
dapoi che co farte fi difpone a certa biachezza,qual ha forza (mafehe- 
randole) di coprir tutta fapparente & natural negrezaa loro , & per tal 
modo far che inganino la femplice vifta de gli huomini co moftrarfigli 
di negre bianchc,& di brutifsime ) fe non belle, almanco men brutte.MA 
lafciando di narar hor tutte le fue particolar vertii , per no efler troppo 
logo, vi dico.tornado al camin noftro,che la minera,che produce & ge 
nera tal metallo.-fi troua in diuerfi paefi & in diuerfi (a‘si & terreni, & al 
cuna (e ne troua c ha mefcolameto d’argeto.&altra dargeto con oro. 
Trouafi communemetetal minera in vn faffo fpongiofo.chiamato co 
lombino,e di color bianco fimile al teuertino,co alcune poteggiature 
negre infra efl'o,che al cauare e molto duro.Troualene anco in certa al 
tra fpecie di faffo di color roflfo, quafi fimile a qllo della ferrugine che 
fia ftata in aequa, & anco fe ne troua in certi terreni, di colore cenerigni 
comem Andalufia,Aggioaga:lamiglior minera infra tutte, come per 
efperiezafi troua,e quella chenafce nel faflo biaco fopradetto,mafsime 
fi glie di grana minuta & chiara,o in certo terreno che co! lauarlo quafi 
fi purifica- Di quefto metallo ogni minera, in qualunche loco la fia, facil 
mente fi caua, & cauata ancora dalle terrefirita fuperflue , facilmente fi 
purga. Fon n k s i con poca arte di foco da per fe fola, & aneor fpefTo 
in copagnia d’altre minere, per refparmiar fadiga & fpefa,ouero per di- 
fporre faltre che foflfer dure a piu facil fufione,o pur p defederledalfin 
cendio gradedel foto che non lafci brufeiar fargeto dal arfenico,o che 
con feno! porti via,fafsi p quefl:o,quado e puro,p tonderlo,vn fornello 
quadro, apto di fopra,grade & alto fecodo il voler delfoperante.di for 
ma fimile a qllo che fi fa p tondere a vento d’aere,& alme quando occor 
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refle hauer della minera buona quatita, farci vn quadro di tre o quattro 
braccia,& appreflo al pian della terra a tre qrti dibraccio, o poco piu» 
in loco di grata di ferro farei tanti archetti murati qtiati ne contenefle 
il vano,facedoli appreffo due dica l’un alfaltro, & in fondo farei da tre 
faccie come vna tefta detro d’tm capiftello, che facellero p la lor depen 
deza canale,e 1’altra faccia & 1’anterior lalcierei apca p 1 ecraca de! veto 
&prufcica dei piobo, mentrechefondendocafcalaleiarei apca,& cofi 
p !a fonna,che quel fondo fimile a vn canale correndo, il piobo arriuac 
poila a vn ricettacolo grade,fatto di dietro, o pur da canto della buca, 
che v’ho detto,(i lafciap il vento, e p il cauar delle bragie,che cafcano,o 
della terra della minera, & cofi di qlto piobo purgato, che vanel ricetca 
colo lafciadolo 1 elTo in altra forma freddare.fe nc fa pani gradi di qlla 
quatita di pefo che volete.Equefta e la viacoeche fi coliti tna a eftraher 
di tal minera ilpiobo,plaq laneo eftraher fi potrebbe.fe no foflero mol 
to agre al modo delfaltre minere. Et accioche meglio comprediate la 
forma c’hauer vuole il fornello > ve l’ho qui meglio c’ho faputo in dilfe- 
gnar demoftrato,nelqle(qn volete operarii) fopradelli archetti fi met 
te vn fuol di legne,& poi fi fpiana di carbone, & lopra vi fi rnette vn fuol 
di minera , & cofi dapoi vn fuofo di legne & carbone & minera , & cofi 
empiendo fin da capo il forno, vi attaccarete il focodafciandolo da fe a 
poco a poco operare, la minera che dentro vi fi mette vuol efler inpez- 
zetti,ouer ben pefta e be lauata,fecodo che volete, o che couofcete che 
1'habbia dibifogno,& lafciandolo p tal via ben (colare, & vfeirne bene il 
piobo, rimarrala terra tutta arrida fopra li archetti, ouer infra li carbo 
ni & ceneri ca(cata,iniitile & trifta.fe gia non concenefte altro metallo. 
Et in qfto modo le ne puo contitiuamere fondere,aggiongendo,fecon 
do che vanno li ftrati calando, nuoua minera con legne e carbone,& ca 
fo che la minera hauefle natura di lallo, o tenelle altre nature di minere, 
di forte che per la fua durezza cotal modo non pienamente ferui(l'e,pi - 
gliaretela minera ben pefta, & ben lanata, & farete vn ricettacolo amo 
do d’un ceneraccio di terra d’argilla,cenere & cinigi, grande a voftro bc 
neplacito e in quefto be ferrato & pefto,& in vltimo ricocto e fatto be 
caldo, co carbon ben accefo,vi metterete detro vna quatita di piombo 
purgato,& dapoi co legne & carboni, & co il vento di vn buon paro di 
mantici il farete benifsimo fondere,& apprelfo fopra le legne 8c carbo- 
ni che vi mettefte,quado il vederete ben caldo, andarete mettendo dei 
la minera, accioche a poco a poco calda vadi cadendo nel mezzo dei ba 
gno,& fondali,Alchedarete da canto alquantod’efito,accioche lecon 
do che’l piombo fi va fondendo , poflia vfeire fuori , & voi con vn fer- 
ro lempre tenete il bagno netto della loppa . Et cafo che quefto mo- 
uo , perlamiftion forte della minera, o per l aduftione della pietra 
uon viferuifte, &bifognalsi adoperarui il fuoco pm g^gliardo , paf- 
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faretela alia manica con quel modo che s’adopra a gli altri metalli' Ran- 
cor che fe venite pernecefsitd a quefto) la nonfara minerapuradi pio 
bo,ma (ara materia conqualche odor di ferro,faluatica,&afpra. Et per 
che 1 ordine di tal fufione e pofsibile che non (appiate, & defideriate di 
fapere,dicoui chel trouarete notato nella prefente opera, nel procedo 
dei libro: & anco ("perdie v’hodetto,ch’ogn i mineradi piombo e cofii 
ottima fonderla con quella dellargento) vi dico, che in quefta faluati- 
ca Ira tutte,e piu vero, pero che afpetta il foco vn poco piu,e s’impafta 
con raltra,& l’una per 1’aitra fi fondeno a vn tempo,& meglio fi con(er 
nano dal foco 1‘argento : & che quefie tal minere cofi operino,ci fon le 
ragioni apparenti, oltre allederfene veduto ifperieza,& vederfeneogni 
giorno,per hauere infra efsi metalli, & pietra fatro la natura certa col- 
leganza d vnioneamicheuole , per il cheficongiongono la humiditd 
de! piombo allariditadello argento, & il calido al frigido, & cofi fi con 
temperano,& quella che e dura fi faconuementemente molle, Stlique- 
fattibile,& con preftezza efcie dei tormento dei foco, piu che da per fe 
fatto nonharebbe,perilchefivienea (eruarfilargento il qual piombo, 
e metallo che con tutti li metalli fi lega, ma con nediino fi vnifce,che fe- 
parar non fi poda,eccetto che coi flagno : per ilche gli ingeniofi artifti 
v’hanno fopra trouato , non folo ladiffefadello argento nella fufione, 
ma il modo dei cauarlo de gli altri metalli , & efpurgarlo da ogni altra 
fua compagnia.Et gli alchimici ancora afihi fi ferueno di Hiinelle opere 
loro , hor calcinandolo per fe folo , & anco accompagnato coi rtagno 
( per forza pero di fuochi di reuerbero) benche ancora con folfo, con 
sal commune, o con arsenico fi calcina. Ma bello, & molto con- 
fiderabile cffettc, mi par che porga la sua calcination fatta per reuerbe- 
ro,da non la doner pedar in filentio,perche fi troua con effetto checre 
fcon di peso piu chc non era il corpo dei metallo prima che fuffe calci- 
nato otco per cento, o forfi dieci. Che confiderando, qual fiala natura 
dei foco (ilqualc ogni cosa condiminutionedi softanze consuma)e co 
sa mirabile ondeproceda, che hauendo per tal ragione amancarela 
quantita dei peso, fi troua che crescie (che edendo Itato nel foco longa 
mente, com’e ragioneuole, perederfi molte parti di quello cosumate,) 
douede accader il contrario : forfi che anco quella dei foco elemeiv 
tale (per addur le ragioni a tal effetto fi responde , che ogni graue ten- 
deal centro , & ogni corpo quanto e piu denso , piu e nella sua specie 
grane,) Edi quefta tal compofition di piombo, edendo leuato dal foco 
come metallo mal mifto,quelle parti acquee & aeree,e rinchiuso ogni 
sua porofita naturale , nellaquale soleua entrare 1'aere, quale per sua na 
tura et potezalo teneua in certa leggierezzasosptso nella sua regione 
ch’effendo cofi condotto,recasea tutto come cosa abbadonata et mor 
ta in se medefiijja, & cofi viene a reflare piu nella su a podere tita, t c me 
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anco il fimigl iante fi dimoftra auenjre ad vn corpo di vno animale mor 
to,quai con effecto piu affai pefa the vino,perche(come fi vede)eflendo 
rifoluti gii fpirti che foftengono la vita, quali non fi puo comprendere, 
che altro fieno che foftanze co qualitad’aere,refta il corpo fenza aiuto, 
cheverfo il cielalzadoftallegeriua, & aqllapartedell’elemetopiu gra- 
ue gli accrefcie la forza naturale , Si lo tira verfo il centro, & cofiper tal 
ragionfi folueil dubio fopradettoui. 

DELLO STAGNO, ET SVA MINERA. 
CAPITOLO Q^VINTO. 

H I folo con 1’afpetto de gli occhi pigliafle caufa di con- 
iiderare lo ftagno,& fua bianche^za, di certo argento pu 
risfimo crederebbe ch’el fofle,ouer cofa,che moltoalla 
fua natura s’accofta: tanto piu, quanto maneggiando fof- 
fe trouato effer metallo di piudurezzaclVel piombo,con 
ilqualefipuo dire che habbi maggior,&piu propinqua 
fomiglian^a.Ma chi con la vera ifperienza lo ricerca,cognolce,che me' 
no dilui neffun de gli altri metalli e, che fe gli confaccia,attefo chel’ar- 
gento fi mefcoli con ogni metallo, & cofi l’oro,& fi vnifcono infieme l’u 
no conl’altro,& cofi gli altri ancora,&dal color in fuori, pocoaltera- 
no le lor nature . Ma quefto oue fi troua, non altrimenti che vn veleno 
poffente gli auelena,& corrompe.Et queito non folo fi fa con gran qua 
tita di lui,ma con ogni picciola:anzi bafia alfargeto & l’oro,l odor fo- 
lo,oue egli fi a ftato fiifo,& cofi anco al ferro, & al rame, facendoli fran- 
gibiii:& cofi quanto con maggior quantita,in qual d’esfi fi truoua, tan- 
to maggiormete fa gli effetti luoi . Quefti fpecolatori delle caufe natu- 
rali dicono,tal cofa proceder dalla fua molta acquofita fottile e mal cot 
ta,ch’e quafi fimile a quella dellargento viuo , con laqua! ( mediante la 
fua fbttilita,che con esfi fi congionge) fi itifonde in quella materia on- 
tuofa,& vifcofa,che-fa i metalli flesfibili.Se li fnerua , & corrompe di tal 
forte,che quafi li couerte in vn’altra natura,dal piombo in fuorhilqual, 
ancora che l’alteri,non fi vede che in lui operi tanto, per hauer con eflo 
quafi vnaconfimile& proportionatacouenienza di natura.-perilche dal 
li alchimici e chiamato piombo bianco:&f come fapete,e metallo mol 
to noto ) perche molto fi ne ferue in far lauori l’ufo humano. Perche 
oue fi generi , fe ne truoua affai , & anco perche facilmente fi lauora, 
fondendofi ad o gni fuoco , & con poca fatica . Quefto puro , & an- 
co mefcolato con piombo , reggefi benisfimo al martello , tal che(vo- 
lendo ) fi ftende piu fottile che carta,fasfi deflo communemete di git- 
to vafi da mangiare dentro , o da conferuarui cofe liquide : & ben che 
habbi in fe alquanto dodore metallico,pur non gli lafcia tanto , che in 
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alcuna co(acheinquellofipongamefcolato,fentir fipofla, neperfo- 
dorare,ne per il guftare:cognofcesfi quefto tanto effer piu puro , quan- 
to piu moftra la fua bianchezza,o che rotto,e come 1’acciarro. per den 
tro moftra grauofo,ouer piegandolo , in qualche parte fottille , o coi 
dente ftringendolo, fi fente vn natural fuo ftridore, come fa 1’acqua dal 
treddo gelata.L a minera fua, aneor ch’io non la vedeffemai, per- 
che in pochi luochi par che fe ne generi ,pur fecondo che daalcu- 
ni pratici ho fentito , il piu , & il miglior che nelle prouincie d’Europa 
fitruoui,e quelche ficauain Inghilterra, & anco ho fentito dire tro- 
uarfene in certi luochi della Fiandra,& in Boemia,& nel ducato di Ba- 
uiera,ma che per laftranezza de nomi, e luochi, aponto nonvifo re- 
citare: Ma quefto poco importa. A voi baftafaper, che laminera fua fi 
genera con 1’ordinedeli’altre in mont i afprisfimi , in certa pietra bian- 
ca.Et aneor dicono, inalcune altre pietre alquanto pendenti in giai- 
lo,& in alcuna altra di color bigia fcuro , & dicono anco, trouarfene in 
vnaltra pietra tutta fpongiofa ,equafi fimileaquelladi che fi genera il 
piobo,ma in faffo piutenero,etuttopiedi\ene rofte e bigie:nos’iftrae 
della terreftreita della fua minera altrimenti, fecodo che intendo che fi 
facia il piomboj cioe a forno aperto. Et come difopra v’ho detto, que- 
fto e vn metallo di natura che corrompe gli altri metalli, quando co ef 
fi fe incorpora.Talche chi vna parte fola ne mette fra. i oo.di rame , Ii 
ferro, o d’argeto,od’oro,limuouedel fuo colore, & altera lalor tratta- 
bil dolcezza.Et e vero anco quel , che dicono alcuni , che non ha fiio- 
no per fe,ma con 1’indurire gli altri metalli, gli fa fonori,anzi non altri- 
menti che fe vi metteffe lo fpirto, & viuificaffe le foftanze,facendofi per 
talmefcolamentodidue corpiflesfibili alia creation d’un terzo,che no 
e ne run,nel’altro,anzi e al tutto vario & fragibili, & duro piu affai che 
prima non era ciafcunod’esfi.llcheforfiauiene,perche le parti dello 
ftagno rompeno, & feruano le parti dei rame,& con quel!a,per la diuer 
fita della natura de preditti metalli , non , ben fi vnifeono le parti dello 
ftagno come prima erano fra loro vnite,&fimilmentequelladel rame» 
fra lor moltiplicato l’humido,c6 1’humido il fecco al freddo degli altri, 
labianchezza che ne metalli introducelo ftagno : e pcrche, come, cofa 
acquea o fottile in quefto efferto fidi!ata,& vincedo,fpegne la roffezza, . 
che hail rame,o quella giallezza, che ha 1’oro di roffo,o giallo.facedolo 
bianchisfimo,di forte tale chedemoftraaflaipiubianchezza che non e 
quella che.moftraua prima lo ftagno propio.-laquale, ancora chela 
demoftri,a me non parepero che la fia:ma per hauer prefo l’uno & l’al- 
tro, per tal mefcolamento o durezza , credo che la dimoftri maggiore, 
per hauer maggior lucidita,&rifplendenza, quale fi caufadallapolli- 
tenza maggiore ,che riceuela maggior durezza Et la durezza che pi- 
glia il terzo corpo nafeie » perche gli diftempera , & fi rompe la qualitd 
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oleagina & vifco ia, che fail neruo alii metalli, & gli fa vbedienti &tratta 
bili all’opre degli artefici , & quefte fon le ragioni che(fecondo il parer 
mio)dar i tali efFetti fipoflono. 

DELLA MINERA DEL FERRO ET SVA 
NATVRA. CAPIT OLO SEX.TO. 

N molte regioni dei modo la natura della minera dei fer 
ro abondatisfima ^pduce e masfime neH’Italia,oue non fo 
lo ne e gran copia , ma anco di diuerfe & varie forti:& in 
quefte noftre bande di Tolcana,e cofa aflai nota(per efler 
fituata aflai propinqua alfilola deirElba,dellaqual n’e tan 
to abodate & ricca,chen’auaza ognialtroluocod chetal 
minera fi truoui,di forte, tale che no (olo le parti di tofcana co i luochi 
conuicini con la fua gra quantita condifce, ma copiolamente prouede 
d piu che li dae terzi dellTtalia alia Scicilia,& alia Corfica,& forfe a qual 
che loco aneor di fuori:& oltre a quefto,e minera c’ha in le tata di per- 
fettione, che certo e caula potisfima che no fi da cura di cauar nellMta- 
lia in molti luochi di terra ferma , nelliquah p i lor (egnali , & pfi faggi 
Iatti,fimil minera chiaramete, e che chi cauafl'e,ne truouerebbe quati- 
ta grade.Ma vededofi la bonta di quefta,& la facilita di poterne hauere 
oltre alia ficurtd certa della fp£fa,che tato le nefa quato fi penfa hauere 
della cofa defiderata, fi lafcia il cercar cauar delfaltra.No vogho lalcia- 
re, fra raltrefuelodi ,di non vireferir di quefta minera dell’Elbavna 
cofa marauigliofa , laqual e, che per la quantita che in tanti fecoli le ne 
cauata, & cotinuamete le ne caua, non folo quelli moti,ma di duello 
lecomequelIa,lpianati efleredourebbono, & nodimeno piuhoggian 
chor fe ne caua, & miglior che mai fi cauafle.Talche e openione di mol 
ti,chefra certo tempo in quel terreno che gia fi caud,di nuouo vifire- 
generi,chi veramente fe folle vero farebbe gran cola, & vi fi moftrareb* 
Se vna gran difpofition di natura , o vn gran poter de cieli , & non per 
dirui, e qfta minera di tal natura che p iftraerne il ferro , e ridurlo a pu- 
rita,no e foggettaalla potenzadi violenti fuochi,o de molti ingegni,o 
ftralordinarie fatiche come l’ahre,ma folo mettendola alia fucina auan 
ti il boccolare doue efeie il vento , con ordinato foco di fufione le ne 
eftrae ferro dolcisfimo, & trattabile , delqlfacilmete far (e ne puo ql 
fivogliopera fabrile, non altrimenti che fe propio folle vno argento, 
oaltro metallo piu trattabile, perliquali efFetti chiaramentefidimo- 
ftralamoltafua purita,& che non contiene odor di rame ,nemefco- 
lamento d’altro metallo , nociuo alia fua vertuofa qualita : onde nafeie 
cheaqueftanonbifognafuochi poflenti-di gran forni per elpurgarla, 
come fi coftumano a molte altre , 8c masfime ia Italia a quelle che fo- 
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no net territorio Brefciano in val Camonicha, ma folo gli balla vna 
femplice fucina , & vn paio di mantaci non molto maggiori che com- 
muni : acconciafi al detto fuo loco a fimilitudine d’un monticello, ha- 
uendola prima rotta in pezzetti _comenoci,& d’intorno fattoglivna 
claufura in forma di circolo di piu grosfi pezzi di minera , ouero d’al- 
trepietre mortigne , che folo vi fi mettono perche ritcnghinil car- 
bone , & il foco ftretto , con ilqual carbone , quella chc volere ridurre 
benisfimo ficopre,& dapoi confordinede mantaci ,adattatti con 
vnaruora & aequa ,cheli moua, e facciali halitare ,fo! con vnfuoco 
di otto hore o dieci , fi fonde, & fi purga dalla terreftreitache contic* 
ne > & cofi il ferro refta tutto in vna mada , firnile d vna cera purgato* 
dalqual glifileuadhntorno letpietre predette,e cofi caldo fi t ira fuor 
della fucina d largo & con le mazzc a braccia in piu pezzi fi rompe , & 
dapoi ogni pezzo fi rifcalda , & portali alfingegno dcl maglio , & fa lie- 
ne mafielli. Et fatto quefto efFcttofche fi fain ogni edificio due vol- 
te lalettimana , ilqual fi chiama , il far della colla jalla mede fima fucina 
firipighano li lopradetti malfeli, opuril ferro coficauaro,&benifi- 
fimo fi rifcalda, & cofi caldi al maglio predetto fi tagliano , & diften- 
denolo , fi gli da la forma di verga o di quadri , o fi ipiana ad’altra for- 
ma a loro piacere,laqu 3 l opera benridotta al fuo vltimo termine, non 
fi troua chela minera predetta cali piu di.40.0-j / per cento ril reflan- 
te e purisfitno ferro.Ilche non auienednelfuna altra minera di ferro* 
Perche poche fono quelle che non fienmefcolate con altre minere* 
o che nelfefler propio loro non fien faluatiche& agre, & che non hab- 
bino necesfita , non che bifogno , di palfare pel mezzo di gran forni, 
e di gagliardi & pollenti fochi,& dilpendio di grandjsfima copia di 
carbone, & di gran numero d’operanti, perche altrimentila lorolal- 
uatichezza non fi puo domcfticare, pero che confifte nelle malemi- 
ftioni o odori degli altri metalli,de quali fpeflb lono tanto pregne,chc 
a pena fe ne poffono hberare , & quefto , gia ne noftri luochi di Siena 
vidi per efperienza, efiendo anchor giouanetto, nella valle di Boc- 
cheggiano,oue dei magnifico Pandolfo.Petrucci erano piu cdificii afa 
brica di ferro ordinati, & hauendo iocuradifarli lauorare-pigiiai an- 
eor di quelle minere di ferro, oltre a quella deH'e!ba,che couicina a quei 
luochi fi truouano , & dell’una,& delfaltra vi venni a fare certa buona 
pratica.Quantod quella dellelba io v’ho trattato alfai. hora di 
q_V ES T A altra forte molto firnile a quella di Bifchaia,& di Brefciana 
& di Buti ve ne diro quanto ne comprefi.E primamente , prefoppofto 
che habbiate trouata la minera, e cauatone copia, e ricotta,& lcielta,e 
benisfimo rifcielra,& lauata,edi necesfita di hatier vno.o piu forni(che 
cofi fi chiamano certe maniche gradi di gradisfima tenuta di carbone) 
formate nel vacuo firnile alia figura che vi moftraro qui defignata. 
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Et appreflo a queftivn gra paro di matici tacti accoftati al muro uelia 
manica,a guifa d’un gran paro d’ale, che per altezza comunemete fon 
dalle (ei, alie otto braccia, lequali mofsi da vna falda ruota de aequa 8c 
a quella adattati fanno vn grandifsimo aperto, per far gonfio. Et co- 
fi coi lor potente & gradifsimo fiato,me(To in tal manica quafi al fon- 
do a due braccia emezzo per vna cana,impiedoladicarbone,fifufoii 
dere tal minera, &fecondo le forti. quale vna volta, & qual due auanti 
che la fia difpofta a buon ferro, da poter dare alia fucina, per diftederfi 
al maglio. Et con tu tto quefto ben fpeflo aduiene che per qual (1 vogli 
diligetia,che li maeftri v’habbino vfata,no e (lato pofsibile di codurla 
a tal dolcezza,che 1’habbino po(futa tauorare,p la malignita delle lue 
copagnie, quali, coi fonderfi infieme,(i fancon efleinfeparabili. Purfe 
co alcuna cofa fe lo puo giouare e quella di farla benifsimo fciogliere 
quefto e il modo migliore da poter hauer facilmete piu la fua pfettio 
ne . Trouafi tal minera di molte forti. & fi purga ancora in piu modi» 
fecodo le Ipecie fue:& (ecodo il faper & poter de maeftrnde quah fi ne 
gran difRretia,perched’una tnedefima minera, e chi ne cauapiu qua- 
tita,& piu dolcc & trattabile lun che laltro. Et aneor grandifsima dif- 
feretia fi vede nelle (pede de carboni, come la elperietia dimoftra,che 
piu d’una forte, che dbnaltro legname opera meglio:ne fi dubita chel 
carbone di legname dolce no facci il ferro dolce & neruofo, e’l crudo 
duro & forte, & dei fuo neruo piu rotto.Ma chi far vuole il ferro dol- 
ce & buono per virtu della minera, olere al modo, & al carbone, deue 
prima prouedere a vn pratico & intelligeute fceglitore, quale co dili- 
getiafcelga la puradalla impura, & coi giudicio dell’ochio,& coii ro- 
perlele fepari,& dipoi a forno aperto le ricuoca, & ficuottele metta 
in luoco aperto, talche le pioggie le bagnino,e’l fol le rafciughi,& cofi 
fHenb qualche tepo,& auanti che le fi conduchino al forno tutte mi- 
nutamete viValtra volta i pczzi a pezzi il riuegga , fe (putato hauefier 
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fuori oaordaltro metalIo,&coficon cuocerle,& ricuocerle.&cofap 
le benifsimo euaporare,auanti che le fi fondino,fi fa buon ferro dol- 
ce»& trattabile. Mo fc auiene.che per fua propria natura la minera.fac 
te rutte le diligentie,non renda dolce ferro anzi fia pur duro.allhora 
m quelcafo e buono per farne acciaro, anzi e aflTai migliore che’l dol 
ce.Perilche e qualche vno,che tal minera chiama dacciaro, & non di 
ferro.Mafecondo il parer mio erra.pirche nonfivede tanta differen- 
tia d’acciaroal ferro.che vi occorga altra minera:Ne anco mai, ch’io' 
fappi da quefti fpeculatori glic ftata attribuita.credo bene, che chia- 
tnar lafipofsi di ferro, a farfene aciaro piu difpofto , che non e il dol- 
ce, come ai fco luoco largamete vi diro. Hora come potete hauer ve- 
duto,in quefto difeorfo v ho dato cognitione delledifferetie, che fbn 
fra le minere dei ferro, & li modi che fi coftumano nella fua purgatioe 
fenza liquali non terrebbe d martellome facendone lauori fi potreb- 
fce tenere infieme,ne faldare. Hor di che natura il fia,Sc doue & come’l 
fi troui v’il diro apreffo , ma quanto a glihuomini per veilita ferua , il 
trouarete norato nel nono libro di quefto volume . Et qui hor voledo 
ui dire doue tal minera fi troui la fua natura, vi dito breuemete,che fi 
troua in afprifsimi monti. Et da gli alchimici tal metallo e chiamato 
ingnobilepiuchealcundeglialtri,perefferdi foftaza terrefte & mol 
to grofta & forte, per ilche auiene che e piu atto nel poter dei foco, at 
tefo la fua grande ficcitd , a piu facilmente mollificarfi,che a fonderfi ? 
& per la fua mala miftione & molta porofitd,produce facilmente rug- 
gine , & fabricandolo fi confuma conuertendofi in fcoria , & per fimil 
caula. fe glie tocco dallo ftagno fufo, diueta frangibile & intrattabile, 
perche in dfo con la fottilita de fuoi fpirici facilmente penetra, & l’al- 
tera,& mouefuor di natura.La (uaminera,comegiadi fbpra edetto, 
fi ditnoftra di molte forti. La buona vuole effer chiara pondero(a,& di 
fermagrana,&nettadi terra & di fallo, & d’ogni odor, di qualfi vogli : 
altro metallo, el color della bruna e que!lo»che e negro,& quelle ch’an ; 
color di calamita poco vagliono, perche quafi tutte tengano odor di 
rame . Qnclle , che mi fon piu note fon di quattro fpetie. La prima e 
queila chiara dcttoui.che fe e ponderofa,e perfetta.laltra e vna lucen 
te di grana minuta, & che tutta facilmente sfarina,& non e molto buo I 
na. Quelladi color negro con grana groifa.poco vaie, per hauer quafi] 
fempre con fe r ime,o altro odor di metallo. La quarta e negra di gra- 1 
na minuta, piu & manco buona fecondo il fafl'o, in che la fi troua.Qucl:| 
le che hanno odor di metalli.fenon e molto, come vhodettodifoprai 
con la forza de loghi & poffenti fuochi fi fon pofsibil purgarle, perche 
fon materie corrotte,& quafi fra lor,altrimeti fono infeparabili» dellc 
uali no fi potedo lor adurre alia perfettio dolce»perche facilmete toni 
eno fe nc fa palle d’artigliarie , & altri lauori di gitto » liquali fecondai 
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che ( bn pm & m!co,da qucllo odor corrotti,cofi aneor piu & man£o 
Ion frangibili . Quefta mincra fi genera come fi vede in terreni d’ogni 
lorte,& in quelle motagne doue efchino copie di perfetti fsime aequet 
& doue e buon aere.Si genera (peflo in vna pietra bianca fimile al mar 
mo, con laquale, quando fi fonde congionta, rare volte rende il ferro 
dolce. Trouaflenc aneor da p fe infra certa terra roflfa fciolta,ma e mol 
to frangibile,& con fe haalcune macchie negre & brilli gialli, & anco 
della fimile (e ne troua in certa terra gialla, c'ha in fc certa morbidez- 
2a, come vna ma!ta,ma in quefta vi cofiglio a non perder tepo,perche 
non e pura,& di quefto ve ne farete piu chiarezza.e cognitione quado 
appreflo d’efla vederete alcani Iasii tenti di verde,o d azurro , & rom- 
pendola (ono in elfa alcuni granelli gialli come bottoni , ouer negri 
come di carboni Faife ancora vna ifperientia per cognofcer la fua pu- 
rini, laquale quefta, che fi mette la predetta mine» in vna lifcia forte» 
& dipoi cauadola fi mette fopra al foco bene accefo,3c (i aduene al co 
lordelle fumofita che neefcano. Et anco quando fia ftata granfpatio 
di tepo indetta lifcia>o con vn maricetto,o altro cannone foffiandoui 
dentropian puno per quelle vefciche, che fara , fi dilcerne la fua ma- 
litia, aha diueriita di colori che vapparinodi rame. Lamergola.per la 
quale fi cognofce efficacemente doue el buon ferro,e il bolo, Sc vnal 
tra terra pur rofla morbida & grafla,che rtregnedola coi dete no rede 
alcuno ftridor di terra, & in quefta fi genera fecodo che dicano glipra 
tici rninera molta perfetta. Ma non haordinedi filone. Ma per dirui 
di qual forte piu fi troua aneor vi aggiogo, che la piu e di quella nata- 
ra,c ha il color ferrugino fo.qual no e molto buona,& di qfta& d’uu’ai 
tra forte negra n’hb veduta nel dominio di Siena nclla valle di Boc- 
cheggiano,& altri lochi copia aflai, & circa alie inuention defle no mi 
vogho hor qui piu dilatare, ne anco diftinguerlealtrimeti,perchepen 
lo a propofito noftro hauerne dettoa baftanza,& dipoi fon cofe aifai 
note,& ogni poca di pratica,fe vi occorre, ve ne fara dotto,& della fu 
fion loro aneor ve n’ho detto aflai Anzi ve l ho prima moftra che io ci 
habbi demoftrato come fi troua Ia rninera, & aneor che meglio penfo 
di dimoftraruela alii lochi dclle pratiche delle fufio co ghaltri mecalli. 

DELLA PRATICA DI FARE L’ACCIARO. 
CAPITOLO SETTIMO. 

NCOR A che di taf materia parefle che piu firicer- 
cafleparlarne nel nono libro appreflo lefufion dei fer- 
ro doue in particolar penfo trattaruene , me parfo, per 
tfler quefto effetto di far 1’acciaro , quafi vno ramo 
dei capitolo fopradetto dei ferro proprio , non mi fon 
voluto tanto difeoftare da eflo chc’l parefle dapoi 
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vnalrra cofa.Er pero v’ho voluto qui fcriueredi lui,& dirui come l’ac* 
ciaro altro no e che effo ferro, mediate rartebenifsimo depurato &j> 
la molta decottion dei fuoco codotto in pitt perfetta miftione,&qua 
lira, che prima no era, & perattratione dalcune conueriienti loftanze 
deile cofe,the fe gli aggiungano , (e lpingua la fua natural aridczza de 
alquatade humiditd, & fi Fa piubianco&piudenfo ,tal che parquafi 
chel fi rimouadalla (ua original natura, &alfino quado fonoli fuoi po 
ri dal molto fuoco ben dilatati & fatti molli, & co la violentia de la fri 
giditd de l’acqna cacciatone il calore (e gli riftregneno, & cofi fi couer 
te in materia dura,& per la fua durezza frangibile Puosfi far qfto d’o- 
gni minera di ferro,& cofi d ogni ferro fatto.farne acciaro. Bene e vc 
ro chel fi fa meglior piu d’una,che d’unaltra, & piu d’un carbone, chc 
d’unaltro,& anco fi famigliore (ecodo l inteder de maeftri. Pureil fer 
ro migliore che fa quefto buono, e quello che per fua natura no haue- 
do corrottioe d’altro metallo, e piu difpofto allafufione,& che hicer 
ta durezza piu che 1’altro.Mettefi co quefto ferro il marmo pefto,o al 
tre pietre fufibili,a fonderle,per lequali fi purga : 8 c quafi hano potere 
di leuargli la fua ferruginofita,& di coltringerli le porofita,& far lo de 
fo & fenza fogli. Et per concludere, quado li maeftri vogliono far 
tal opera pigliano di quel ferro paflato al forno, o in altro modo quel 
la quatita che vogliono couertire in acciaro,& lo ropeno in pezzetti 
minutirdipoi accociano alia fucina auati ilboccolaro vn ricettacolo 
todo di diametro di mezzo bracio,o piu,fatto di vn terzo di terra cre 
ta,&di dui terzi di carbonigia infiemeco vn magliobenbattute,8c 
betime(colate,& fattehumide da tata d’acqua,quata coftregnendole 
ael pugno fi riteghino,& cofi fatto qfto ricettacolo come fi fa vn ce- 
neraccio,ma copiu fondo vis’accociil boccolarein mezzo, ch habbi 
vn poco di nafo torto alfingiu, accio che il veto batta nel mezzo dei 
ricettacolo. Et dapoi che s*epie tutto il vacuo di carbonf & anco da 
torno li fano vn circolo di pietre,o altri falsi morti, c habbino a ritene 
re il ferro rotto & li carboi,che di piu vi fi metteo difopra,& cofi il co 
preno & fan colmo di carbone. Dapoi qn veggano che e tutto infoca 
to &beneaccefo,& mafsimeil ricettacolo, cominciano li maeftri a far 
mouer li matici & a metter difopra di quel ferro trito mefcolato con 
marmo !aligiiO,& c 61 oppapefta,d con altre pietre fufsibile, & poco 
terreftri,& dt tal copofitione a poco i poco fondedola empieno xl rx 
cettacolo d quel (egno chelor pare. Et dei medefimo ferro che ha pri 
ma fatto al maglio.treo quattro maflelli di pefo di io. 6 40. lire 1 uno 
caldi li metteno dentro in quefto bagno di ferro fufo , qual bagno da 
maeftri di tal arte e chiamato,i'arte di ferro, & cofi in mezzo di tal ma 
teriafufacon gran fuoco veli tengano vn quattro, o (ei hore,&(peflo 
eoavnaverga come fanno li cuochile viuande,neli van dentro reuol- 
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tando.et cofi tanto vel tengano,et voltano.ee riuoltano,che tutto quel 
ferro amaffato piglia per le fue porofita,quelle foftanze fottili,che fi tro 
uano efler dentro a quel ferro fufo , le virtu dellequali fi conliimano ec 
dilatatio, le foftanze grofle , che fono ne maflclli vengano tutte mollifi- 
carfi etafarfifimili avnapafta , liquali quando dalii pratici maftri fo- 
no veduti cofi , Penfano che tal virtu fottile , che habbiamo detta , fia 
intrinfecamente penetrata , cauando vn de maffclli . Di che meglio 
fc necertificano con ilperienza dei faggio, et conducendolo fotcoil 
maglio.et diftefo,et fubito piu caldo chel fi puo gittandolo nellacqua 
il temperano,et temperato il rompano, et guardono fe per ogni parte 
al tutto ha moflb natura di non haucralcun piccol foglio di ferro per 
dentro, et trouando chel fia arrinato al fegno della perfettione,che vo- 
ghano.con vn gran paro di tanaglic,o per le code laflfate a mafielli li ca 
uano et tagliano in pezzetti menuti di fei,o otto per l’uno,eth rirorna 
no nel medefimo bagno a rifcaldare , e vi aggiungeno alquanto, piu di 
nurrno peftoet ferro da fondere per rinfrefcareii bagno, et farlo mag 
giore , ccanco per renJergli quel , che l foco hiueflc confumato,et an- 
co percheguazzando queichehida effer acciaro per tal bagno me- 
glio fe affimfca,ctcofial fine quado quefti fono bcncaldi apezzoapez 
zo li vanno con vn paro di ranaglie pigliando , e !■ portano a diftende- 
re al maglio.et ne fanno verghe come vedete. Et cofi fatto eflendo bc« 
nifsimo caldi, et quafi per caldezza in color bianco.fi gittano a vn rrat- 
to nel corfo d’vna aequa freddifsima piu che fi puo , dellaquale fia farta 
vna ritenuta , accioche repencinamente fi (penga , er per quefto mo- 
do piglia la durezza laquale dal volgo e detta tempera . Et cofi fi trafi 
muta in materia che quafi non fomigliaquclla, che craauanti che fi 
tempera fle. Perche allhora altro non fomigliaua che vn maflTel di pioin 
bo, o cera, et per quefta e fatrodurifsimo.che quafi foprauanza tutte 
falere cole dure, et anco fi fa bianchiisimo piu aflfat che non e la natu- 
ra dei fuo ferro, anzi quafi fimi! a Jatgento , et qua! di quefto ha lafua 
grana bianca & piu minuta & fiflfa , quello e della Ibrte rnigliore . Lau- 
dafi infra quellidicheho notitia molto , quel che hala Eiandra, &in 
Italia quel di Valcamonica in Erefciana,&; fuor di chriftiamta il Dama- 
/chino.e’1 Chiermam.&Lazzimino, ct quel de gli Agiambi, quali co- 
me loro gli habbino o (e gli faccino.non vi fo dire , ancora che mi fufc 
fe Itato detto , che altro acciaro non hinno che de noftri , et che gli li- 
manoetcon certa farina gli paftano et fanno paftelli,etdipoi gli danno 
mangiare alfoche,lo fterco dellequa!i,quando loro par ricogheno,con 
il foco lo riltringono et conducono in acciaro.ilche non credo molto, 
ma penfo bene che tutto quel che fanno/e non e per virtu dei ferropro 
prio.fia per virtu di tempera. 
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D2LLA PRATICA DI PARE I/OTTONE, * 
qAPITOLO OTTAVO. 

AVENDO NEL Capitolo di fopra dettoui dc! a c- 
tiaro. Mi par ancora per Ia fimile ragione di douer in 
qnello loco dire dei ottone, ilquale con fimigliante gra- 
do fla accoJf ato ai rame , che Tacciaro a! ferro , & come 
de l uno aneor del’alcro,e oppinioned alcuni chefia mi- 
nera propria ; & aneor che Plinio nellefuehiliorie natu- 
rali lo chiami auricalco, & dica che ha minera > non dice pero doue ii fi 
trouafTe,&: io non ho gia mai da alcuno altro intefo,chc mlocoalcuno 
fe ne ritroui,ihe per certo fe quando tal cofa fcriffe fe ne ritrouaua, an- 
eor hoggi trouar fe nedouerebbe » & io per non hauerne altra notitia 
che quella,che ho con g!i occhi proprii guadagnata » vi dico per certo» 
che cofi come lacciaro e ferro mediante Tarte condotto quali in vnal- 
tra ipetiedi metallo.cofi aneor quefto e rame dalla arte tento in color 
giallo, & certo fii bella inuentione, di che laudarfe ne dtbbano gli al- 
chimifti, aneor che forfechi fureflafleingannato, penfandofihauerfat- 
to dei rame oro. Hor per concludere, fafsi di quefto infiniti la- 
ttori>& tegnefe in varii lochi,come in Fiandra, in Colonia , in Parigi, 8c 
in piu altri paefi & anco in Italia»in la citta di Milano, la doue trho ve- 
duto lauorare & tegnere gran quantiti>& tegnefi in quelto modo. Ha- 
tieuano quei tnaeflri,ch’io vidi, in vna gran ftanza fatto \na fornacelon 
ga piu che largi aflui , & murata di certa forte di pietre,cheperlorna- 
tura relifleuano a longhi fuochi , fenza fondere, ne ancho mai ince- 
nerarfi: Et doueentrauail fuoco dentro alia fornace, era quali per 
tutto vn aperto , ii corpo d effa era mezzo o piu fbtto terra , & di vol- 
ta era balla, & da capo Se da piedi haueua per ogni luoco vno fpi- 
racolo, & fopra alia volta haueua due quadri operti , per liquali fi 
metteua & cauauan gli crogioli, che conteneuano ii rame per te 
gnere , & dipoi con fportelletti di terra commefsigli turauano : Gli 
crogioli erano di terra di Valentia, onero gli factuan venir farti ua 
Vienna, & erano grandi molto, & quclli chio viddi , credo chefof- 
feroduoi terzi di libre interca, &intefi, che erano di tenuta di lire 
cinquanta , o feffanta di metallo , Et per far 1’opera metteuano in ogni 
vno di quefti vafi lire vinticinquc di rame de Alemagna pelofo , roc- 
to in pezzetti piccoli , & tutto ii rello dei vacuo fin preffo a Torlo a 
dneditraempiuano d'vna poluerc d’vna terra minerale di color gial- 
ligna,& molto ponderofa» quale chiamauano Giallamiua. Et tutto* 
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quel refto dei erogiolo , ch’auanzaua vacuo , empiuano di vetro pefto , 
&dapoi, per gli fopradetti aperti di fopra gii acconciauano dentro 
alia volta in /ixl piano delfondo adue adue , & dapoi glidauano fo- 
co di fufiene hore ventiquattro , & cofi al fine doppo tal termine tro* 
uauanola materia tutta fula, & quel rame, che prima era roflo , s’era 
fatto giallo , dolce » & bello , & quafi fimile per colore a vn’oro di vin • 
tiquattro caratti. Et appresso a quefto viddi ancora nella 
medefima bottega. in /eruitio di tal Iauoro,diuerfi e/ercitii & maeftri, 
infra quali era chibatteua di detto ottone, per far oro pello» & chi ne 
laminaua per far quello che fi fanno Ii pontali per le ftringhe , & 
di quelli aneor v’erano che il limauano ridorto in anella da farti, 5c 
chi in fibie, & alcri fimili lauori fatti di gitto : & alcuni altri v’era» 
cheil lauorauano a martello , facendotie fonagli , e chi cucchiari, & 
chi baccini , &chi il torneggiaua in candefieri , o altri vafi , & per 
concludere , chi ne faceua vna cofa » & chi vnaltra , tal che chi entra- 
ua in quella bottega, vedendo vn trauaglio di tante perlone , cre- 
do, che cofi gli pareffe , comepareua a me, entrare in vno inferno, 
anzi in cohtrario , in vn paradifo , doue era vn fpecchio in che re- 
/p!endeuatutcalabellezzadeIl’ingegno, & il poter dellarte, & io tal 
cofa confiderando, mcntrecheftei inMilano , con grandi/simo mio 
piacere , non tu mai giorno , che non vandafle d paflarmi il tem- 
povn hora , opiu, nelqual loco non fu mai ch’io voltafie gli occhi 
ch’io non vedeffe qualche ingeniola nouitd , & bellezza defercitii. 
Per il che confiderando 1’ordine , & grandezza dclle cole, che per nuo- 
ue mi fi rapprefenrauano, rertauo tal volta tutto ftupefatto , & infra le 
alere vi viddi vna forte di operanti, de quali ilproceder mi fu cofa mol- 
to nuoua. Et q^v e s t i erano otto maeftri, apprefib a piu altri, 
in vna ftanza, quali ad alrro non attendeuano , che a formare in lu- 
to, &acondurre vna infinita di forme , di tutte quelle cofepiccole, 
cheficonfumano, ofipoflano coi gitto far dottone , con bellilsima 
prati ca , laquale non vuo mancare hor di narrarui , perche e bella . 

Pi gliavano quelti quella quantita di campxoni di tutte quel-' 
le cofe , che fi determinauano di formare , cioe borchie da caualli, 
coppe, fibie dogni forte , maglie,campanelli, anella da cucire, &di 
quelfaltre, che vifilegagii vetri, & altrefimilcofe, & di quefte con- 
tinuamente di formare vna forte tutto vn giorno , & l’altro ripi- 
gliauano 1’altra , & cofi andauano ogni giorno /cambiando il for- 
mare de campioni, &co fi finito quel che haueuano da formare , fi ri- 
eomincauano da capo , tenendo quefta via , & modo facile di for- 
mare, & di fare afiailauoro. Pigliavano vna mada di luto 
con cimatura, o feme di canne, compofto, & ben bactuto.che aiquan- 
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Cf> folfe duretto,quella quantiti.che voieuano,& dapoi fopra vna tauo- 
lerca longa vn palmo» & larga alquanto piu che non fon li catnpioni , vi 
df fiendeiiano fopra di tal luto,grofl'o rnczzo dito.o manco, & (pianato, 
bene lo (poluerizauano con carbon fottile, & vi formauano li lor cam- 
pioni tutei atcaccati al giteo con li sfiatatoi,bocchetta,& co tu tte le par 
ti che fi ricerca a far vna forma in vna volta . Erano quefti campioni 

qualdi ftagno,& quald , ottone,fattia ponto>limati&beni{simo rinetti / 
tal che farto benlaforma cofi hauefien da venire . Et appreffo haueua 
ognt hnomo de fopradetti maefiri auatiti a fe fopra al banco , doue for- 
maua > vn fornelletto quadro di lamine di ferro , & qual di martoni & 
terra coperto > & fotto vn poco di gratella , & la bocca aperta & longa 
quanto era il forncllo,nelq')a!e con vn poco di carbone & foco dentro 
mofio (bpra la gratella fcaldauano & manterieuano caldo ii fornello » 
Dapoi (opra alia bocca.doue era vna poca.di gratella,metteuano la mez 
za forma frefca,the pur ali hora haucuano formata, a fciugare , & men- 
trechelaafciugauadi nuouo nandauano riforniando vnaltra, & fimil- 
mente formata la metteano appreflo della prima, & cofi nandauano fa 
cendo fino a fci,o otto pezzi, & dipoi ripigiiauano la prima,quale haue 
lia hauuto tanto di (patio & di calore, che era lecca, o poco manco , & 
(opra a effa vi faceuano 1’altra compagna, fopra dellaquale compagna al 
la parte di fuore informauano altri campioni,& cofi andauano facendo 
neH’altre,& dipoi ricominciauano facedofi alia prima & (ucceisiuamen 
te feguitado a tutte.Talche finite le formedi co(a fopra cofa,le faccuan 
alte tutte infieme mezzo braccio,o piu,& larga mezzo palmo, o quel ta 
to chera larga la tauoletta,o la (orte de campioni , a i quali non fi deuc 
lallare auanzare fpatii inutili. Et cofi quefte finite & ben difeccare in vn 
forno, come quel da cocere il pane.le appriuano a fuolo a fuolo,& ne ca 
uauano li campioni, aequali in ogni forma ne veniuaaefiere xx pezzi o 
piu,& vn numero grande di cofe formate.perche veran campioni di co 
fe,che ne conteneua 50.& 60. & al fin tal forme ricommefle,& tutte ben 
ferrate, & doue eradibifogno, beneacconce, & fimilmente li gitti , & 
qualche alcro loco, che lor pareua, & di cenere fottile con aequa ince- 
nerate,ricommetteuano lc forme, & le ritornauano a ponto nel lor pri 
moefler, & al fin benifsimolelegauano con fili di ferro, &con il me- 
defimo luto le fofrenauano. Et dapoi pigliauano di quefie xvi. o 
■xx. pezzi , & rizandole in terra in vna mafla , lt faceuano vn circolo di 
falsi da torno, & coprendo tutte le formedi carbone le ricoceuano. 

Et havendo quefie ricotte& bene acconcie,& a ogni pezzovnafor 
ma fatto vn gitto, che porgefle il metallo a tutti gli altri gitudellc for- 
me,le reprefentauano al fornello, doue tegneuano il rame,& cofi quan- 
do cauauano dei forno vno , o due , di que crogioloni , con quel rame 





DE OTTONE. «* 

tento giallo Stbemfsimo fufo empiuano a vna a vna, oadueadue,o 
piu, come li pareua , le made delle forme,tuttequelle forme,chcquc 
maeftri,che v’ho detto di fopra.formauano : facendo quefto il di come 
lanoete, fecondoTordine , chele materie tente &bendifpofte lidaua- 
no occafione , o fecondo che haueuano delle forme fatte . Perii. 
c^v \ l e ordine andai infra me penfando , che folo qaella bottega 
era baftante , non folo a fornir Mtlano , ma ancora tutta Italia > & cer- 
to mi par fe grande & bella imprefa a vnmercantc folo, &chelibifo- 
gnaflchuuer granpolfoamantencr viui, Sc continuare in tanti belli 
efercitii , quanti in que! loco io vidi , & certo molto mi piacque quel 
veder formare tante cofe continuatamente, & cofi quel continuata- 
mente gittare . Ilchc altrimenti non credo che faccino nella Fiandra » 
oaltri lochide Alcmagna,douefannocandeleri,mefcirobbe, & tanti 
altrilauori , come fi vede che fanno , & che tanti da quelle bande nc 
fonoallenoftrecondotte. Dt qj/ e l l a terra, che per fuapro- 
prietategneilramc inottone, ho penfato diruene al fuo loco infra 
li mezzi minerali . Qui vi dico folo , che credo , anzi fon certo , che in 
ogniloco, che fenetroua, o fe n’ha copia, facilmente fene potreb- 
be far la medefima opera dei tegnere il rame in ottone, come ne gli al- 
tri lochi , tenendo quefta via , cne v’ho deferitta , ne ad altro effetto Co 
che quefta terra (erua,faluo a quefto dei tegnere il rame, per effer mate- 
ria minerale di malamiltione , & poco fida. Con il rame folo perfua 
propria 5e occulta conuenientia fifonde & incorpora, & non (olo ii 
tengne d’altro colore , ma il crefce tanto , che a furtifice franca li 
cali dei rame, & la fpefa chefifainregnere, & con ogni altro metal- 
lo vapora, & da per fe (ola nel foco s’incenera. Et (e coi rame ancora 
ne metti a fondere piu che certa (ua natura non porta , anco che fae- 
ci piu colorito alquanto 1’ opera in giallezza , il fa frangibile , & al fine 
considerato quanto dei ottone v’ho detto, a me pare vna dellopere 
dalchimia da non poter negare. Atrefo, cheeflcndo il rame perfua 
natura rodo , con 1’arte (e gli tolle il roffore , & conuertefi in giallo , & 
tanto cio piu mi pare , quanto per foco , come gli altri fofiitichi loro , 
tal dio bel colore vapora , & in quattro , o feifudoni, fi ritornain rame 
rod >, &quafi nella fua prima natura. Tegnefi ancora, oltrealla ter- 
ra predetta,il rame in color giallo con la cutia , & anco fono alcum 
chel tengano con certa polucre di terra , che e di color rodo, laquale £ 
«lalli mercanti Arabi medii fra li zenzi, perehe piu pefino. Nom 
vocuo mancare aneor di non dirui , con qual fi vogliu cofa 
delle fopradette , che tale ottone fia fateo : A far che nellle fufioni adai 
fi conferui in colore , che chi non ci aduerte fe gli vapora . Via que- 
ftaecofa chepiuferuc alie cole piccole, che alie grande , & per che a 
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Idchi delte fufioni ogni minutia non /i puo dire > mi e pario d‘atfertirui 
& darafil modo in quefto loco,ilqua!e, quanto per efperientia ho vedu 
*o,c quefto>& certo l’ho ancora imparato da gli alchimifti, ogm volta 
chel vorrete fondere,accioche non vapori il colore, coprirete di fopra 
il crogiolo,o altro vafo da fondere.con vetro pefto,& il vento da manti 
ci fate che batta di fotto. Avbktindovi ancora che , per falua- 
tion di voi.cerchiate fempre di fchifare il fuo fumo > quando il fondete» 
perche e cofa nociua, & conrinuandolo in fpatio ditempo e veneno 
pefsimo della vita,&ben fpeffo ftordifcegli huomitii, ogli fa paralitici» 
o ftupidi,o afmitici,& in piu alere infirmita li conduce,che tut te non vi 
io dire , caufate dalla fiia fumofira fottile & penetrabile>&: perche per la 
fua mala & non fifla miitione eifala molto.come fa quafifargento viuo. 




PROHEMIO DEL LIBRO SECONDO DE 
MEZZI MINERALI. 

ON HO VO L VTO mancare.hauendoui perauanti 
deferitto de metalli prima che piu oltre pafsi di no vi di- 
re(ancor che pain cofe fuor della noftra ,ppofta materia) 
quel tanto, che praticando ho comprefo de mezzi mine- 
rali, come nel capitolo primo delle minere far vi promid 
liquali per non efler quefti dalla natura produtti,ne tutei 
pietre,ne tutti metalli, fon dalli fpeculator fifici mezzi minerali chiama 
ti . Et di qfti (i trouadi piu fpetie>& qlli c han fimilitudine di pictre fon 
terreftri,& aflaiduri alia liquefattione>& aflai piu difpoiti a 1‘oniameto 
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denepitturecheadaltracofa Liqualial foco come illolfo > Tantimo- 
nio,la marcafsira.la giallamina,Iazaffora,il magane(e,& fimilijfohquafi 
di fimiglianza fratelli alii mettalli , Alcuni auri fon . piu aquei , quali 
audior che h-ibin alquanto di denfiti, fi refolueno nelfacqua > & cofi 
mediante effa fi traggono & riducono alie perfettion loro . Sono li 
fali,ilvetriolo,ralumedi rocca, il falnitro.Et comecofa acqucacon- 
uicne aneor a quefti 1’argento viuo, cofi dal volgo perii fuo moto 
chiamato , Qjale, aneor chel fia come fi dimoftra,non fol liquido » 
nu liquidisrtmo > in ndTun effetto che faccino , a qual fia delli fopra-- 
dcrcijfi conforma >anzi ftafemprenel fuo medefimo efierfino allacon- 
ftimationedella fua forma. Delqualc , per effer le caufcde fuoi effecti 
quafi in inueftigabili , non intendo hora di parlarui , ne di entrare ho- 
ra qui in quefto caos di fpecu!atione,per voleruiterminatamente chia- 
rire quehche quefto argento viuo con effetto il fia . Et pero laffando le 
oppemoni & le difpute , pigliaro quelli foli de preditti mezzi minerali» 
che cognofcerd , che rendeno vtile alia necefsitd . Et prima di vedere 
il modo come trouar tali mezzi minerali fi pofsino , & dipoi come ad 
eftraere delle matri loro fehabbino, liquati forfe non manco che gli 
metalli di fatiga & dmduftriahanno dibifogno, per effer «uefti iiitrin- 
fecamente nelle pietre > o nella terra foftanze occultate. Per ilche al- 
cuni fono che fe lo ricerca , cauato chehauete de monti le matri lo- 
ro , valerfene con lefufioni , alcuni altri gli bifogna dtlporre con cer- 
ta corrotcionematuraciuj, horcoiil’humido & frigido ; & hor coi fec- 
co & calido , come fono aeque , pioggie , geli , ouet longhe cotture di 
fole> odi foco, o pur dVn potente rifcaldamento di lor medefime» 
&al fine perdilTolutione con aequa & foco gli piu fi conducaiio a fi- 
ne» come parcicolarmente di tutti quelli , che vi fato mentione inten- 
derete , & di quelli , che per ponderofita &. certa apparentia vi paran- 
no metalli,vi diro, come con niunaarte,ch’io lappiftenetra alcun me* 
talio . Ma come praticando intenderete , vedrete chalcro non fon che 
Fumofiti di minere, ouer minere principiate . Alcuni altri fono chc 
rendeno alquanto di metallo , ma e cofa tanto frangibile & irnper- 
fetra, che fi poffano dire inutili, laluo fe non ferueno a gli alchimiei 
fofifticanti per imbiancare il rame, o per indurire lo ftagno . Ma an- 
cO credo che a loro non molto feruino , per efler materie molto 
euaporabili , comeequel che fi tra dei Antimouio , o delforo pi- 
mento , o della giallamina , &ancoraforfe dalcuna marcafsita » la 
Ziffera, il manganefe, ancora quefti con certi mezzi fondeno , non 
ren leno alcuna ombra di metallo. Et aneor moftrano d’hauerne odor 
gli fili, glialumi , &li vetrioli , ol’ocria,ne ancoil bolo, o laborace* 
Quefti tutti. ouer gli piu, so difpofti a certa potecia di corrofione,o ap- 
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parente intrinfecamente , & anco hanno proprietd di difeccare 88 
di fcaldare, & in tali effecti Parte medicacona per fanica de gli huomi- 
ni molto fe ne ferue. Seruefene aneor per fimili caufe gli akhimici» per 
mezzo de quali alcerano &corrompenoquafitutcequelle cofe,doue 
gli mefcolano,& gli fimili effetti, aneor che vadi con vn alcra (orte di po 
tentia, fa 1‘argento viuo > delquale fra li fifici nafeno varie difpute deile 
fue proprie operationi. Ma laffandole hor da parte dico, per conclude- 
re, che tutri quefti tal niezzi minerali, gli piu, fori potente & nociuo ve- 
neno a tutte quelle cole, a che saccoftano, o che intrinfecamente pene 
trano. De quali effetti le proprie particularita alii prarici fperimenta- 
tori deruna8cdell’altraarce alchimica,o a chialtrimeti gli adopera mi 
riporto Et da parte hor laflando tal difcorfi.In quefto primo capitolo 
dei fecondo libro cominciaro a dirui dell’argento viuo, & dapoi vi di- 
ro dei folfo.dell alume di rocca.del fal commune marino,& dei minera- 
le^ cofi dapoi dellagiailamina>marcafsica,& fimili, & in fomma di rut- 
qtielli c hauero notitia, o che mi parranno piu al propofito noftro. 



DEL L’ A RGENTO VIVO, ET SVA MINERA. 
CAPITOLO PRIMO. 




'ARGENTO VIVO vn corpo di materie fluenti , 
& liquidi quafi come quel dellacqua , con vna lucente 
bianchezza,compoftodalla natura di fbftanzavifcofa» 
& fottile,conmo!ta fopraabondanzad humidita,& fri- 
gidi ti infieme , ilqual compofito , fecondo 1’oppinione 
de filofofi akhimici, e cofa molto difpofta a mctalnfica- 
re‘: Anzi dicono effer original feme di cutti i metalli ilquale per man- 
carli la calidita & la ficcita debita , o il tempo determinato che fegli 
riccrca , non puo coagularfi , & rcfta tofi nelleffer , che 1 vediamo , fen- 
tfa la forma di metallo , & come cofa imperfetta . Et anco quefti fot- 
ti!i inueftigatori , per cerjti effetti c hanno confideruto di lui , 1‘hanno 
chiamato mercurio , forfe per la fimi glianza dei luo pianeta , inquelli 
effetti delquale li poeti fauoleggiandb vogliono che iia mezzo infra gli 
dei et glihuomini . Cofi ancora quefti vogliano che fia quefto infra li 
metalli perfetti,facendofi prima materia minerale , et forle aneor effer 
potrebbe > che cofi il chiamafiero per e(fcr come lui alaro et fuggitiuo, 
et per virtudella flia fottigliezza potente a penetrare in tutte lecofe, 
come fu lo iddio mercurio, et ad vfeire ancora a fuapofta, doueglie 
mello . Hor chiamifi quefto per quel nome, che vogliano, che a noi non 
iinporta,chiaraarclioanch’io come loro, quando mercurio, et quando 
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argento vitio, (econdo che mi verri detto, & voi 1 intederete per tale* 

! Et laflando hor le difpute da parte, feglie prima materia demetallio' 
no.p hauer dt tal dubio nel capitolo primo dei primo libro dettoaflai 
i Diro qui per accoftarmi a quel che di luidicano li filo (bfi,che efler po 
i trebbe chel (ia materia prolsima i couertirfi in metallo,ma per vedeC 
I la tato mal proportionata & mal decotta,creder non porto che efler 
, porta difpofta alia generatione di cuttele fpetie di metalli , Et che,fc 
di pur forte, mi pare che la forte in via, (e no gli fofler ftati interrotti li 
debi ti mezzi,piu a generar il piobo,o lo ftagno,o’l ferro, o pur 1’argc- 
to.chenoil rame,ororo & (ecofiderare il vogliamo per viadelleco- 
plefsiom naturali, o pur per il poter de pianeti,moltol6tano da quel 
ledeloro,& dal poter dei foleo della luna mri par mercurio. Et pero 
diro, (e no e quel chio hodetto, effer cola che alia natura gli e piaciuto 
di far quel che Pha fatto,& quefto mei fa dire el vederne (empre quato 
n’ho veduto efler dunamedefima forma ,&d’una qualitamedefima. 
Gli Alchimifti fonquelli nelleoppenioniopradette, chevoglianoia 
ogni modo, chel fia vero, chel (ia vn difetto della natura, per poter (pe 
rare conia lor arte foccorrerlo.Et per quefto ftannoin continuaagi 
tatione di mente, & di corpo,in veder d’aiutarlo & di (upplirealbilb 
gno di quel chela natura ha mancato,per codurlo alia fua pefettionc 
fttpradellaquale cofa.pertrouarne la via,nafcano infiniti pareri &di- 
lpute,pche e chi di lui creda vna co(a,& chi vnaltra, & cofi fta fo(pe(i 
fenza rifolutione in trauagliofo cobattimeto,& alcuni (ono,che.pdar 
glila firtation metallica , il voglino hauer chel Cia prima d’ogni vitale 
ipirito priuo,&p qfto chil fotterra in veneni,o in venenofi fuchi dhcr 
be,& chi 1’aniegano nelle corrofiue & poteri aque acute, & chi vol che 
dal fuoco co ingenioli mezzi in arida calcina fia couertito,& in soma, 
chil vuol cocio in vn modo,& chi in vnaltro. Et tale ancora e di qfti, 
che diffidato di lui, 1 ha odiofo,8t praticare doue lui interuega per at 
cun modo no vuole,&: alcuni altri fono doppofito parere, & le faculti 
e’ltepo & ogni lor fperaza metteno I feguitarlo.Talche,chi be cofide 
ra il fatto fuo,e vna cofufion d'intelletti:anzi e vn gioco & vna ciuetta 
della turba alchimiftica,alqual come ho detto, sepre ftano intorno p 
volerne far anathomia,hor cercado co varie lufinghe & ingani, & hor 
co forza & varii ingegni di metterlo I ftrettifsime carceri, o murarlo, 
ouer co ferri, o altre forti catene incatenarlo, & alcuni altri fono che 
co varii cafcamet i & botti,dapoi che morir far nol poflano , cerca de 
fiaccarglirorta,&tr6cadogli 1’aleperleuargli ogni vigor del fuopof- 
fente volare.Talche alie volte il pouerello fi troua in affai mal partito 
Pur al fine per efler dei numero de gli dei,& hauer in fe vigor diuino,8£ 
anco per efler alato allor difpetto, quando ilvede piu efler nel mezzo 
dei fuo maggior pericolo,per faluar la vita, d’ogni lor forte legamefi 
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ftioglie,3c fuggcdo dcllc mani dc faci crucififlori (c ne vola in cielo, & 
quafi ridedo li faoi aduerfarii tutti sbeffati St fcherniti laffa,con le boc 
cie Sclorborfe vacue. Per ilquale effecto ci fi dichiaralafaa natura, & 
ci fi dimoftra la fua acquofita & fottigliezza.laquaje c con effecto tale» 
che aneor chelano fia cacciatadal calor dei fuoco,troua per (uo pro- 
prio iftintodoue e meflarufbita per ognipiccolifsimo poro, Sc aneor 
fimilmete,fepc6feruarlo e meffo detto mercurio in qual fi voglia vafo 
di metallo, beche no cocega falfedine,& fia di natura fredda St humida 
facilmete rodedo il fora & trapaffa,ilche Far gia no douerebbe coden- 
(andofip il freddo Sc lhumido,& facedofi debile, groflo,8t impotence. 
Aneor che cie chi vuole che per certi faoi effetti,come nella medicina 
dimoftra, habbi proprieti calida.Ha ancora infra 1’alcre fue operation 
notabili qlta, ch’ogni metallo meffo in vn vafo doue ne va c^tita fopra 
di fe, come cofa leggicrailtien(u(pefo,gtportandoilfa calare, Saluo 
loro, quale in fcabio di fufpederlo iabbraccia & tira in fe p fino al fon 
do, Sc ad ogn’alrra cofa fenza il mezo de larte, aneor chel fia liquido Sc 
hamido,non fi congiogne,ne accofta, & per hauer in fe la fua humidi- 
ta co la vifcofitabetimirta.non lalaffa.Cniamafi quefto argento viuo» 
perche di color fomiglia 1’argenco, St viuo perche cofi come e fi troua 
nelle minere & fi mantien,St e cofa mobile, come vediamo , 8c perche 
difftcilmente fi mortifica, St fublimando fenza compagnia faglietutca 
«tel collo dei aludel.o boccia,oueraItro vafo, in chel fi fablimi, fenza laf 
/are nel fondoterreftita alcuna>Sc fenza rimouer la fua forma, & anca 
fenza quafi diminuir di pefb,fe gia co molto calor di foco non lo ftri- 
gnefle.Ilche auiene che quella foftaza terrea, che e in effo, e benifsimo 
a(fottig!iata,8t con 1 humido vifeofo benifsimo mifla.Tabche quando 
il foco, come fuo contrario lo cacciaperhauere la natura tal foftanze 
legate infieme con fe, l una porta 1’altra , & ancora che <ji fopra 
v’habbi detto in general della fua bianchezza. Vi dico,fecondo 1’oppi- 
nionedVVaicentia, venire dalla molto fua acquofita St terreftiti fotti- 
le,decotta con molto aere. Son molti,che per vederlo cofi liquido Sc 
chiaro, 8t quafi in forma d aequa , hati detto effer pura aequa , che dal 
caldo dei folfo e ftata alquato riftretca Sc decocta. Ilche e falfo, perche 
racquapuraeimpofsibiie che con neffun caldo mai fi ftringa.\ta fe di 
ceffero con la molta fredezza intnnfeca di fe medefimo,o efferiore, di 
rebben forfemeglio.Hor per concludere, e quefto tal compofito cofa 
aflai nota St mafsimc a gli alchimifli.adoperafi a molte cofe in medici 
na per la frigidita fua. E' notato infra il numero di veneni, ha proprie* 
ta di contrare li nerui a quelli arcifici che lo eflranno della mineri , (e 
non fon molto cauti, Sc a quelli, che longamente maneggiando il pra 
ticano.fa tutti li lor membri debili e paralitici. Fafsi con effo mefeo- 
kto coi folfoidipoi fublimato il cinabro,St fimilmente ancora mefeo- 
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lato coi fale armoniaco fi faquello chepropriamente per i! volgofl 
chiama folli mato, ouero argento fodo , ilquale e vn materiale biancd 
& lucido, come ^pprianeue, corrofiuo molto,& mortifero veneno dcl 
la vita, faffene ancora molti altri effetti, che farebbe cofatroppo lon- 
ga a volergli tutti particolarmente narrare. Pero lassandoli 
vi diro qui hora come la fua minera fi troua , dei quale per il che e da 
fapere,che la piu fi caua ne monti, & in quei luochi, doue piu 1’influflb 
di mercurio influifce o pur doue la terra e piu difpofta,come ancora 
interuieneatutte laltre minere. Generafi quefto communementein 
vna pietra bianca mortigna, ouero in vnaltra bianca fimile a vna cal- 
cina , & ancora lene troua molte volte in vn (aflo roflo fcuro , qua- 
fi come vn cinabro , & tutto come e vna pomice fpognofo , nelliqua- 
li bufetti di fpognofita vi fi genera come goccioline proprie d’acqua. 
Delquale quanto piu vi fe ne vede infra effa , tanto e la minera miglio- 
re , & fe in detta pietra appariranno macchie come muffa , alquanto 
bigie , ouero azurre, fara la minera magra . Tvtti li monti 
o luochi , doue la fi genera ,son copiofidacqua&darbori , & l’her- 
be vison verdifsime. Percheha con se freschezza , & non vapora fic- 
ati, come fa il solfo, ilvetriolo, il sale , &fimili. Maebenvero» 
che gli arbori , che vi sono , non producano fiori , & se gli produca- 
no non conducono a rnaturita gli frutti . In la primauera metteno 
le foglie piu tardi che ne gli altri luochi , che per la freschezza d’eflb 
douerien fare al contrario . Cognoscesfi doue quefto fia il mese de 
Aprile, odelMaggio, lamattinaauanti il leuar dei sole, quando li 
tempi son tranquilli & quieti , a certi vapor grosfi & denfi , che so- 
pra a quel loco fi eleuano , ma per effer graui non arriuano molto in 
alto , & alcuni che h nno di talcosaisperienza, vanno per talsegna- 
le , come fi fadell aeque, quafi appofta a trouarlo , &dicano che se 
tal minera e volta verso il vento senttencrionale effer perfetisfima. 
Gfialchimici dotti chiamano quefto mercurius vulgi , disprezzati- 
dolo molto nelleloro operationi, condir, a confirmatione di quel 
che v’ho detto, che non equello che la natura adopera in generar 
li metalli . Ma non credo gia che mi posfino negare che anco in eflo 
di quello che vogliano direnon ne fia la sua parte. Per ilcheaffaimi 
marauiglio che per hanerne , effendone tanto in vn come nelfaltro , 
il vadino cercando fra le softanze dei saturno , metallo terrefte . ru- 
bigi mso, &imperfetco. fit in quella materia doue e piu propin- 
quo il lasfino,anzi forsedi come molti vogliano, e quella propria chc 
genera quella cosa.nellaquale il van cercando . Hor sel trouano o no» 
& in che cosa il trouino a Ior mi riporto. Et tornado al camin noftro 
dico, che trouato di qfto la minera in molti modi seneftrae. Et effen- 
do generato in pieira fpognoia della forte, c’ho detto di sopra, Ii ma- 
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clna conpiltonibenifsiniojo con molino da viiuiera.che fchiacci , bt 
dapoi filaua. Mafeglieinpietrabencornmifta, fonoalcuni che humo 
vna ftanzetta piccola co vna voka a botte,oaero i catino, no di mol 
ta grandezza,mabenisfimo intonicato , & difotto fanno vno Ipazzo, 
che pendaalquanto inuerfo ilmezzo.netrametire murato,& da cato, 
dentro alia grolfezza dei muro , fanno vno o piu forndli, in tal modo 
adattathche le bocche, per le quali s ha da dar fuoco , venghin fuor de 
Ia ftanza:& fopra alii fornelli vi muran. dentro tanti pignati, quanti ne 
poflan cotencre,& gli empino di detta minera in poluere,o ridotta in 
molti pezzetti.Et dopoi, infra la volta della fi: inza,ec lo Ipazzo, fanno 
vno infralcato di frafche darbori verdi,et fcrran bene la fineftretta ec 
I’entrata,che niente ne poflfa re fp i rare, et dapoi dan fuoco alii forni, ec 
cofi il mercurio lentendo il caldo dei fuoco, come fuo contrario, vuol 
fuggire>& euaporado faglieet efce fuor della bocca de vafi., quali per 
fentire certa frefchezza,che porgen le foglie di quelle frafche d eflo co 
forme,corre et effe et vi s’attaca fopra. Per il che dapoi , quando il pra 
tico artifice pefad crede che della fua materia, che mifle ne pignati, la 
foftanza dei mercurio fiatutta vfcita.lalfa fpegnereil fuoco etil tutto 
benilsimo refredare,et dapoi entrain detta ftanza, et aneor chel mer 
curio per Ia lua ponderofiti da perfe delle frafche , doue e attacato.ca 
fchi buona parte nello fpazzo,fcrullano le predette frafche, et quel che 
non folfe calcato il fan calcare , et dapoi nettamente dallo Ipazzo il 
ricogliono, et p quello modo van cotinuado p fin chehanno minera. 




Alcuni altri fono,che lo iftraggano con manco trauaglio.co pignate 
di terra, gradi, comefie, che comettino le boccheluna neH’altra,etem 
pita la pignata maggiore di minera, vi metteno fopra vn pian darena, 
ouerdi cenereftacciata,aciothe,(agliedo rargeto,viuo,fpetodal fuo 
co.-neiraltra pignata fopra porta, tornando "indrieto congionto in 

goccic 
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goccie,comc aequa, cafchi fopra a tal ceneri,ouer arene , & fredda che 



lera la 



>ignata,dapoi lauandolofacilmente,douefia,firicupera. 




Aleum altn fono.che in fcambio di pignati,fan certi vafi di terra larghi 
inbocca,&ftretti in fondo, corne fonleforme dafargli zucchari,a li- 
quali fanno vn coperchio commeflb,grolfo vn dito, o piu , di terra , 3c 
rinuitriano dentro,& quefto tal vafo empieno di tninera pelta, o trita 
benifsimo,& fopra copreno di vn dito,o due.di cenere ftacciata , & fo- 
pra co’l coperchio ferrano benifsimo il ualbdeggandolo ouerco qual- 
che cofa graue cheglicalchi difopra,conaggrauadolo,&dapoi mette 
foco al fornello, doue lono aiutati a Itar dentro detti vafi , & cofi , per 
fentire il caldo, il mercurio efce della minera, & lagiie per voler euapo- 
rare,& percottedo nelli coperchi, calca infra le ceneri, comeneiraltro 
modo,fopradetto,dallequali,come haueteintefo,lauandole,oconftac 
cio litto, ftacciandolo,tutto fi ricupera. 




Alcuni altri m’han detto hauer veduto mettere , in ifcambio di tal co- 
perchio , & cenere , vn vafo fimile a quello che fi chiama, campana da 
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diftillare,che co*l fuo canale ricogli quebche fi conuerte in mercurio,& 
co’l fuo becco longo lo porta nel recipiente. Et cofi empito di minera 
pefta il vafo di fotto, & co 1’altro di fopra be coperto & accocio mette 
nel fornelio il fuoco,& fan falire il mercurio in quel difopra, & come Ce 
fofie aequa tutto quel che ne efce entra nel rccipiete. Et cofi,fe mai tro 
uafte di tal minera, che coporti la fpefa, andarete di quefii modi viando . 
quebche con la iperienza vcderete,che vi fia per ieruir rneglio. 






DEL SOLFO ET SVA MINERA. 
CAPITOLO SECONDO. 



L solto evn minerale noti(simo,& per quanto appa 
re, in molti luochi produce, & fi genera d’una foitanza ter 
reftre.ontuofa potentemente calida, tal che fra gli artifi- 
ci pratici e renuto che habbi iomiglianza coi elemento 
dei fuoco,e quefto e chiamato dali medefimi feme marcu 
lino , & primo agente della natura nella compofition de 
metalli, e per la fua gran ficcita & calidita, come per efperienzafivede, 
haconuenienzacolfuoco, alquale accoftato facilmente vi fi introdu- 
ce. Et inrrodutto che vi e, fin che non hala fua ontuofita al tutto con- 
fini ta> diflficilmente fi Ipegne . Et ancora chel ci fi moftri tanto di natu- 
ra calda &fecca,none pero dapenfare che fia vnafoftanza tanto pura, 
che la po^si flar da per fe , & che per pigliar la forma non le fia bifogna- 
to hauer la portione & parte fua de la humidita , come fi ricerca ad 
ogni mifto . Et quefto cel dimoftra con lafua facile fufione. In che (e 
affomiglia alii metalli. Trouafi di tal cofa in molti luochi , &di piu fpe- 
ciedi colori, alcuni ne fonbianchi , alcuni altrigiali, cetrini.&alcu- 
ni altri infra ilbigio e’lnero, Diconoancotrouarfcne dei roifo.Non 
fi conduce con quel ordine di filoni, come ne le altre minere, ma la na- 
tura liberalifsima ne fali monci tutti integri, come fi vede nellelfole 
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Eolie,pre(To Sicilia,& i Ettena,ouer Moncibello,che e Ifola di Sicilia,& 
a Puzzolo, & nel territorio di Roma > & nel dornio fenefe a sa Filippo. 
& in molti altri fimili lochi.E'mareria,che ha molto odore, & allodora 
to e affai fpiaceuole,& nella fua foitaza e molto filia»di taljforte,che mai 
p eta no fi corrope,ne anco p ebullitione, o p humidita dacque , aneor 
che detro molto tepo vi ftia,no fi mollifica, ne mai difminuifce, ne cre- 
fce di pefo,e fragibile , & facilmete fottilifsimo fi tritura,rodordeU’a- 
glio sfregato al mortaro ditano facilita a chi vol a redurlo impalpabi- 
le. l. E s v e minere ha piu forma di terra, che di pietra, aneor chalcu 
ne volte habbin colore di certa pietra mortigna . Cogtiofcenfi done le 
s’habbino a trouare facilmente,p il grade odor che redeno, & per li cal 
difsimi bagni,che jppiqui a efla (pello ne fcaturifcano. Quello che u’ho 
gia detto dei argeto viuo , cotra 1’oppinion de li filofophi alchimici rie 
la generation di metalli, il medefimo vi replico di qito , pche no credo 
che neflun defsi ^ppriamete v’interuega, f fe no i foftaze fimili elemetali, 
& qfto mei fa dire il veder che in neltiina canna di metallo , ne anco li 
aprelfo minera.ue di folfo,ne di mercurio vi fi troua. Anzi pur hora fo- 
pra cio penfando mapparifee unaltro dubio di rifoluere, quale e come 
il caldo e’l fredo,l’humido c’l (ecco pofsino a ponto in vn medefimo lo 
co.in uno iftante generarfi, & generati vnirfi di tal forte miftione , che 
quafi 1’unficonuertane l'altrb,comedicono eflerneceffario che inter- 
uegadel mercurio & dei folfo,quado fi generano li metalli. Alche s’ag* 
giogne la humidita dell’acque,lafrigidita della terra , che ne medefimi 
lochi aneor fono , &perladiftantialacalidicadel elemento focale par 
che poco uhabbi di poter.Onde mi pare che di gra loga tali cofe fopra 
auanzino i! fecco e’l calao,anchor che quel dei fole fie caldo fi puo chia 
mare vinteruega.Ma p no moltiplicar hora in tal cofiderationi & difpu 
te,le lafiaro da parte, tato piu qto la mia itetione no e fe no di moftrar 
ui come fi trouino,&: come trouate della terra fi eftragghino. Et digia 
fino a hora v’ho detto '\ general di luochi liquali p alcuni loro effetti ha 
dato,& dano molto da pefare alie meti de gli huoi,vededo diuerfi mon 
ti p caufa di tal minere hauer gra fpatio di tepo gia nominato, & aneor 
hoggi nominare (pauentofi & horribilifnochi 8c gradilsimi fumi, & al 
cuni altri che madan fuor alcuni vapori grofsi calidiisimi repetiname- 
te fonza fiame,& alcuni altri che madano vna aequa bolletifsima,che al 
le mani de gli huomini,& a ogni cofa,che ha fenfo,e intollerabile.Sono 
ancora alcune di tali minere di folfo,che efala fuor vn vapor tato putri 
do & fottile & di potetia tato acuto che in fatto ferra l’hanelico,& cor 
rompe gli fpiriti vitali, a chi s’apropinqua,p il che (peflb gli uccelli, che 
uolando ui pafian fopra ,abbatti nati & vinti giu cafcano a terra , come 
fe fofier morti , & cofi anco fan le lepri , li cerui, li caprio!i,o altri ani- 
mali ialuatici,o domeltici,che p forte vi s’accofteno,& fino alie piccole 
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lucerte, & le venenofe lerpijaquabcome v’arriuano fubito vi muoiano, 
el mrdefitno ancora iteruerebbe a gli huomini, (e co buoa aduerteza & 
cautela no v^ndaflero . Nepqfio s’ha da tenere Ifrale materie altutto 
noceuoli>|)cheainolte medicine per (alute delfhuomo aneor 5’adopa* 
lior laffando il parlar di tal cofe, dico, che dei folfo fi troua d’una forte 
piu pura che Taltra^De la varieta de fuoi colori, efsedo tutti dVna natu 
ra,farebbe loga cola il volerne dire,& (bn pareri in ciojopurvere ragio 
ni di cofe molto difficili a comprendere a ponto il vero,& non di mol- 
ta vtilita, hor do VB la minera di queiii la natura produca,no i bi 
fogno che vene dia molti fegnali, che > come v’ho auanti detto, fodor 
fuo putrido fpiaceuole e tal chedapreffo & dalontano,oltreal iudicio 
de 1 occhiOjneM manifefta,& (egna. c a v a s i a cane aperte, perche fe 
altrimcnti li cauatori cercaffer di canario perfoffefadcl gran caldo , & 
deirinfupportabile odore che tende, di ftar dentro alie cane per alcun 
modo fnpportar non potrebbono. e t prefupponedo,che habbiate di 
tal terren fulfureo cauato quantita,che a voler efiraere il folfo, e dibifb 
gno fare vn fornelIo,c 5 habbi grata & contega per longhezza, doue cn- 
tra il fuoco,lo fpatio di due vafi fatti di terra, che refifta al fuoco grofsi 
di panno mez zo dito,o piu, di forma di giarre alti vn braccio, o piu,& 
fopraalle bocche habbino vncoperto fattodellamedefima terra, che 
eommettain bocca, & benifsimo fe incaftri>&apreflb a tal coperto* 
rio,due d’efsi habbino ogni vno vna cana,pur di terra, & fia coi vafo vni 
ta & congionta fimili d due canne di mantaci,ma piu ftrette. 




BT aprefioaqueftie dibifogno d’hauere vnaltro vafbdella mcdefima 
forma coi fuo coperchio,ma fenza cane,fol con due entrate, da capo di 
due bufi,& vnaltro bufo i fondo a piei,it corpo per dare Tefcita al folfo 
chevaaentrare,& di quefli edi necelsita per ogni opera hauernealma 
co per ogni forno tre, ofei, per far vnfoco a due bande. Etquelli due 
«afi , che han la canna 3 che uho detto prima , fi rnurano * pofando li 
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fondi fopra alia prima grata, & cofi fi ferrano da capo d torno alia boc- 
ca murando, che le fiamme non refpirino , faluo per due o tre sfiatato.i, 
fatti alia tefta dei fornello di fopra. Dipoi fi mette 1’altro terzo vafo fuor 
dei forno in luoco che non fenta calor di fuoco, & che le catine di tutti 
dueglialtri p libufi aperti di fopra lafTati ogni vnadaperfegli entriin 
corpo,& anco quefto per tutto d torno fi mura per fin fopra alie tanne 
de gli altri,& al bufo da piei,che e nel vafo dali’altra parte, fi lafla 1’efci- 
ta. hor in queftidui primi vafi fi mette laminera dei folfo, & conii 
co prori & lato fi turano & ferran bene, che non refpirino, & cofi anco 
fi fa a 1’aitro vafo, che e me fio per recipiente, & cofi fatto fe gli da fotto 
vn buono & potete fuoco difiame,mettedo le legna infra grata & gra- 
ta^ cofi tato fi cotinua,che voi pofsiate penfare.che qlla foftaza,che e 
nella minera,fia pafiata nel recipiente, che mettefle, qual fimile a vn fu- 
mo per quelle canne trapafla,& li s’ingrofia,& fi conuerte in folfo, & co 
uertito come cera fu (a cafca in fondo.llquale s’il tnaeftro vuole,(ecodo 
che fi va facedo,il fa venir fuore,pafi'atido per el fuo efito,che al par dei 
fondo lafiafte il recipiente>& cofi fe ne lafia di tutto for vn pane,o pur fi 
gitta in cantioni di cana,bagnado bene ogni formolo , o di legname,o 
terra cotta chel fia,perche fi ftacchi. Et dapoi leuate il foco al fornelo, 
& laflate tutto ben rifreddare,& dapoi fcoprite li dui copertori, & vo- 
tati li vafi della terreftritd de la minera, che vi e reflata dentro, quale e fi 
mde a vn ceneraccio morto,di nuouo riempiete li medefimi vafi di nuo 
ua terra, & cofi reiterate di fare, come auanti hauete fotto. 



Trouafi ancora folfo infra la minera dei nero, & dei giallo,di vna certa 
fpecie, fatto puro dalfopera jppria della natura , qual fenza aggiognerli 
piu parte e purgati(simo,& rompetidolo dentro e lucido & bello, come 
vn vecro giallo,o nero, o daltro color ch’il fia , & qflo e chiamato folfo 
viuo,e ben vero che fe ne trou3 poco,& quel che fi troua e nelle fuperfi 
cie de moti, quafi come vna efalationecopofta . tytti lifolfichefi 
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trouano , fien di chc color fi voglia , Ion di calda Sc lecca natura. Et per 
coci ud ere defio co fi come v’ho detto, fi fonde, & p mezzo della fua fu- 
<,one puo co eflo formare qnal fi vogli cofa benifsimo , come fe fofle 
gCifojO cera, ouer metallo fufo,lerue al (eruiti > humano in medicina , d 
pui gar & imbiancar lane,& altre cole diuerfe.Ma la piu quantita hoggi 
fi conlutna in compor lapoluere delle artiglierie , lenza il mezzo , del- 
qaale.tal cofa mirabile faria nulla.Perche (Iirebbe impofsibile fenza ef- 
fo potere inefiacofi in vno illaute introdurui intutto &pertuttoil 
foco, che 1 accendefie,come fi vede fare. Gli alchimifii come materiale 
agente delle loro operationi per il fuo caldo & fecco,& per il fuo colo- 
re giallo ftanno in gran riuerentia, & fimilmete gli artilti fetaiuoli con 
il fumo delquale,rinchiulb in vn caflonefimbiancano la Icta loro , con 
che lenza altra tentura o purgagione fanno li lordrappi bianchilsimi , 
quafi come neue.Dalliquali imparado ledoneimbiachilceno li lorne- 
gri capelli,& lilor mal bianchi veli,che fopra alie tefie portano,fub!ima 
li,Si aneor fe ne fa oglio per fuochi Iauorati & medicine, perche e caldo 
& molto difeccatiuo,& anco co molto farlo bollire in vn capitello for-* 
te di calcina & cenere,fe li trae tutto il colore, che ha i n fe,& anco fe gli 
leua quella ontuofita,che’l faincendibile,?z diuenta bianco > & incom- 
buflibile,& quello e quanto dei lolfo io ve pofio dire, & volendone voi 
piu lapere,pigliate Plinio, Alberto magno , DiofcorideAuicenna, che 
de luoi effetti ogniun qualche cola ne feriue. 

DEL ANTIMONIO ET SVA MINERA. 

G A PI T OLO TERZO. 

© antimoni o» lecondo che fon d’oppinio- 
ne, e vna compofition di colli fatta dalla natura per crea- 
re vna mitiera di metallo, nellaquale e fopra abondata 
con indebita proportion di materia calda & lecca , & con 
lahumiditafiiamal mifta, d’effettoal tutto contrario al- 
ia compofition de metalli, &perd viene i effere ,comc 
largento viuo,vna fconciaturaminerale, & vn moftro infra li metalli, 
onero elfer potrebbe materia in via arta ad arriuareallaperfettion me- 
tallica, impedita, per effer cauata auanti il tempo , & accio mei perfua- 
de il vedere in lui tante parti fimilia quelle de metalli , gnardando 
prima nel fuo color chiaro& brillante , &nel molto fuopefo, & anco 
nelIametallina,chefondendofi,lafianel fondodelvalo. Ha , lecondo 
che fi vede , quefto in fe molta terreftritd , come ne fa fede 1’odore del- 
la fua fulfurea aduflione,& oltre alia fua indigeltione , Sc poco mefcola- 
mento ,ladifficil fuafufion, & alfmlalaa mectallina ,qual anchor che 
la lia bianchifsima & piu luftraate che non e quali fargento , e frangi- 
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tsiie aflai piu che vetro. et di quefto li filofofi operanti nelle loro al 
chimie lene feruono molto/econdo che dicono,p farne oglio, qual ne 
credono che facci tentura d’oro al argeto filfo , per ilche molti di loro 
1’hanno ingranriputatione,& mafsimamente quella forte, che ha li ti- 
gli fottili & longhi,a modo d’un mazzo di letole,& con quefto dico far 
ne aflai maggior efFetto ; che far no poflan dei folfo.Ilche credo, in cafo 
pero che’lfolfo lo ferua,per eflet cofapiu propinqua alia Ipetie metal- 
lica che non ii folfo.Et di quefto fon certo.perche ho veduto,che ne ca 
uano vnlicor fanguigno m formad’og!io,chechi fe quelche vidi non 
fol mi difle che haueua proprieta di tegnerlargento in color d’oro,ma 
di fifiarlo ancora.Ilche forfe puo efler, ma io non ho veduto,eome v’ho 
detto,fe non il licor,ma 1’argento tento , ne da eflo ne daaltri non uidi 
mai . La mineradi quefto non altri menti fi troua ne i monti che lalcre 
minere de metalli, & fe ne cauaper diuerfe operationi, & quel, ch’io fo> 
fe ne troua in Italia in diuerfi luochi , &della Alemagnane portanoa 
Vmegiadelfufo in panni per feruitiodi que maeftri, chefanno le cam- 
pane, perche trouano,che mefcolandone frail metallo certa parte, agu 
menta molto il fuono,& anco quelii chefanno li vafi di ftagno ne ado- 
perano,come aneor quelii che fan li fpecchi, fi di vetro , come di com- 
pofition di metalli proprii . anchor, fecondo clfio intendo , fer- 
ue quefto per medicina di cerufia, in medicare pofteme, o incurabili vl- 
ceri,& con eflo fi leua le corruttioni, & delle carne trifte che vi fodero, 
& havntu daiutarela natura a produr lebuone, Serue ancora in fac 
aflai color gialli da dipegner vafi di terra , & da tegner fmalti , vetri , & 
altri fimili lauori, quali intrinlecamente volefteche fufler per virtu 
dei iuoco gialli. Dital minere d’antimonio ne lono ancora aflai nel 
contado dt Siena , infra lequali lie vna preflo alia citta di Mafla di ma- 
remma, & vnaltra grande appreflo a vnalcra citta chiamata Souana, 
& queita li pratici fperimentatori dicono efler la miglior che fappino . 
Tiouafene ancho nel contado di fantaFiore, preflo a vna terra chia~ 
mataSeluena, & non foloinquefti luochi, ch’iov’ho nominati, ma 
in molti altri, oue per non efler minera doro, o daltro metallo perfet- 
to,che importnpoco fe ne tien conto,& quefto, che vho det to, e quan 
to dell antimonio vifbjdire. 

DE LA MARCASSITA DE METALLI 
C AP 1 TOLO QUARTO. 

R o v a s i della marcafsita di molte ragioni, conciofia co- 
fa che ogm mmerade metalli, & forfeanco alcuno de mezzi 
minerali produca la fua.Ne credo che altra cofa fien le mar* 
cafsite che le materie feconde , & li meftrui delle concettio- 
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ni de metalli, iequali per diffetto di tempo no fieno alia lor perfettaeti 
j>uenute,& cofi.p la lor imaturita,fie coie iperfette.Ouero,fe qfto no e, 
che le fieno le fumofita che eiTalano delle minere, che attacate alie pie- 
tre fublimadofifi copogano, che i vero p vederle comunemeteallatto, 
fi puo creder che co fi fieno . Hor qual piu delle due coie propofte vi ia- 
cisfacci in quella vi riioluete, chel vero dimollrar non vi so ne poiTo al- 
trimenti,ma fieno quel che le fi vogliano, alcun metallo , quando le fon 
pure, da per loro non lene eftrae.Perche dal poter della fua calda & adu 
fla materia, che fi vede contenere,che gli alchimilti chiaman folfo . An* 
chor che tal metallo hauelfeno infieme coi foco della fufione fel confu- 
merebbeno,& cofi refla d’effe partendofi le follanzeacquee iottiliin 
nome di mercurio non fiffo,ne ben permillo, vna terreflrita inliquefat- 
tibile & vifcofa, tutta bruciaticcia , con molto fpiaceuole odore fulfu- 
reo. Alcuni dicono hauerne fufe.che fe pure e vero, mi confirmo a dire, 
che la marcaisita fia principio di minera & non fumofita follimata,per 
che quella, che fondeua gia,doueua efiTer arriuata a termini della dtfpo- 
fition fua metallica , ouero che era della minera perfetta infra eila me- 
fcolata,per la fufion dellaquale aneor eila fi viene a fondere, & maisime 
fe ha con feco in compagnia pietra , chabbi natura di marmo fufibile » 
ma aneor chela fifonda non rende metailo , ma vna materia negra co- 
me vn niello, onero vn piombaccio.laqual cofa,ch’io fiippiji neifuna co 
fa e buona,fe gia non feruifle i colori per vafi di terra, o per tegner ue- 
tri,ouerper dar materia di faraggtrareli volontarofi & creduli alchimi 
fti,de liquali alcuni dicono eifer il ieme de loro e lifiri , & con elfa fperi- 
mentano le lor pratiche,piu fopra a vna forte di marcafsita, che a vnal- 
tra,3t maisime iopra a quellache ha qualche odore di metallo pfetto, o 
d'oro,o d’argeto,ilqual fubito clie nel trouano lieti credeno, che proce 
da dalla uirtii della lor arte,& d’hauere faputo arriuar a quel fin, che era 
da loro intento, &qfto oltre alia minera della marcaisita difpofta, gli 
accade quando dal folfo o dall arfenico, ouer dal t co han 1 argento la- 
puto guardare. et ancora chela fia piu compofition di minera, che 
fumofita, mei fa dire, & mei confirma ii credere & il vedere l’ordine dei 
la fua compofitione. E 1'hauere aneor veduto alii confini dei Frioli con 
la Alemagna alta vna falda di marcafsita grandifsima, che attrauerfaua 
vn monte, & per la fuperficie a 1’alto n’era alio fcoperto vn filone logo 
piu di. i fo.bracia,& largo p tutto era piu di mezzo braccio.che fe folfe 
ftato fumofita & no caufa^pria di minera, alia gradezza che dimoftra- 
ua, bifognaua dire chera di necefsita che la minera , donde procedeua 
folle flata vna gra quatita piu grade, che appena no era tutta la monta- 
gna.Sono alcui,che aneor che dichino che lafia eflalati6e»vogliano che 
le piogge & la virtu dei caldo dei fole in qlla,che e fcopta,fe itroduca co 
fpatio di tepo certa uirtu metallica, ilche, aneor che qfto potefle efiere. 
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che que tali tal cola trouino & dicono dalli caldi, & dalli freddi > o dalle 
pioggejpcedere.come fanno ancora che non fia foftanza che vega dalle 
radici della minera, che per quanto fi vede , la natura fempre tende alia 
moltiplicatione,& i conuertire quella pietra,o cola difpofta, che le gli 
accofta,tal che crefcedoarriua alia fuperficie . trOvasi diquefto 
compofto chiamato marcafsita di varie forte & colori, & di quella e che 
c tato lucida & gialla che certamcte fe la folle pondero (a piu, che la no 
e,parebbe vno oro finilsimo. Aneor fi troua di quella, benche poca, che 
c di tal forte bianca, che par che la fia pezzetti d’argento be coppellato 
& brunito, & di quella aneor fi vede c’ha color mezzo i nfra il bianco e’l 
giallo.La piu aneor che la fi troui a filoni e in forma di certe grane, hor 
grolle,& hor piccole,tutte cubiche a fimilitudine di dadi , ouer bilqua- 
dre tutte iuftamente fquadrati . Talche artifice alcuno,con qual fi vogli 
ftrumento,nonpotrebbe tirarpiuiufti,ne meglio,lilorangoli.D’ogni 
qualunque forte,che fiano,hanno,maneggiandole, gradifsimo odor di 
lolfo,& non fon cofe molte dure, & le troua d’una forte che facilmete fi 
fregolano,alcune altre battedole fopra a vn taglio,o caton d’acciaro te 
perato sfauillan gran quantita di foco. Et mafsime fa qllo certa minera 
di marcalsita , che fi troua lopra alia minera dei vetriolo » che par ferro 
colato. Hor qual fia da laudar p migliore l’vna che 1’altra, o la biaca,o la 
gialla, o lagrolfa,ola minuta, (e alcun fi troua cheladoperi o medico, o 
alchimiftaalle Iperietie loro me ne riporto, ch’io per mei effetto di me 
talli l ho per cola inutile.Ma per certo inditio pariando & anco co la au 
thoritadi qualche operante alchimico,s’alcuna n’e buona, s’ellanon e 
di natura di ferro,la bianca ha da elTer la migliore, per non hauere tante 
di quellemalignita adufte,comelon nella gialla. 

DEL VETRIOLO ET SVA MINERA. 
CAPITOLO Q^VINTO. 

l vetriolo fimilmente e vna foftanza minerale » 
per la elfalation della quale alcuni dicono che fi generano 
&riducano infiemele materie o foftanze elementali, che 
producano li metalli, & mafsime 1’oro , queftonon e gia 
fumolita di metallo,ne anco cola che fe ne caui per altro 
modo metallo,ancor che p certi fuoi elfetti moliri di n5 
elferne lenza,p certo odor che rede, e cola che haalfai fimilitudine con 
1 alume,ha foltaza mordificatiua» & al gufto e alpro,& alia lingua pogi- 
tiuo,& ha natura cofl:rettiua,nell’acqua, & in ogniloco humido fi rifol 
ue co poco (patio di tepo.Et di quefto dicono efierne caulajcomed’ 0 — 
gn altro minerale, le follaze acquee,mal ligate, nep qfto e che no conte 
ga allui delle terreftri,anzi mi p3re che t elfo fi troui cinque pticipatio- 
m di diuerfe qlita,cioejpprieta di folio, attioe dell’alume,il roderdl ni- 
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tro,o dei fale,& de metalli, jpprieta di rame, & di ferro, cauafi Ia fua mi- 
nera p le valle de moti, in luochi faluatichi,ma no troppo alpri,& e piu 
pfto vna terra bigia,o laflo tenero & mortigno,che pietra dura,co alcu 
ne macchie gialle,& verdi p detro,ha fomp co fe,ouer pflb a fo , qualche 
mineradi folfo.o piccola,o grade,eflalad’efla,qnado e fotto terra, vno 
acuto & gradilsimo fetore d’aduftione fimile a qlla dei folfo.Et 1’acque 
che furgano doue effa fia,fon tutte putride, terredri & grofle,qual bulle 
te co gra fumo,& q 1 fonza,che certo I afiai luochi, doue ne qtita grade, 
paionoeffetti infernali. Quefto terreno, o minera, chela voglian chia' 
mare, auati che eftraer fenepoflail vetriolo,cauatene qllaqtita che vo- 
lete,& bene fceIta,s’amotina lfieme fopra a certe aree,& cofi fi lafia alio 
fcopto a macerare alie piogge,alli freddi,al fole.f .o.tf.mefi, alcune vol- 
te reuolgedola co far venir quel che era fotto in fondo nella fuperficie 
di fopra, & quado fan qfto co 1’occhio d’un zoppo ne il van minutamen- 
te tritando:accio che meglio fi rifcaldi,& p tutto fi dicuoca.Dapoi.cofi 
codotto.fi copre, facedoui fopra vna cappana, o pur por tandolo fotto 
vna fatta,la doue fi lafia ftare ancora a ripolare.6.o.8.mefi di piu, auati 
che filauori. hor Aappreffo,doueetalminera,oaltroluoco co mo- 
do, doue fia aequa abafianza , fifaprimamentevn bagno longo vn.*o. 
o.*f.braccia,&Iargo.io.o.n.in circa, &alto.4 in circa, che da piei hab 
bi vno fciaquatoio ch’arriui al fondo , da poter fturare, per cauarne le 
feccicflla terra purgata, &mezzobraccio preflo al fondo fi fatreo qua 
trobuchida poter tenerle (errate & aperte, comebifogna,&appreflo 
a quefto bagno fi fa vna coferua murata benifsimo & copta con ql me- 
defimo tetto,che copre tutto il refto dei edificiodoga qnto tutto il ba 
gtio,& larga vn. j.o.4,braccia,neliaquale li buchi,che vi dilsi che fi laflfa- 
no nela faccia dei bagno,virelpodendetro. Hor quando di qftatal ter 
ra ne voglia trar la fofiaza dei vetriolo fori pieno mezzo il bagno de ac 
qua,& tura bene tutti li lochi che no efca,& dipoi pigliano di quel terre 
no, che v’ho cftto di fopra, quato lor pare che tope rti ql aequa, che v’an 
mella a be liqfarlo,& ve’l metteno appoco,appoco, femp rimenadolo , 
&facedol venire fimile a vn fapore,6 piu liquido, & cofi qfia,be diflepe 
rata,fi lafia pofare p fin che 1’acqua benifsimo fi rifchiari, & che le parti 
grolfe & terreftre lauate & purgate bene vadino in fondo,& che tal ac 
quarefti carica e ben pregnadi fofianze acute, difpofte a fare il vetrio- 
lo, laquale aequa per le canne de li tre bufi ^fturate^tutta quella , che e 
nel bagno chiara, fi fa colare nelfaltro ricettacolo apprefio , & in cafo 
che tal aequa no vi parefie di virui potete, ouer no folle a voftro modo 
carica, vi fi aggiogne fopra alia medefima aequa piu terra, & cofialfin» 
c6tro,cafo che qlla terra no vi parefie che 1 hauefie reduto ogni fua fo- 
ftaza di vetriolo, vi s’aggiogne piu aequa, laquale aequa jffuppofto che 
lafia gagliarda de la fua foftanza,& fatta chiara,&condottanel ricetta 
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colo detto,a volerla couertire in vetriolo, fi fa bolHre, e per q&o fi fan- 
no x.ouer xii.caldaie di piobo, quadragole, di gradezza fimili a quelle 
con che fi fa il fale, & ad ogni vna fi fa il fuo fornello murato accoftato 
co la tefta di drieto a quel ricettacolo, che cotiene 1’acqua chiara, del- 
quale fopra d ogni caldaia e vna cana , che fturata empie la fua caidaia» 
laqnale pietra fi fa gra peza bollire, accio vaporino le parte acquce che 
cotiene, per fino d vn certo termine. Dipoi,quado lor pare,eflendo be- 
nifsimo calda,vi metton detro drifoluere certa quatitddi ferro, quato 
lor par che la natura di tal aequa coporti, o vecchio,o nouo ch’el fia, 8c 
cofi feguitano il cuocere bolledo teperatamete per fino chel faggio mo 
lira che detta aequa e in eflereda riftregnere,& benilsimo congelarfi,8c 
cofi quado li operari la veggano in quefto efler ridotca la cauadella cal 
daia,hauendone prima dibuonapezzaleuatoilfuoco,& la mettono fi> 
pra d vn tino,o ca(fe,o altri vafi di legno,che fian grandi,& vi fi lafia fla- 
re due,o tre giorni,accioche ogni parte dilpofta a congelarfi fi conge- 
li.&dipoi le ne cauaquella aequa, che non e congelata, Hc fi ritorna fu le 
caldaie,o la lalfatio da parte, fi per cauarne la (ua lollanza, fi perche fem. 
pre la fia maeftra alie nuoue aeque, et cos i anco cauato delle cafi- 
fe, o de tinazzi.o de bigonzetti il vetriolo,che trouano, o congellato» 
il mettono in vna caldaia, ouero ne riempiono li bigonzetti, di che per 
forme dei farne panni hanno gran numero , e in quella caldaia il fon- 
den tutto, o ne ibndeno vna parte, & fopra d tuttili bigonzetti ne git- 
tano quella quantitd,che lor par ballante a collegar cioche di quello ne 
bigonzetti fi ritrouaua tutto in vn pezzo, con ricongelarfi , & calo che 
1 a prima volta non fi congelafie in mezo , di modo che fi "forafle bene, fi 
fcola 1’acqua & fi riempie di nuouo vetriolo congelato, & fi mette dei— 
l’a!tro d liquefare al fuoco al modo di fopra, & al fin in due o in tre vol- 
te riempie per tal modo tutto quel che manca,& fi fannolipaniinte- 
gri , ma piu belli & piu netti fi fanno gittandolo nelli bigonzuolid con 
gelare , & congelandolo in tre o in quattro 'congelationi t T R o v A - 
si dellaminera dei vetriolo in Italia 8e fuord’Italia in molti luochi, 
Alcuni dicono che doue la fi troua.da inditio di minerad’oro,ilche per 
cofa certaapprouar nonpoflo . q_vbsta, per tutto doue la fi caua» 
perlifiioi mali & infupportabili odori, fimiliaquellidelfolfo,opeg- 
gio ,fi caua d cane aperte . cognosces i, doue la fia,d diuerfi fegna- 
li,& mafsime perii molti odori per liquati lenza molto cercare, oltre a 
quello che nedimofiralavilta,rodoratovelamanifefta. et di que- 
fto vetriolo, d chi ne le tentorie o ad altri fuoi eflercitii fi ferue , qual di 
tutti fia il migliore mi riporto . Molto da gli Alchimiili e laudato il ci- 
prio, Sc il babbilonico . Io per non tanto dilcoftarmidird delFitalico, 
& mafsime di quello delquale ho piu notitia , qual fi chiama Romano» 
qual fi caua nel contado di Eagnorea, ilquaie, benthe non fia cofi ben 
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vetrlfreato & lucido, ne di quel bel colore verde azzufO,COine ii ciprio» 
non pero e che no ferua benifsimo,& cerro di qudti n’ho veduti,da quel 
di mafla i fuori.mi par di tutti ilpiu vero,il piu bello, & il migliore. Ho- 
ne veduto in Vinegiavenir quantita grande de Alemagna, ouepoco al 
tro s’adopera»tna ifecodo il parer mio,e molto piu terreftre chel Roma 
no,li piupendono in verde d’herba, quefto pende in gialigno, aneor che 
vi fia alquato di verde mefcolato.Quel chc vi ho deteo che fi caua a Maf 
fa di Tofcana,e potente & bello quato il ciprio. Cauafene ancora i Tra 
uale & a Monte ritondo,a (an Filippo,a Souana, & in molti altri luochi 
dei territorio Senele, aneor fe ne cauarebbe nel cotado di Volterra, an 
cor (e ne caua nel monte i Miata,nel contado di firnra Fiore, fe ne caua 
rebbe,& credo che fe ne fia gia cauato, e oppemon dalcuni che fi troui 
aneor dei biaco.Gli alchimici,per quato intedo.p far lor ogli,o gagliar 
de aeque acute & corrofiue,(o che volontieri pigliano dei ciprio , o dei 
Romano,& ion certo chepigliarebben volotieri di ql di Ma(fa,fe ne po 
tefler hauere,p efier potetilsimo & molto fimigliate al ciprio, & di ter- 
reftriti e tato puro, che appena,come fi caua dele caua.fi potrebbe ado 
perare.In ogni (pecie di quefto cofi,come vi difsi dei folfo , fi troua viV 
triolo,di quel ancora chc ridotto dalla propria natura fenza arte,a l’ul 
tima fua purita,Buttato fuor dal caldo come vna pelle fopra alia mine- 
ra cauata quando e in macero,& quefto e vetriolo potentilsimo , & no 
vetriolo,macupero(afichiama,ferue(enemoltoglialchimifticomema 
teria forte & difeccatiua,& per la medefima caufa aneor li pittori, do- 
ue habbino dibifogno di difeccar prefto li lor mefcolati colori. 

DELL’ALVME DI ROCCA ET SVA MINERA. 

C APITOLO SESTO. 

’A L v M e che hoggi volgarmente fi chiama alume di rocca 
laflando il dire laderiuatione dei vocabolo,& anco il narra- 
re di quello che fi troua fcritto,cheeraliquido, qualgia chia 
mauan natta, vi dico che quefto e vna foftanza terreftre, con 
gelata, lucida, & tralparete,di natura caldo & fecco, di fapore alpro.co 
certa lalfedine ontuo(a,& ha ^pprieta riftrettiua & corrofiua.traisi me- 
diante farte di pietre minerali.Tutto, per quato ho veduto, e d’una me 
defima!natura,ma di due colori, bianco, & rofio , Dice plinio,che gia fi 
trouaua dei nero. Fu cofa cognita fin da gli antichi,ma no fi vede per gli 
Icrittori , che vfaffero li modi per trouarlo , & per eftraerlo , che vfa- 
no gli moderni , e materia , che oltre alfintrinfeca & natural fua falle- 
dine, ha grandifsima vifeofita , quale piu apparentemente fi compren- 
deche neflun de gli altri efFetti , quando per volerlo calcinare fi mette 
in fuoco.rifoluefi facilmente, e con aequa & con fuoco, cofi come con 
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aequa & fu o eo fe gli da la fua perfert ione,purgandolo dalla terrcftrita'.. 
Gli alchimifti & i partegliori molto fe ne ferueno,anzi fenza eflo le loro 
aeque acute far non poffano,come aneor li tentori di panni & lane, alii 
quali non e manco ncceflario chel pane ali huomo , adoperarfi ancora 
a conciare il corame,& in medicina in varie infirmitd. la hinesa 
della fua pietra fi troua nelli monti, come 1’altre minere, ma in poche re 
gioni. Aneor cheglianticnidiceflero trouarfenein Cipri, in Armenia, 
& in Macedonia, in Ponto & in Africa, in Lipari,Siciiia, & Sardegna, & 
anco in Ifpagna, & che fi troua liquido come mele, Hoggi nonfento 
che dellalume in altro loco fi troui fe non in Hellefponto preflo d Me* 
teline,in Spagna preflo di Cartagene, in un loco detto Mazaron, & in 
Italia in piu luochi, & piu quantitd , & piu bello, & migliore che alcun 
de gli altri.Et primamente comiticiandomi da gli eftremi d’efia , ui di- 
co trouarlene fotto il dominio di napoli ad Ifchia,& a Pozzuolo,& foc 
to quel di Roma, preflo alia marina a.xii.miglia infra Ciuita uecchia & 
corneto,in uno loco chiamato Letolfe, la doue fon molti monti infie- 
me,che maggior parte dir fi puo che fien monti d’a!ume.Fur quefti fino 
al tempo di Pio fecondo cognolciuti,& non prima.e da quella hora, fi- 
no al prefente giorno per la camera Apoftolica,& fuoi miniftri uis e 
diligentemente cauato,& tratrone un teforo incoprenfibile,& cofi cre 
do che (eguiterano per fino dlultimo giorno dei mondo,p veder tal lo 
co dotato di pietra & legnami,& d’ogni cola opportuna, da non douer 
fi per opera humana mai eftinguere. Trouafene ancora nel dominio di 
Siena,aMafla,& a monte ritondo,purdelmedefimo territorio, in piu 
luochi. Aneor (e ne troua nel contado di Piombino,a monte cone,& in 
quel di Volterr3,a Capiglia.In altri luochi, ne in Italia ne fuori,non fo* 
che anchora Icoperta fia minera d’a!umi. Et di quefli detti,fol di tre for 
te lono,quelfli chio houeduto,che Puno e queld^taliabianchilsimoriu 
cidojSt trafparente,fimile agran pezzidi criftallo Congelafi groflodi 
forma quadrata con bellifsimi anguli , qua! altrimenti non dimoftran 
eflere che grandi diamanti. Ancora fe ne produce d’unaltra forte alqui 
to pendente in roflo,che fi congela piu minuto chel bianco,& non e co 
fi ben purgato, & di vigore e piu potente, ma non e coli vago alia vifta. 
Tutto 1’altro e roflo,alquanto calcinofo & minuto,non maggior che fa 
ue, ma di natura e molto piu corroliuo che l’altro,come fi comprende 
ne l’operationloro,& ancho perragione vedendolodi color focale,ar 
guifcepiucalidita,&fa 1’acquedc partitori con piulpiriti & manco 
fkmma,aflui piu forti, et quefto e quello di xVfeteline, ct queldi maza- 
ron, di Cartagene, 1’uno a laltro alfai confimile,et per minutezza,et per 
colore. Et ogniun di quefti ha la fua pietra particolare.Quelli, che v’hd 
detto efler bianco,fi produce in vna pietra biancaponderofa, et fifla,di 
color di teuertino. Aneor che dipiupietre di varii color et nature li 
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caua alume ,'et infra 1'altre d’una di color dalbaz zano , ma alquanto 
piu tenero.Niuna pietra e, che alfocchio ne al gufto dia legno , fe con- 
tiene alume o no > prima che la non fia cotta , eccetto per vn certo iu- 
dicio generale & confufo > che nedalafperienza alii pratici. Tuete le 
buone minere deU’alume , accioche regghino per euaporarle al foco , 
vogliano eftfer alquanto dure,& quelle faran migliori che piu faran pon 
derofe,ben denfe,fenzabufi,o uefighette, per dentro;. Nellafuperficie 
loro han fempre in compagnia>come han 1’altre minere la lor marcafsi- 
ta, vna pietra dettafocaione, aflui piu dura al ferro &al foco che non 
ha la pietra buona da far alume , el color di quefta e quafi di ferrugine 
con alcuni mefcolamenti dibianco & di giallo,e pietra per fare allume 
inutile.Perche alia fornace della vaporatione con poco fuoco non cuo 
c e,& no cocendo,nel macero no fi mollifica, come fa la buona pietra, & 
fe pur vi deliberafte,che con fuoco longo la fi coceflfe, perche al macero 
fi mollificafle , prima fi guaftarebbe la buona pietra p paflare li termini 
dei foco bruciandofila foftanzadelfalume , dipoi altro no farebbe che 
alfalume piu calcinofita,& nella caldara della difiolutione fon nelle caf 
fe della congelatione piu fangofo,& per quefto li capi maeftri c 6 dilige 
tta procurano che la pietra, auati che la cuocino, fia benifsimo fcelta,& 
dapoi ancora cheThan fatta molificare al macero lafan di nuouo, aua- 
ti che la madino alia caldara a diflbluere,benifsimo rifcegliere. le ca- 
ve percauar copia di tal pietra fi fanno aperte, &ariimofamente con 
numero d’operari fi fan gran tagliate, entrando iempre dentro nel mo 
te per arriuare al mezzo dei monte, la doue s’hi da fperare di quefta & 
ogni altra ininera maggior quantita,& maggior perfettione,& per que 
fto leuato il primo cappello delle terre tenere fuperficiali,fi fa vn taglio 
longo, & dapoi per quefto fi taglia il faflb da piei al fondo dei primo ta- 
glio piu ballo chefipuo ,& perficurrade cauatorifi va apponteliando 
di legname,& dapoi, quando lor pare, leuando li pontelli fi fa in vn maf 
fo tutta la pietra in vn tratto ruinare , quale dipoi con grolfe mazze di 
ferro & pichi apontati d’acciaro & zeppe,In molte parte rompendola, 
fi fcegliela buona dalla inutile & trifta. Et la buona fi mada con caualli 
& carrette alie fornaci della euaporatione, &la trifta pnettarla caua, 
& per leuargli impedimenti a gli operarii, fi butta alia ripa, &cofi con 
quefto modo feguitando fempre sentra in dentro, attrauerfando gli or 
dini dei ia Ifo per quel verib chelpiu fi dimoftra ininera, St 3 ncho entran- 
do in fondo, quando vi fi vedefte il filon della pietra feguitare , ouer che 
d cauar vi pareflfe hauer cominciato troppo alto , Et per concludere in 
vna parola vi dico,che farebbe bene a chi caua minere, far ogni forza di 
forar per mezzo, come vn pater noftro, li monti , ouer per opera di ni- 
gromantia,ouerdi giganti,chenon folo in piu parti veli fpacchafiero, 
Ma anco per veder qucl che v’e dentro , & per guaftar ptu prefto la 
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dolcezzadel frutto.il midollo reuoltaffero fotto fopra.Hordi quefti ta 
li monti, doue tali minere fi ritrouano,non fe ne ponno dare que fegna 
li,come fi fa di quelle de metalli, & d’alcuni altri de mezi, per che quefti 
non fi fdegnano di produrre arbori & herbe , Et di piu anco ben fpeffo 
vi fi trouaineffo proprio, oapreflo deflo minere daltri metalli, quali p 
fua decottion fi crede che iui fieno generati,& di mezi , molto fpeffo co 
eflo vi fi troua congionto el foifo,con xlqual fi vede molto couenire,co 
me ne fati fede 1’acque calde de bagni, che mefcolate le foftaze dell’uno 
con quelle delfaltro fon falutiferi rimedii a varii egritudini de gli hoi. 
et c o s 1 a cafo o per arte trouata la minera,& cauata,& fcelta.come 
vi ho detto,fi conduce alie fornaci delle vaporationi, lequali altrimenti 
non fon fatte che le comuni da far la calcina, & in effe di tal pietra, fatta 
la volta al fondo per ricettacol delfuoco,tutto il reflante della mede- 
fima pietra benifsimo fi riempie,& alfin fi cuoce dando lo fuoco conti- 
nuato per fino, che per tutta s’infuochi & facci ben rofla & ch’ogni fu- 
mo benifsimo e(fali,che fardinlo fpacio di diece,o dodece horc,o piu, 
fecondo la natura della pietra,nelquale effetto li pratici hatino grandif 
fima aduertentia,perche in quefto confifte quafi tutto il pondo delfo- 
pera.Perche non cocendofi a baftanza, aneor che la pietra fia di natura 
buona.diuenta inutile & trifta,per non mollificarfial macero, & anco- 
ra trapaffando il debito termine con piu fuoco fi brucia lavirtu&fb- 
ftanza dell’alume,& cofi per reflare in durezza, o per incenerarfi,non fi 
puo conofcere la virtu della pietra , & fi perde ogni fatica & fpefa, & fa 
difperare il patron , & pero e di necefsita di conofcer le pietre & li lor 
proprii colori co indicio de la fperieza, &. cofi lifuochi&lifiumi fulfu- 
rei fecondo che fi van dimoftrando. Dequali effetti per parole no fe ne 
puo dare terminatamente notitia, Ma fi debba,auertedo al tutto, ritro 
uare il modo vero coi fare & rifare piu volte la cofa , variando fempre 
perfermarfepoi nclmegliore. hor clvesta pietra con la fua ra^ 
gion di fuoco , ben cotta & sfumata , tjuatido e fredda la cauano de le 
fornace, &la mettono in certe piazzepiane ,&laconciano con ordine 
come vn muro a fecco l’un pezzo fopra a l’altro,& ne fan vna compofta 
longa vn xx.ouer xxv.braccia, & larga quattro , & alta per tutto vno & 
mezo fin due,& apprefio vi addattano vn canal d’acqua,co laquale mat 
tina & fera & molte Volte, la ftatetre volte ilgiorno fpandedola fopra 
con vna cazza di iegno benifsimo tutta 1’adacquano , & cofi fi fa giorni 
quaranta,per ilche in capo di detto tempo tutta la pietra difpofta a ma 
cinarfi fi troua macera , &diuentatafottile& morbida comeonguetv 
to,ouer calcina (penta bianchifsima,quellacheedi natura da far 1’alu- 
me biancho , perche 1’altra e rofsigna , come e la natura della fua mi^ 
nera. hor havendo a queflo termine la pietra condotta , e 
dibifogno , per volerla condurre in alume, hauere vn cafamento fpa- 
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tiofo fatto almeno,per manco fpefa.d modo di cappanna,ma longo & 
largo tanto che vi ftia vna o due caldaie da difoluere la pietra, con quel 
la quatita di cafle da metter l’acqua a congelare, che la grandezz* delle 
caldaie comportano, & alie caldaie fatto fotto primamente li lor forni 
graticolati di pietre,che non fondino,o calcinino,vi fi mura (bpra.Son 
le caldaie, per che beneltediate,fattedi ramebattuto,o di brozobutta 
to,& apprefio di muro, come intederete. Di rameo di bronzo e foloil 
fondo,quefto e grande di diametro di braccia quattro dolcemete fatto 
coneffo con vno orlo d torno.come vn piatto di ftagno,& qttefto fopra 
a fornel detto fi mura , alto (opra alia grata per il luoco delle legna vn 
braccio & mezo.dipoi fopra dlorlo di talfondo fi mifurai forma pira 
midale,d modo di vna cifterna, venendo fempre allargando, tal che (e c 
in fondo il vacuo e di braccia tre& meza.in boccafiabraccia.f. in cir- 
ca,che vn poco piu o manco non fa cafo. Hor quefto luoco murato, & 
cofi fatto dentro braccia quattro, s’intonica tutto di vn calce ftruzzo, 
che tenga a 1’acqua, fatto de belici pefti , di calcina , & fcaglia di ferro, 
chiare d’uoua,de oglio,& ogni cofa bene incorporata , & copofla infie- 
mc, tutto per detro,come vi ho dctto,fe intonica,perche l'acqua,che vi 
fi mette a bollire,non verfi,& (opra al piano delforlo, aneor vi fi fa di le- 
gname vn circolo groffo mezo braccio, & alto vn quarto, che ferue per 
mettere a lienale pale, quando li calderari folleuano la pietra, & chepur 
gano l’acqua,il fondo della caldaia dalle terreftrita,& materie dure no 
diffolute. fassi ancora in la medefima,o alcra ftanz.acontigua,f> ogni 
caldaia trenta cafloni di legname di quercia,ouer di cerro, da metterui 
dentro l’acqua carica a congelare,grofsi vn’ottauo, & alti braccia due 
& mezo, & longhi tre,& larghi due,ben fatti , & con incaftrature benif- 
fimo commefsi, fenza conficature di ferro, ma da due ftrettore,a modo 
di telari, fatte di trauicelli,vn da capo, & vn da piei, con li lor trauerfi, 
& zeppe , fi fan forti & ben ferrati , che niente fi verfino , & fi mettono 
co ordine accoftati nelle parete delle mura lun preflo a 1’altro, & anco 
per mezo, fecondo chelaftanzaelarga,vn folaro odue,o (ccondochc, 
d chihdd far, cofi piace. hor voi hauetela pietra dellalume mace- 
ra, & bene fcelta , & le caldaie ferine & acconcie fopra a forneli , & an- 
co lecaffeftrette &meffed lor ordine per far 1’alume. Hora piu oltre,vi 
bilogna primamente empir la caldaia d’acc]ua, condottaui da vn ca- 
nale, laqual caldaia fara di tenuta di forne circa a. zoo.& lotto per la 
bocca dei forno dandole gagliardo fuocho fi fa bollire , & cofi , quan- 
do e bollente , fi piglia di quella pietra macera, & per il bagnar delfac*» 
qua fatta fottile & quafi terra , & vi fe ne mette dentro d poco a po- 
co, vn fei, o otto carretateper volta, & quando fan queflo fempre forr 
quattro -huomini, fopra d 1’orlo della caldaia , che con quattro pa- 
le grandi di legno , che cotvli manichi arriuano fino al fondo , fempre 
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la maneggtano & riuoltan per l’acqua,& quella dura e faflofa,che non £ 
difpofta d didbluerfi,!a cauano d ogni fine dimeda,&: cofi in tre o quat- 
tro volte vi mettano tutta la fomma della pietra,che vogliano,interpo 
nedo da volta d volta vn fpatio di due o tre hore,o quel piu o qiiel man 
co,che 1’acqua alquato'raffreddata,p i! metter dlla terra, ritorna d ribol 
lire,& al fine be netta la caldaia da fiifsi no cotti, & 1’acqua da ogni ter- 
reftrita, quado li pratici caldarari veggano 1’acqua difpofta d cbgelare, 
&di foftanzadalume edere ben carica, con certi vafi di legno con ma- 
nichi longhi fatti in forma di cefte la cauano, & per certi cannali, d cio 
adattati,la mandano alii cafloni a congelare, & cofi d vno d vno gli ent 
pien tutti , cioe fei per ogni cotta, che fono apponto , o poco piu della 
tenuta della caldaia, & in quelli la ladano ftare quattro giorni pofatame 
te d congelare, fi e di verno,& fi e di ftate fei, & in capo di detto tepo fi 
vota o due fori, che fi fanno nel fondo delle cade, tutta Pacqua che non 
fofi*cogelata,ma prima fi caua tutta la piu chiara che fi puo & fi ritor- 
na alia caldaia, ouer fi mette in conferua in vna o due delle fei cade, che 
auazano da poteria ritornare alia caldaia d beneplacito voftro,& qfta e 
copagnia & maeftra fempredella fuccedente cotta, anchor che tenza el 
fa,come fi fa alia prima, fi potrebbe anchor fare . Ma perche gia hd in 
fe foftaza d’allume,e meglio aflai che non e Pacqua nuoua & chiaraper 
aggiognere & feguitare alie future cotte, & cofi fatto, trouarete nelle 
cade, che empifte d’acqua, carica dal mezo in su d torno d torno 1’alume 
cogelato,attacato al legno, grodo & bello, fecondo la quantita & virtu 
dellacqua & della pietra che vi fi mette, o biaco o rodo, fecondo, la qua 
lita della fua minera,& cioche nel fondo della cafta infra quella terreftri 
ta calcinofa,da vna poca di fupficiedi tre o quattro dita groila in fuo- 
re,che cotiene alquato dalumejfi deue gittare, perche e inutile, & quel 
la materia minuta, che fi falua , ritorna alia caldaia in compagnia della 
pietra d ribollire,& cofi fi va fempre operando & circulando Popera. 
et Q.VBLLO alume,chenellicadbnifitrouaattaccato,convno fcar 
pello o altro ferro rompedolo fi flacca, & cauato fuori con vn gerlino 
in vna conferuetta d'acqua che trabocchifi va la.ua ndo,& lauatofiripo 
ne al fuo luoco in magazzino coperto , perche e condotto al fin della 
fua perfettionc.Ne manear voglio di vi ricordare che! vantaggio di ta- 
le opera e, come anco di molte altre, cioefarui ogni effetto con gran- 
dezza,cioe gra caue,gra numero di ferrameti & di fornaci,gra caldaie, 
& fuccefsiuamente gran numero di gran cadoni, perche fi fa delPalume 
piu quantitdpiu grodo & piubello,&in fommapiu fifoprauazadigra 
loga alia fpefa.Perche 1’operano che farebbeil poco di quel che e piu, 
non sauuede, aneor chel fia vero , che ogni cofa delle dette ricerca piu 
huomini & piu trauaglio.Trouanfi ancora altre fpecie di foftanze allu- 
minofe, fi come e lalume che fi chiamu catina, illameni quel di feccia, 
E 
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A quel di piuma.Et quefto e quanto de glialumiffi artificiali, come na 
turali,v’ho laputo hd potuto dire. 

i 

DEL ARSENICO, ORPIMENTO, ET RI- 
SAGALLO CAP1TOLO SETTJMO. 

'Arsenico &l’orpimento fondue foftanze minerali 
di confindi natura, & fonnelPefler loro pure& (enza me* 
fcolamento d’altre fpecie, & per 1’apparente qualita loro 
diremo efler la compofition loro vna terra adufta ben di- 
purata , & per certa fottigliezza & molta digeftione fora 
ne metalli fufi molto penetrabili, anzi operano di tal for- 
te, che con qnal fi trouino, il corrompeno & conuerteno quafi in vn’al- 
tra natura.Ne altrimenti che fi facci quafi lo ftagno o il mercurio 1’orpi 
mento & arfenico.Per il mezo de quali gli alchimifti fofifticanti imbia 
chino il rame,& 1’ottone, &fino alpiombo, inbianchezza d’argento. 
So n (econdo li fifici di natura caldi & fecchi in quarto , fono aneor per 
certa lor potentia corrofiui,anzi fono veneno potentifsimo della vita 
di tutte lecofe,derarfenicofi trouadel bianco & dei citri no, & 1’orpi- 
mento,par cola di perfe , aneor che nafcano nella medefima minera,& 
1’uno & l’altro,fono laminofi,& fatti afcaglie,& tallaminefo falde, fon 
piu fottili che carte,anzi fon fopra l’una a 1’altra come quelle dei talco, 
& volendo, facilmente fi feparano,& anco facilmente fi frangeno , & fo 
nefa poluere, La lor minera fitrouain Elefponto,& in Capadocia,& fi 
caua in profondifsime caue , perche e materia che la natura ce 1’occul- 
ta, infegnandocia douerla,comenociua,laflarftare. Ne per quefto gli 
arroganti cauatori la laflano, ma dipoi che han fatto le caue profondif 
fime & 1’hanno trouata,van per efla con bocca & nafo chiufo, con fpo- 
gnadaceto, fe filuar vogliano la lor vita ,rilpetto alia venenolaeflala- 
tion d’efla,& quel di, che fi trouano,nongli cauano la terra ddntorno, 
nedadoffo. Qmefte minere non hannofimilitudineconl’altre,ma fon 
formate a modo di cittoli di fiume,& fon ponderoie molto, tal che par 
che habbino conuenienza con li metalli, & che la natura far voldfe o l’o 
ro,o l’argento,anzi ne altro poflo penfare, rifpetto al colore & a la mol 
ta fua ponderofita, ma 1’un fa gli effetti vtiii,& benigni, & quefti gli fan 
pefsimi. Ma quefto aneor dico , perche aneor ch’io vcgga in lor natura 
diuerfita grande, alcunidicono de 1’orpimento cauarfine oro, L’arleni- 
co veggo efler bianco, & di quefto gli pratici minerali vogliano che in 
compagnia quafi di tutte le minere de metalli fe ne truoui , & chel fia 
quello che nelle fufioni confumi & porti via 1’argento checontengo- 
no .11 che,fecondo il mio parer, arfenico propriamente non credo chel 
fia che tale effeto facci, Ma quefto e che filia quella foftanza difpofta <U 
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Corninciataadingroflare,& no couertita ancora! minerapfetta ,pche 
e materia mal milia & peggio fi(Ta>& a' qlli pratici, che tal cofa dicono * 
bafta chiamaro addurevna cattla alor modo, aneor che coeffettola no 
fia p intederfi,pche arfenico.a chil voleffe veder, moftrar non potrebbe 
no.Dicono ancora, come auati v’ho detto»l’orpimeto & 1’arfenico cri- 
ftallino elTer appontodivna medefima natura, & ancora me bilogna 
dirlo cotutto ch’io gli vegga,ouer mi paia di veder compoficion infra 
di lor diuerfa,l’un vededobiaco ouer citrino lucido, che denota conte 
nere dei terreftre & de l’acqueo,& laltro e di color aureo lullrate & bel 

10.6 di foftanza fulfurea , attefo il fuo color giallo e’l molto fuo odore» 
-tutti fi triturano & calcinano , come faancolantimonio , & mefcolati 
infiemeper fublim3tione fanno ilrifagallo,pur cofa della medefima na 
tura,& nclle feci di tal fublimatione , o in altro modo arroftiti , laflano 
vnametallinabianchifsima come argento, mafrangibilepiu di vetfo. 
Quefto ar(enico,orpimetito, & rilagallo fondendoli , o bruciandoii da 
per loro, vaporatio via in fumo,ma accompagnandoli con altri metalli 
reftano incorporati in loro, & fe tal metalli no fi foccorrono co l’aiuto 
del’arte,diuentano tanto frangibili che fono inutili . Quefti veneni, de 
liquali parliamo.ancor che habbino qualitdnociuadarte medicatoria 
d molti effetti fe ne ferue,dicono efler rimedio, portandoli in vn facco 
letto fopra al core cotra alia pelle, 8c il fumo defsi gioua d gli afinatici , 
& che foti contro alie tolsi vecchie o fputo con fatigue , & 1’orpimenro 
mefcolato con lifcia & calcina dipela fenza alcuna lefione ogni loco pe 
lofo , & con efsi aneor fifacorrottoriodacauterizare potentifsimo . 
Ma confideraro chi quefti fono & chepiu fi cognofcano per effetti ma- 

11.6 che s ha da tener molto timorofi della vita, vi conforto d non pra~ 
ticar con loro,fe non per forza di necefsita, 
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olti son L i fali che la natura in varie ragioni 
ii parti dei mondo produce, come Plinio nelle fue hi* 
ftorie dimoftra, & cofi ancora molte fon le dtuerfi- 
ti dellecofe , che fon falfe, & chetrarle ne puo fale, 
come fon tutte le lifciue di qualunqtte cenere , & le vri- 
te di tutti gli animali . Ma perche quefte fon cofe che 
non porgcitoagli huomini quella commodird ch’alla vita bilogna, 
jdalcuni piu notabili in fuori , laflaro di dirne in particolare , & vi diro 
come folo in doi modi trouo chefufo humano, per hauerne copia alii 
fuoi bifogni,va procedendo, & 1’uno e quello di cauatlo con certa arte 

E i i 






. . L. S. DELLA P, 

recondo li luoclii delle aeque falfe^ppriedi marina, ouer di fonte pco- 
gelati6e,ouer dffeccatioeftaltro e il cauarlo della terra , quale e lucido 
& bello, & fi caua de monti, fatto fenza aiuto d'arte,dalia natura, in for- 
ma di pietra.S: quefii tutti han piu & manco , dfircaccia fecodo la fotti- 
lita & groflezza della terreftre lor miftione,& fecodo le prouincie & luo 
chi doue generati fi trouanojtutti fon di miftion terreftre di calda & fec 
cha natura, & di fapor laifo,& mordificatiui,& con <; erta potenza li me- 
talli, & in ogni cola, doue fon mefsi , corrodono,operconforuare han 
proprietadi difeccare nellicorpi mefsi ,& in ogni colaij? humiditadi- 
ipofta a corruttione,& couertendoli quafi in lor la conferuano.No han 
conuenienza coi foco come il folnitro, aneor che ftan caldi & lecchi,an- 
zi come inimico quando il lenteno.laltando el fuggono,come 1’armo- 
niaco,l’alchali,el la!gemmo,& fimili.Dalle noftre bande ad altro no fer- 
uono che a gh alchimifti , o in qualche operation medicinale , pero laf- 
fando le particolari operation d’efsi che farebbe cola longa il narrarle. 
verro adiruilapratica diquellochefifaperdileccatione &attrat 
tione delle parti fottili che fon nelfacque falle marine ppoteza dirazzi 
dei fole caniculari , & fimilmentedi quello chefifa perebulationedel- 
lacque che fiuifeano , o che fi cauano de pozzi , & di tutti qucl fara me- 
gliore che fara lucido & piu purgato dalle terreftita. hora affar quel 
lo dellacque marine fi tien quefto modo,fafsi preffo a liti dei mare, do- 
ue fia ftagno,in luochi pianifsimi & fpatiofi,dentro fra terra.dotie non 
arriui dal mare 1’onde marine,& per quefto fi fa.4.0.6. foffe larghe brac 
ciatre in circa, & cupe altretanto,& longhe.}oo.& tanto piu quanto fi 
ffende il piano,con diftantialunada laltravn. 100. bracciain circa, & 
anco infra quefte che attrauerlando in crocino tutte le ne fa due o tre. 

Si quefte fi dimadano folle maeftre.che pigliano 1 ’acqua dello ftagno & 
la portano per tutte le piazze,ouero aree che le chiami quali infra folia 
' &foffa come vn fcachierep tutta la pianuravi fi vanfacedo,&a torno 
a torno fi metteil terreno cheperfpianare,operabbaffarefileua, &fe 
lo fa da 1’una a 1’altra vn arginetto alto mezzo braccio che facci retenu 
ta i 1’acqua che vi fi mette, & doue quefta s’accofta al foffon principale 
(e le fa vna piccola bocchetta per entrata , & coli anco da piei fe ne fa , 
»n’altra per vfeita co certo librameto delfacqua della pruna che metta 
l’una nellaltra areap poteria riepire,&.cofi quefte fatte ben partite,ben 
fpianate,& ben accocie librate fi fanno,quado volete operare, sapre la 
bocca,fi ftura 1’acqua marina dllo ftagno,c’habbi mefcolameto dacqua 
dolce, o perfiume, o per pioggia, aneor che in Candia fi dice chefifa 
fenza aequa dolce, & s’empieno tutti li foflbn maeftri.lecodo che fi fte.n 
deno , & cofi ancora s’apre le bocche loro alie prime aree che s’empino 
tutte di tal acqua,quale laffan congelare, & fare vn fondo per imbeuera 
tioe di falep tutto come vna icroftatura.Dipoi tutto tali aree di nuouo 
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d’ogni terreftita benifsimo fi nettano & fi fpianono,& di nuouo, quando* 
cominciar vogliano il lauoro,fi riempiono di detta aequa marina le pri- 
me aree che saccoflano ai foffone,& ii cal aequa la laffano tanto flare che 
la viene in eerta difpofition groffa.laquale quando li maeflri falinaroli la 
veggano,la fan paffarealla fecodaarea,& vela tengan certo fpaciodi tent 
po,5t dipoi la paffuno alia terza,& in quellala laffan ai tutto congelare, & 
laree vote riempiono delle prime & fecode aeque, fecodo che le van caua 
do,& cofi.hauedo buona flagione 8 c qtita d'aree,van facedo qlla quatita 
dei fale che vogliano, lopra a che penfando a qflo m’e nato vn penfiero di 
, volerui dire fecodo la mia oppenione, donde tal falfedine nelFacqua ma 
rinapoteffenafcere, aneor ch’io fochedalleperfone dotteplamia poca 
autorita noti mi fara approuata,ne io aneor ve la diro per cofa ferma,ef- 
fendo flato detto dal diuinifsimo Ariflotele & da tanti altri valentifsimi 
homini, loppenio de quali, come credo che (appiate , e che li razzi folari 
fienochedilecchino & abruciano certe parti della terra & leeleuino in 
i aleo, quali poi cadendo in mare generatio la fua falfedine, A lequali paro 
le,per efler dette da chi fono,non mi contra appongo,ma e ben vero che 
per lemedefime ragioni non comprendo,perche tanti laghi & aeque fer 
me che fono infra terra non diuentano come le marine falfe,che per effer 
manco quatita & non manco fottopofle al poter de razzi folari, o quelle 
de l oceano,o quelle che fon nel mar Cafpio, & tati altri mari,douerebbe 
no aneor loro effer falfe. Dipoi anco non comprendo ben perchefitro- 
ui in vn logo dei mare effer piu falfo che in vnaltro . Perilche vo penfan- 
do che tal cofa facilmente proceda da certa propria natura di terra, cofi 
falfa , & che per efferne in molti lochi (bteo 1‘acque marine , lo dia tal fal- 
macita,& queflo mei fan dire molte ragioni, & mafsime quando mi met 
to auanti a gli occhi della mente tanti moqti con tanti varii terreni, con 
tati colori & fapori che (on dalle aeque dei mare vetati & ricoperti, infra 
li quali non dubito, che cofi come ancone fono infra terra con minere 
di falepurifsimo, che in mar aneor effer non ne pofsino,& di queflo me 
nefaancorteflimoniol hauere intefo che in Cipri fi caua pefcadoilfalc 
nel fondo dei mare fatto,& fimilmente il detto mare colle comotioni de 
londe,come arena,il gitta arriua,nel paefe,come dice Plinio, de barriani. 
Ma quate fon le jpuincie,che daltro tal no fi ferueno, che di fal di caue di 
moti,nealtro artificio vadoperano che 1’operadelcauarlo? & a piu con 
i firmationdi queflo, oltre a gli altri lochi che vi fi potrebbenodire, vi di- 
i rodi quello chemi ricordo hauer veduto a Halla nel ducato d’Auflria» 
doue e vn riuetto dacqua dolce,qual fol p efler fatto attrauet (ar^vn rno 
tt ,doue e minera di fale , diuenta per ral modo falfo, che meffa detta ae- 
qua in certe caldere fatte di piaflre di ferro grandi , di diametro circa i 
quattro braccia , acconciefopra vn forno o piu, colbollire & euapora- 
re fi rifirigne,& cofi con certe pale riuerfcie a modo di raflelii fatte di le^ 
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gno fecondo che E vafacedo ne eauan qua cita gradifsima di (ale biachif- 
Efno & puro,& cofi humido merto in certi maflelli di legno fe indura coi 
caldo come niarrno > & fe ne fa pani di mezza (orna , Delquale non folo 
quella terra d’Halla doue fi fa, ma tutca quella prouintia della Alemagna 
alta abundantemete fi (erue. Queftomedefimo interuiene in Thofcana 
in queldi Volcerra d’vn’acqna lalfa,che fi caua di certi pozzi,laqualefi- 
milmentemerteno incerte caldaie di piombo fimili a quelledel vetrio- 
k>,&perebu!litionlafadileccare> dellaquale cauano vn fal bianchifsimo 1 
come neue,& in tanta quantita che non folola citra di Volterra,ma qlla 
di Firenza , contutto il fuo conrado , altro fal non adopera , che quello. 
Sono ancora di molti altri lochi, doue quefto fal dacqua mineral fi tro- 
ua, &io aneor ve ne potrei dire vno,chee nelcontadodi Siena,prerto 
a fan Quirico , che per non rtimarfi per labbondanza che han dei marino 
non e molto noto . Ma laflando hora il parlar di tali effetti & di tal fali , 
che vfuali fi chiamano,vi voglio far mentioni dei nitro, per entrare aneor 
eflo nel numero de (ali. Imperoche non folamente e falfo & mordifica- 
tiuo,ma anco comecl (ale e caldo & fecco,& di quefto di ce Plinio che fe 
ne troua dei naturale & dello artificiale, 11 naturale fi caua come le inine 
re,delfale,& comele pietrein Armenia, in A(frica,& in F.gicto,& chelar 
moniaco e bianco & Ifamlfnofo con tigli fimili aquelli delfantimonio . 
Et dice trouarfi ancora in molti luochi aequa fluente nitrofa , quale per 
fuoco dileccatas’ indura come (ale,i 1 (iio colore tende a rubedine di fer- 
ro , & edi fapore molto fallo con alquantad’amaritudine, & in fumma 
ogtii nitro naturale e di fofianza adulta fal(o & mordificatiuo , ma hoggi 
nelle parti nottre no ce n’e trafportato,ne v’e fifico alcuno chel conofca, 
fe non per nome- E 1'artificiale e aneor eflo dcllc medefime qnalita ipa e 
aflai pili combuttibile che noij e quel che fi dice naturale, & quelto 1’irfge 
niofi moderni han conofciuto effere in certa fpetie di terreni, & con 1’aV 
tehantrouato modo di trarnelo,& no nitro, ma fal nitro hanchiamato, 
St per coeludere il piu e'l migiior,che comunemete qfto fi caua, e' di certi 
letami rifecchi & di certa terra flata cauata longo tempo,& tenuta al co- 
perto in loco afeiutto , doue la pioggia non habbi tal foftanza potuta la- 
uare,ma fia flata in poluere difpofla per la (iia ficcita fol di riceuere certa 
groflezza d’aere humida,che vi fi introduce , dellat]uale erta terra fi viene 
a far di tal foftanza pregna . Aneor fi genera (al nitro ne gli antri humidi, 
& volontieri (otto le muraglie groife & calcinofe , attaccato di fopra » a 
modo di giaccloli cogelati,& anco artificialmete vi fi fa venire & molti- 
plicare,& oltre alii dettin’ho aneor veduto cauaremTofcana d’vn terre 
no naturale nel concado di Colle di val Delfa,pre(To a vn loco che fi chia 
ma,le Rocchete,in vn ma(fo di farto fimile a vn tufo di color bianchigno» 
delqual vn gentilhuomocuriofodi trouar cofe belle & vtili, pigliauadi 
tal terreno & per 1’ordine che fi coftuma,qual vi diro a proprio fuo loco» 
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ne faceua cauar fal nitro, e ben vero che non ne traeua tatito che li copotf 
taffe la fpefa,8t per fal nitro per poluere era d’operation debile & non po 
tenio,com’e qllo che fi trahe delle fopradette terre letaminofe, odi qlle 
logo tepo ftate moffe,come fon qlle de cimiteri, antri, muraglie antiche, 
come v’ho detto,ouero de latrine humane, La natura di quefto c,come qt 
la dei nitro,o dei fale,calda St fecca,-ma cotiene anco vna humidita vetuo 
ia, fottile, aerea, chel fa c6buftibile,delquale lior qui non intendo di dirue 
tutte le particolarita per riferuarmi al iuo proprio loco, qn vi diro dei far 
della poluere da tirar l’artiglierie,Qui v’ho voluto dir deffo quefto poco 
in generale, per effer cofathe fi conumera infra li fali,dequali,come v’ho 
detto,moke fon le fpetie, che fe ne trouano molte, St anco chel fal nitro 
fia fortifsimo,L’armenico,8t per meglio dire, 1’armoniaco di fortezza & 
di potenza il foprauaza.Dicano quefto venir di Cirene.ouer d’Armenia 
& chi dice che e di caua minerale, St chi chel fi troua generarfi come iare 
fra certe arene aridifsime,8t e chi dice che glie artificiale fatto di cenere 
di certe piate,8t chi.chefifadi corruttiodi lauaeri , St di vrinecorrotte, 
8t fudord’huomin<. Aneor fi troua dVtfaltra forte fale chiamato fal gem 
mo,ouerfalpiecra, St quefto e minerale, lucido come gemma ,delquale 
L’ongaria ne abondantifsima.Faffene vn’altro artificiale, qual chiamato 
fal vetro,St chi, fal alchali,8t quefto fi fa di lifcia fatta di cenere d’vn’herba 
detta Gala,ouer Soda, St chi dice DVfiiea.St chi di felci, li piuchiamano 
quefta cenere alume carina, con laquale fi fa ancora il capitello per fare li 
faponi, 8t per difeccatione fe ne tra il detto fale per fare il vetro , onde e 
dettodalvolgo fal vetro. Trouafi ancora altre fpetie di fale come e fin- 
do, ilquale e negro.falembrot, ch’e vna compofitionedipiulifcie St vri- 
ne,fatte di cofe forti.compofto da gli alchimifti , dequali & per nome Sc 
per diuerfita di natura, per feruitio de 1’opere loro n’ha fatti, & ogni gior 
no trouan modo di farne molti, Ht per cocludere di qualunque cofa che 
habbi in fe afperitd mortificatiua , 8t che far fe ne pofla coi foco cenere» 
Tengo per certo>che aneor trar fe ne poffa il fale. 

DELLA GIALLAMINA, ET DELLA Z AFFAR A, 

ET DHL. MANGANESE. CAP. NONO. 

A Giallaminae vndemezzi minerali, cheaffai ha couenie 
tia co li metalli, St e terra minerale affai poderofa, di color 
gialligna. Trouafi nell’ Alemagna pilo alie cauedel piobo. 

St in Italia in vn mote che infra Milano 8t Como, St anco 
fe ne troua, fecodo c ho intefo,in altri lochi,come nel ter» 
ritoriodi Siena a Fofini, Stquafi al certo credo che ve ne 
fia,p eflerui anco attorno di tutte 1’alrre forte di m.inera, aneor che alcu- 
na hoggi nq fe ne caui,tna no e che cauar no fe ne pote fle, St che gia mol • 
te no ie ne fie vere, St chi di quata ne ha moftro,dice hauerla jniara a fon- 

E i i ii 




' t. S. DELL A P. 

der eo! rame,ma che non gli riulci.molto buona.ilchepote auenTre per 
efler nella (uperficie,colcauareentrando adetro forfepotrebbe meglio 
rare.o fofle perche no gli de tuet o il fuo foco.Hor.laflando il parlar di cal 
cofa,hauete da fapere,che quefta e quella terra, che per auanti v‘ho detto 
che tegne il rame in color giallo limile a loro, & credo che per fua natura 
fia di qualita calda & fecca fimile alia marcalsita , come laefperienzane 
moftra,attefo che per (e folanon fonde ma fi bruccia,& ogni fua foftan- 
za (e ne va in fumo,& in compagnia coi rame fi fonde>ilquale crefce otto 
per cento di pelb, 1’operation fua ve l ho narrata nella pratica dei fari ot 
tone, ne ad altro no fo che fia buona, & anco per elfer cofa poco cognita* 
poco d’e(fa fi puo pariare. La zapfera fimilmente e vnaltro mezzo 
minerale ponderofo, come metallo, che per fefolo non fonde, & in coin 
pagnia dicofevetrificatefa come aequa, &tegneinazurro , tal chechi 
vuol tegner vetri, o dipinger vafidi terra vitriati di color azuro adopera 
quefta , & a vogliadelfartifice ferue nelle fopradette operationi, aneor 
per negro.caricandole di piu quantita di quefta, che per azurro non com 
porta. Della simil natura aneor fi troua vnaltro mezzo minerale» 
qual fi chiama maganefe,delquale,oltre a quel che vien della Alemagna» 
fe ne troua in Tofcana nelle montagne di Vtterbo , & nella Salodianari- 
uera,a Monte caftello, vicino a Cara, fe ne ritroua.quefto e di color ferri 
gtio fcuro , Non fonde in modo che fene cani metallo, maaccopagnato 
co cofe difpofte a vetrificare le tegne in bellifsimo color pauouazzo , & 
co quefto li maeftri vetrari tegnano li !or vetri in bellifsimo pauonazzo, 
& li maeftri di vafi di terra, che voglian moftrar pauonazze le lor pitture, 
aneor fi feruen di quefto, Ha di piu ancora in (e certa proprieta, che me- 
fcolandone fra il vetro fufo il purga, & di verde o giallo il ia bianco,& lui 
per il longo foco vapora come fa il piombo al ceneraccio,del!aqual cofa 
alia pratica dei vetro,8c anco poi alia figulina ve ne diro piu a r • lplamete. 

DELLA CALAM1TA, ET LI VARII SVOI EFFETTI, 
ET VIRTV. CAPITOLO DECIMO. 

O M E fo che intendete delle cofe futte che quel fom- 
mo Iddio ha propn.amente , o per fuo ordine la natura in 
quefto mondo create, aneor che fienoatromi o picco- 
li vermi, nefiuna n e ftata produtta fenza qualcheparci- 
colar dote , laquale , fe in ogni cola , come vi e , non lem- 
pre la dilcerniamo , ne causa il defetto della vifta , dei 
noftropoco sapere 8c di manco pensare accuratamente di douer cer- 
carele cose occulte certamente quelle cose che hanno tali virtu intrin- 
seche come 1’herbe, gli frurti, le radici, gli animali , le gioie , gli metalli, 
' o altre pietre,per efier intese,hanno dibisogno della isperienza.Piu volte 
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'reiterando il lor potere.ma alcune che 1 hanno apparente, & che a tuere 
1’hore con li loro effetti ci dimollrano, non bifogna troppeautorita 6 fe 
de.come ci fi dimoltra per il fen(b della vifta.lo iplendore,& anco la varie 
ta de i colori, & per lodorato gii odori, & per il gufto h fapori,& per fau 
dito la melodia delle repercufion delfaere concorde,o la difpiaceuole di . 
fonantia. Similmete per tanto la morbidezza o 1’afperita, & tutte quefte 
cofe como vedete/econdo gli eftremi o medieta loro, ion riportate dal 
fenfo comune alia eftimatiua,per lediflintioni dellaquale fi difcerne tut- 
te le fpetieloro,cofi nelladilpoficiondel nocere come deIgiouare,& cofi 
fi palla , dipoi coi indicio pertutti li gradi delle perfettioni & imperfec- 
tioni c hanno.Talche chi ben con ia confideratione,o con la fperienza le 
cerca fpefTo le ritrotia.Et hora, per abbreuiartaldifcorlb, per volerui fol 
parlar della calamita & fue jpprieta^i dico che la calamita e vna di quelle 
cole che ta gli effecti fuoi apparenti alia vifta noftra per virtuparticolare 
in tal modo occulta, che la cau(a,ch'io (api dalli fapietifsimi naturali fpe- 
luiatori, c’han d’ogn’altra cofa pariato , quefta fino a hor non han cono* 
fciuca, dellaquale certamente,a chi ne gli gefti fuoi confidera» effer certo 
non puo fenza gran marauiglia,attefo che in quefta pietra par che la natu 
ra v’habbi mdlb certo fpirito di viuacita,anzi aneor che le non fi vegghi- 
no.par che gli habbi fatto,ho vogliadi dir,le mani. Perche veggo che no 
fol tira,ma piglia>& a fe riene intaccato il ferro, effetto certamete grade 
da far teftimonianza certa delle virtu,c’hanno falere cofe create,de quali 
apponto non fi manifeftano il lor poteri alii fenfi efteriori,& per nomi 
allongare in quefto,vi dico.Trouafi di quelta ta! pietra in varii lochi & di 
varie forti di colori, & con varie proprieta,quella che e piu nota e quella 
c’ha proprieta di tirare. Alberto magno feriue nel libro fuo de minerali» 
bus.al capitolo de ligaturis & fufpenfionibus lapidum, che non fol fi tro- 
ua di quella che ha proprieta di tirare il ferro , ma di difcacciarlo da (e , 
come luo oppofiro,& aneor dice trouarfi alcune c’han proprieta di tira- 
re a fe 1 oro & non i! ferro , & alcune il rame , alcune il piombo & lo fta» 
gno , & alcune alrre la carne humana & 1’olfa , & alcune gli peli, & alcune 
alere delfacquail pefce. Dico ancora effer d’tina forte che fi chiama olea 
rea, di che fe ne tra loglio.& vifaltra che fi chiama lapis aceti, di che fe ne 
tra l aceto, & vna di che fi tra il vino, fi che non manca a trouarne (e noti 
vnachejfducaapoftadegli huominil herba e’l fale, che dipoi doues’an- 
daffe far fi potrebbe,pet tutto doue fc fle» vna (alata, che hauendo dipoi 
vn piatto & vn poco di panefipotrebbe far collatione. Ma laffandoan- 
dar quefte cofe,che han dei fabulofb, vi dico che quella che e dalle noftre 
bande,& che ognigiorno vediamo & ne habbiamo larga notitia, & che 
mai inari ne lor viaggi adoperano,per ritornar la boffola fcorfa al fegno 
per fofferuanzadel noflropolo,dalqnal dicatio alcuni m quefta tal virtu 
procedere, quefta e di color negro feri igno , & e molto ponderofa , & e 
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materia mitierale,ancor che non fi fonde,& no fondendo non fi puo dire 
che contenga metallo. Perilche confiderando quali fieno li (uoi principii 
diro efier generata dellacompofition commune delle pietre eon aflai 
miftio metallica, quale oltre al colore la molto poderofita,& aneor aper- 
tamete il dimoftra il nafcere infra la minera dei ferro, & p quelle ragioni, 
come la natura vuole,che ogni fimile appetifea il fuo fimile,quefta appe- 
tir fi vedeil ferro,& cofi e vero in altre cofe, & di queftatal forte ho gia 
veduro vn pezzotato defiderar il ferro, che per cogiognerfi con e flo, non 
potedo co le fue forzela fproportionata quatita dei ferro a fe tirare,s’c 
fatta come viua,& moflbfi lei & andarolo a trouare. Di c a n o che fi tro- 
ua aneor di quella c’ha color biaco,& che quefia e c’ha jpprieta di tirar la 
carne,pchee molto potetea facilitareli parti delle done,legandolaalla 
cofcia deftra delle pgne parturieti,& diconoanco che chi la porta adoflo 
toccado la carne baforzadi rirare gli animi delle perfone a gran beniuo 
lenza,& mafsimamete fe farain effa intagliatola coniuntionedi Venere» 
& di Marte, cole caratere & imagin loro, che fi puo credere,eflendo per- 
fona chel meriti, & cofi ancora in tutte 1’altre {orti; aneor fi dice che s’in- 
taglian a ponti delle coniuntioni celefte varie imagini , quali difpolte ad 
acquiftar faculta,qual (cieze, quali beniuoIeza,& quali autorira & honori 
che di tutte farebbe buono hauerne p adepire noflxi appetiti con poca fa 
diga.Di quefta tal trofa gli antichi , fecondo che Plinio ferine nelle prims 
inuentio dei vetro,ve ne mefcolaro dentro mfieme eoi nitro, aneor dice 
trouarfi di qrta piu quatita & piu effettiua in certa parte dei mare indico 
doue v’e loco che no vi pofiano paflar k naui colegate cochiauagion di 
Ferro.Perche co la fua gran poreza !o tira dei legname fuori & le difcolle 
ga>& apredole»in fondo di-que! marfi fumergano. i)ieanoalcuniche!a 
tepoltura di Bacco rti fatta di legature ferrate, & rnefla in vn certo loco 
d’un tepio murato di calamita , p virtu dellaquale ftaua fufpefa in aere,il 
fimigliace fi dice di qlladi Maumeto Tutte, ouerk piu,anzi da vna in fuo 
ri,ha jpprieta di tirare,ma,(ecddo chedicano, tutte pdono i! poter & vir 
tu loro ogni volta che appreffo defle faravndiamantegreggio,ouero fe 
efla.o la cola c’ha da tirare fara bagnatadi larte caprino, ouer di fugo d’a 
glio.ouer onta d'og!id.Trouafene nelle parti nortre aflai nellifola de I.el- 
ba,&di pezzimolti efficaci. Horpefier q-ftadal feruitio maritimo & da 
gli horologettida fole in fuori, fecodoil mio poco capire,e cofa inutile» 
aneor chel fia bene d confiderare li fuoi efletti,non intedo diruene altro. 

D £ L L’ O C R I A , BOLLO, SMERIGLIO, 

ET BORACE. CAP. XI. 




’ O C R 1 A e vn mezzo minerale , comporto dalla natura di 
i^rcrra , &: tentura di giallo, caufata dalla fumofitadella mine- 
^radelpiombo , & e materia da per fe , fenzaalcun metallo, 
Rancor che mefla nelle fufioni aiuta afoudere le minere de 
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metalli faluatiche &agre,& ad altro non fo che ferua, Ce non alii pictori. 

I l bolo ancora e vna terra rofla vifcofa,che per fua natura confirettiua 
& difeccatiua molto,no ha odore ne fapore molto manifefto, & della fua 
roffezza credo che ne (ia caufa Ia fumolita della minera dei ferro > perche 
in compagnia defla & nelle fue caue fi ritroua. E medicina efficace cotra 
ad ogni veneno, & m tale effetto opera come la terra figillata,o forfe me 
glio.Soleuaanticamete venire nelle noftre parti d’ Armenia, hoggiie ne 
cauain Portugallo,&nell' Alemagna dei bonifsimo,& ne 1 ifola de Lelba 
gran copia. Seruefene li fifici & ceruficiin medicine conffrettiue& defec 
catine, & li pittori aneor Ce ne ferueno in attaccare l oro ne gli ornameti 
delle lor pitture,& li figuli nel color roflo,con che dipengano, coponen- 
dolo conia crera- Lo smbriglio fimilmente e vn mezzo minerale, com 
pofto in forma di pietra durifsima.di color negro, macinato aneor chel 
fia fatto fottile e ruuido & corrofiuo fopra alia co(a,doue fi frega,co effo # 
fifpianano Scconciano Stintaglianotuttelegioie Situttele forti dellc 
pietre dure,& cofi anconetta il ferro da ogni macchia & rubedine,con 
il taglio de vn pezzo rotto fi ricide el vetro,piu volte fregandouel fopra 
per quel verfo, ch’e di voftropiacere. La borrace e di due forti, cioe 
la naturale & l’artificiale,la naturale e vna pietra lucida, fafibile, di forma 
fimile al zuccar candi,ouer.(al gemino. Aneor che Plinio dica, che la fo(Te 
verde, & che non folo feruiua a faldare 1’oro infieme,ma anco a dipegne- 
re.Cauafene hoggi nell’ Alemagna , & facilinente fi macina & fa poluere» 
1’artificiale fi fa d’alnme di rocca & di fale annoniaco , & 1’una efaltra 
fpetie ha proprietadi facilitarelafufiondi metalli , Sc far che in(ieme,do- 
uefimette,fi vnifchino&faldino,&perquelk>gh oreficimolco fenefer 
ueno , fi nelle fufion delforo, fi nel di far fcorrer le faldature de lauori,in 
che h inno dibifogno di congiognereSt faldare piupezzi infieme. 

DELL’AZ VRRO ET VERDE AZVRRO. CAP. XII* 

A P O I che ho coininciato a dirui de mezzi minerali, che 
(erueno per colori,vi voglio dire ddfazurro & verde azur- 
ro, accio fappiace che cola fono. Et prima vi dico 1’azurro 
dfernedi due forti, 1’uno chiamato dalli pittori azurro ol 
rramarino,& 1’altro azurro dell’ Alemagna ,1’oltramarino 
e quello che fi fa della pietra chiarnata Lapis laruli, laqua- 
k e la propria madre della mineradeiroro, quefta fi macina & lauafi, 
& fidifpone a certa fottigliczzadeimpalpabilita, & dipoi con ordine 
di certi paftelli fatti di gomma fi fa ritornare al fuo viuo & bel co- 
lore > & fi affinifee , & afeiuga da ogni humidita , & quefto di tue- 
ti e il piu ftimato , il quale e lecondo il fuo colore , & (bttigliezza c 
da pittori pagato buon prezzo . Perche non (olo moltra in opera mol- 
tavaghezza, marefiftealfuoco & aeque» tormenti che gli altri colori 
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supporearnon poflano. Qu-dlo azurro che fi chiama della Alefmgna-e 
tentura di Fumofitadi minere d’argenco. coltanettamente, raschi.indo 
sopra alie pietre, doue fi vede per laesalarioneeflercompolhdaquale Ia 
uano & sottilmente piu che poflano la macmano . Similmente il verde 
azurro e vnaesalationedi mineradirame, chabbi mescolamento d ar- 
gento^ quefta.secondo It mescolamenti di piu &di manco, e piu verde 
& piu azurro,& secondo la potente esalatione della minera, aneor in piu 
& manco quantitd.Quefto ancora con diligenza sopra alie pietre tente fi 
cogIie,aflottig!iafi macinandolo,& lauando fi purga, & quello , che e piu 
sottile & di color piu vago,del!i maeftri pictori e piu ftimato. Delche 
ve ho voluto dar querta poca notitia, per efler cose minerali, & perche ve 
dendoli sappiate quel che sono. 

DEL CRISTALLO ET IN GENERALE DI TVTTE 
LE GIOIE PIV NOTE. CAPITOLO XIII. 

A V E N D O V I detto auanti della calamita, della zafFa- 
ra.fineriglio, &manganeFe , cofe Forfe piu participanti di 
pietre che di metalli, m e venuto volontadi volemi deleri 
uere aneor dei criftallo,& con eflo ancora d’una parte dei 
le gioie piu note : con tutto ch’io lappi che le fieno colc 
che non vanno ntllordine de metalli, ne anco di mezzi mi 
nerali. Perchc in vero non fono,neruno,neraltro,mafono pietre, & han 
no natura di pietre.ma fieno quel che fi vogliano,per non vFcire della ma 
teriaprincipiata,diremochenelle fpetie loro fieno efletti minerali fico 
me fono.rilpetto a colori, & mi parebbe errare , dandoui notitia a tante 
altre cole gioueuoli,fe non vi delfe quefta di piu»fe non per altro, per co 
no(cere,chea vngentil huomo e bello ornamento 1 hauerdi tal cofe co- 
gnitione, &: come mi Ion propollo cominciandomia dirui delcrifiallo, 
vi dico che e vna pietra trarparente.lucida & chiara, comporta dalla na- 
tura con predominio acqueo.Talche da molti contra a 1’ordine delle co 
fe naturali e ftato creduto,che la natura 1’habbi generato di pura aequa, 
per forza d’una potente & perpetua frigidita , che e concinuamente in 
que monti &luochi, doue il fi troua, ne quali mai l'acque&le neui per li 
grandilsimi Freddi difgiacciar non fi poflano, & quefta tal lor oppenione 
l’han cercadi prouar codir,che’l criflallo aneor ntiene la natura dell’ac- 
qua giacciata, quale e,oltre a quel che dimoftra neirafpecto,che fel fi met 
te nellacqua, come aneor Fal giaccio , vi galleggia lopra,Fenza andare a 
fondo. & anco dicano di piu , che le vFa metterne Fotto la lingua , de fi- 
tienfi per la lua Frigidita & humidita , che rende, & che lo fpegne la fic- 
cita della Fete . Ma tali cole , aneor che le Fudero tutte , che non Co- 
no , confiderando, non concludano che fia aequa, perche il medefi- 
mo ancora Farebbe il Diamante, il Berillo , 8c pero non mi par da 




DEL CRTSTALLO a> 

credere chel fia aequa pura,ge!ata,& fattaindi(Tblubile,come dicano,jp 
che e piecra cofi datla]natura generata , & dipoi fe qfto fofle in queluo- 
chi doue fpeffo pioue,& tante neui meteenoper freddo tutte ghiacciaf 
fero & no fi difghiacciafer mai,& femp fi couertiffero i criftallo, vi fareb 
beno niaggiori le montagne dcl criftallo che qlle delle pietre. Dipoi io 
fo che ogni corpo delle cofe iferiori bifogna chel fi a copofto p forza di 
quattro elemeti, che fe qfli fofle aequa pura da p fe,ftar no potrebbe.an 
cor che mi diceflero che fopra alia terra acqna pura non fi troui. Per il 
che cocludedo vi dico.o che a tal copofto e bifbgno, edendo aequa, che 
la natura difecchi de l’humidita,o v’aggioga dei terreftre p petrificarla» 
fe cofi ha participatione de gli altri dui elemeti fupiori,ancoqche d’efle 
ve ne coueniffe quadra poca,& tenedo fermojche ogni biaco lucido fia 
acqueo o aereo, diro il criftallo efler di foftaza acquea co terreftritd fot 
t.le co molto aere & poco foco>& pero e frigido, & fe e che nuoti fo- 
pra allacqua,Similmente fi hada dir de 1’altre gtoie p effer aneor efle ac 
quee.ma fecodo il piu e’l manco della miftion delle foftaze elemetali va 
riano le lor nature, aneor che di tutte, come ancho de metalli, la lor ,p- 
pria materia fia acquea.Pur quefte come qlli no fondeno nel criftallo p 
foco come ghiaccio in aequa fi rifblue, ilche farebbe miftione fe gli al- 
tri elemeti non rimpediffero.Perd baftiui di tal materie pigliarne qfto 
vniuerfale dettoui,& cauar aneor d'eflo vn’altro vniuerfal piu riftretto» 
che cotiene vna cbpofitio de materie daflai piu pfettione,& quefte fbn 
ledue fpetie delle gioie,cioe!e lucide & le opache, infra lequali aneor 
che tutte fien nel ordine delle pietre, e certa differeza’di fpetie , &anco 
di perfetione. Aneor che in ogni (petie fia lapfettionfuapropria,come 
nelli gradi delle pietre, ouero di quella de porfidi,de ferpetini, de parra 
goni,de graniti.de mifti,de marmi,& macigni,& fimili,& come infra li 
metalli quella dell’oro,deirargento,del rame, dei piobo,& de glialtri.Sc 
fra le gioie lucide e quella dei diamare,del rubino,dello fineraldo,& dc 
zaffiro,& delfaltre fpetie,& fimilmete delle opache, il fardonio, il nico 
lo,l’aguta,St ogni altra fecondo lelor differeze.Dellequali.voledouidi 
redogtii vna particohre.accrefcereitroppo il volume, ancora che al- 
cuna volta fopra a cio penfando,per voler intedere glintrinficilorpar- 
ticolari, mifonriIolutoadire,&cofi dico parermi molto piu difficili 
il coprendergli.che non fon quelli de metalli, fi p effer molre le fpetie,fi 
p haucre certe miftioni, fecodo me,fono incoprenfibili, come e ia luci- 
dita fulgete dcl diamate,la piena roffezza dei rubino, la verdezzadello 
fmeraldo , & fimili colori . Dellequali cofe gli ferittori fe nc pafiano in 
gen erale co dire, che tutte le pietre cofi,come tutte 1'altre cofe, fbn dal- 
la natura produtte di foftanza acquea terreftre cole neceffarieaggiun- 
tio n de gli elementi , fecondo le fpetie delle cofe , & le pietre fecondo 
ch e appare , la natura ne produce di tre fp # etie , & ogni fpetie duude in 
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fnoltc Ipetie fecodo le miftioni,& la prima diremo che fia qlla delle pte 
tre di maggior terreftrita,che fon qlle de moti, che feno comuni a tutti 
li luochi.La fecoda e una fpctie,infra le dette pietre comuni & le pietre 
pretiofe lucide,che fon le gioie opache. La terza fopra a tutte fon le t ra 
fparenti & lucide . Delia prima laffaro ii parlarne , nella feconda vi e da 
cofiderare la durezza & pfettio de lor colori & virtu , dellequali alcunc 
fon biache,come il carneo, alcune altre negre,alcune altre roffe, alcune 
altre vcrdi,& alcune altre mefchiate di colori, lun da 1’altro p miftioe al 
terati.il fimile interuiene alie terze fpetie delle trafpareti. La pria delle 
quali il diamate, pietra rifpetto allaltre pietre piccola & lucentifsima , 
anzi fulgete & di durezza incoparabile.Maprima che piu oltre pafsi, vi 
dico che ogni biachezza,che nelle pietre (i troua,e caulatada caufe bia 
che & pure, Et le perfpicue da molte biachifsime,terreftri & acquee co 
gionte infieme,& la molta lucidita fulgete vie da molta durezza I mate 
ria terreftrelucida.Ognibiachezzae foftazad’aered’acqua , congelata 
nella cofa,co certa inclinatione & forza di materie purgatifsime,lequa- 
li,comelinee,d qlla materia terreftre vnitamete cocorgono, & cofi d’ef 
Ce infieme benifsimo coftrette,& di comiftio ferrate fi forma ii diaman- 
te,il berillo,& ogni altra pietra lucida fenza colore,ma co piu & manco 
perfettioe, fecodo le foprabudaze,o il difetto delle materie, metre che 
cofi fi copogano.Dipoijfecodo li lochi Sr^pinquita delle minere,fi van 
no in varii color tigniedo,& in quelle che fon daeflelotane, come ilbe 
rillo.il criftallo.il calcedonio e lalabaftro,che fon pietre piu acquee che 
aeree, piu che no e il diamate, fuccede il cotrario , & fi ftano nel effer in 
che le fi formano.Ma pche quefte fon cofe de oppenioni & da ftare 1 16- 
ghe difpute le laflero dapte.Ma p no lafiar di dirui qlche cofa della mia 
,ppria oppenione.vi diro dunq;,che folo credo che la natura nella terra 
tali cofe create l’habbi,come inuidiofadel cielo, p farleemulealle cofe 
fue, come fi vede che nelfacquaM facto prefa emutatio dalla terra d’o- 
gni forte aiale.cofi anco qfte a fimigliaza di ftelle le habbiapdutte.vede 
do tata lor varietadi colori &tantilor virtuofi effetti;& che fia il vero, 
cofiderate vn poco la rifpledenza.la durezza & belta d’un diamate, o ql 
la d’un rubino,o d’un fmeraldo.o di qual fi vogli altra gioia,& cofi anco 
le virtu &poteze»che fi dicc,& che creder fi debbachabbino, certo ve- 
drete che l’oro,& ogni altro minerale fopra auanzano,& pero comeco 
fepretiofe &diuine, perhauerne,cercarfi debbano.Malafiandohora 
ilpiudifeorrere fopra a tali cofe in commune, cofi, come v’hodetto 
in particulare dei criftallo, ho in animo anchora dirui dalcune altre 
gioie,cominciandomia dirui dei diamatite, ilqualee , comefapete, 
vnapetrella piccola, angulare, lucida, trafparente &duri(sima , che la 
maggiore , fecondo Ia fama, che al m oudo fino hor fi fia trouata , e po- 
co men de vna mezza noce >(( &per quanto intendo hoggi fi trouaap- 
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preffo $oliman>imperatorde turchi, & vn’altra n’e in Roma , chelhali 
ftntita tii.N.S.nella picatura dei mato Papale,poco menore della fopra 
detta,la qualitadi qfta pietra e lefler fopra a ogni altra cofa durifsima » 
& fopra aogni altra lucentifsima & trafparente , & fe con 1’arte la pelle 
cfllafuaterreftriti eleuata&dipoidatogli il luftro,fe fotto defla fi met 
te color nero lucido diuenta fulgetifsimo.Per fuoco la fua eftrema du- 
rezza no fi mollifica, ne co ferro alcuno t 3 gliar fi puo.Talche da ogni co 
fa creata e indomabile,dal fangue dei becco ben caldo in fuori,col qual 
fi frange Scricide, & mafsime fe talaialeha prima beuto piu giorni vi- 
no & pafeiuto di petrofillo & filer montano, 1’arte dei fpianarlo & farlo 
lucido,& di ridurio in forma quadrata,biflonga,o angulare,e vn longo 
& continuo sfregarlo con vn’altro diamante, & conia poluere di fe me 
defimo a rotarlo fopra a ruote d’acciaro temperato , & poi di rame,& 
poi di piobodecodo li termini a che fi va coducedo. nafce qfto i India» 
in Arabia, & i Ethiopia nelle caue delforo, ma gli troua dipoi chi le are 
ne di quei fiumi laua.Troualeneancoin Macedonia, & nellilbla di Ci- 
pri,ma qfti aneor che fien trafpareti,fon di color piu lcuro,& hano mi- 
nor durezza che gli alrri.Quati fe ne troua fcdo la rocca tutti fon de,<. 
forti, delleqlialcui fono chiari,&altrisoche hano certa ombra piu fcu 
ra.& qfti fon durifsimi,& li terzi fono alqto gialligni, la qrta hano il vio 
letto, la qnta quei che pedeno i verde, la fefta quei che pedeno in roflo» 
Ia forma loro q^ti fi trouano e fatta a modo di due piccole piramide co 
gionte co fei faccie giufti(sime,tal che 1’una fa bala a 1’altra. Attribuifca 
legli molte particolarvirtu,& tate piu poteti q,to laramaggioril pez- 
zo,& chel fara fenza macule,& mafsime fi e come dicono,chel fialegato 
in orojoueroiacciaro portato in dito.otiero legato al collo.!La prima 
dicono che attrahe robba al patro fuo & fallo ricco,che le glie grande» 
la ricchezza fe gli vede,& anco il fa grato & amabile , & che lo fa ficuro 
dell’inlidie,& lo defende da ogni veneno, & che qlle done pregnati che 
lo portaranno al braccio deftro legato,eflendo greggio,portaranno al 
giorno dei parto co maturi tala lorcocettione,lega cola plentia fuala 
virtu della calamita,che tirar no puo il ferro, & fe l’ha tirato & pio il laf 
la.Quefto,per la fua durezza, tutte 1’altre gioie taglia,& fora, & le ridu- 
ce in qlla forma, che 1’artifice vuole,& alii fculrori delle gioie aflai aiuta. 
Dicono gli filici per gli fuoi effecti , ch’cgli ha natura della terra ^>pria 
fredda & fecca.Molti fon, c’han creduto, & credano, che plbne in cibo 
fiapefsimo veneno della vita, dei che fon in errore, ma ebe vero chedi- 
fpone& termina la morte certa, pigliadone.no come veneno, map con 
tufione dello ftomaco,dalqual mai a 'ch’il pigliafp la fua grauezza,la na- 
tura ftaccar nol puo,& coli corrompendolo il fora : che quali il medefi- 
mo farebbe il vetro macinato . Et quefto vi ho voluto dire perleuar- 
gliapprelfo di voi queUarico chel volgoglida chelfia cofa maligna» 
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IIPPRSSSO d quefto v’e il Rubino,quale, molti,quado e pezzo gran 
de oltre al lblito,per magnificarlo»il chiamano carboncolo , quelto e 
delle lpetie debe pietre trafparenti,c’hanno luciditd,il fuo colore e ro£ 
fo pieno afciutto & non gra(fo,ma fulgetitifsimo,& per la fua molra fui 
geda& color e molto lieto alia vifta,ha in le durezza grade,ma no pero 
<31 to il diamate,li filici (peculatori dicano effer di natura calida, giudica 
dop il colore.Trouafene ILibia,&i India, cociafi,pche meglio il color 
fuo demoftri, in forma di tauolctte,no molto grolfe,riquadrate,c6 for 
«adi fregar eonefmeriglio fopra aruotedi piobo.Le virtu fue Ion mol 
te,le principali so di rallegrare il cuore, & giouare cotra d ogni veleno, 
£c mafisimecotrafaerecorrotto da vapor peftilete.jDicono che la ma- 
tre,doue fi genera, e’l balafcio, quale aneor eflo e pietra rolfa,ma applfo 
deflo di colore minore & piu fpar(b,fmortigno. Il fuo fratello dicono 
efler il granato, aflai fimigliante in colore, ma no fi afciutto, ne di tata 
durezza,& iecodo il parer mio, no e dvn grapezzo di tanta pfettione» 
aneor che alcuni dichino chel loprauanza.Credo forfe che efler potreb 
be in qualche particolar virtu , come anco le fpecie de gli hiacinti,per 
alcun fi crede.che non folo preuaglino a rubini,ma ogni altra gioia, nie 
tedimeno,ne di prezzo,ne di vaghezza,fecondo il mio parer, no vi s’ac 
coftano,la diminutionedclla bellezza & prezzo di quefti, come aneor 
di tuttefaltre gioie , e quando fono adombrate le lor chiarezze di ne- 
grezza o d’albedine , che come vna niuola fparta fpeffo fe lo va diffun- 
dendo per dentro.o in tutto,o in parte, di forte che lo tolga la quanti- 
td, olaequalita dei lor colore, che in tuttee cola che molto fi vede. 
LO smeraldo, (econdo il parer mio,vniuerfale efler debba le no 
nel fecodo al fermo nel terzo luoco delle gioie nominato,& anco, che 
io lappi,chel vi fia cofa notifsima , Vi dico che glie vna pietra precio- 
la, molto ftimata,trafparente , dura, & fulgentifsima, carica d’un color 
-verde,inc6parabile d tutte 1’altre verdezze , & tal fulgenza di viriditd e 
penetrabile nella vifta de gli huomini,& co giouamento,comc cola gra 
ta,la riftora,eflendo ftracca,Gli efperti lapidari dicono trouarfi di que- 
fto.xii.fpecie, ma infra tutte le miglior fon qlli , che fon piu puri, verdi 
& piu duri , piu afeiutti di graflezza & aneor piu refplendenti, & credo 
che dir voglino chel fia nelPordine d’efl'o tutte le fpecie delle pietre ver 
di lucide,quali fecondo piu & meno perfettione, faccino per gradi tal 
differenze (econdo le ragioni & luochi , doue le fi trouano,o che lo in- 
teruenga quel che interuiene in ogni fpecie di tutte 1’altre cofe di piu & 
manco perfettione. Dicono hauer in (e molte virtu, & la prima di tutte 
c feflere remedio ottimo contro d ogni veneno, pigliadone fino a otto 
grane d’orzo,auantl pero che veneno nel patiente pigli il fuo vigore, 
Per ilche dican lenzadubbio guarire,fenza perdere ogne.o peli,o fcor- 
tarfi dclla peile,come fan tutti gli altri , Prohibifce aneor il morbo ca- 
duco 
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duco,portandolo al collo, & portandolo in dito legato in oro , & in efio 
: guardando fpefio.riftora& fortifica lavifta, & aneor dicanocne fabuo- 
i' na memoria, 8c che mantienc 1'huomo (ano & allegro > & che glte concra 
alia lu (furia, & per cofa veri (sima s’afferma, che tenendolo adofio quando 
s’u(a il coito, in molti parti (i frange Come (I trouino,ouer donde queili 
i propriamente venghino dal'c bande nofire non (o che fi (Ippi bene Di* 
cano alcuni feritton che li migliori fi trouano nel nido di Grjfoni, alcu- 

i nialtridicanoche venganodi Scitia, alcuni altri da Batriani, alcuni di 

ii Egitto de colli, & alcuni d Arabia, ma venghino di donde fi voglino,hab 
biano da credere che tutti Thebaidi fieno tenti per virui & potentia dei 
le minere dei rame. In Cipri aneor dicatio trouar(ene, & che nel medefi' 
mopczzo, aneor che piccoli fieno, ve ne (ono di quelli chcfonopiu & 
manco verdi, alcuni altri fono channo pet tutto certa viridita gra(la,chc 
gli ofcura& gli ta ciechi,& alcuni altri fono chel hanno piu dilatata-Tal 
che facilmentetrouar fipofianoli gradi a tuttelefpetie , er forfe a piu 
che non fi dice, tutti fono lapilli piccoli et di varie forme.Concianfi li piu 
rilquadrati et piani tn tauole , et fanfi perlucenti con !o fmerigiio et tri- 
poli,coine ilpiu delCaltre gioie>et di piu, perche piu dimoftrino la loro 
veridica, fi cauano (ottcralquanto nel mezzo , accio laer facci refkfsioni, 
et che per tutto equ ilmenre gli pofiegga.G!ifificidicano lo fmeraldo et 
fer per fumaturi freddo cr (ecco. ( i zaffiro, comealtregioie,c 
vtia petrella lucida et trafparente con aflui darezza tenta dazurro con li 
migli. nza dei color dei cielo , quando a noi fi moftra ne! piu bel (ereno* 
et Ji quelli ancora fe ne trouano di piu (petie.ee li migliori fon !i orienta 
li etpuofelo far, per dare illor colore, tenendolo m oro fondutoet foco 
hore 24.ee con queftili barri concraficendo nelia forma il diamante,cer 
cano d ingannar la gente.Reftarni di douerui dir dalcune alrre, cheper 
gradi (uccedeno allederre, ma perefier materia croppo longa a voler in 
particulare dir di tutte,lafieroleda parte tanto piu.quanto co laragion 
di qneitapoca difcrittione.che v ho facio potrecedi moltedap voi co- 
prendere aneor ch’io vi promettode (ddio mei concedera, a dir tutte le 
pietre et geme, et faruene vndi particolar trattato, perefier cofa molto 
vtile et honoreuole a vn gentilhuomo hauerne luce, et (aperne pariare. 

DEL VETRO, ET IN GENERALE DE GLI ALTRI 
MEZZ1 MINERALI. C A P, XI il. 



OTTO il medefimo colore, chevhodetto nel capi- 
tulo auanti dei crifiallo , er de alcunealtre gioic, polfo 
molto meglio , et con molta piu icula dirui hora dei 
vetro > corne per edet vn de gli efferti , et proprii frurti 
iellarte dei foco, Perche ogni producto che fi troua 
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nclle interiora della terra, o glie pietra, oglie metallo, o glie nel nume- 
ro de mezzi minerali. Quefto , come fi vede , fomigliaogni vno , aneor 
cheognifua dependentia vengadallarte, & pero mi par, auanti ch’io 
arriui al loco proprio dellarti, douerui di quefto bellilsimo compo- 
fito mefcolato conlarte trattare, & metterlo nel numero de mezzi mi- 
nerali, Et cofi in quefto capitolo vi diro d’efi'o , non come mezzo mi- 
nerale proprio, ne anco come metallo, ma come materia fufibile & 
quafi fatta mineral dall’arte 5i dalla potenza & virtu dei foco , nata 
dallafpeculationedeibuomingegnialchirmci, per mezzo de quali in 
vna parte fi fona imitati li metalli , in vn’altraladiafjniti,& refplen- 
dentia delle gemme , certo cola bellifsima , & da non la douer lallar nel 
filentio fepolta, prima per confiderar quanto 1 arte habbi faputo trouare 
& dipoi, eflendo per laluabellezza materia tanto grata , per farne vafi 
da bere ; & infiniti ornamenti , ne gli appettiti de gli huomini* Inco- 
minciarommiadunque a dirui in fauore degliarchiroifti come da lo- 
ro pervoler far le gemme , credo che folle trouato , che per non poter 
leaquella perfettione arriuare , come anco interuiene de metalli , li 
habbino fatto quefto bello & vago produtto dei vetro . Aneor che 
Plinio dica che fu trouato a calo in Soria nella foce dei fiume Belo , da 
certi mereanti , che dalla fortuna dei mare vi flirono Ipenti , & vi far co- 
ftrettifermarfij&alquaoto per cibarfi fcendere in terra, & nel cuocere 
le viuandelilalsidiquelloco videro conuertiti in materia fluente &lu- 
cida , fopraalche andar penfando, parendoli bella , & al partire delihcr- 
be & de iafsi con efsi portoraoo,8t coli dier principio a far il vetro . Ma 
lalfando horda parte i! parlar di quefto , & come folle trouato, ilche 
fia come fi vogha o da mereanti o da lingeniofi althimifti non im- 
porta y lar te e qudla che gli ha dato 1’efiere conii molto ifperimentare, 
& con 1’aggiogncre & leuare come glie parfo , perchc , come fi vede , gli 
-antichi la calamita,il nitro, il criftallo varie pietre lucide v’aggiogne- 

uano , li moderni , imitandoli , mi par che habbino tanto fatto che for- 
k fi puo credere cheandare poco piula con quefta arte fi polia. Per- 
che, come fi vede, fe nc fa infinite bellifsime opere, & e materia chel 
fuo corpo, come vediamo , e tralparente & lucido, & con foftanze & 
odor di metalli liregnedogni forte colore chelivuole , per talmodo 
che singanna il indicio a bcnpratici della vifta nella vagheaza delle 
gioie>& fe per forte fi potelfe con 1’ingegno far tanto,che fi troualfe mo 
do che non folfe fragile, come giafidite chefitrouoaltempo di Tibe- 
rio imperatore, foria cofadaftimare perbellezzapiu lifuoi lauori » 3c 
per facilitd di condurli , che qual fi vogiia altro metallo , aneor che folle 
oro , per la fua tralparentia & luciditd . Oltrc che nella qualita fna e cola 
molto pura, & e nel fuoelTer proprio quafi incorruttibile, nedilui elee 
rugginc. Non efala odore ofoporealcuno, ne fputafuore alcunatea. 
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tura» come fanno le male miftion di metalli . Et certo » in quefta parte » 
1'arteauanzala natura, quale aneor che habbi produtto il criftallo & 
tutte 1’altre lpetie delle gioie,affai piu belle di quefto, non s’e trouato per 
aneor modo di poter far di loro, come fi fa dei vetro. L a p r a- 
t i e a delquale , per volerlo coniporre , & dipoi lauorarlo e quefta , 
Si piglia primamente della cenere fatta d herba cali» che viene di So- 
ria, & anco intendo, fecondo che mi dice il Reuerendo Vefcouo di Ma- 
galone , venirne avnloco infulRodano di Francia , ch’c vefcouado 
ftio . Hor quefta tal cenere chi dice che la fi fa di Felce , & chi D’ucnea, 
qual di quefte horfia non importa, fe ne piglia quella quantita, che 
amaeftri pare, & con aequa bollente meffaui fopra fi fa vn capitello 
forti fsimo,& quefto a poco a poco colato &fattochiaro per ebullitio- 
ne fi difecca, per fin che fi compone in vn fale acuti (simo , & quefto 
cquel fale, cheauanti v’hodetto alochi de fali, che fi chiama lal ve- 
tro, oueto fal alcali,& di quefto cofi fatto pigliano vna certa quantitd. 
Et appresso pigliano di quelle pietre viue & bianche di fiu- 
me, chefichumanocogoli, chefono alia vifta chiare & frangibilt, & 
c’hanno certo afpetro di vetro, & quando di quefte non poflano hauere, 
fi piglia m loco deffe certa renella bianca di caua, c’hanno in fe certa 
afpenta ruuida>& cofi, di qual di quefte, prefe duc parti , & vna di detto 
fale,& a difcrecione vna certa quantita di manganefe,& tutte le dette co- 
fe.bcn mefcolace infieme, fi metteno in vn forno di riuerbero, fatto per 
tale effetto, che e vn tre braccia longo , & due largo , & alto vno , et fo- 
pra , perviade riuerbero , fc li da con legna tanto di fiamme gagliarde 
che infieme tal compofitione benifsimo fi fonda , et che tutra fi conuer- 
tainvnmaflo. Laquale operatione cofi fatta fi fredda, et dipoi fi caua 
fuori et rompe inpezzi , et quefta c la materia dei vetro , che da mac- 
ftri e chiamata fritta , che e materia giaconuertita informa di vetro, 
ma e cofa mal purgata. Hora per finirla di purgar , fi fa vna for- 
nace di forma tonda , murata di matten crudi , fatti di terra, che non 
fonda, ne calcini per foco ,chel diametro dei fiio votofia braccia quat- 
tro in circa , et alta (ei , adattata in quefto modo . Prima sia in 
effaadattata avia dei foco che conduca le fiamme in mezzo della for- 
nace, et attorno alcircolo da baffo vi fi fa vna ingroffatura d'vn tre 
quarti di braccio, (opra allaquale vi s*ha da poftareli conconi , chehan- 
no a tenere il vetro, et quefta deue effer alta da terra vn braccio in cir- 
ca, et attorno, per poffamento della volta, vi fi fanno cinque, ouer feiar- 
chetti ben fatti, fotto liquali vi fi fanno lebuchettcda poter veder den- 
tro et pigliar il vetro, per lauorarlo, quado fi vuole, et dipoi fopra fi fegae 
la volta et fi copreil vetro;et foloin mezzo vi filaffa d’aperto vna bucliet 
tad’vnpalmo,oimnco,etfopraaqfta voltaancorfi fa vnaltra volta, che 
ferra et copre il tutto , alta da qlla prima vn due braccia , perdie ftiecia il 
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fornodirmerbero. Nelquale e ilrefreddatorio de latiori che fi fanno, 
Perche, fe in quefto non riceueflero vn certo temperamento daere, 
turei li vafi,fentendo il freddo,come finiti gli haueflero, fi romperebbe- 
no> & a quefto fifa vno aperto dalla banda didictro, rxtratto atrom- 
ba , che dal piano che e dentro intorno fopra alia volta , doue fi pofano 
li lauor fatti. con vn ferro longo tutti ad vno ad vno freddi deftramen* 
te in treo quattro volte, accoftandoli alia bocca , fi tira fnori .Hora. 
— in quefto forno, cofi fatto,fopraal murello della piu baffa volta, propin- 
qua alia forza dei fuoco,fi metteno fei, ouer otto ,o piu conconi,ouer pi- 
gnati che fi chiamino, fatti di terra di Valenza, o di quella di Tre- 
guanda,o daltri paefi , che per proprianatura longo tempo refiftino- 
al foco , & che fi a ben maneggiata , battnta , & netea da ogni fuftblino, 
etqueftifono quevafi,che tenganonelle fiamme il vetro a purificare, 
& mantenerlo fulo; & della medefimaterraancora fi fanno li matto- 
ni&lamalta con che ft murano le fornaci, mafsime li lochi doue den- 
tro il foco ha piu da continuare, &fuori fifacinque , ouer fei mure, 
conarchi, congionteda capo, come coftole,alla fornace, per foftenca- 
mento di tutta la machina, grofTe tre quarti di braccio . L i c o n - 
coni fopradettijouer uafi, fi fanno a torno da maeftrifigoli, con tal 
terra benisfimo concia per grandezza alti tre quarti , & in bocca & 
in fondo larghi mezzo braccio , & grosfi due dita , o poco manco, & al- 
ti un braccio , & quefti Fatti e qual di continua groflezza, fi laflano fec- 
care allombraa poco a poco benisfimo, Dipoi a fei, o otto meli 
che fon fatti , quando fi uoglian mettere nella fornace , per cominciare 
a lauorare, fi ritura con un muro dfiinquarfo quelluoco , che (otto gli 
archetti laffafte aperti & ui fi lafia tantodi buca , cheun didetti uafi ui. 
pofla entrare,& di poi ui fimerteil foco , & fi continua tanto che la 
fornace fi a tutta benrouente,& in quel tempo medefimo,in quella 
fornace di riuerbero , che fi fa la fritta dei uetro dettoui , ui fi mettono 
tutti gli conconi ,che uolete mettere nella fornace, & qualche piu di 
relperro, & con foco lento ficominciano a lcaldare, & leuarli lahu- 
midita, & dipoi crefcendoli ilfoco che sanfochino & fi fanno benifi 
fimo rofsi , liquali quando li maeftri cofi li veggano , & che hanno fatto 
proua di reggere fenzasfeuderla , come ben fpefio, per ritirar che fala 
terra, fanno , copreno la bocca al forno , & con tanaglie o ferri a rale ef- 
fetto adactati,con quanta piu celerita poflano, gli cauano fuor della for 
nace,doue fi fon fatti caldi & a vno a vno gli rimettano nella fornace fat 
ta per lauorare il vetro , & acuratamente s'acconciano alor lochi, & ben 
di nuouo rifcaldati sempino di fritta o d’altri rottami di vetri,& co ter- 
ra murando riftrenganola buca della fornace laflatoui» &d’vna grande 
nefan duepiccole per vnadefie, che 1’operario cauar pofla con lafua 
canna il vetro dei concone,che vuole, per lauorare , &al’altratienel’al- 
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tra canna di ferro permantenerla calda , con vn po/amento fatto di 
fuori auanti a efle buchette de vn marmo piano, meffo fopra a vno ar- 
chetto» & fopra a tal piano (i fa di terra vn riparo auanti la buca dei ve- 
tro con vn fuftentacolo di ferro , che ferue alia canna > e’l riparo (erue 
per fchermo alia vifta de gli operari, & cofi fi fa atutti lilochi douc 
ftatino li lauoranti , & cofi fatto & tutto bene ordinato fi feguita di da- 
re il foco gagliardamente alia fornace, per il quale infra due giorni 
interi, dapoi che mettefte la fritta mefhndola nelli conconi alcuna vol- 
ta,fi troua purificata & fatta liquida, &allhorafipuo cominciatea la- 
uorare,o prima, fel fi vedela materia, mediantelaproua, difpofta , & 
cofi auiata fi va feguitando tutto il tempo che fi vuol lauorare , o che fi 
puo, rifpctto alie materie chehanno, ouero alie calde ftagioni. 

I l voco per tale eflercirio vuol effer fiamme di legname dol- 
ce & fecco , accio le faccin chiare & fenza fumo. Nellequali quanto piu 
longo fpatio il vetro fi tiene piu fi purifica & fafsi vnito & lucente , & 
li lauori vengano fi (si & fenza nicchi & fenza vefcighectte>& li lauoranti 
ancora piu facilmente illauorano. Non voglio mancarediil 
dirui , prima chepiuoltrepafsi, per effer cofa moltoneceffaria, che 
feaduerta cheli vafi che fi metteno in fornace nonfieno in alcuna par- 
te sfefsi , & che nel foco fieno molto ben cimentati & che regghino. 
Perche non reggendo , quando fono in forn ce, mal fi poflano cauare, 
& mai fenza vna gran fatiga bene acconciare , & non gli acconciando 
fempre verfano & verfando il loco d’vtilc rendeno gran danno. 

R e s t a m i hora a dire come quefta compofitione per fococofili- 
quefatta & ben purificata fi lauora , Ben che e pofsibile perlauorarfe- 
nein moltilochihibbiatebenifsirno veduto, pure a cautela vi dico, 
che e cofa che fi lauora calda , & ha in fe vna faciliti grande, & per tal 
fua facilita & gran copia chefen’ha> fenefa in infiniti lochi & infini- 
te forte di lauori, lauorafi foffiando in edo con certe canrte di ferro con 
1’alito de gli huomini,dellequali ogni operario ne tien due fottilmente 
fatte longhe vn braccio & mezzo in circa » & con vna defle caua il ve- 
tro dei concone attaccandolo alia ponta apoco apoco, come co- 
fa vifcofa, auoltandouel fopra, ne pigliano quella quantiti che voglia- 
no,acconciandouelo come vna pallotta,& cauato che 1’hannoda prima 
cofa il premeno in fixi marmo.voltando & riuoltandolo accio fi vnifca, 
&dipoifoftiando per lo vacuo della canna nefanno come vnavefica, 
& girandofelo fopra alia tefia lo aliongano di forma , ouero in vn cauo 
di bronzo il formano , & gli fanno fpigoli , o foglie , o altre cofe che 
vogiiano chedimoftri,& a! fin, per concludere, fcaldandolo , & foffian- 
dolo, premendolo, & al!argandolo,gli danno la forma dal vafo che vo- 
giiano, &dipoidal!a prima canna ftaccandolo il ripigliano nelfon- 
do,con laltra & lo ; ggiudano, taghatidolo con vn par di cefore la boc- 
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ca,& lifini/cano»attaccandoui piei>omanichi ,o altriprofili di variati 
vetri.oueramente dorandoli d’oro fino,& anco, volendo, gli ornano di 
pitture & di belli & vjghi (malti , & al fine a i tempi cormenienci loro 
/empre, doueaccafchi refrcddargli fi metteno per vna buchetta che vi 
fi laflaail refreddatorio fopra alia volta a refreddare con temperantia, 
&per la bucafattaa tromba, conii ferro dettoui,inmolte riprefe.quan 
do Ion maneggiabile,fi caua fuore.Certamente infra 1‘altre quefta fu di 
bellifsima & vtileinuentione , aneor che larenda grande fpefa,pcrchc 
/empre fi vede di lei nouiri & cofe belle , &pcr vaghezza licte , & io vef 
ramente ho gia vedute opere tanto ben fattc,& con li lor termini tan- 
,to apponto,che Ce quello artifice 1'haucfife hauute a far di cera;ne harebr 
bc hauuto a/Tai piu fatiga, & maggior tempo mefio. Ne forfe anco l’ha- 
uerebbe condotte cofi bene, Se al prefinte mi trouo hauere appreflo di 
me vn pezzo di vetro fottile, grande circa a quattro dita ,di forma qua** 
dra antico, nelquale v’e commeflo a fimilitudinedi vnatarfia vnfregio 
difogliebellifsimo,&ccrti parcimenti di colori che comprendernon 
fo il modo come 1’artifice il facefle,tanto e mirabilinete fatto, & pochi 
giorni fono chedamaeftro Baldaflareda Sienaarchitetto otrimome 
ne fu moftro vnaltro pezzo fimigliantemenre pur antico, che v’era 
vnfregio de vna lumaca partita con varii colori, vnolauor fottilifsi- 
/no in campo laticinio.tutco di finalti ripieno, cofa che mollraua oltra 
.allabcllezza, quafivnaimpofsibilitaafarte, ho anco veduto gia ma- 
nichidi vafi rotti con certe mafehare & foglie formati, & vno con vna 
Medu(a,c'he tutti li capelli & le lerpi chehaueuaintrecciateconefsi era 
noinfotto fquadro. Talche vedendola cofi, non potei credere che la 
fofle formata, ma con leruote da intagliarle gioie./enontutta fabrica 
ta , almanco ritoccata folle , & cofi le barbe delle mafehare & fogliami 
che v’erano . Ma laflando il pariare de gli antichi , che fur gli dii de gli 
efcrcitii,diciamo hora dc moderni . Quel che hoggi ne i tempi noftri di 
tal opera di vetro li lauora , & quel che piu cheinaltro loco di eccel- 
lente bellezza.di varieta di colori, & d’artificio mirabile fi fa a Morano, 
che,oltre al tegnerle dc que colori che trouar fi pofiano.il fanno chiarif 
fimo & cranfparente come il proprio & natural criflallo , & l ornano di 
picture &d’altrifinifsimi /malti . Talche a me pare che per bellezzace- 
dergli debbino tutti e metalli. Rifguardinfili pater noftri, le falferc, li 
vafi da bere , ne quali intrinfecamente vi fi veggono alcuni auoltichia- 
menti di rufehi, & altre tarfie, trauer/e, & commefsi, che mo/trano alia 
viftaefler rileui, &fon pianifsimi, rifguardinfi anco non folo le cofe 
piccole male grandi, che fanno di vetro biaco,o daltri colori, che paia- 
no inteffati di vimine, co quanta eaualitd & giuftezza di termini /bn co 
loro eparii locati.Rifguardinfi gli animali, gli arborccti,& li tanto fotti 
li & bellifsimi lauori quanto fi fannojDebboui io dire di haucrlo vedu» 
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to tirar in color di perle,o tento in verde o in azurro,o comporto di va 
ri auoltichiamenri per dentro, tutto in vn filo {btilifsimo come vri fpa- 
go,& piu longo di trenta braccia>& tutto d’vn pezzo ch’altrimenti non 
fi tira 1’oro , o 1’argento per latra fila. Fassi ancora con il corpo di 
quefli finalti finifsimi tenti, & di tal forte belli, che non folo ferueno.ma 
cinati nelle vaghezze delle pitture » o ne gli ornamenti di lauori d oro, 
d’argento,o rame.Ma ancora fe ne contrafanno gli fmeraldi, li diaman 
ti,li rubini,& tutte 1’altre gemme>di che color che fi voglia che fieno, & 
di quefte nho gia vedute di tal forte, che aneor che dal iudicio delloc- 
chio de ben fperimentati & pratichi fieno flate cfaminate.non 1’hanno 
fapute per fa!fedifcernere.Talche,chi in fomma ben confidera tutti gli 
effecti di quefto,fon mirabili. Ma cofiderando la fua breue & poca vita, 
perla fuafrangibilita non fe li puo nedeue porre molto amore , & per 
cfempio chefideue vfarlo & tencrlo auanti per memoria della vita dei 
huomo,& delle cole de) mondo caduche 2c frali , anco che le fien belle. 
M a lassando hora tali difeorfi & tornando al vetro , dei quale 
olere al modo di compener la fritta con il fale alcali , che v’ho gia det- 
to,che e il modo migliore, fd ne fa ancora piu fimplicemente » ma non 
cai queliu btllezza , a. bonti perlauorare del/opradetto, & queflo da 
molti cfutto perfnggirfadiga& ipefa. Perilche,chicofivuolepiglufo 
lo li coguli di fiumejonerlarenel!abianca,non coi fale*deiralumc cati- 
na, ma con altretanta delle proprie ceneri,& con alquantodi mangane 
fe,& tali cofeinfiemecompoftefi metteno dentro alia fornace nelli con 
coni che vi fono voti , o in quei mefloui per rifpetto , & fenza far altri- 
menti fritta, con il foco medefimo che fi lauora,& con il tempo,fecon- 
do il bifogno.i! purgano. Pvossi aneor chiamar vetro quel color 
bianco, chedanno li maeflrifigulmi , come vna pelle foprali lorvafidi 
terra, come a lor loco vi diro . Perche in vero altro non c quel lor mar- 
za cotto>che fritta,compofta di renella & alume di feccia,o tartar bru- 
ciato,o pur alume catina, lequali , per fpender matico , fi laflano & fi pi- 
gliano 1’altre cofe. Et con quefta cofi fatta compofitione & con piom- 
bi & ftagni calcinati fi finaltano di bianco, con chefanno coperta dura 
& vagaal rozzo afpettodelauorlor di terra, &appreffo con delle me- 
defime compofitioni colorate fopra a tal bianco fi va dipingendo tue- 
to que! ch'al maeftro piace,dellequali cofe a lochi lor,cioe nella pratica 
de vafifigolini vi dirodntenderete largamente, & perdarfiue alprefen 
te libro dc mezzi minerali , parendomi hauerne detto a baflanza, non 
penfo per hora,fe da voi non fono permolfo,diruenc altro. 
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PRQEMIO DEL LIBRO TERZO DELLA P. 
DEL SAGGIARE ET DISPORRE LA MI- 
NERA DE METALLI ALLE FVSIONI* 



OME AVANTI nel trattato delie minere v'ha 
detto effer colaneceffaria,trouate che fono ,fide me- 
■ talli come de mezzi minerali , laggiarle , per fapere che 
cola in eflefieno, per non effer il iudicio dellocchio 
baftante a cono Icere , non folo che quantiri ma che fo- 
ftanza contenghino . Pero e dibifogno venire al fag- 
gio,& can la cognitione della fperienza ponderare le vircu defle, et fe- 
guitare.o ritrarfi della fatiga et della fpela, et anco per faperprouedere 
a lor difettijfe alcuna malignita 1’offendeffc . Perche non trouando cola 
che faiutafle, hauendone dibifogno, larebbevnperdertutto quelvifi 
faceflc,et coli perii contrario,trouandole copiofe et ricche et facile al- 
ie fufioni , fi piglia animo di feguitare fenza nlpetto di cola alcuna. 

Et pero nel luccedente libro vi diro prima come far fi debbail lag 
gio in generale di tutti li metalli,et percofa che piu importa mi dilten 
dero piualparticolar delfargento chealcundeglialtri, etappreffovi 
diro come preparar le minere alie fufiom fi debbino.et cofi anco come 
s’habbino a formare mamche et forni per fonderetalminere,etalfinc 
comeognimiffiondi metallo con Pirigegno et poter dallarte funda 
1’altro fi leparano,et fecondo le Ipetie loro fi riducano allultimaperfet 
tioneetfinezza. 
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DEL MODO Df FaRE IL SAGGIO DI TVTTE 
LE MINERE DE METALLI, ET MASSIME 
DI QVELLE, CHe CONTENGANO 
ARGENTO, ET ORO. 

CAP. PRIMO, 

I TVTTE lc minere de metalli fi fa (aggio per 
mezzo delle fufioni, & con quello ordine fi conduc* 
alia finezza fua come fe fofle d’aflai quantiti . Ma an- 
cora che a lor lochi vhabbi detto dei piombo , dck 
lo ftagno, dei rame, & dei ferro, alliquali pcrpigliar- 
ne ii buon (aggio chefifondino, & che per il pefo vi 
fi conofca la quantita che fupporti la fpela , & quefto e di quefti e’l lor 
faggio , perche cofi apponto apponto non fa cafo come fi facci ; ma a 
quel dellargcnto & deiroro,percfler cofc di valore, vi fi volta 1’occhio 
con aflai piu cura , & fi ricerca hauerne piu terminata cognitione . Per 
ilche,trouato che hauete ilmonte&in eflo il filonedella minera)& an- 
cora Icopertoa! giorno , o pur per caua eftratto , e di necefsita farne 
il (aggio, perche alii praticiaccenna fpeflo di che forte metallo con» 
tenga , Niente di manco perche non 1 hanno certa, ne manco (anno lc 
virru o malignita che 1’habbia , (e Ia luce propria dei (aggio non glie lo 
dimoftra, Et pero e di necefsita in qualche modocauarne vna quan- 
tita piu netta dal faflo & migliore che fi puo , & di quefta a vna parte 
fe le deue dar foco di fufione fenza compagnia, pervedere fefacil- 
mentefi fonde, & non fondendo da per fe, hauete da confiderare& ve- 
der d’inrendere douetalcofiiproceda , chemolte volte viene dal fafi 
fo,che ha con feco in compagnia , quale contiene ficcita & terreftritd 
afiai. Ikhecon altro uiditio che conlalperientiadi pofienti &gagliar- 
di fochi,fecondo me,intendcr non fi puo,& pero, non riufcendo la for- 
za de modi ordinari, e dibifbgnocercare di niollificarle con limezzi 
delle compagnie delle cofe fufibili , hor con manno, hor con vetro pe- 
fio » & hor con piombo , o vena di piombo , o getta di piombo , o con 
fcaglia di ferro , o pur con loppe d akre minere , & alie cofe piccole 
s ufafinlaborace, (alnitro, ocria, &fimilico(e, come a lochi delle 
preparatiom delle fufioni delle minere particularmente vi diro, & ai 
fine con 1’adattamento de fochi , o pur per virriide raezzi s’ha da ten- 
tare fe vincer fipofiano, perche di taheffettificonducano in fale fu- 
fibili , ha quafi 1’intento di quel che fi cerca . Ma quando per for- 
te li cercatori a tal minere agre & faluatiche s’abbattano,o per fonder- 
le , o per (aggiarle, le rofteno due o tre volte, per euaporarle,& dipoi le — 
fpengano con afiai aequa, &ancolemacitiano, & macinate le laua- 
oo , accio che fieno di quelle cerreftita,che contengano, piu pure che fi. 
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ipuo, & di qacfle cofi condocte fe ne deue fare il primo faggio coi mer- 
curio , & non riufcendo > metterle con piombo alia copella»o con quel- 
lacompagnia che , a far chc le fondiano, la Iperienza v’hademoftra. 
Ma perche fo cheTordine dello adoperare il mercurio» per non vel ha- 
uere aneor detto,nonfapete>& manco che cofafieno le copelle >o c o- 
melcfeadoperino; Pero conofco effer dinecefsita con la minerain 
*iano difpofta alia fufione > laflanilo al liio loco il parlar dei mercurio» 
V’infegni prima a far dette copelle, dclaforma delfornetto da fareli 
faggi , & dipoi » repigliando la minera»vi moitri 1’ordine a ponto che fi 
tiene a fartalfaggi. Le copelle fono vafetti difpolH a rice- 
uere certa quancitadi piombo, odalcro metallo Fufo per affinarlo,& 
ionfatti dicenere,di geme di corna di cafirati,ouer d altre ceneri,quali 
hanno di fopra vn vacuo con poco fondo » & fi fanno deile grandi & 
delle piccole>fecondo che occorre d hauerle adoperare, ne ad altro fer 
«eno che a far tale effetto Fannosi quefte di piu forti di ccneri,ma 
Ia migliore e quella,che vho detto, delle gemnle delle corna de cafirati 
fannofi anco dolfa di gambe di caualli,d’afini, o di mule, & in fumma di 
ogni olfo che fia ilato in fornace & benilsimo calcinato, & dipoi Ipenti 
in aequa & ben lauati & di nuouo ricotti & fimilmente pelli & poi ftac-' 
ciati. Fass en e ancora di cenere di fa!cio»di vite, &dcnocciuolo,& 
di gambe di cauoli , & in fomma d’ogni alcra cenere, pur che la fia ben 
cotta»& dipoi fpenta in aequa, & dipoi afeiutta & per llaccio fottilmen 
te paff ita , Lequali ceneri cofi l’una come l’altra,che vogliate pigliare > 
fi mettenoin vn capiflero,o altro vafo di legno,od’altra materia, & tat 
ta humida con alquanto dacqua , & con efia fempre maneggiandolu fi 
ha da condurre atancahumiditi cheprefain pugno & ftretta fi folle n- 
gabeneinfieme , Etcofifatto hauendo, s’ha dipoi vna forma dilc- 
gno,o di bronzo,vacua fatta al torno,della grandezza & altezza,che vo 
gliano far le copelle, piu larga alquanto da vna parte che da Paltra, &al 
fine , empiendo tal vacuo con detta cenere humida , fi formatio, & con 
vn conio di leguo,fatto al torno, che habbi vn colmo da piei , che for- 
mato facci fopra a tal cenere vn cauo, tanto grande quanto e il piu lar- 
go della forma della copella,co rifaluare vn filetto d’uno fpago, o poco . 
piu, atomo atorno,& con queflo picchiando benifiimo fi forma & cal- 
ca, Er c o s i fateo nel mezzo aponco dei fondo della copella, doue 
largento fi riduce , accioche quando e condotto a! fino piu nettamen- ; 
te fi {Iacchi, perhauere iliaggio piu apponto vi fi mette alquanta di : 
cenere fatta d t ponte di corna d i ceruo,ouer d i mafcelle di luceto, o vn 
poco di fmeriglio fpoluerizato , flato pero prima tre o quattrovol- > 
teinfocato & dipoi fpento in aceto» & anco vi fipuo mettere vnapo- 
ca di borace bruciata, & anco vnapoca di biacca ferue » &di que- • 
flstal cofe , o per lor fole , o. in compagnia bafta che vi Te ne metta 
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vna pocaquantiti, anzi foltanco chcfacci quel poco dei fondo,do- 
‘iie in vltimo fi riducc 1’argcnto , & di nuouo vi fi ritorna fopra la for- 
ma de legno, & firibatte, acciochc l’vna ccnere con 1’altra fi vniica 
■bene , & dipoi fi caua la copella & fi lalla afciugarc , & fi adopera, comc 
intenderete. 




Ma prima che piu olere pa(si,vi dico hauer veduto , & anco hauer ado- 
perato piu volte in loco di copella , per necefsiti , vn pezzo di coppo 
ditetto, cauato con vnfcarpelloalquanto, come vncauo di copella. 
Maperchelono perii foco facili a romperfi, nonfideue, potendofar 
altrimenti , adoperargli . Pure ve 1’ho voluto dire > accio che non 
hauefle ne tempo ne modo da far copelle,& vi bifognaflfe faggiare qual- 
cheminerad’argentovenepotiate(eruire. Appresso allecopel- 
le edinecefsitad hauerevn forneletto murato & fatto amodocTvn 
torrioncello di forma quadra, & largo vn palmo di voto,o poco pimal- 
to da terra vnbraccio &. mezzo in circa, da piei , come fe folle la porta 
della torre, fia vno aperto d’vna buchetta quadra , per laquale habbi da 
pigliaril vento.&dacapo ,doues’hada fareil foco fia il vacuo de vndi 
quarti di braccio,& a vn palmo di fotto.doue alquanto per reftringner 
fi fa vna poca di rifidenza, vi fi fa a modo d’vna fineftra vno aperto qua- 
dro largo quattro dita, & piu baflo vn dito,oqualcheco(adipiu,aque 
fta fia fatta vna gratella di vergelle di ferro, meile difeofte 1’una da l'al- 
tra poco piu d’vn mezzo dico,& fopra a tal gratella, al pari della buchet 
ta>vi fi mette vn poco d’un mattoncel tagliato,che allarghi il piano den 
tro allentrata della buchetta piu dun mezzo dito in circa , & quefto e ii 
fornetto.A ppress o aqfio fifavnarchettodi terradacrogioli,oda 
pignati,o daltra,che regghi al foco, fatto a modo d'vna volncella largo 
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quanto e Ia buchetta dauanti o poco piu, & verfo il foco tanto che co • 
pri bene le copellc > & fia tutto buccarato , & quedo nol volendo far di 
terra, o nol potendo,faccifi di vergclle di ferro, mede attrauerfo dt 'car- 
boneo purpiegate&confitte, Ancora che, rifpetto alie (cagliedelfer-> 
ro,che per lo foco getta,affai meglio,fe fara, che fode fatto di terra. 
Hora havendo le (opradette cole cofi ordinate, & la minera,(e- 
condo il bifogno che 1’hauede , preparata , vi manca fol di venire alia 
praticadi fare ii (aggio,perilcheprimamente (bpra alia grata, dentro 
al vacuo dei fornelio,vi s’acconcia 1’archetto, & s’accofta bene alia buc 
chetta dauanti , & mettendoui alquanto di foco sempie il redantc tut- 
to di carboni, liquali, quando faranno bene accefi>& 1’archetto e’l forno 
bene infocato,perla buchetta dauanti, vi fi inettono dentro le copellc, 
& aneor ede fi ladano tanto bene infocare, auanti che dentro vi fi met- 
ti cofa alcuna,che dimodrino dal foco eder fatte bianche, & alfhora in 
quefte fimette tanto di piombo puro,chenontengaiti fe argento ,chc 
rempimezze,&turandola buchetta convncarbon grodo, fi ladano 
tanto dare che fi vegga venire tal piombo di nero bianco & fottile Sc 
beni fsimo chiaro,All’horapigIiate di quellaminera , che volete faggia- 
re,fottilmentepeda>&con le bilancepiccoleiudamente pefata perpo 
ter fapere quanto per cento latiendi argento,& accioche nuglio inten 
diate , prefupponiamo che n habbiate prefa vnoncia , ouero mezza , o 
purvn quarto d’oncia,qual di quede fiav’hauete ad imaginare che fia 
libre cento,& a poco a poco la metterete nelle coptlle in due o tre , fe- 
condo volete,fopra al detto piombo, & in quelloladandola dare, non 
fol tanto che la vi fonda,ma che tutto il piombo vapori. Ma fe lamine- 
ra fara dura alia fufione,pe(ata che 1’hauerete, accopagnatela con quel, 
che piu hauete trouato che fi confacci , & in vn crogiolo con il doppio 
di piombo.coperto & ben lutato. la fondarete,recordandoui chequan 
do l’hiuete nel foco conle molli alzate il crogiuolo,& alcuna volta fo*. 
praaq :alche cofapercotiateil fondo , accioche tutto il metallo, che 
n’e fufo.infienie cafcando fi raccolga , & fi fuiluppi dalla terredita,o da 
la compofiti )tie meff.mi & dalla (ua,&dipoi, quando credetcchelami 
nera fia tuttabenifsimo fufa,fcoprendo ilcrogiuolo,lagittarecein ver* 
ga,Sc queilo che vi fara di metallo infieme con il piombo mefcolato vfei 
ra fuori,& le loppe redaranno attaccatc a torno a torno al crogiuolo,& 
cofi fatto, & taghato in pezzctti a poco a poco,il metterete nella copel 
la, comc di fopra dtlia puraminera facede ; aggiognendoui , fe tenede 
quantiti di rame, accioche megho fi purghi , in due o tre volte vn po- 
co piu di piombo , & cofi per l’argento,che redara nella copella,haue- 
rete i! faggio di quanto la minera,che hauete trouata,tien per cento . 
Anchor fono alcuni che vfano di far tal faggio fenzafornelli & fen- 
za hauer tanti ordeni fol vnpignato bucarato: ouer con vn forr.elletto 

facto 
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atto con quattro mattoni & con carboni grofsi, & quattro ferri , come 
fanno quelfi chevogtiano faldareonicchillareo fmaltare vna cofinllche» 
ancora che paia che fugghino difficulta , fe la nmltiplicano , perche rare 
volte e che non glifiabifogtio fardue volrequel , che poceuano in vna» 
perche difficilmente fi conducano iuilhattefo che poche volte e che noli 
vitafchi o cenere o carboni,ochenonli interuenga qualche altradifgra 
tia.chc per concludere, la via dei fornello, dettouiauanti, e lapiu facile 
& la piu perfetta.. 




DEL MODO DI PREPARARE LI METALLI,, 

A V ANTI ALLE FVSIONI, 

CAP. SE CON DO. 

VTT E !e minere, di qual forte fivoglia , aneor chele 
fieno demezzi minerali & nelle qualita loro fieno per- 
fecte, hanno dibifogno defiere conofciute dalli pratici 
&buoni fceglitori , & chequelli tali habbino non folo 
vniuerfale ma particulare ifperienza de metalli , accio 
quefia prima preparatione importantifsima fappino 
dilcernere le buone dalle tnfte , & quale e lafio , & quale e minera, & iri' 
quefto vfino , coi rompere & tagliare, patienza, & fpogliare dalla ter- 
ra la minera, & dalla triftala buona, per leuare ogm occafione , piu 
che fi puo,da velenarla dalfodor d’altre minere,o d’altre maligne pietre, 

0 altre cofe che foflero nimiche alia fua natura, & al fine coliudiciodeL 

1 occhio & coi ferro , & all ultimo, arroftendola coi foco , & dipoi con 
1 aequa , fi bifogna fmorzandola , o lauandola & rilauandola fi facci , piu 
chelfiapofsibile, la minera pura, per meglio accompagnarla con lc 
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cbmpagnie , che vi parede gioueuoli al fuo biTogno , Perche le minere , 
fenza le futioni, tarebbeno pietre inutili > &: pero eflendo certo che tali 
minere fon di diuerfe miftioni, &che adogni vna, fecondo le partici- 
pationi maligne in che peccano , e dibifogno , preftnrle foccorfo . Ma 
perche tali maligmtadi lon cofe (petle volte che tuori alPotchio non 
apparifcanojcomelatroppa aduftionejo la troppa terretlrita, de qual 
fia , ne quefte minere il foco piu prefto le incenera . che le vertilca alia 
fufione, edendo perior fole, &pero e dibifogno contemplarle conal- 
tre materie, & a far quetto, edi necetsicd d’hauere 1’ingegno & la tpc- 
rienza di vn pratico operario , quale habbi prouato Ii mezzi di ga- 
gliardi & potenti fochi , ouer quelii dellc compagqie, & coti andar tan- 
to facendo perinfirio chcfenetroni vnomozo, che per tua proprie- 
tiadomeftichila taluatichezzadi tal minera , ilchefa ilmefcolarle con 
cofe fufibili, come toti arene,marmi, & altre pietre , & timili alrri flmpli- 
ci minerali di natura acquea Semolto a cio potenti, & perchiarirui dei 
tutco, prouar tidcbba con le varie forme de forni, & hor con fochi di 
legna , hor con quei di carboni , & al fine , o per vna via , o per vn’altra 
far tanto, che la fi brufci.o che la fi fondi , & per vniuerlafe , come tb che 
intendcte.vi fi e dettochegoder & vfar fi debba ,le faeilita alie facili , Sc 
lepotentietutteallcdifficiIi»fino che lefi faccmo cedere i£t hor, per ve- 
nire alleparticolarita pratiche, le minere aride & mal difpofte prima 
atuttohannodibifogno.arroftendole in tortio nperto,& euaporarlebe^ 
nifsimo con legna & carbonei come gia vi difsi diquclla de loro, al- 
cune fono che vogliano etler fpente quando le tono mfocare uell ac- 
quavna odue volte , & tutte , avoler far bene, vogliano etler (ottil- 
mente macinate , & dipoi a vn lauatorio d’acqua corrente , con ra- 
gliere o nauicella da lauare , cow diligentia benifsimo lauate , & tal che 
tutta la buona (ia quella cherefti in fondo della nauicella per la tua 
grauezza pura & netta , Aon volendo in altro modo , facciti vn ba- 

S no di piombo , finiile a vnceneraccio , & apoco apoco viti vada 
entro fondendo , & coti dipoi la purgarete e redurrete a fine , coi mez- 
zo dei ceneraccio , & cafo che quefto fotfe oro , & non hauetle quel co- 
lor bello, che vorretle, forfe per nonarriuareallVltima fua finezza,li da- 
retevn cimento commune, comcal tuo loco ce infeguaro, tirando in 
vna odue volte allafiuezza & color chevorrete. Ancora fi traela fo- 
ftanza dellargento de alcune minere che tonpure» macinandole co- 
me v’hodetto , & dipoi lauandole , & appretio bagnandole conacero» 
Oelqual fia fhto verde rame , ouero bagnandole con aequa doue tia lia- 
to ritoluto follimato,verriolo,& verde rame,& in vna pila di legno , o di 
pietra, con vna buona quantita di mercurio, & vna macinetta di fo- 
prachemaciniluna cofa & 1’altra infieme , & coi fregar facci chel mer- 
curio ognifoftanza di metalli abbracci Scpigliinfe, ilqual dipoi acol- 
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to & perborfadi coiodi cerno paflato, ouero euaporato per lambicco 
refla l'argento,o orojche fia,che gli habbi prelo tutto nella borfa, ouero 
nel fondodellaboccia , &tal viae molcobreue, &doue la riefce edi 
grande vtile. Ma perche rade fon quelle minere , che fieno fenza compa- 
gnia di qualche altro metallo, coi quale ii mercurio noa fe accompagna, 
fi piglia in fcambio di quella , la via dei foco , & quefli fono li modi,con 
che fi procede, communi . Ma chi volefle di tutti particolarmente dir- 
ui bifognerebbe efler piu angelo che huomo , perche fon tanti li modi 
quanti fono li pareri di maeitri & le fpetie & nature delle minere, an- 
cora che poco da 1’uno alfaltro varino . Sono alcune minere, che an- 
eor che le fi fondino , hanno in loro certa compagnia eon certa ma- 
ligniti, che li porta via tuttala virtu che contengano, & in la voce de 
maeflri, Queflatal cofae chiamataarfenico,ilche fi conofce perii fag- 
gio , perche alfopera grande , quel chel faggio ha gia renduto , non 
torna, & anco fe nechiarifcano con le fublimationi, & per arroflir- 
le . Alche foccorgano infocandole, & due o tre volte Ipegnendole con 
aequa, & al fine raceompagnatio con cofe contrarie atal malignita , 
come lbnovenedipiombo,loppe,&altrepietre fufibili,o pur congran 
bagnidipiornbo, &alieagre& dure» allequali non fi puo procedere 
per la via commune & piana , fi cerca le ftrafordinarie , accompagnan- 
dole, come gia v’ho detto.con tutte quelle cofe che indur le poffano a fa- 
cilitadi fufione, fi come e la vena dei piombo , marmo > arene bianche 
davetro, &altrepietredifiume, &di piu fabbionijtufi ,loppediferro, 
gettadi ceneracci , &loppedellamedefima, od’altra minera , ouero 
ocria,bolo,falnitro,& borrace,o vetro pello, o fale alcali, o vetro com- 
mune latto fufibile.maton colati di fornace, ouer puro piombo»o altri fi 
mili mezzi , mettendo ciafcundcfsi da per (e, o pure aceompagnati ,fc- 
condo che fi vede efler alia coladibifogno. Son come fi vede tutte que- 
fle cofe dette materie minerali, che hanno certo inneftamento naturale 
con la cofa che s’ha da fondere , quali hanno forzadi penetrare con la lor 
molta acquofita,& hanno lor facilita di fondere aceoftatacon 1’arida du 
rezza delle minere, le fanno come ruffiani cambiar na tura, & le dilponga 
no al benefler loro, a quel che prima non erano,& di aride & dure le lan 
no molli & tenere ,voglioui,appreflo a quel che v’ho detto, aneor dire, 
che fpeflo la benigna natura,in compagnia di tal minere agre,v’e vfa ge- 
nerare delle cofe fopradette > ouero altre pietre o terre a t ale eftetto di- 
fpofle,come fe lhauefle piacere di fbccorrere alie nccefsita de gli appetiti 
noftri.Perilche e di necefeita fopra abondare di proue>& di proue,& tan 
to cercare che fi troui quello aiuto che fi defidera , et non fol cole cofe 
communi , ma coi vari ar delle quantitd ,et coi mefcolare , mettendonc 
hor per la metd della minera, et hor per equal portione,et hor duplican- 
do!e,ethortriplicando!c, acciocbela virtu, che hala minera in fe, dal 






I IBRO TERZO., 

foco & dalta malignitsl della fua compagtiia piu fi difenda. Ma in qne!to 
cffettola minera dei piombo, o la getca de ceqeracci fono coleotcirne. 
Etanco il piombo proprio, come auanti v’hodetcoj facendone vngr itj- 
bagno , aeciochecommodamente polsi per tureo cercar la minera , & 
ritirare a (e 1’argento, o altra Virtual foftanza , che la minera, che dentro 
vi mettete, tenelle , interponendofi infra ii foco & effa comem icudo . 
Husi ancora da vfare aduertentia , come s’habbi da procedere ne 
IDezzi de far li fochi, come fono li forni ,li quali , fecondo il bdogno St 
qualita delle minere, far fi debbano. Ma communamente per tale efferto 
fi coftumano le maniche larghe di fopra & ftrette da piei,c he con carbo» 
ne& vento di pofienti tnanrici , come fi vede, fanno vn potentifsimo 
foco , fi per effer rillretto, come anco per effer difefo da fiioi lati dolia 
frigidi tadell’aere , & tanto fi fa ilfoco maggiore , quanto a voglia delli 
maeitri fe li moltiplica il vento di due & tre para di mantici . Ma tenta 
gagliardezza di co(a,chi non ha indicio , non la deue adoperare , perche 
fpefle volte inftambio di giouare nuoce, perche fi conluma la virtu 
della minera facendola euaporare & conuertire in fumo. Per ilche niol- 
te volte accade, che meglio fono li forni ariuerbero con legna & car- 
boni chiufi>& bene adattati, che le maniche . Ma quando queiti s’ador>e- 
rano , primamente ia minera, arroitendola, fi sfuma benilsimo, 5 iipoi 
pefta & leuata fe gli vnifcano le compagnie , & per forza di quefk *ua~- 
tamento s’hadafarc, quando la non fofle per faa natura lique f. . .ibifo» 
.& in fine o con queiti mezzi,o con altri le hanno tanto a tormen aire che 
fi vinea 1’oilinatione della lor durezza, viando lempre la patientia & 
lancmeder de maeitri. Er cia per tali efferti mi ricordohauer 
ve duto nella Alemagna , doue forfe tale arte piu fi efercita & fiorifee, 
cheinaltrolocode Chriltiani » non folo 1 ordine delle maniche, &dc 
forni, mala prepararione allafufione. Perii chc pigliauano la mine- 
ra dei rame, quale aneor teneua aflai virtu d’argento , Scqueita,- rorta 
in pezzetti come£atie,ne accompagnano con ella la quarta parce di lcp- 
padt ferro , &l'altra quarta parte di minera di piombo rrita , <k quali 
piu cnel terzo di tutta la predetta qualita di rnarmo peito , & coii di tue- 
te quefie cole in vn Ipazzo mefcolatc & fartone vn ftrato a poco a poco 
pigliandoneinvngerlinola metteno alia manica a tondere, dellaqua- 
le compofitione 5 i di carbone lempre la manica fi teneua piena, & fe- 
condo che ficonfumauail carbone &la minera li fondeua lempre lene 
andaua aggiognendo . Sopraalche confiderando tengo per certo, anzi 
nefon certifsirno,pereflermeneleruico, che ogni altra minera che non 
fofle molto loncana di natura a quefta predetta , per fimil modo fi redur- 
rebbe alia purgatione della fufione , che certamente il veder li modi con 
che gli altri fi fertieno.e gran porta a caminar ficuro nelialtrc vie,per ar- 
uarc a defiderati termini, 
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DELLE F 0‘R M E DELLE MANICHE ET FORNI, 
PER FONDER LE MINERE. CAP. TERZO. 

Ome cosa neceflluria dei fin,che fi cerca alie minere, 
& e la fufione,fenza laquale ogni minera e pietra inutile 
& quefta masfima"mente cercano quelli,che tirati dalla 
(peranza,con gran fpefa Se fadiga han cauata delle mine 
re gran copia. Perilche merita il cafo d’adoperar 1’inge- 
gno a petifar, fe non baftalfero li modi ordinarii, di cer- 
cardi trouar de nuoui, per fonder le minere, per poterne eftracre li me 
talli,& purgaris dalle terreftrita loro , & p quefto hor vi diro delle tna- 
niche & forni, & anco vi diro per auertirui , che chi quefti effetti vuol 
far bene, deue primamente guardare al la natura & qualita della mine 
ra, Dellaquale ne hauerete hauto luce della fperienza dei Iaggio,& con 
tal cramontanafi debban dipoi adattare Ptngegniofi edificii & proue* 
der d 1’altre nscesfita, fecondo che bifogna . Perche altro vuole il fer- 
ro,altro il piombo . Delliquali al prefente,per hauerne detto alii luo 
chi proprii delle lor minere,non accade hor replicarne , Ma qui dir lol 
vi voglio puramente della minera dei rame, come compagnia delfar- 
gento & dell’oro,& doue Parte piu fi ricerca,& ledifficultapiu appari 
fcano,p E R L E q_v A L primamente fi deue fare vno edificio con- 
ueniente,gagliardo d’acque, per poter con piu facilita continuar nel- 
l’opera,& che le fue ruote fien gradi, & facili a mouerfi,adattate co or 
dine , che la forza delPacqua alzi li mantici mesfi al boccolare p dare 
il veto dentro alie maniche, c’han da fonder le minere , & pqfto s’hd 
primamete aduertire alfito dello edificio, la quatita delPacqua, & alie 
cadute , Dipoi a legnami p fabricare Pedificio , & p far carbone, dipoi 
allepietre,ches’adoperano alie maniche, &apprefib iveder d’nauere 
bnoni mantici,che fien larghi & loghi,& copiofi ne fianchi & di pano: 
perche qtoquefti fon migliori, tanto piu auiuanola potetiadel fuo- 
cone carboni, dentro alia manica ,& fifonde piu quatititd di minera 
& meglio, perche quefto foco e,d tale effetto, il primo agente. 
hora, per fare la manica fi debba cercar d’hauere pietra che re- 
fifti alfuocoaflai come e la filice negra pizzicatadi bianco,o peperi- 
gno,o certa pietra morta faldola, che e quafi mezza di talco,& nopo 
tendo hauer di quefte,pigliare di quelle che piu refifteno, perche altri- 
inenti li violenti, li continui, & longhi tuochi le matigiano,& dano gra 
/pela al patrone , & faftidio & fatiga a gli operanti : che oltre d 
imbrattare 1 opera,difficilmente condur la poftano a petfettione,per 
che non tenendo ferini Ii termini delle formede gli adattamenti bilb 
gnalaftar 1 opera, & Ipefib ipefio rifarle.Pero.non potendo faraltro,pi 
gliarete della mighore,che vi porge la comodica, o che la Iperieza piu 
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v’in{egna,checopronadone moIte,& e posfibile chala giornata vl fco 
triate in vna che fiaal bifogno,anchor chein fatto no l habbiate.HOR 
pfuppofto che habbiate fatto electio dei fito,doue tale edificio fabri- 
car vogliate,& che habbi le comodita dellacq,& che fimilmete fia co- 
modo alia minera & alegnae da far il carboe>& che gia habbiate fabri 
cato la gradezza & forma della cafa , & copta e terminato li tramezzi 
& tuttele muraglie,& coli meflb t atto canali & ruote,& fatto li mati 
ci & ogni opportuno Igegno p cominciare lopa. bisOgna che hora ui 
dimoftriilmodo comunechefi coftumadi farle manicheda fonde- 
re,& ancora appreflb la forma d’alcuni altri forni ppoterearriuare al 
fin dilegnato dei fondere & purgarleminere.DELL£Q_yALr ) comec6 
prederetede nefa di varie forti, fecbdo il bifogno dclle materie, opur 
fec ondo il parer de gli artifici, ouer fecondo la eonfuetudme con che 
far fi fogliono.Alcune volte /i fannoiimplici,alcunealtre fiduplicano 
fecondo che fi vuol dar piu o men foco alia cola. Perche fb coe ben co 
prendete,c'ni vuol vincere vn’oftinata&grandurezza,e dibifogno dar 
li cola di maggior potentia di lei,chelamollifichi. Hora per fare le mi 
nere liqbili no fi troua altro mezzo chel foco che ferua,& pero e dibi 
fbgno adattar effio che operar polia co la poteza fiua,& fecodo le mate 
rie dargli modo che far fi polia piu & maco gagliardo, p poter dare al 
le minere dolci fuoco dolce,& alie dure & alpre alpro & potente,& ia 
qfto molto opera 1’adattamento & forma delle cofie»& a qfto effietto e 
veduto p fperienza accopagnata dalla ragione , che il forno chiamato 
manica nellaqual v’e al foco dei carbone, con vento grande & vnito,ri 
ftretto & molto potente, masfime doue il vento de mantici percuote, 
& oue e tanto viuo,& dbgni fua violente forza tato potete, che ogni 
cola,che iui arriua,o la fonde,o la incenera.Pero ui diro la forma d’el- 
fa,& vi diro della comune, perche le ftrafordinarie altro non fono che 
vn farle doppie di muraglia,o doppie di piupara di mantici. Ancora 
ui fbnde maeftri che le coftumano lare i varie forme,chi longa & ftret- 
ta,& chi dapiei torta alq.uanto,& chi,doue il vento de mantici entra, 
piu & maneo larga . Horper concludere, tutte fi fanno accoftare alia 
parete de vnamuraglia,commoda,perl’aequa,aledificiodelle ruote> 
che han da nienare li mantici, & alie communi fi da forma di vna tre- 
moggiadi mollino larga in bocca & ftretta infondo,&de quefte fe ne 
va facendo quattro o fei, fecondo la qtita della minera che fi vuol lauo 
rare,o che hauete aeque da percuoter,& cofi fe adattano l’ingegni che 
alzino li mantici, che co 1’acqua & mezzo duna ruota fiola a vn tempo 
tutti,o qual vogliano d’esfi,che li matici lauorino, che certamete,ol- 
trea 1’effier cofa igeniola,e molto vtile,pche tal ruota e vno operario 
gagliardo da fopportar molta fatiga, & mai>finchenbvokte,fipofla 
ue ftracca, & va forte & piatio, come e divoftro contento,2< certamen 





DELLE FOR. DELLE MA.' ?o 

te (etiza e(To mal fi puo fare, & fel fi facefle larebbe vn logro de infiniti 
d’huomini,della forma dellaquale ve ne diro a luoco ,pprio de gh edi- 
ficii , & tornando hora alie maniche , primamente v’ho detto che le fi 
fanno accoftare a vno parete di muro, & alcuni fono che ve la taglian 
dentro.Ma per non durare tanta fatiga, ne far taura fpefa,fidebba fa- 
re ogni manica fra due pilaftri , difcofto l’un da l'altro due braccia & 
mezzo in circa , alti fino i quattro o piu , che ancora fopra auanzino 
1’altezza della manica, che non fan danno , & infra quefti due pilaftri fi 
fabrica la manica , di quelle pietre , che v’ho detto di fopra, che non fi 
fondeno , murandole con poca calcina & ftretti fbrori, & masfime in 
que luochi che piu hanno i patire la violenza dei fuoco , & per darie 
laformadel fuo vacuo.Prima per fondamento dital manica fi favn 
piano alquato pendente innanzi,alto da terra mezzo braccio,fopra al 
quale fi comincia a murare & fare vn vacuo quadro, largo vn palmo 
& mezzo,& a ogni caton defio fondo fi tira due fili, che tirino i n alto, 
apredo a guifa di piramide riuerfcia e’l va nella eftrema bocca fia due 
quarti, &dalfondo fia 1’altezza duc braccia, o ver vno & tre qrti che 
in vero,neinlonghezza ,ne in larghezza,vn poco piu o manco non fa 
cafo,cheil voler far tal cofeapunto aputitofon tutte oppenioni di 
maeftri,& quefio fatto,dauanti fi chiude co buo muro,che teda quafi 
al dritto, Aneor che in vero,p far bene, fi debba andar murando ogni 
cofa a vn tratto, per far chel fia piu legato l’un muro co l’altro,& qfio 
tal muro auati fi die far tato alto quato 1’operario fonditore vi pofia 
facilmete (enza fuo moltoicommodo arriuare,da poterui mettere il 
carbone & la minera.Auertedoui che tanto quanto piu le ion longhe, 
leminera,oquel che volete fondere , fta tanto piu nel foco, & va piu 
mollificata & calda a luoco, doue il fuoco e piu potete,ri(petto aH’im 
peto dei veto. Hora drieto i qfta manica , dalla parte dei muro, doue 
lono li mantici,con la ruota d’acqua,o altro ingegno,che li muoua,fi 
mettevn boccolare di rame, che nel luo piu largo pigli tutte due le boc 
che de mantici ftieno al pari, accio che per il bucodi quefio boccola- 
re relponda dentro nella manica fempre un lol vento cotinuato,& no 
due.Saluo pero fe no vi fofier mesfi dui boccolari co due para di ma- 
tici,& quefio boccolare, per linea retta,fia adattato che battail vento 
a l’incotro, quafi nel mezzo deU’opera della manica, & fi referilca i fon 
do coi fuo riguard o.Dalla parte dinazi della manica fia vno aperto co 
vna incaftratura,doue fia comeflb di pietra vna fportclla, da poter per 
qlla leuare & porre & acconciar detro la minera,fecodo il bifogno,& 
dipoi apieidi tal commefib,al pari dei fondo ,fifa vna buchetta picco 
la,per laquale la mereria fula ha vlcir fuori,8d anco appreflo della ma- 
nica , doue tal buchetta riferifce di fuori , Si fa vn formolo con pia» 
ftre di ferro, ouer con laftre di pietra, murate dentro in terra , cioe vn 

G ii 



LIBRO TERZO 

vafo a modo d’uno ftaio,o d’una fimil grandezza , & anco , appreflo i 
quefto,da cato fi fa vna fofla in terra larga vn braccio & cupa vn mez- 
zo, & cofi fatto che hauete tutte quefte cofe , quando volete venire al- 
1’atto d’adoperarla tal manica,Haue'te da pigliare carbonigia & terra 
d’arzilla,ouer terra biaca,& alquanto di cenerei& in vna pila di legno, 
o di pietra, adattata alia ruotade mantici vn maglio di legno, che be- 
nisfimo infieme battendolele componga, & quefte dipoiin humidita 
con tanta di acqua,che ftretta fi contenga infieme , cofi fatta fi piglia 
& fe ne fail fondo della manica, & con vna pietra tonda,ouer legno fi 
ua benisfimo battendo & facendol fodo , come fi fanno anco lfcene- 
racci,& adattandoui impendino che fi rifcrifca alia bufetta, accio pof 
fa la minera fufa fticiImentefcolare,& dipoi con la pietra incaftrata & 
luto tal aperto fi rit ura,che auanti,per potere acconciare il fondo, laf 
fafte conferuar folo quella buchetta di due dita , che laflafte per poter 
trar dei formolo la minera & loppa fufa a piacer voftro. et f a t t o 
quefto,di quefta medefima compofitione di carbonigia & terra s’em- 
pie il formolo,che auanti la manica facefte, & battendo fi calca & be- 
nisfimo fi afl'oda,& dipoi in mezzo tagliando fi caua , & fi fa un vacuo 
per fino al fondo, largo in bocca di diametro de un mezzo braccio, & 
in fondo un palmo, & da cato fe gli fa un buco per fare una efciua che 
pasfi fuori nella folfa da canto, che ui disfi che in terra far douefle, Di- 
poi infra 1’aperto delfufcita della manica e’l formolo fi faun canale,p 
ilquale quando uederete il uacuo,che e infra il fondo e’l boccolaredel 
la manica, elfer pieno di metallo & loppa fufa , alfhora con un ferro fi 
ftura la nianica & fi fa uenir fuori tutta la fufione ch’auere fatta per ql 
cannalenel formolo la doue alquatolalfandolapolfare fi riduce ogni 
foftanza di metallo,come cofa piu graue,& con maco uifcofira in fon 
do,& laterreftrita fufa & fatta loppa fifepara & fta fopragalleggian- 
do,come intenderete, quando ui diro come le minere fufe fi purgano, 
& cofi come v’o dettofi adattano & fanno lemaniche communi. 
alcvni fon gia itari c’han fatto le maniche doppie , & doppii para 
di mantici ordinando 1’una manica nellaltra , & cofi facendo paftare 
la fufion della prima alia ieconda.Ilche a me pare una coia oltre al ha- 
uere doppiafadiga, aneor di piu ipela, &alfin efter coie piu fuperfti- 
tiofe che utili.Perche ie pur lo pareife poco il uacuo d’una canna, che 
v’induce a far due maniche,fatene,quando potete,una longa per due, 
& aneor non ui mettete fe non fon ftate due o tre para di mantici , ie 
tanti ui pare. A l c v n i alrriiono che quefta forma di manica, fan 
no come una manica uera , per laqual forma ha prefo il primo nome, 
& quefta la fan larga da piei & torta nel gommito , dipoi dritta, tutto 
il refto,come nella figura prefente defignata,appreifo dellaltra,potcte 
largimente uedere. 
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Di quefta tuttto ql,che fi fonde,scola in vna fotfa o ricettacolo che vi 
fi facci,& ii suo veto il piglia quafi nel voltar dei gobito,o quartro dita 
sopra.Ma tal forma ime no piace , se gia no fi tnrafleno al maco li tre 
quarti della bocca dauanti.Perche mi pare, chel carbone & lefiammc 
cacciate dalla poteria dei veto piu ne debbino vfcire p la bocca daua- 
tijchedentro nove ne reftano.ET alcvni altrisono cheinscam- 
bio delle maniche,perche han da tondere minere do!ci,fan forni di fu 
fione i vento . E T a l c v n i altri a riuerbero con legna , perche non 
vogliano dar fuochi, tanto vigorofi, quato so quelli delle manichecS 
veto & carboni, che I vero al piobo & alio flagno & a certe minere af- 
fai corrotteno fi couengano.Dicanoancorafondereinqfti cofifatti 
forni, perche le minere in tali fuochi no ftetano euaporabiii, & co piu 
dolcczza vi fi introduce detro il fuoco. Anzi dicano che e quafi auati 
che fi fondino vnaltro da rolfirle,& qfti tal forni aneor che gia mai io 
no ne vedesfi,mi sono ftati con le parole tato ben demoftrati.che rici 
tandoui le medefime,peso che baftar vi porrieno, & aneor perche mc- 
gliolintendiate,voglio dimoftraruegli disegnati.Mafieno,comefivo 
glino,a me pare che fieno cose piu da calcinare, che da fondere . 

A Q_V e s T i, secodo che hc copreso , fi fa in terra vn fondo murato 
in circulo, coe vna ruota piana,che di diametro fia braccia due & mez- 
zo.alta da terra, o voletediredi grofiezza mezzobraccio,& nel cetro 
d’efi'a fi fa vna buca , come quella d’unamacina di molino, larga tre 
quarti di braccio,o poco piu,& sotto quefta vi saddata vn vacuo che 
pasti quafid’unabadaa 1’altra della ruota, per ilqual dar fi pofta fuoco 
& dipoi sopra a tal ruota fi va murando , & fi seguita fare il vacuo per 
il mezzo,pero sempre fi va ftrignendolo p fin che ietealto vn braccio 
& mezzo,afimilitudine d’una tromba,ouerd’un colatoio riuolto co 
la bocca all’ingiu,& quefta ha' da effere la canna,pcrlaqualehada sa- 
glire il fuocojintorno allequali,& quando sete gionto al termine suo 
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Alcunialtri fono lecondo chehointelo ,chcpcr fondere le minere 
fan forni di riuerbero comuni,ma li fan longhi St non condi, ciic hano 
gli pendinidellifondi per il verfu ehe encrano le fiamtne, per poterni 
Iempre agiogner minera facilmente , & cofi trarne la loppa , & anco 
perche il fuoco piu per tutto la batta,& la via dei fuoco la fanno per 
la parce di drieto,& iotto il piano dei forno, che a me anco non e cofa 
chepiaccia , per vedere che iempre la minera fia per tenere occupata 
laboccadclentrara dei fuoco,vfcendofufaperloppa , o per metallo. 
jlcvni altrifono che fondenole minere facilmente confimpli- 
ci fidmme di legna,co dario varie vied’entrataneforni,delliquali for 
ni & ftrumenti da fonder le minere, vi hd voluto dar notitia, accio ne 
fapiateparlar aneor voi , ma per inio cofiglio , quado ve ocorga (er- 
uiruene di alcuni, adoperarete la manica,pche e cofa gagliarda,& piu 
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fi fa vn piano , che habbi quattro pcndhii verfo !e bande di fuori, cioe 
fia in quattro parti partito’, !abocca,d’onde hanno da vfcir le fiamme, 
fia vn terzo di braccio di larghezza, & dipoi allargandoui con vno ot- 
tauo di braccio , che Iporti in fuori,con il muro di vn quarto di brac- 
cio fi circoda.S: fi fabrica vna volta, & per tutto benisfimo fi copre,in 
altezza dun braccio & vn quarto, in circa>& fotto in ogni eftremo,do- 
ue arriua il pendino,vi fi fa vn buchetto , che habbi vn cannale , peril- 
quale venir fuori & difeender polfa la minera fufi , fotto dei qual fira 
vnafolTa che fecondo chele materie, che efcano le riceua,& tre o quat 
tro dita,fopra al pian dei forno, farete due buchette,per poter vedere 
& mettere & maneggiare la minera, da poterle co due (portellini, a vo 
ftro piacere,aprire & ferrare,St apprelfo alia volta, poco di fopra d tal 
buchette, farete quattro elalatoretti,pcrche li fumi & le fiamme fuper 
flue vfcir posfino,5t quefta e la forma dei forno che dicano, quale, feco 
do ii parer mio,nonl’h6 per cofa molto gagliarda. ' 
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riefcibt!e,e masfime circa a certe fpetie di metalli, che di necesfita fe 
Ji ricerca footo portente per la Ict frfionc. id fe k r c , ..neor che 
ve n’abbi a lnoco della minera fua detto aflai, non voglio in qneflo ca 
pitolo paflar pero fentza ricordarlo , & dir ui noglio come ii m e zzi, 
che sadoperano a fonderlo & a purgarlo,ancor che fi chia mi no forni, 
in verita fon maniche.E' ben vero che le fon cofe piu grandi, & aJtrime 
te adattate,chele comuni,perche anco per la fua terreftrita mal mifta 
fe li ricerca maggior quantita di fuoco, & maggior violenza,& pero fi 
fanquelli gran mantici,& quelli gran vacui da cotenere il carbone, che 
tal n’ho vedute,di quefte maniche,alta braccia fette , & forfepfio a ot- 
to,& due & mezza larga per lito diametro in mezzo,& in fondo duc,& 
chi quefta vuol far bene, laintaglia in una grotta ,doueper diiopra a 
piano facilmente metter fi porta la minera e‘l carbone, mettendoui fa 
cilmente la fomma delfanimabche ve la conduce . Atteib che ticffuna 
manica di quefte e fi piccolache non uoglia^o.o.bo.faccadi carbone 
& cofi continuamente fei fomme o otto di minera, & pero a tener vi 
uo vn tanto fuoco,non e maratiiglia.pcr hauer bifogno d’aflai uento, 
& aneor e dibifogno da hauer gra mantici.Dequali v’ho detto, & anco 
v’ho rnoftro auanti dilegnata, corne alia manica ftanno per lo ritto,& 
che metteno il lor uento in vna canna quafi apprefio il-fondo della ma 
nica con ltigdlo che batta il uento all’ingiu,& cofi con hauer fatto tal 
edificii da aequa, ch’altrimenti farebbono imposfibili a farfi, fe neri- 
porta il frntto delle fadighe.che ui fi durano,fondedo,o ferro, o rame, 
o argcto,o altra minera che fia.dellequali macare integramete, ad ai~ 
cuna non douete,perche macarefte di moltautilitaperpocofapere, 

DEL MODO CHE SI D E BBA PROCEDERE NEL 
LE FVSIONI DELLE M1M ERE DE METALLI. 

C A P I T O L O QJP ARTO. 

Avendo Vi dcmoftrato auanti come fitrouanole 
minere & come le fi cauano,& anco come lefi prepa- 
rano &difponganoallefufioni,8idipoi come fi fanno 
manichc,& forni, da poter venire aiic purgationi delle 
lorterreftritajSarcbbe tutto nulla, fe non ueniflea mo'- 
ftrarui la pratica dei fonderle, & pero nel prefente ca- 
pitolo ui uoglio moftrare come in tale imporrantisfmo effetto, 
5’hada procedere , Narrandoui quanto ho ueduto ,& anco quan- 
to con quefto ordine de maniche hb operato tk fatto operare . Per 
ilche ui dico, che primamente fi piglia quella quantita di minera , che 
uoi nolete fondere > d peio , o a mifura , & masfime fi e di quella fpe- 
tie,che contenga argento. Rot ta. inpezzettipiccolipoco pino, maco 
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grosfi eho £iac,!aq:ule,fe prima h..ra hauto dibiiogno di eaaporatl» 
ne difuoco,ouero di nettameto per lauatione,glie lhauerete dal mae 
ftro (ceg!itore,o da altri,fattadare,& tiittaben codurrea preparatio 
ne,& di qucfta poi in vn fpazzo di tauole,o di mattoni, o di pietre pia 
ne,adattato auati la manica & fattone vn lirato, & dipoi fopra a elfa in 
fua copagnia vi fi metra la quarta parce di vena di piobo , ouero el ter 
zojfecondo che fete in luoco da poter hauerne,Sr apprefio vi saggio- 
gne ancora altrettate di loppedi ferro pefte,o daltce minere, odelle 
fue medefime,ouer di manno groflamcte pello, ouer daltra pietra fu 
fibile,diftendendp 1’una materia in lirato fopraafaltra.ET appresso 
hauendo acconcio prima !a manica, come v’ho infegnato auati i pon 
to,in tutti li fuoi termini, & piena di carbone accefo fia liato benisfi- 
mo infocata.Dipoi ripienadi carbone, & dato TacquaaUedincio de 
matici,Sc coi veto desfi qn il vedrete riaccefo bene, & che le fiame co- 
minciano di lopra gagliardamete a vfcire,fi ripiglia co vn reftelletto, 
& fi colma,& s’empie il gerlino di nuouo carbone, & fi colma la mani- 
ca, & fopra anco vi fi mette vn’altra gerlinata della detta compofition 
di minera, &cofifi vafacendo, lempre aggiognendo carbone &mi- 
nera,per fino che nh’auete , o p fin che volete lequitare nel lauoro.Te- 
nendo lempre piena co tale ordincla manica, che co fi fegnitado,o ha- 
uedo tato leguitato,chel fondo della manica, di materie fufe,fia pieno 
ilche coi iudicio s’albitra, ouero dalla bochetta dei bocholare,doue en 
trail veto di mantici,fi vedecheco effo pareggia.AUhora co vn ferro 
labuchetta,che lalfalleanantila manica, p efito, fi ftura,& laifafi vfeire 
tuttoil metallo colaloppa fuori,chep il canale 1’una cola& 1’altracoe 
vn oglio correndo entra nel formolo grade la, doue tutto quello che 
e nella manica vi fi lalfa benisfimo fco!are,& allhora che li maellri veg 
gano il formolo ben pieno riturano il buchetto della manica, & rimet 
te lopra nuoua materia, & leguitano il tondere, & qlla fula , chera en- 
trata nel formolo, fi fepara da per fe,rellado le parti terreilri & grolfe 
di lopra, & le fottili & graue in fondo, lequali terreftrita no llano mol- 
to a 1’aere che le fi tominciano a indurire,& alfhora co vna forcelladi 
ferro, c’ha di legno vn manico logo vn braccio & mezzo , fi peuote al- 
«jto fopra, accio fi ilacchidatorno>&:lefan galleggiare, & doue da vn 
canto piu la veggano comodada poteria pigliare, vi metteno lottola 
forcella,& l’alzano>& la laflano fcoiare quel che tenelfe di metallo, & di 
poi,qdo e fredda,la buttano via tutta in vn pezzo , & cofi di mano in 
mano,(ecodo che la fi va freddado.la ltuano a fuolo a fuolo p fino che 
vegano al metallo, & chel veggano chiaro,& che fopra dilui no e piu 
loppa.Hor qilo metallo, che e nel formolo, e di tre nature , ma di duc 
principali di rame & di piombo&la terzae d’argento,& le duepiu 
fottili & piu graui aneor fi feparano , che ii piombo & 1’ argento dalla 
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natura dcl rame materia piu terrefte fi ftaccano & vano in fbndo.il ra- 
me re(ta fopra,8t cornincia d freddurfi,& cofi> coe fecero delle loppe, 
va facedoaqfto,& afuolo dluolola vacauado,pfin che arriuao i quel 
la parte piombola, che non freddacofi facilmente >comela ramigna, 
che lo dimoftrala chiarezza,& Ia molta liquiditd.che ha in fe, a!i’hora 
fturano il bufo dei formolo,& il laflano correre nella fofla da cato, che 
sempre fi coftuma di fare>& i quella freddarelo laflano, & qucfta e vna 
parte che cotien d’argento,ricca,o pouera, lecondo che la minera ne 
tiene,& tal cosa nella Alemagna la chiamano , couolo , & quella parte 
ramigna,chesopracauafti la chiamano, confruftagno,& coficonque- 
fto ordine van seguitando perfino che fifornifce 1’apparecchio, c’ha 
fattodella minera perla giornata,o pertuttalasettimana, & qllasor 
te di metallo, che v’ho detto,che fi chiama,confruftagno,& quella dei 
couolo saluarete,per fino che al fuoluoco vhnsegnaro a codurlo alui 
tima sua pfettionc.Perche cofi sarebbe cosa inutile, p efier piu chel ve 
tro frangibile. Penso ancora, che qucfta medefima via di racorre tut- 
ta la fufione nel formolo,fi debbi vsare alie fufion de forni d riuerbe- 
ro, per separare le loppe dal metallo . Mase io hauesfi tal cosa a fare, 
& volesfi adoperare lavia de forni, pensarei di trouar modo, che nelli 
forni medefimi le loppe dal metallo fi scpararebbeno . Lequali dipoi 
nette le potrei cauare p le bocchette,ouero ordinarei che da per loro 
secondo che continuamente s’andafier fondendo le ne vscifier fuori, 
perche in qualunque modo io mi separi le terreftrita dal metallo ho 
1’intento mio . Ma perche in quefto ordine delle prime fufioni , altro 
non hauete potuto comprcndere che la detta separatione della terre- 
ftrita, ancora che la fi a cosa importantisfima, Non e tale, che vi bafti, 
perche li metalli, che hauete eftratti,son tutti i vn corpo infieme vniti 
& collegati come (oftanze ridotti,che, per la separatione & diftintio 
d’esfi,e di necesfitd procedere a nuoui camini .et c o m e gia vh’o 
detto,la mafla.che hauete fatta dei c6fruftagno,& couolo,e rame, pio 
bo,argeto,& forse oro infieme.se pet sorte tal minera ne cotiene,chc 
se cofi in tal efier reftafiero, sarebbe cose inutili , & pero bilogna veni 
re alia diffinitione.Dellaquale non solo n’ha dibisogno le minere,ma 
ancora occorre a qlli che purgar vogliano le loppe vecchie,ouer ridur 
re Ipazzature d’una zecca,o de orefici,o battelori. Li modi de quali an 
cor chefien diuerfi,qllo che vi narraro nelliiccedetecapitolo e pote- 
tisfimo,& no molto difficile, & rede aflai piu d’utile che in nefiun altro 
modo,ch’iosappi,ochefinoahorfifiatrouato. alcvni sono che 
fi serueno delfargeto viuo nelle purgationi delle !oppc,o delle (pazza 
ture.Ilquale, ancora che i tali fimil cofe molto ferua, e cola di grande 
fpefa,& nelle gra qtiti di materie ne bilognarebbe hauer molro.Oltre 
che vuol vn gra magifterio Sc gra fatiga , & in ogni cofa non fi puo, ne 
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anco merita i! cafo, operario, ne io 1’ularei fe non doue fofle oro, o che 
molto beti comportafie la fpefa adouer cofi fare. 

MODO DI SEPARAR E IL PIOMBO DAL RAME 
ETCON ESSO TRARNE OGNI SOSTANZA 
D’ARGENT O O D’ORO, CHE CONTE- 
NESSE. CAPITOLO QVINTO, 

I D I s S I di fopra che vi falusfte quel metallo , che della 
fufion della tninera trahefte, quale in foftanza e rame* 
piobo, argento, & forfe oro,ma (on tutti come fuftanze 
mefcolati in vncorpo , fenzaalcunadiftintione.Liquali 
hora,per volergli reparare, & redur alie lor purequalita, 
e dibifogno in ciafcun d’esfi procedere nelli fnoi modi 
proprii, & in quefto hora di feparareilpiombo , per canar dei rame 
1’argento &l’oro.e di necesfita ritornarealla fufione, & ftguitare l’un 
delli due modi. Che Puno e di fare, che rifondendolo con aggiuntion 
di piombo, o di minera di piombo, pasfi per il cannale tutto nel for- 
molo grande, che auanti la manica facefte,& (econdo che quefto fi va 
ralfreddandojfideueconla forcellaandar leuando a faldaafulda, co^ 
mela prima volta facefte, per fino che perueniateal couolo , &dipoi, 
quel che n’hauete cauato,il (aggiate & vedete fi ticn dargento, & te- 
nendone tanto per cento, che portila fpefa, ritornatelo di nuouoab 
!a fufione, & cofi fate per fino che tdhabbiate cauato ogni graflezza,8c 
che fempre rcfti il couolo ,& non tenendo, o tenendo poco, v’haue- 
te delfopera voftra a fatis fare , fe non , di ntiouo ritornarlo a fondere 
con fempre aggiongeruim fuacompagniapiombo,o vena di piom- 
bo , & cofi far tanto, come 1’altre volte nancte fatto, che refti afeiutto 
d’ogni odor d’argento,& d’ogni altra compagnia di valore, da quella 
dei rame in fuori . Et tal metallo, cofi in falde fottili, faluate da par- 
te, che vi diro, a! fuo !uoco,quello che n’hauerete da fare. 

LA ltro modo fie di fondere il fopradetto metallo Se couolo infie- 
me,con aggiognerui tanto piombo, o tata vena di piombo, che fopra 
suanzi d’altrettato,o li doi terzi al manco, di tutta la quatitadel rame 
che e ne! corpo dei c6fruftagno,8e quefto fi fa paffare nel* formolo fu- 
Ib, che glie fol per nettarlo,fo tenelle alcuna loppa , & dipoi fi ftura & 
manda alia fofla da canto, &li fi lafla fermare,& vifimette vnoanel 
di ferro in mezzo,per poterio pefare , auanti che dei tutto fi freddi, 3 c 
fe ne fa pani di. 20.0.250. libre luno , St di quefii fonefa tanti di ma- 
no in mano , fetondo che s’ha materia . appresso< 1 quefto s’ha 




DEL SEPARARE EL PIOMBO ?4 

vn luoco facto di muro biflongo,fimile d vna forma de vno altare, po-r 
co manco alro,e’l piano fuo di lopra e fatto di ladre di pietra, ouer di 
ipuggedi ferro aco date in mezzo l’una d l’altra apendino,che nel co 
giongimento,da duc bande faccino come un cannale , con feparatio- 
nc d’un mezzo dito.o manco, & dipoi in quedo loco li rigzano per ta 
glio detci pani di piombo iei,o otto , o quelli che la grandezza dei lo- 
co comporta, con didantiaTuno dafaltrodiquattrodica, o dipoco 
piu , & quedi cofi acconci fi circondano con vna grata di verghe 
di ferro incrociata,cheli spatii 1’uno da 1’altro non fien tanto larghi, 
chel carbo ne, che ha da contenere,cafchi, ouero , (e non hauefte gra- 
ta, lo fate d tornodi cede di mattone,o daltre pietre,diecco,amodo 
dun fornello,& empite difopra tutto il vacuo di buon carbone, & gli 
date fuoco.Delliquali pani , fubito che faran caldi fecondo chel fuo- 
co per fc medefimo s’andara augumentando,vedretc fcolareil piom- 
bo chiaro & bello, & da pie in nel loco,doue fcola , hauerette fatto vn 
formolo grande per recipientc,ilquale,(econdo che sandara i! piom- 
bo per 'o fcolatorio fcolando,quedo il riceua, & di tal formolo con 
vna cazzetta di ferro 1’andarete cauando & mettendo in altri fonno- 
lipicoli di tenuta dun. 20.0 vinticinq; libre 1’uno in circa ,& di quedi 
fiijiili n’andarete facendofin che di piombo vfcirddi quede vna mi- 
nima goccia . Nclqual piombo , cofi cauato, (appiate che ha da effer 
tueto l argentOjSt pcrconlequentia l oro , cheteneuano quelle maffe 
di rame &c di piombo , & queila materia che e redata infra gli carbo- 
ni & ceneri,e una materia arrida &alciuttajfimile d vna pomice, oal- 
tra fpognaccia magra . Ma in (odanza e rame,& queda aneor di nuo- 
uofiritorna alia manica &firifonde, &fi rilaggia,&trouando che 
tenga argento ie li da un’altra rifeiaguata di piombo , per fimil via,& 
ie nonbada , de gli da laterza,& quarta, & tante, che ogni fodanza 
d’argentonefia ben edratta. Et dipoi , queda tal materia fi fonde, 
& fi conduce in quelle faldelle fottili,dentro al formolo de la ma- 
nica, come fapete, 8t dipoi fimetted unfornello dieuaporatione 
co carbone 8c legna drato fopra drato,vna,o dae uolce, & per fin che 
fi uede che non cotenga piu odor di piombo, & che tal materia fia di 
fpoda d ridurfi in rame fino . Laquale faluarete da perfe , & codam 
co lipanetti che hauete fatti dei piombo, & per concludere tutto 
1’argento & 1’oro, che teneuala mitiera,che fondade, cherafola- 
mente nel piombo , & il rame e in materia di proprio rame . Tab 
che ogni una di quede cofe e in dilpofitione dapoterfi facilmente ri- 
durre d 1’ultima quali td dellaloro finezza. 

Et parlando deH’argentoperridurloafino,perchc meglioin 
tendiate il grande, vi diro prima il modo piccolo,8t dipoi il grade,pra 
,tica verameteingeniofu>& bella confideratione, 8c masfime queda di 
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accopagnare il rame.p trarne Pargeto & Foro, che cotenga co il piotn 
bo.Tirato da vna ragion d’eflo > che mai non fi vnisce con li suoi difi- 
mili, aneor che s’accopagni ,& con ogni poco di fuoco escie fuori & 
lafla vacuo il luoco doue gli era , fa ancora il medefimo alPargento & 
loro. Ma a separatio da eflo gli bisogna maggior fuoco & maggior 
arte , come nellatto dei affinare apertamente vifaro conoscere. 




IL MODO D’A F F I N A R E UARGENTO CON LA 
COPPELLA, ET DI FAR T ER MINA TAM EN- 
TE LI SAGGI DELI/ARGENTO ET DE 
LORO, CHE SONO IN MASSA DE 
METALLI. CAPITOLO SESTO. 

| Ncor cheauanti v’habbi descrittolordinedifareli 
i saggidelle minere ,cosa non niolto differente da que- 
! fb,che nel presente capitolo vi voglio descriuere, ve la 
replicaro in softanza conla’ggiontione difareilsag- 
j gio delloro , & per narrarui certa regola de pefi , cosa 
1 aflai neceflaria da sapere,& sopra a tutto per moftrar, 
iti il modo delPaffinare per copellala poca quantitadellargento, & 
dirui come sol due modi son quelli, per quanto lo trouo,chefico- 
ftumano per condurre a fino 1’argento , che Puno e quefio della cop- 
pella,& Paltro il ceneraccio,vno per la quatita piccola,& Paltro per la 
grande.Ma aneor che fi dichino o paino due li modi , il fine & 1’ordi- 
ne I softaza no e se no vno,Ne fra loro altra differetia vi conosco (e n5 
il ypcedere co li mezzi, & dalla quantita grade alie piccole,& tal cofa c 
molro vtile allaitelligentiadi chi maneggia oro o argeto,anzi necefla 
ria,pche no sol da luce dell’opera,che han da fare,ma dimoftra il vero. 
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ti la mifura certa delle cole grandi, e uia prefta & facile da codurre piu 
1’operatutta alia pfettione determinata, che nofiperuiene perla via, 
che coduce la qtita grade,&pero fe adopera in far de faggi per fapere 
terminatameteilrame,ilpiombo,&le minere, come hauete itelo,che 
quatita di foftazadoro o dargento fia inloro,cofi in quella materia 
fufa,che ui refto infra li carboni & ceneri,che per concludere e la mi- 
fura che da certe zza & ficurtd auoi medefimi di lapere di n5 elfere fta 
to dalfarte gabbato,ouero dalli uoftri operari,che non ci hauelfero al 
tro inrerelfo che la lor fimplice merze,dequali fi troua a(Tai,che fon di 
tanta poca fede,che non hanno prima in potefta la cola , che v’han lo- 
prapefata la fraude, & che anco che alcuni lappino che gli hano d’ha 
uere rifcontro,no (e n’aftengano.Pur qualche uolta gioua.che forfe co 
piu ficurtd & piu groflamente farebbeno ql che fanno,le no temelTero 
defiere fcoperti,Che in uero per effere tale cole di prezzo, & che ogni 
pocovalea(fai,nonlenedebbalhuomoandarco gli occhi chiufi,che 
quado no fode per altro,quello effetto vtile e vtilisfimo,per no poter 
fi iuftamente vendere, ne coprare,ne riceuere da altri, o rendere lenza 
1’aiuto di quefto effetto, & ueramente nelfun zecchiere,orefice,o batte 
l’oro,puo be farte fua elercitare, aneor chel forzo della lor fede fia nel 
le tocche & paragone,ouer nel verdetto,o altre fimili ombre della co 
la che cercan di fapere. Ma il vero & piu ficuro effetto e qfto dei lag- 
gio,& pero no m’icrefcehoraiqualcheparte replicaruelo,acciochein 
ogni parte d’effo ficuramente elercitar ui potiate. vi D i s s i auanti 
il modo che fi fa il fornello da faggiare,& ancora di che , & in che mo- 
do fi fanno le copelle,& come nel fornelletto coi piombo fi dilpogano 
& adattano.Hora,perche niente ui machi di qfto importantisfimo e- 
lercitio,che no’l facciatepferfetto,Vi voglio moftrare il modo de pefi, 
& prima d tutto infegnarui a partire & ben jpportionare la libra pic- 
cola con la comune delle.xii.oncie.per poter fapere mediate 1’aritme- 
tica il cento, & ogni altra quatita di minera,o di metallo,ql che tiene 
d’argento,o d’oro,che p far quefto v’hauete da proporre , anzi hauete 
co effetto da partir iuftamete ogni libra in.xii.oncie, & vna oncia del- 
le.xii.in.xxiiii. parte, & vna parte delie.xxiiii.che e vn denaro , s’hada 
partire in altre.xxiiii.pti,che fon grana, & vna grana delle dette s’ha da 
partire per meta,& ogni meta in vnaltra meta,ch’e un quarto d u gra^ 
no,&cofi anco quefto fi diuide per meta & fasfivn.y ? .di grano,& 
quefto anco fi diuide f mezzo & fasfi vn . ^ . le volete. dipoi per li- 
bra piccola fi piglia vna quatita di pefo d voftro modo. Auertedo, che 
lia tal,che le bilancie piccoledel faggio attaccate al trabocchetto fa- 
cilmete eleuino , & diciamo che habbiate prelo tre denar pefi,& que- 
fto v’hauetedprefupporrechefialalibradi.xii.oncie. Dipoi pigliate 
il faggio della cola che uolete faggiare,fe e rame>o argento balfo con 
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vno fcarpeTlo tagliandone in tre luochi,a gli eftremi,& in mez2o,& di 
poi coi pefo.che hauete fatto di tre denari, giuftamete li cotrapelate. 
Dipoi Ce 116 lhauefte fatto pria,lo fchiacciate fopraavnaancudine c 5 
vn martello>&io fate (ottile* & appreflo hauendo meflo nel fornello il 
foco le coppelle & fattole be rouenti,8c come (apete,fatto!e mezzo di 
piobo o puro d’ogni altro metallo.come il vedrete chiaro.vi mettere 
te detro il rame,o ia cofa che vorrete faggiare,& cofi facendo fumare 
ilpiombolo ridurreteafino.Ilchefatto&della coppellaco vnpardi 
mollete nettamente cauato il metterete fopra alie voftre bilacette da 
(aggi,tirando pian piano il trabocchetto,& lo cotrapelarete co li pefi 
che partifte auan ti,& de la libra che v’i nfegnai,& farete la voftra ragio 
ned’aritmetica,& in ogni pefo & quatiti,come Ce toccafle con mano 
trouarete in tal cofa il vero, & appreflo di tal (aggio d’argeto fino,ha- 
uendone pefo,l'a quantitd conueniente fi batte & fasfi fottile co aequa 
forte,comealfuo luoco vi diro, Si fa in vnaboccetta magiare,& Toro» 
che lafla in fondo lauato & afciutto,fi pefa,& con la medefinia ragione 
che fi troua quanto argento vi fia fino in vna libra di quel rame,& qua 
to d’oro in vna libra di quello argento, c’hauerete faggiato.Hauendo 
quefta auertenza che (econdo li pefi che coftumano li luochi d’hauer- 
gli prima con la regola infegnatoui proportionati lipefi piccoli alii 
grandi, & cofi in ogni luoco, & d’ogni quantita piccola,o grande, po- 
trete iempre iapere appunto il vero dargento o d'oro,quel che conte 
gna, vfando pero femprela voftra diligenza, 

i DE MODI DI FARE LI CENERACCI PER 
AFFINARE ARGENTO IN Q^VANTITA'. 

C APITOJ.O SETTIMO. 

Osi come v*ho inlegnato a affinare 1’argento per 
modo piccolo,& far li laggi, cofi hora in loco di quelle 
coppellettc vi voglio infegnare d fare li ceneracci, per 
potere affinare lo argento,quando ve occorra in gran 
quantita, & in quefto , (econdo che ho veduto , fi pro- 
cede in quattromodi, ma tutti al fine tornano a vno, 
& poco (on varilun dalfaltro.A LCVNi fono che fi (erueno d*uno 
forno conia volta fopra al ceneraccio murata.B»T alc v ni altri 
(ono che in fcambio di quefta fanno vn cappello di ferro , come vna 
copertora grande . aLcvni altri (ono che fol fi (erueno di ceppi 
di quercia fecchi , o altro legname groflo . alcvni hanno di 
terra cotta certe piaftre longhe, che con tre o quattro pezzi copreno 
tutto il ceneraccio > & quefte le due , che fi congiongano hanno 




DAFFINARLA COPELLA $6 

vn buco in mezzo ,che a punto batte nel mezzo dei ceneraccio > per 
ilquale mettenola riiaterta.ei piombo come nella pratica vi diro . Ma 
torniamo a dire come comunemente fi fannoli cenaracci,quali ogni 
inaeltro leeondo che gli pare,o cbe puo , li vorrebbe far perpetuhper 
hauerne nelle officine delle minere a farne lpelfo,ouer fecondo che fon 
le quantita o gradi o piccole, & le differentie di tali vie fon li modi da 
tenerli caldi.perche gli operino. Ma il ceneraccio jpprio e quello che 
contienelamateria,St cheli dacau(ad’affinareconfacilital’argento. 
St da purgarle da ogni altra compagnia,da 1’oro l fuori , che gli hauefi 
le.Hor per far quelto che communemente fi fa>primamente»Sielegge 
un loco commodojdoue fia fatto vn edificio da acqua,o raltro modo 
da menare li mantici,8t auantile bocche delle canne d’esfifi fa inter- 
radi muro vntondoa modo d’unaruotainluoco lpatiofo,dapoter< 
ui andare attorno,alto da terra due terzi di braccio con vno fcollato 
da canto, come vedrete dilegnato,grade di diametro a volito volere: 
St dipoi alcuni fono clae pigliano vn eerehio di legno ako d’orlo quat 
tro buone dita , o puoco manco dellagrande^za quafi della eircun fe- 
rentia della ruota>St quefta fi mette lopra al piano d’dTa ruota,& seni 
pie di cenere di bucato ricotta & ftaeciata & inhumidita alquanto>& 
benisfimo dentro a quefto eerehio fi ftrigne & ferra 3 8t dafleli alquato 
d’uno Icauo in mezzo^ome vn piato. Diponquado volete operare, fi 
pigliafimilmete cenere di bucato ftaeciata, ouer cenere a pofta co ae- 
qua ipenta St fmorchiata benisfimo, 8t di qfta fattone pani,& vn’altra 
volta afeiutta 8t ftaeciata, 8t j> far meglio fono alcuni che la rieuocano 
due uolte,8t cofi la lauano, accio fi Ipega meglio ogni fua falledine,8c 
dipoi fipiglia di q.fta tal cenere lactita che hauetedibifogno, fecodo 
cheuolete farpiccolo o grande il ceneraccio,& con qftalimelcolala 
quarta parte di rena di fiume ben lauata,con alquatodi matton pefto, 
ouer tegole pelle > St con tal eeneri tutte qfte cole mefcolado benisfi- 
mo li c6p6gano,8t cofi eoe facefte alie altre che mettefte , prima fatte 
humide lopra delfe le dillederete,& cofi di tal copofitioe empiedo be 
ne il circulo d’ua groflezzadi quattro ditala calcarete co manobenif 
finio, & dipoi con vna pietra viua tonda,o cola di legno, o martel fat- 
to a pofta co labocca toda,grande come un pugno,pian piano batte- 
dola,la ftregnete ,con certa patientia & deftrezza , che non habbi da 
fchiatare,andando prima a torno,& poi in mezzo , facendo inmodo 
che la fia diiri$fima,St di quattro dita uenga idue di groflezza, Dan- 
doligarbodelfondo devnpiatto piano, che dolcemente fcenda al 
centro>& coli coquelbo ordine 1’andarete facendo,di forte che fia coi 
battere>& coi fregare d*una pezza molle > & con un ferro , doue bifo- 
gnalfe rafchiare o tagliare,di farlo per tutto pollito & netto,fenza alr 
cuna macola» & auertite chelfia equaltnenteper tutto fodo j & lopra 
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i tutto nel mezzo,& chel non fia in alcun loco sfeflo,che /e per forte 
vauenifle che non fofle per tutto fodo & fchietto,vi conforto d rifar- 
lo,per ftarein fui ficuro.Ben chealcuni(ricotto cheglie )i\ van raccon 
ciando con aequa falata , & chi con cenere & chiare d’uoua,& chi con 
matton pefto & calcina & chiare duoua , & cofi qfto fatto , sallarga la 
giotura dei cerchio>&: fi leua via,& di fuori poi fi fortifica daltra cene 
re, ouer di tefte di mattoni , perche il laluino dalle percofle di ceppi, 
quando fi mettenoal ceneraccio, che pquefto e meglio murare vna 
rifega atorno la ruota.Hor quefto cofi fatto fi copre tutto benisfimo 
di carboni , & fi mette dei fuoco in mezzo,che a poco a poco p tutto 
s’accenda> & cofi fi lafla benisfimo ricocere,che vi ricordo che fe non 
fofle ben ricotto vi potrebbe dar danno.Perche bollendo fchizza dei 
argento fuori , & anco e pericolo dello Icroftare & rompere in qual- 
che luoco dei ceneraccio , che alcuna volta per tale inconueniente de 
lo fcnizare,e dibilogno abbandonare l’opera lenza finire, per non per- 
dere 1’argento.Si che per meglio ricuocere,p ficurta dei primo fuoco, 
fe gli debba aggiogner carbone & dargli il lecondo,& masfime al luo 
co proprio dell’argento,che in vero per far chefia ben ftagionatomo 
vorebbe manco dotto o dieci hore di bonisfimo fuoco di carboni. 

A N c o R vi voglio auertire,the fecondo le materie ramigne o piom 
bofe,chevoleteaffinare,fi debba fare la forma &le compofitionde ce 
neracci. Alie dure far fi deue duro & piu piano con meterui piu rena 
o mattone , & alie dolci & piu cauati , ancora che rendeno al gettare 
maggior fatiga, perche tanto piu fi taglia dei ceneraccio che non fi fa 
dei piano, & quelli che Ion aflai piombofi,fe non fon ben caldi, difficil 
mente rendeno fuori lagetta.H ora hauendovoiadattatoelfon- 
do dei voftro ceneraccio , & dilopra hauendo fatta Ia volta murata, o 
meflb vn cappel di ferro , o ceppi, o quel.che di quefte cofe ve metti- 
no meglio, p empire sepre piu,ma tutto il ceneraccio di carboni grof 
fi coprafi & vi fi metta il fuoco, hauedoui prima adattati vn paro o due 
di matici gradi co le cane loghe, & co le fopracane,& che coi edificio 
d’acqua,ouero a forzad’huomo fi mouino,&faccian vento, il qual fe- 
rifca per il piano dei ceneraccio , accio che quando vi lara el metallo 
fufo il lor vento per tutto elechi.oip o i pigliarete tre tanti piu,qua- 
tala materia,che non e che voi voleteaffinare,di quel piombo che ca- 
uafte o d’altro,& mettetelo da canto, o foprali cepi,c’hauete meflb de 
tro a! ceneraccio, & lo laflate a poco a poco fcolare,& quando vedete 
che glic fulo&ben caldo ,incominciate pian piano a far menareli 
matici infra il capello e’l carbone, & mettete de pezzi di legna di quer 
cia longhi fopra al ceneraccio , i trauerfo dei vento,preflo alia bocca 
de mantici , & feguitatepoi di dare ii vento longo & fuaue.Tenendo 
fempre caldo & ben coperto il ceneraccio, la doue non paflara mclto 

i ' : vedrete 
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che vedrete,per quella fiama dellelegna, quel piobo diucntare prima 
azurro,& tiipoi negro,& a vn tratto farfi come vna ftella chiaro & lu- 
cido. AlForapigliarete quella quantiradcl couolo,o altra materia che 
vogliateaffinare.lecondo chcricerca ilpiombo,che cauaftediquepa 
grand i dei rame, che ui disfi che faluafte>& cofi fopra alii ceppi nretten 
dolo coti carboni lo farete tutto fcolare calcando ncl mezzo.Auerte' 
do fopra a tutro chel bagno fia bcn caldo, & adattando ancora che co 
fi fi mantcnga.Per ilcht in quefto feguitando fi vien tal piombo con la 
forzadel foco ad alfottigliare & fi couerte in vn licore come vn oglio 
& come in marfa l’onde,il vento de mantici il gitta a gli cfiremi.Qj.ie 
fio e rame piombo che cofi il foco gli conuertediquali quado couer 
titi gli operari che gli veggano,con vn ferro torto, ragliandoalquan- 
to dei ceneraccio attrauerfo, a poco a poco lo fcolano, nel cauano,& 
quefto e quella cofa che chiamano getta, quale , auanti che fi freddi,e 
vn licore fottile,che di mano in man fi va generando per la conuerfio- 
ne dei piombo & de! rame per fino a tanto che d tal foftaze in talloco 
fe netroua,&gia elfendo condotto 1’argeto puroal fondo dei cene- 
raccio, & trouandouegli propinquo, aneor che di tal cola vi folle, non 
fi caua piu, perche inlieme con effo qualche parte d’argeto no venilfe. 
Ma con buonelegna fe gli accofta gagliardo Scpotete ijfocp.adoflo, 
& fi fa coi vento vaporare il piombo in fumo,& cofi facendo fi guarda 
nelfargento fel fi vede lampeggiare d’una coperta di vari colori , che 
piu tende al negrodaquale qn vedefte che la fofie tanta che mal vi (c o- 
prilTe largcntOjvi fi debba aggiogner nuouo piombo. Perche vi da in- 
ditio che non e ancora ben purgato , & cofi fempre tenendo 1’opera 
vofira ben calda, andate, come v’ho detto , facendo per fin che cono- 
fciate chefargento fia netto da’l rame , o da qual fi vogli altroodor 
che gli hauelfe,& alfhora da per fe i! vederete fermare & efler bianchii 
fimo, & cofi hauerete il vollro argento condotto affino,poco me ch’d 
Fulciim fua finezza,&. tanto piu,o meno,qu-anto liberal gli farete lia- 
to dei piombo. Et quella e la via dalfinar 1’argento, quando con l’ope- 
ra & arte dei ceneraccio fi puo fare,& perche rare Ion quelle volte che 
nel leuarlo dei ceneraccio , finito che glie.fi leui nettamete, cheadofi 
lo non gli relti qualche brutrezza.o odor di piombo. Per quefto, qua^ 
fi fempre,cofi caldo fi caua, & cllendo quantita, prima chefifcrma fi 
ccrca romperlojouero con tagliuoli tagliarlo in piu pezzi, & dipoiin 
vna,o piu.copelle grandi, con piombo di nuouo a maggior finezza il ti 
rano.Oucro/enza mctterlo in ccptlla , il fondeno in vn crogiuolo o 
di ferro, o di terra, con fornelio a vento, dadoli buon foco con vn po- 
co di vetro pello, odi.lalnitro , & dipoi il gittanoin pani, o in verga, 
come e di lorvolere. Hora, per dirui quanto ho veduto.per piu& 
meglio aduertiruijve ne faro di nuouo vrfultro difcorfo,Attcfo,come 
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difoprav*ho detto, gianella Alemagna viddi affinarcd vn fornello 
che haueua in fcambio di capello vna volta murata , & dtorno vi fta- 
uano,gettando,3 lauorare a fei feneftrette fei maeftri, & quefto tal ce 
lieraccio haueua tre gran mantici concanne,&doppiecannelon- 
ghe & grofie , & alia bocchetta deH’ufcita dei vento ogni vna haueua 
di ferro vna ventula,quale s*apriua, quando veniuail vento, & quando 
non,cafcado fi riferraua,& quefte ventole, te condo chepotei copren- 
dere , feruiuano inficurareil corpo dentro de mantici , che nel tirare 
afle non v’entraflero carboni accefi che li bruciaflero , & anco per- 
che tali impedimenti alie bocche facefler batterillor vento piu nel 
mezzo dei bagno,& di piu, erano ancora di modo adattati.che 
mandar fi poteuano in qua& in laj & far che’l uento arriuafle» doue 
piu li pareua a propofito. 




Era fatto di muro fotto,doue pofauano li mantici, & doue entraua 
no le canne era vno aperto a modo d’una fincftra , alto vn braccio in 
circa, larga vno & mezzo , & a ogni fianco vera congegnato in due a- 
nclli di ferro vn rizzuolo grande, (bpra alquale fi metteua la ponta d’u 
mezzo traue d’abcte,o d’aitro legno grotib, longo vn quattro , o cin- 
que braccia,& fpingendolo quanto era largo il diametro dei cenerac- 
cio,facilmente il mandauano dentro, & quefte erano le legna che ado 
perauano,che veramente mi parfe cola bella , & confiderando ancora 
conobbi che tal via nonpoteua feruirebene, fenonallopere grandi 
& continuate, come in que lochi fi faceuano,la doue ogni fettimana 
duc volte, o altneno vna, non era che non fe adoperafle,6e che non ri- 
ducelfero a fino.iio.&.ioo.marched^rgeto^er uolta, & cofi filauo 
raua in aflinarc i gli edificii delfimperatore in Ifpruch. 
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^HU'ALT ko modo» thes’adopera per coprireilceneraccio, 
il cappel di ferro mi piace aflai piu. Perche molto piu fi puo riftrigne- 
re i! fuoco &: tenere il bagno caldo , & con eflo fi puo affinarc il poco, 
& l’aflai,come a! macfiro piace. 




E T c o M E v ho detto auanti , fi copreno ancora,quando s’affina- 
no,li ceneracci co certe piaftre di terra cotta grofle tre dita , & larghe 
mczzo braccio, & longhe quanto il ceneraccio : & quefte mi piaccio- 
■o molto piuchealcuni degli altri modi ch’io habbi veduto adope- 
rare > pcrche s’accoftano megliopcrtcnerla calda, fecondo chc lava 
manca ndo. 
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Il, s imile (i fa ancora con li ccppi di quercia* manon cofi be~ 
nejiie con ranta faciiira. 




et peuche molte fonl* confiderationi & 1’arercenze che a con 
dur perfecta lopera bifogna haucre, & chi non ha vedute p efperiezo, 
o che prima molto bene no ne fia flato auertitOjdifficilmcte fi gnarda 
daili inconuenienti pero' (appiate fe in qllo argento o piombo che 
afrinate>(araftagno,durarete gran fatiga a condtirlo, & la via (quando 
qucfto interuenifle a purgarlo)e qfia, che fe gli (tringa il foco adofio, 
& (caldi bene il bagno, &come fi vede che fia ben caldo, vi fi gitta fo- 
pra della carbonige trita, & cofi foffiando conii mantici (i fa fi bagno 
ben gonfiare,& dipoi co vn cafhgniuolo, gennlmente fcopredolo,fe 
gli va leuando da doflo la carbonige>c6 laquale^tiradola fuori,ne vieti 
coii (eco aneor lo ftagno, ilquale prima cutto crefpo fi (ta nel bagno, 
•& nonfi diftefide m quella fottigliezza , che fa ii piombo. e t a N- 
« o feaueqilfc chelceneraccio p troppa caldezza f acefle li bollori 
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habblate a mente di far allargare Ii ceppi,ouer fcrmare Ii mantici tan- 
to, che fi tempcri.E t a n c o (e auenifle che’l bagno fode mol- 
to ramigno ,come fonle ritratte delle minere, odi gette >0 di loppc, 
aucrtite nel principio a foprafedere il gettare perfino a tanto che’l cc 
neraccio pigli certo neruo di getta , perche le materie ramigne gli fa 
teneri, per ilche fonoa! gettarpericoIofi,& peroauertiretedi far che’l 
taglio nel ceneraccio fia fottile& vn poco apendino , &battete fpef- 
folapontadel voltro ferro > accio non s’ingrosfi. appresso 
di voi hubbiate fempre vn caflagniuolo , o due, & cofi anco di quelli» 
che nella ponta habbino legata con vn poco di fil di ferro vna pezzet- 
ta di panno bagnato , per poter dare in fui taglio & fcrmare , quando 
vccklie che dei bagno sauiafle pervolere vfeire fuori piu getta che 
auella che vorrdte , oueroper bagnare alie volte qualchr loco perii 
ceneracci fatri teneri dal piombo,ouerper inhumidire,douev61efte 
tagliure, che fofie duro , per furio piu facile, Ricofdateui ancora di fa- 
re il ceneraccio fimilt alie materie, cioe fe lefon dolci do!ce,& fe le fon 
dure, duro, & a ogni ceneraccio, che farete,ricordateui di fregare fpef 
fo la verga alii cepppi , & di fur cafcare di qlla carbonigia accefa fopra 
i! bagno , & masfime quando non fofie alie fponde getta , che fubito 
veiavedrete appurire , Secofiliva (eguitando tanto, che 1’ariuateal 
termine di fino, quanto il ceneraccio perii Puo ordinario puo. 

M A volendolo ancora vnpoco piu sforzare, apparec- 
chiate, quando fete all’ultimo,vn ceppo o due, che non fien flati in fo- 
co, & fic ben fecchi , & li mettete fopra al ceneraccio a ponto che co- 
prino bene Turgento ,& di nuouo liridatevna quantitadi piombo, 
fecondo che voietc,& fateriuenireTargento , liquali come gli vedre- 
te infieme vniti , ik voi con vn caflagniuolo fottile deftramente gli ri- 
menateSc gli vnite infieme ,& dipoipian piano menando li manti- 
ci sfumando il piombo, lalfarete, 1’argento ben chiarire,& dipoi fatto 
queilo , &chevedete che glie finito , lenateli ceppi & cauatenei! vo- 
ftro argento & lo fondete & nettatedal ceneraccio, come auanti v’ho 
detto.M 1 vi r e s T a a dire come nelleuar dei ceneraccio ado- 
perato.aucrtiate che non fi mefcoli di quclla cenere di ceppi,che Ipef 
fo refla fopra al ceneraccio, con quella che vi metefle per fotto ricotta 
& ben dilpofla a rifare la compofition dei ceneraccio , perche la gua- 
flarebbc,& fieui a mente,per vn de ricordi generale, che mai con ferro 
freddo,con carboni, che non fien prima accefi,o con legna,o cofe mbl 
li,tion toccate il voflro bagno, perche vi crefciercbbc fatiga d condur 
lo al luo fine,& in luogo dutile vi darebbe forfe dannc,& pero in ogni 
parte vlaitte la diligenza & prudenza voflra. 
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MODODA condvrre.il confrvstagno 

IN RAME FINO ET MALLEAJBILE. 
CAPITOLO OTAVO. 

Avendovi per auatiti demoftrato la pratica di con 
durre nella fua vltima finezza & perfetirione 1’argento, 
mirefta hora a dire come della fufion che facefte delle 
minere, vi trouace inelfie due fpetiedi metalli da con- 
dure alor fine, che l’uno e ilrame,& 1’altro il piombo, 
& forle la terza ch e Poro, cafo pero che l’argento,c’ha 
ueteperceneraccio affinato,netenga,che larebbe quafi cofaimposfi- 
biie che non ne tcneffe,perche quafi fempre,non folo nell’argento,ma 
in ogni uno de gli alti i metalli, come in vna foftanza milia, o poco,o af 
fai,detro vi fe ne troua.Ma,per feguir l’ordine,v’hauete a prefupporre 
che’l vi fia , & delle due materie appareti , che di fopra v’ho detto,ch’e 
1’uno il cofrulhgno,che vi disfi che ialuafte,chiamadouelo p mo della 
Alemagna, p no lap piu jpprio ne miglior vocabolo p dimoftraruelo, 
& 1’altra e la getta,che cauafte dei ceneraccio , & li ceneracci jpprii p- 
gni & pien di pi6bo,che fe tal cole in qfio efier che fono,reflafiero,fa- 
rien corpi lutili & fenza alcuna pfettione, & prima pigliado l’ua delle 
tre dette parti come materia di piu <|tita, & anco cofa che vuol mag- 
gior faciga,& fe e ridotto al termine, che vi ho detto, colle fuofioni 8c 
cole euaporationi, epiiijppinq al luo fine.Vi diro comep codurlain 
rame fino far fi debba,& pche,come v’ho dettto,fon due materie appa 
renti,ch’e l’una i! confruttagno,& 1’altra e la getta,ogni vna nel primo 
afpetto paiano cofe mezze bruciate,& lua gia e ftata metallo finito, e 
1’altra hi da edere, ma,fecodo me, piu ^ppinquo e al luo fine il cofrufta 
gnojchenon e la getta,per efier flata dallapoteza dei foco rifecca,& 
ePaltro corpo riformata.Horlafiando andar ildifcorrer tal cola, qfio 
cofruftagno fi pig!ia,efsedo pero bene euaporato & ridoto,& fi codu 
cc a vna fucina, doue auati il boccolare fi fa di pietre,che no calcinino 
o fondino,vn ricettacolo , ouero di cinjge& arzillapeftain forma de 
vna culletta piu loga che larga, & no molto cupo,che la lua longhezza 
fia vn braccio & me^zo \ circa,& larga vn tre quarti.Laquale cola coli 
fattaodi pietraodi carbonige& terra che ftiabenisfimo,fi debba 
con buon carbone ricocere, &ricotta fi dee fare d’intorno allia boc- 
ca vn circolo di lasfi mobili , per retenitiua dei carbone , delquale be- 
nisfimo & in colmo 1’empirete, & quando il vedrete efier bene accelb 
co vn paro o due di mantici, andarete i quefto vafo tal vollra materia 
apoco a poco fondendo per fino che’l fia ben pieno, otlidarete lon- 
ga fufione .Auertendo chel vento de mantici fia portato dal bocco- 
lare in modo , che fempre lecchi di fopra il metallo , cioe che percuo- 








DI CONDVRRE LI CONFRVSTA. *• -4o tt 
ta di potaTorlo dauanti,& come v’o detto, aneor che tal materia pre 
fto fonda,vuo! efler mantenuta,fula longamentein fuOcO,'& ft-mpre 
cotinuatole il foffio de matici, per darie occafiqne per i! fuocograde 
& per il vento di benisfimo euaporare quello odor di piombo che tc- 
nefl'e,& fpefio fe le debba fcambiare il carbon frefco,& co vn coftagno 
lo,o verga di ferro, aneor fpeflb maneggiar!a,& nettarlo bene da ogni 
loppa & terreftriti che fofle in efia,& di fopra alcune volte.per ftrigne 
re ii vigore de carboni, co vna granatetta o altro modo fi co fi urna co 
aequa freddaandar bagnado,& dipoi che tal cofarhauerete,quato vi 
parra, tenuta nel fuoco,& fcoperta» vedrete che piu quelli fumi piem - 
bofi non vaporatio, & che lefiammc di tutto il foco fen viue & di pu- 
ro carbone. A!l’hora voi lo fcoprerete,& vedrete feglie a vottro mo- 
do chiaro & lucido & fatto fino,& fe no ne hauefte altra certezza,o co 
vn legno,o con vn ferro cauatene alqto & fitggiatelo con 1’occhio & 
coi martel!o,& efiendo ridottomettatelo dalla terra fe niete calata in 
efio ne foffe,& dipoi vn granatello ui fpargete fopra vnapoea d’ac’q,j> 
laquale fubito vedrete chc fard vna pclletta fredda. Airhora uoi batte- 
rete in mezzo.cou una forcellettadi ferro alzandolo da una banda,Sc 
mettendola foeto, l*alzerete,& cofi a falda 1’andarete cauando di tal ud 
fo.Non altrimenti facedo che faceftc alia manica della loppa, & dipoi 
dei confruftagno,& cofi uerrete ad hauere il rame finisfimo & bello, & 
quefio e que! rame che fi chiama pelofo,& che uie dalla Alemagna co 
tnemig’iacci,& quello ancora che per uolerlolauorare d martelloha 
dibifogno di paflarc per vn’altro affinatoio piu reftretto,(e non per al 
tro per farne pani in formoli , per poterio ridurreal maglio dafarne 
opere al uoftropropofito,& quefio comeglie,e buono affarnebron- 
zi per artigliarie o figure,ouer per tegnere i ottone,& anco farne me 
talio di campane, & aneor batterlo in unazecca,douefilauori monete 
di rame,come d fuoi luochi ui diro. ; 




LIBRO.HI. DEL FONDER LA GETTA 
DEL MODO DI FONDERE LA GETTA ET R I- 
DVRLA IN PIOMBO FINO. C A P. NONO. 

One'cosa molto neceffariailritornarla getta in 
piombo a quelli.chelauorano minere, perche fe ne fer- 
ueno in luoco di minera di piombo , & tanto piu 1’ufan 
volontieri,quanto la tiene aneor qualche odor dargen 
to.Perchc mai fi puo tanto bene,o nettamente fare il ce 
neraccio,che (anco che per fm natura ne voglia qual- 
che particella)non fi puo fare che in effo qualche poco no ne refti.Ma 
perche chi fe na da feruirc di vnu volta tanto dei piombo, come chi hi 
fufe fpazzature,o cimeti,o pur chi voleffe codurre a line vn fuo lauoro, 
& ritrarne la fua fpefa,poffa hauerne ancora il piobo. Per ilche fi piglia 
la getta & fi pefta,& fe fon ceneracci , oltre al peftarle aneor fi lauano» 
& dipoi bagnando tali polueri con aequa (alata fe impaftatio, & fe ne 
fapailotte come pani, & fimetteno i feccare, & dipoi, coe fi foffe vna 
minera, fi paflfa con la fufione alia manica, & coli paffata,tutto il piom- 
bo che n’e vfcito,& la loppa fi coglie in vn ricettacolo.che fi fa a piei la 
bocca della manica, & in quello fi netta dalle loppe,& cofi tutto il pio- 
bo fi lafla freddare in un pane,& fe ne fa piaftre , o altri piccoli pani, (e 
condoil voler de maeflri. ma per effer qucftoftato in compagnia 
d’argento fi de faggiare , per vedere fe per forte teneffe tanto di virtii 
d’argento,che meritaffe la fpefa di vitrario . Per non perdere quel piu 
d’utile per ignorantia o negligentia,& cofi hora, come vedete, hauete 
codotto tutti tre li meta!li,che haueuate in vna mafla feparati,nel pro 
prio loreffere.Refbui hora iltrare rorodeirargeto,deIqualenclfu.c- 
cedente libro al fuo luoco vi diro . Ma qui hora mi par aflai al pro- 
pofito di douerui dire dei carbone, per parermi cofaagliefercitii dei 
foco molto neceflaria. 

DELLE PROPRIETA' ET DIFFERENTIE DE 
CARBONI, ET DE MODI, CHE Si COSTV- 
MANO DI FARGLI. CAP. DEClxMO. 

Avendo Vi finqui narrato tante varietadi fu- 
fioni & fuochi, & tanteancora hauendouene a narrare, 
Menandoui infra le operationi de gli efercitii, come 
penfo fare , doue fempre fe ha da maneggiare quantita 
di carbone & di varie forte.fenza ilquale gli artifici mal 
potrebbeno darfine all’opereloro. Per effer ileibo 
che’l fuoco fi nutrifce,fi per fondere,come per mollificare li metalli, 
c per calcinare>o P er difeccare le cofe , & pero m’e parfo cofa neceffa- 
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ria di doueruene dir qualche cofi per commoditi di tali efercitii, & j> 
che .e mezzo potencisfimo,& dd foco fuo a molti efercitii , non folo 
pui che gli altri fe ne ferueno, nia e neceflario , & benche fien molte le 
cofe chefaccino & che farebbe foco no ne foalcuna per anco che me- 
glio&piu al propofito fia per far foco, che le legnae’l carbone, & che 
facilmente piu quanti ta hauer (e ne poffi. Per il che, coras potete vede 
re,non lol fe ne trouano bofchi grandisfirai da penfare che per tali bi- 
fognileetudegli huomini maiper confumar lifoffero,&tacopiu qto 
la natura liberalisfima de nuoui ogni giornova producendo. Mache 
bifbgnadire della quanti tamon fi vede efferne copertili moti,pienele 
valli, Si occupati !i piani,& di grati lunga effer maggiore il numero de 
gli arbori filuatich:,che non fon le fogliedi que che fon domeftichi, 
& piu fon gli fp atii occupati da esfi che forfe i liberi. Certo piu credo 
che fia a gli hnotnim' per mancare le minere, che la caufadi nonpote- 
re adoperare il foco per il tnoico operare di tal materia , & oltre a gli 
arbori ha fatto delle pietre in piu luochi,che an natura di proprio car 
bone,con che quelli di qtiel paefe lauorano il ferro, & fondeno gli al- 
tri mecallt, & ne conciano 1’altre pietre per far calcina per murare. Ma 
hor no voglio che pefiamo a qfto Iotitano,pche vediamo che la natura 
a ogni bifogno delle cofe prouede,& in quefto delle minere , come fe 
1’offeriffe in foccorfo.fe non ne proprii monti nelli conuicini fempre 
genera.ab6Janzad’arbori>percheellafa ancora che molti ve ne bifo- 
gnano.ll carbone e materia infra le prime importante nelle fufioni,& 
musfime 1’hauerne dibuonaqualiti,& pquefto vi dico che e da auerti 
re nel fare dei carbone nella differenza di legnami , & anco nel modo 
dei farlo,pilchede!l’uno&deH’altro intendo dirui, & prima vi diro le 
dtfferenze de legnami,dellequali ogni pratico hauer ne debba buona 
notitia. Perche tutce quelle operationi, che ha dibifogno di fuochi lu- 
ghi vini & potenti, han dibifogno adoperare carbone fatto dilegna- 
me vigorofo & potente, Si nonlegnamegentile,perchenonferuireb- 
be,& cofi anco chi pur faceffe carbone & lo facelfedi legnarae dolce, 
& effendo bifogno di focogagliardo & forte, non feruirebbe bene, 8c 
cofi adoperado i! forte, doue bifognaffe il dolce. Aneor doue bifognaf 
fer le fiame , come fono li reuerberijil carbone farrebbe inutile.Per il- 
che bifogna hauer !elegnad’arbori al propofito ftagionate & fecche 
& non carbone, & per carbone forte fi nomina quel di certi legnami di 
natura terreftre,come ql della quercia,del cerro, dellecc io , delfolmo 
deU’efchio,& altri fitnili arbori grandi Si duri , quel che e dolce, e quel 
che e facto efogni legname che par piu domeftico,che cotiene piu dei 
la natura aerea, come e de!l\ibece>& dei falcio,deH’olmo,& delfatano, 
dei nociolo,& fimili che fon di qliti piu getile & piu debile.Ogni car- 
bone, come fi vede,altro no e ch’una jppria foftaza lignea calda 8tfec- 
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ca couertita, mediate la virtu di quella introduttione,che v*ha fatto it 
fuoco,per hauer dileccata maggior parte di quella humidita aerea & 
ontuofa,& cheogni legno fuolein fecontenerc. Ancora chel fia liato ; 
tenuto logo tepo tagliato i luoco afciutto o al fole,ouero in forno ai 
caldo dei focop farlo lecchisfimo,& mai qllo humore.pfin che e legno 
non e trafmutato in cenere,daeflo fi fepara,&aqllo chefiameggia>&: 
che da caula de introdurui & matenerui detro il fuoco. Anzi e la pro- 
pria virtu delle foftaze elemetali c’han prodotto quel legno, chel foco 
naturale, che v’e augmentato dall'accidetale,la deuora, & couerte i fe, 
lealpettano,ma la humidita, che non e nella cola bc milia, efalado fug 
ge via,& fi couerte i fumo , & fa fiame quali altro non lono ehe fumo 
accefo p la molta calidita accolta infieme,& al fine la parte della terra 
refta in cenere,& ql,che v’ho detto delle legna,vi dico aneor dei carbo 
ne, quale aneor che non facci le fiame cofi viue,fegiapvnio di quanti 
ta & forza di veto fuor no gli fon fatte Ipingiere il fuoco,& di quefto 
fenza dubbio e piu vigorofo che ql delle legna, & la caula n’e che glie 
piualciutto de humidita,& copiu viue forze piu vnite,l’aeremaco vi 
penetra, tal che in potetia & in atto,oltre allacofiarli piu vnitamete al 
la cofa,come vie, aneor in dfameglio vi fi introduce ii foco,& pero co 
me fivede doue s’adopera veto di mantici nelle fufionidelegna fenza 
copagnia di carbone no ferueno,& cofianco,come v’ho detto, lecon- 
do 1’opere che 1’artefice hi da fare.deuc fare ancora elettione delle le- 
gna & dei carbone al propofito.Adonque la medefima ragione ha da 
elfere nel far dei carbone.Perche fe tali cofe no fi olferuafiero facilme 
te fi macarebbe della pfettione deH’opera,che far fi volelfe, & le accre- 
fcierebbefadiga & fpefa&dubieti delfin dilfegnato , efempli gratia 
come le volelfe fondere oro ,argeto, rame, o altro metallo, & pigliafte 
carbo di fcopa vi affadigarefte i vano , & fimilmete fe li fabri dei ferro 
volefier bollire vn ferro alquanto groflo , & piglialfero carbon di fal- 
cio,d’abete,d’oppio,o d’albaro,o fimili,fe ne brucialfero due carra in- 
tere no haria forza di farlo bollire, & in fomma da quel de caftagno,o 
dello fcopo,o darbori di natura a qfti coformi , al fabro no leruono, 
& di quefio,hora in general pariando vi dico, che no dogni arboro e 
buono il far carbone , aneor chelbifono aluochi doue n’e careftiade 
buoni,non fi puo,tie deue,hauer tati rilpetti,perche, chi e forzato ado 
perare,gli bilbgna pigliare di quelli chepuo hauere, ancora che gran 
disfimo fcia lequo fe ne facci, & anco ogni arboro, che fia di natura 
buono, non fa fempre buon carbone , Attelo che fempre non bafta la 
bontidellegname,cheancorbifogna chel fia ben fatto ,& Ipefio dei 
medefimo legnamefi vedepiu & manco cotto,o fatto con vno ordi- 
ne,o con vn’altro,o piu con vna (orte di terra, o con vn’altra coperto, 
quando fi cuoce far in eflo grandisfima differetia, & anco fi vede efler 
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gran differentia fel legname e giouene,o pur d’arbor vecchio.fe glie di 
legname fchietto,o‘pur nodofo,o (e glietagliato viuo & vigorofb,& 
piu a vn tepo che a vn’altro,che fe glie fatto di fecco & d’affe mortici 
no , & anco fel fi fa di legname verde o pur qn e fecco & bene flagio- 
nato,& ancora gra differentia fel fi fa di qlli arbori che nafcano nelli 
moti eleuati,doue il fol habbi hauuto,circodadoli fopra di lor poterc 
da qlli che nafcano nelle valli% o nelli luochi opachi & paludofi.Map 
qlli,c’han bifogno di legna,che faccin fiania , iteruiene il contrario, ari 
cor che le brage & le fiarhe che fanno fien piu di uigor piene.llche alcu 
.ni in primo afpetto no il credeno,ma fperimetadolo co effetto il tro- 
uarano,& la ragio uiua fi dimoftra in pronto,quale e,chel legname de 
moti doue il fole habbi potere di difeccare & di codenfare qllo humo 
re cobuftibile,c’hano gli arbori,& riflrignerlo le purofita, p lequali il 
foco cofi trouadole diffiicilmete ui (i introduce,& la humidita che v’c 
detro,no puo p le piccole & ftrette porofita facilmete efalare,no bru- 
ciano,anzi quafi fi cofumano fenza fiama.Ilche no interuiene cofi a ql- 
Jc delle uall.so dlle palludi. Dellequali cacciato che n’ha il foco qlla hu 
midita fupcrflua frigida & acquofa,che cotiene.reffa quellegno tutto 
porofo & uacuo.Per liquali co facilita il foco vigorofamente penetra 
do fa , che aneor che tal legname fia di frefeo tagliato , poco manco 
che fefoffe fecco, brufcia.HOR, lallando il parlar delle iegna,& tornan- 
do al yppofito noftro dei carbone vi diro, aneor ch’io fo certo che voi 
ql che glie no ignorate, & anco come glie necefferio chel fia, pche glie 
1 ’ania jppria di molti efercitii di fuochbe cofa notifiima che glie legno 
bruciato,& ifra le altre fue jpprieta e cofa molto durabile,& difpofta 
da matenerfi bona nel fiio eflere,no folo gli anni,ma li fecoli,tenedofi 
in loco afciutto,& anco alfhumido & loco molle fi coferua. Ma non e 
poi buono da adoperare alfefercitio delfuoco,rifpetto alia humiditd 
che piglia,che no altrimeti fe ibeuera dacqua che fe foffe vna fpogna.' 
Cofhimano gli architetti,p la fua durabilita,alcue volte metterne i al 
cuni fondameti di edificii,doue no e il fodo,& alcui gli ntettono p fe- 
gnali nelli cofini delle poffesfioni,& io mi ricordo gia ifra certe ruine 
hauerne veduto cauare che e flato albitrato che i tal loco fotto terra 
fia flato piu che.40o,anni,& ancora era icorrotto co la forma dei car 
bone, come in quel loco pur hieri flato meffoui foffe. Horli modi dei 
far qfto vi voglio infegnare, accio che quando v’occorreffe in qualche 
loco il farne fare ordinare ilposfiate,& fondue. Et primo & ditutti 
il migiiore fi chiama appagliaio,& pfarlo fi eleggevn loco commodo 
I alie legna,che per far tale effetto fi fon tagliate,chel iia piano,& fe non 
t e,fifacci,& fe gli da forma de vna aratonda,& nelmezzo fificchi quat 
i tro perticoni in quattro , o tre in triangulo, che faccino poco manco 
i dimezzobracciodivano,Sccofiintoriiodqueftifivan coprendoper 
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ritto In clrcoTo fopra d citcolofti tutto ii vcftro lcrr.rrre tag1?:;t6,& 
di zocchi fatro fchegge,sifimilitudiede vnapirramidc todo, o pur d.’u 
pagliaio,c'ome.ha nome,& qfto tal legname,a volctnc far bon carbo- 
ne, vcrrtbbc efler fecco almanco di lei nidi , o d'uc anno- & cofi fi va 
coponendo co certi interualli pezzo fopra 3 pezzo, p fi no c he lu bbia- 
te adattatalalarghezza & altezza di quato volete chefiala carbona- 
ia,& p il mezzo lempre infra le pertiche fi lasfi vacuo fino da capo , & 
co fi fatto dalla parte di fuori con foglie di fe!ci,& co fcopc benisfimo 
per tuttoficopre, &dipoidi fopra a efia ancora di terra buona& tc- 
nace.cofi afciutta come fi cana p,fir. da capo benisfimo s’intonica,fa 
cendo tale intonicato groffo vn palmo, o poco manco, tutto bene ac- 
concio & ben ferrato che non reipiri,faluo la doue da capo fi lafla.x.o 
xii.fpiracoli perefalatori dei fumo & della humiditd,chclelegna&la 
terra cotengano,& cofi fatto i fotido di qlla buca , che nel mezzo lafla 
fte, infra le pertiche fi gitta dei foco , & fopra vi fi va mcttendo certi 
feccarelli di minutti rametti & foglie fiecche , & s’empie di qfte fin da 
capo,o p fin che credete che p tutto s’appreda ii fuoco, & dipoi anco 
qfto apto di fopra, co terra fi tura,& folo apto fi lafia li fpiracoli,& co 
fi a poco a poco i iei , o otto giorni,tutta la carbonara fc ifoca & va co 
cendo. Dellaquale, come fi vedea gii fpiracoli mance re e fumi gagliar 
di,s’hada credere che la fia cotta , & alihora con terra della mcdcfima 
forte fi ferra bene da capo & datorno,& in ogni luoco,che tutti gli fjii 
racoliniente relpirarposfino.Accioche miediate il foco, che veden- 
tro,p trouarfi fenza efalatioe,fi fuffochi & fmorzi,& cofi refta in carbo 
ne,fpento dei tutto quel voftro legname,couertiro, fenza ccnere ohu 
midita alcuna,ilquale ancora che no’l volefte 1 affar e altrimcnti frcdda 
re,& ne volefte hauere alihora,! fatto, apndclodl trouarefte fpeto,& ne 
potrefte far cauare fol leuadovna bada della terra dila copta che li facc 
ite, acor che p la fua caldezza no foffe forfe cofa molto maneggiabile. 





DEL CAR BONE 
ANCOR A iri vn’altro modo fifiil carbone , & -in' qudfto il piu. 
e quello chc adoperano gli fabri i far quel di fcopo, o dicallagno, & 
e modo chel fi piu duro,ma piu minuto, & per far quefto fifa.in terra 
vna folfadi diametro vn braccio & mezzo in circa, & cupa altrotan- 
|i to,& empiefi,anzi (i fa ben colma di radiche di lcopo,o di fchiappe di 
! caftag no,o daltro legno,& in mezzo fi lalla vn vacuo dalla cima al fon 
do per appicarui il foco , & i! reflante che fcoperto, di felci,o di 1 co- 
pe, Sc dipoi di terra , come v’ho detto di (bpra che fi fa alie carbonaie 
grandi , & cofi anco fi procede in dario foco , Sc anco fmorzarlo, ma 
i perche e poca quantita , melfoui fuoco,in orto o diece hore,e cotto 
benisfimo,& quello tal carbone cofi fatto e per fucina di fabri, non e 
buono alia ftifione , anchor chel fia fatto di buonlegname, masfime 
ji fe non adopcralfe vento di mantaci potenti, che per la fua durezza no 

I rde ben come quel fatto appagliaio.Ma introdottoui il foco il man- 
r tiene aifai,&: concludendo, quel carbone, che chiamar fi dene buono, 

vuole elfere di buon legname fecco & bene flagionato , cotto ,& non 
riarfo, perche diuenca minuto & debile, & le e cotto i ragione e grof 
: fo & potente, & quando ilpercotete infieme e fonante, come vetro, 

II &pero,chirha da adoperare, hi da auertire che’l fia buono, & alie par 

i ti in farlo , che v’ho detto. Et per concludere, ogni carbone piu facil- 
mente opera, Sc vi fi introduce il foco ,fe fubito fatto finmetteal 
Coperto.accio che fopra liando non pigli humidita ne d’aere ne d’ac 
qua , perche entrandoui , & volendoui poi entrare il fuoco, diuenta 
ventofo,& come fuo contrario infuriato fchizzando n’efce,il carbone 
fringendofi fi perde quali iu tauille , come di tal cola tutto il giorno 
la (perienda demollra. 




PROEMIO 

fROEMlO DEL LIBRO QVARTO DEI.LA P.BEL 
SEPARARE L’OR O DALLO ARGENTO ET 
COME SI CONDVCE A v L’VLTIM A 
S V A PERFETTIONE. 

VanTo meglio ho laputo v’ho in fin qui demoftrato 
come fi conducano le minere,& dipoi li metalli lepara- 
ti nellipuri & vltimi lor termini di pfettione, Per mez- 
zo delle fufioni & altri artificiofi fuochi > eccetto che 
roro,ilquales’e reftato incorporato ne)l’argento , Per- 
che la via de gli altri a qucfto etfetto non ferue , & fe pur 
feruifle iarebbe gran fatiga, Ne far fi potrebbe fenza gran danno della 
cofa, &perocon lainduftriad’altra arte edi necesfiti di procedere, 
volendolo al fine cauare de legami delle intrinfeche foftanze dellargc 
to.Nelquale altrimenti non vi fta collegato & fparfo che ftia 1’anima 
nelcorpo deviuenti,&in quefto noncome nellaltre opere v’hauete 
daleruire propriamente dei vigor dei fuoco.Ma d’una foftanza tratta 
duna compofitione di due material potentisfima per forza di fuoco, 
a fimilitudine d*acqua,che per li luoi grandisfimi effetti c cofa maraui 
gliolada confiderare de licori.Quefta fi fa co artificio/e diftillationi, 
ii ha proprietd acuta & potentia di corrodere & ridurre in fe 1’argen- 
to & ogni altro metallo, dalforo in fuorhche i quella fi mette,& in efia 
altro inapparezanofi dilcerne che vna pura acqua,cofa veramcntein 
geniola & d’hauernc grande obligo a quel filofofo alchimifta,o chi ne 
fu inuetore.In qfta fi mette 1’argeto cotenente l’oro,& fubito di quie- 
ta,prima,come iel’haue(fe a cobattcre,la vedete alterare, & affannata- 
mete deuorarlo in (e cofumar quello argeto & farlo aequa, & qfto i po 
co fpatio,& con poco aiuto di calore di foto,& 1’oro turto che in eflo 
cra illefbjcome rena, in fondo elfer vedrete,ilquale poi per decantatio 
nedeuatogli tal aequa di fopra,velrende tutto liberalmente, fenza al- 
cuna perdita , & anco non e fcortele di non vi reftituire a voflra polta 
l’argeto,(e volete,che cofi par che 1’habbi cofumato & guafto,coe era 
prima, cofi anco fenza dano ve lo rede.L’ordine dellaqual arte ,.p effer 
coladimolto vtileachil faben viare, & anco perfeguire in ogni parte 
Ja mia principiata imprela.no voglio mancare aneor tal colalargame 
te moftrarui,& prima vi voglio dire il modo di far tali aeque acute ef 
fettuofe & gagliarde da poter con facilita condurre a perfettione lo 
pera voftra,& infegnaroui ancora il modo che fi procede co efia in fa- 
re Poperajiducrtedouidi quelli incouenienti maggiori,che a camino 
nafeier vipotefiero,& cofi anco come far per oro li faggi fi dtbbano, 
& in fomma ognipratica ordinaria, che perdar perfeitione a foro 
ejuaco mediante 1’artcfiricerca cimcntadolo& riducecdolo nel fuo i 
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ucro & proprio colore> quanto pero eftender fi poteranno le mie cor 
te & debili ale. 

MODO DI FARE UACQVA ACVTA COMMV 
NE DA P ARTIRE. CAPITOLO PRIMO. 



O lend o farracquaacuta,qualeil vulgo chiamaac- 
qua forte comune, da partir 1 ’oro da 1 ’argento . Si deue 
principalmente jfuedere a boccie & labichi,recipieti & 
materiali, alia qtita,che voi volete , & dipoi fare vn for- 
nello longo & couenientemente,largo,tanto,che conte 
ga tre o quattro para di boccie, o qlle che volete, & ha- 
uendo affar talcofa per arte, per piu operare,potrefte far piu fornclli, 
ma in vn no par che piu fe ne couenga,che tre o quattro para,& I que- 
fto accocerete doue hanno da ftar le boccie co fondi, ouer capelli fat 
ti di terra da pignati,ouer da tegole,mezzi tondi,a fimilitudine de cu- 
li delle boccie, co vn poco dorlo da capo.da poterio murare,& quefti 
a coppia a coppialun da l’altro,con conuenienti fpatii murar farete, 
mettendoui fotto vn ferro p foftegno attrauerfo p far piu forte & piu 
ficuro tal loco,& in fu ogni catone, & anco in mezzo fi deue fare vn bu 
fo per efalatori dei fumo>come fi fa a tutti li fornelli.La forma delqua 
le vedrete qui appreffo alquanto d’ombra defegnata. 





E t appreffo a qfio ppararete vna quatitd di boccie di vetro , che fie- 
110 al posfibile lauorate fchiette,& eqli di vetro,& benisfimo garbate, 
& che no fietjo i effe vefighe,o altri nicchietthpche farebbeno picolo- 
le,& alie voftre ope mal ficure,& qfte lutarete co lutu fapietie per fino 
appreffo doue fi ftrigneil collo a tre dita, o manco,&fia tal luto ptut- 
to ben ftefo in la groffezza di due fpaghi, o poco piu, & cofi co quefta 
tonicaben fatta le couertate,& fate forti,& al fin la feccarete,aduerte 
do che no fia I effa sfesfi,'o crepature,come han natura di far fpeffo,an 
cor che le fie be cocie le terre.Dellaquali,p piu ficurarfi,fi fa elettione 
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d’una terra che habbi in fe magrczza,& apprefio fi copone con Ia quar 
ta parte dei tutto,o piu,di cimatura di panni di lana,& circa cllotrana 
parte di cenere da bucato , il quarto di fierco d’afir.0,0 di cauallo , o 
daltro animale, che fi a fecco,& qfce cofe infieme tutte shncorporano 
& batteno bene con vna verga di ferro,& quefia e la compofition che 
gli alchimici chiamano lutum lapiende, coi quale fe intonica & forti- 
fica il cui delle boccie,che voleteadoperare.Sonoalcuni cheviinctte 
no matton pcfto & fcaglie di ferro, & per afciugarle fanno vn baco fo 
rato con piubufi.douevimetteno le boccie coi collo &bocca volta 
all’ingiu,& cofi tutte infieme le metteno al folc,o al vento, o al foco, 
o l qualche loco caldo a afciugare,&: dipoi cofi afciutte pigliano d’ef- 
le quelle 3 che vogliano adoperare. 




E t a p p R esso pigliano vna parte di lalnitro ottimamcnte rafina- 
to,& tre tate di alume di rocca ben lanato, & potendo hauer di quel 
roffo di Leuante,o di Cartagena,fe non di quel delle Tolfe,& fe no, di 
quel biaco,che.fia ftato prima in vn pignato,o altro vafo in foco aefa 
lare ogni Ilia lnimidita , & infieme con effe cofe componete la ottaua 
parte dei tutto,o manco, di rena,o di calcinacci,o di matton pefii,ma 
hauendone,a me paian meglio le fcccie delle aeque forti gia altravol 
ta adoperate,&di talcofe compoflo o grofiamente, o fottilmenre,fie 
no a voftro modo, che no importa, & coefle empite le boccie voftrefi 
no apprdlo a quattro dita a quel loco che hauete lutato, & li mettete 
nelli fornelli alii luochi loro,cioe nelli capell i di terra, che accociafie, 

& fate che fra il culo dlla boccia il capello fiadue dita di cenere fiaccia 
ta,Sc cofi anco datorno atorno co detta cenere le fermate , & le finite 
de coprirep fino appflo al collo, 6 e dipoi a ciafchedua mettete vn labic 
co fopracomdfo copezzelinefottili,& co farina, e vna pocadi cenere 
& chiare d’oua ,ouero lutu tenero, facendone vnccrchino a! collo dei | 
Ja boccia, accio che per tutto benisfi mo ferri 3 & fimilmentc al nafo dei i 

Iambico 
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kmbiccone farete vn’a!tro che encri nella boccadel recipiente, che vi 
mettercte,auertendo che benisfimo Ia tnri &serri,& mcflo che i hau e 
te detro alia bocca accoihato al naso dei lambicco commet terete vna 
pota di fnso,o altro fteccarello, da poter cauarc & mettcreper euapa 
rar bisognado.come intenderete>& dapoi inetterete lcbedcdi pano 
di lino sopraaogni comefiura benisfimo auo!rc& firette,& conleso 
pradette colle icolla te accio nieterespiri, & auertite ancora cheogni 
recipiente fia di vetro , & fia grade piu che fi puo hauere.perche quan- 
to e maggiore taro piu e ficuro.Perche aneor che foflTero i nefio mol 
ti spiriti, & che con gran caldezzalo scaldafiero, porca maco pericolo 
di spezzarfi,& perche no vison cofi infieme rifixetti. /Vquefto non ac- 
cade lalfargli il buso con lo Ile ccoper euaporarlo , & cofi con quefto 
ordineandareteacconciandotutte le voftre boccie,chedetto.d’unae 
detto di tutte,& appreflfo darece fuoco al fornello di carbone & legna 
leremerefin chele materie e’l fornello fivanoscaldado p seihore,ba 
ftandoui sol chele fi liquefaccino,& dipoi altre sei hore glie landarete 
pur co legna & carbone aiquato augumetado,& cofi di sei hore in sei 
hore andarete crescendo septe le fiame per in fin che vedrete al turto 
vscirel’acque& lefleme de materiali, & che fieno nelle boccie be sec- 
chi.llche coprcnderete qnado cominciaranno i tegnere lilabicchi di 
fumi gialli .Ailhoragli augumetarete ilfnoco adoffo,dandeglielo ga 
gliardo & potete co legna secche,che faccino buone & pollenti fiame 
per sei hore:& per la forza di ta! fuoco fate di cauarc di que me ; eriali 
ogni intrinfico & potete spirito. llt he hauerete fatto quado ii labicco 
non sara piu d’alcuna fumofiti tento , il lambicco & anco j! recipien 
te fi cominciara a freddare , & ancora che habbiate tutti quefti segni, 
seguitate ancora il fuoco per vna hora , o piu,almanco,&: se vi pares- 
se,potrefte sopraal recipiente mertere vna pezzalina molle in aequa 
fredda,accioche gli spiriti vagabundi & aerei>che van per il corpo dei 
recipiente,sentendo il freddo fi lafiaser cascarc nelVacquadaquale sen 
za esfi sarebbesenzaalcun vigore, & come nulla, anzi peggio chelae 
qua dei fiume>& allhora, quando vi parra ogni cosa ben freddo, & che 
le boccie & ogni cosa son facili a maneggiare. Allhora voi inhumidite 
i co aequa comune tuttele gioturedelle boccie & dei recipiente, & co 
pacietia suiluppate le pezze,& vedete con saluezzadi leuare ihrecipic 
tedal lambicco, & dipoi il lambicco dailaboccia,e’l recipiente ben ru 
rato mettete sopraa vna concadacqua fredda,o altro luoco freddo, 
Acciothe sealcunodi qili spiriti vagabodi &aerei, ehesopra al’ac- 
quavap ilrecipiete.vi fi somerghino deero, & cofi la laflatetre o qnat 
tro giorni polare & dipoi 1’acquadi tutti li recipieti la metterete i vno 
o in due,& la pelarete,ma meglio fin che 1’hauerete purgata fla i vno & 
cofi pesata p ogni libra di tal aequa a voler che la fia buona , & che bn 

I 
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open vi bifogna metter dentro vn mezzo J.uuro d’argeto fiao, & per 
fir quefto fi pigiiadital aequa in vnabnecetta piccolu d una libra o 
due.ola qtita.che vi pare,& vi fi mette deero tutco il pefo dellargeto 
fgranaco.,o con martel battuto,che comporta tutta 1’acqua, che haue 
te fatta,ilqual fubitoche v’e detro,vcdreeecominciare 1’acqua a iturbi 
darfi & a rifentire la fiia virtu,laquale, ancora che cofi la laflafte,fareb- 
be 1’effetto della fi ia opatione,ma piu pfio & tneglio il fara mettedola 
fopra alie ceneri calde:& cofi meflouela vedrete inpoco fpatio tutto 
quello argento rifoluerfiin acqua.&rifoluto che fara & 1’acqua meffa 
d pofare vedrete cafcare ifondo vnagrofiezzafimilea vna calcina bia 
chisfima, laquale tutta cafcata & 1’acqua fatta chiara con quefta foflan 
Ra d’argeto,pian piano la decantaretc nel recipiente, doue e tutta la 
q,tita dellacqua forte, laquale cofi,come interuene alia poca , vedrete 
qflaaflai tutta alterare,6t no troppo ftado vedrete andare i fondo vna 
purgatio grofla de vna materia, come fu 1’altra biachisfima, laquale po 
fata che (ara & fatta chiara,& decatatola pia piano in vnaltro recipie 
te netto,(e gli deue be turar la bocca,che non refpiri, & faluatelai vno 
opiurecipieti.ETQ_vE s TAehora 1’acqua forte, che ediipofiaalar- 
te dei partire,& che in tale eifett o s’h i adoperare, laquale fenza ral pur 
gationc era Iperfetta,Sc no harebbe be firuito.fi per ia fua tardica,coe 
anco per hauere Ibrattato l’opera,& quefla tal calcina o refiduo bian- 
co,che vi fon reflati in vn recipietc,tutti,o i altro valo di vetro mette 
rete>& da parte la faluarete , ehem altro luoco ve infegnaro il modo 
di ritrarne tutto 1’argeto che vi mettefle pcrla purgatio della lopra- 
detta acqua.ET cosr anco 1’acqua buona che vi fofle reftata,ancor che 
poca folfe,mapche piu (apiate aneor che vabbi dato modo af.tr la fo 
pradetta aequa, & baftafle.vi voglio dire ancora coe ie ne fa, no pero 
co altri minerali,ma co differetiati pefi,mettedoui chi piu falnitro,&c 
chi maco, Alcuni (ono che vaggiogano alqto di vitrtolo, che a me no 
piace,& alcuni altri alqto di arfenico,chc a ql che dicano,e gran mez- 
20 a cauar be tutti gli fpiriti de materiali. altri fono che no bruciano 
prima l’a lume,nc vi metteno in copagnia feccie,ne rena, ne altra cofa. 
Ma qfti,lc<Jo cl parer mio,corrono picolo con li materiali, che non gli 
formontino nellambicco,& dapoi calino nel recipiente, fe gia non fo 
nomolto aduertenti,al ^ccdercol fuoco. Alcuni altri fono,che no ri- 
coglieno 1’acque della diflillatione.Main qucllo fcabio pigliano tanta 
de aequa piouana,qta poflano albitrare, che di tali materiali aequa fi 
traefle>chc cofi a dtferetione fi puo dire , che metterui fe ne poffa per 
ogni libra di falnitro, che hauete meflo nellc boccie,tre libre,& quefta 
metteno nel recipiente quando veggano,che nel lambicco comincia- 
no dfaglir gli (piriti, &ferran] bene tutte le congionture con luto,o 
pur co le fopradette coile,&: cofi a forza gli fanno i tale aequa fredda 
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SOtnergere.A L c v n r altri sonche pigliano per ogni libra di salnx- 
tro raffinato l)bre quatt ro daluine di rocca , & senza altro bruciare il 
metteno lfieme groftatr.ete trito nella boccia,& diftillado (egueo l’or 
dine di sopra.Ma quefta e alauato di piu spesa , ma no pero di molto 
maggior valore.Gli alchimici fanno p le loro resolutioni infinite (br 
ti dacque acute, & labase ditutte sonli sopradetti minerali. E'bevc 
ro,che v’aggiogano follimati & diuerfi fali,& altri materiali corrofiui 
alloro oppenione, & concludendo, non 1’acquechc son flemme.mali 
spiriti di tal materiali son qlle cose che operano, & certamete lio ve- 
duto di quelle che fanno certi miei amici alchimifti, che son tato po- 
tenti che non solo 1’argcnto & loro risolueno,ma li diamati, credo al 
certo, che calcinarebbeno , Ancora dir vi voglio come tutte le aeque 
ftracche.o per materiali debili.fi pofiano ringagliardire & raccociare, 
facendoui batteredentro lambiccando gli spiriti di nuoui materiali, 
perche in efie molto meglio & con piu acquifto far fi puo.che nell’ac- 
qua piouana,j>che 1’acque ftracche bisogna che habbino molto lauo- 
rato,se dei tutto no ha perso gli spiriti, han pur qualche poco di vigo 
re.Hor qual voi facciate dellesopradette acq tutte hano bisognodi 
deflemmarle con largeto , & purgarle da quella calcinofita, se volete 
che faccino 1’opera voftra perfetta,& buona. 

IL MODO DI FARE ILSAGGIO DVNA QVAN- 
TITA' D’A R G E N T O , CHE TENGA ORO. 
CAPITOLO SECONDO. 

A v e N D o v i Isegnato a fare 1’acque forti, & spurgar 
le,& ridiir le a perfettione , vi voglio hora ( prima ch’io 
vmsegmTopera grande dei partire ^insegnaruiafare 
vn saggio di quanto oro fia in vna quantita dargento. 
Accioche andiate con gli occhi aperti a 1’opera voftra, 
per potertii accorgere dei errore, quando voi proprio 
hauefte errato >o che da altri fofte ftato ingannato.Pero e di nccesfitd 
di (apere a ponto a ponto prima che ne cauiate quanto oro hd da efi 
fere nelle voftre boccie dei pefo dellargento che vi mettefte , Per- 
che fe lo hauefte a renderc a altr i,o 1’hauefte comprato.vediate il gua- 
dagno , o la perdita . Altrimenti fenza far quefto,andarefte nellope- 
ra cieco,& primamente v’hauete da profuppore, che 1’argento , che 
volete faggiare,fia fino,& se non c,!o faciate,o per via di copella,ouer 
di ccneraccio. e T D i qucftoovergao mafla in forma di panni, 
chelfia convnoCfarpelloalquanto.aognato ddmezzo di fopra &di 
fotto & da tutti li cati,o doue vi vien bene. Ne hauete alleuare alqto, 
& dapoi i vno crogioletto nouo.fe vi parra di fonderlo tutto ifiemejil 
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fonderete.ouero in vna coppella con vn poco di piombo.per ridurlo 
d. maggior fmezza,ha«edolo prima a pomo pesaro, & dipoi crattolo 
dei crogioloo della copella , ancora a ponro il ripesirete,p vederese 
nience ve calato, che se era fino debba ritornare ii medefimo,o pochif 
fima cosa maco,& se vi moftra defler fortemete calato, hauete aneor 
voidi tutro i! pesoa far Ia sua diiferentia.Horquefto argento cofico 
dotco co vn martello sopra vrfiancudine 1’hauete a schiacciare & farlo 
sottile,per poterio rneglio tagliare,p poter fare il peso a ponto,p po 
terpoi farepiufacilmentelaragionearithmetrica giufta,& cofipiglia 
rete dei detto argeto vndenaro &piu vno ottauodi grano chetutto 
sara grane. , & vno ottauo di grano. Ma el voftro fondamento s’hi 
da fare solo nelie grane.xxiiii.perche coii fi nominano gli caratti dei 
oro quando glie condono nelfultima suaptirita & finezza.ET ap- 
presso pigliarete vna boccetta piccoladitenutad’unbichiere & 
mezzo in circa, dicanfi boccie da ssggi,& queftala farete mezza,o po 
co manco, delia voilra aequa force,& detro vi mettete quella laminet- 
ta d’argentoche peiafte,& dipoi tal bocciafi mette sopra alie cene- 
1 i calde, onero sopra alquand carboni accefi,laquale,come auati v’ho 
detto, subito !a vedrete boi!ire,& 1’argeto in forma dacqua couertire, 
& l’oro come vna renella negra della softaza sua llleso il vedrete casca 
re in fond<£ & quefta laflate bollire per infino a tato pero che vediate 
che 1’ecqua facci li suoibollor chiari,&chep il collo della boccia ve- 
ghino su certe fumofita tato gialle che pendino in rosfigno. Allhora, 
perche 1’acqua fa segno di no operar piu , leuarete la boccia di sopra 
alie ceneri calde, & laifatela fredare,che altro no vedrete nella boccet- 
ta.che 1’acqua verde,& nel fondo qlla renella negra, che v’ho detto. Al 
3hora,dapoi che hauerete fattalacquadetta be posare,lacauate a po 
co a.poco p decatatione della boccetta, & auertite che ql refiduo d’o- 
ro che ve perii muouer delfacqueno esca.Etdi nuouo repigliateal- 
q,ta d’acqua forte da partire, & la mettete nella boccetta sopra a tal 
refiduo, & la ritor nate sopra alie ceneri calde, & di nuouo la rifate bol 
!ire per fino a tanto, che vediate, che quel refiduo,che era negro diuen 
ti giallo in color d’oro,& dapoi fimilmente tal aequa fi deeaca. & cana, 
& funn&raltra fi metteinvnabocciadapse&fisalua,pchee buona 
d riadoperare p partir , come intedarete, & dapoi habbiate aequa co- 
num e alquanto calda mettedone sopra a quella renella d’oro, che ha- 
uete detro alia boccia , la lauarete p fino a t re o quattro aeque benisfi 
mo,anzi,tato che vediate che 1’acquan’esca chiara.senza alcuna salse- 
dine , o ombra d’acqua forte , & dapoi ancora vi metterete tanto de 
aequa chiara,che inclinando la boccetta sotto sopra,& co la pota dei 
dito groflfo della mano, che tien perii collo.tenendo turatala bocca» 
'& i euandola fate che d vn tratto in vn cui ch boccia, o altro vafib ditet 
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ra,o pur di vetro tutto l’or vi porti,& dapoi che i tal luoco 1’hanerete 
condotto. Ancora con altre aeque nuouele rilauerete,& al fine alciut- 
to bene per decantatione da tale aeque il metterete fopra alleceneri 
calde, o brufta minuta I vn crogiolo,o cui di boccia lutato i tutto a di 
feccare & d cauarne ogni humidita,& al fine a fcaldarlo,tanto che ripi • 
gli bene il fuo color giallo,& cofi fatto,alle voftre bilacette dei traboc 
chetto co li uoftri pefi piccoli proportionati, che per faggiar s’adope 
rano,iuft : sfimamente & con ogni diligentia il pelarete,& dapoi fare.' 
te bene il voftro calcolo,traendo del!e.xxx.grane,o di quella quantitd 
che pigliafte,quel che pefa l oro, che n hauete tratto,& cofi co tale or 
eline ponderando tutta la quantitd , perche lapendo d’un denaro fi fa 
ancora l’oncia,& cofi della libra, & dapoi aneor le centinara,quel tan- 
to che ne contengano,facili$fimamente,& con certezza. 

MODO DELLA PROPRIA PRATICA DEL PAR- 
TIRE L’0 R O DALLO ARGENTO IN QVAN- 
TITA' CON L’ACQVA ACVTA, CAP. III. 

A vendo Vldefcritto &inlegnatoil modo dei fag- 
giareTargentoperoro nelcapitolo auanti, & pereflb 
proceduto nel ordine & propria via con laqual fi proce- 
de nella operatione delle qtitadelforo & delfargeto» 
Hareipotuto fuggire quefta fatiga di feriuerui quefta 
prima parte dei partire , pche in vero altra differetia no 
e nelfordine per venire al fine, che, relpetto alia quant.ita,hauere certe 
aduertentiepericolofedel danno.Dellequali,pche vene posfiateguar 
dare vi replicaro,oltre al modo diridurrein corpol’argcnto,seconda 
parte di tale arte,& di nuouo la pratica integralmete,& alia parte del- 
1’aduertentie comepotete comprendere, e quefta arte lottopoftaa 
molti pericolidi danno , perche ogni error minimo importa aflai,& 
in tanti eftetti quanti vi bisogna operare e imposfibile a no fcotrarfi in 
qualche Itoppo,che,come coprendete, hauedofi a maneggiare grava 
fi di vetro fcoci & frangibili co gra podo d’acqua pregna di oro & d’ar 
; gento, lequali facilmente ropere o verlar fi pofl>no , & e tale che fe pu 
re vnaparticella non che tutta le ne perda,rede aflai dano.Per ilche ha 
liete da lapere,che non folo gliftrafordinari efifetti,ma gli ordinari( le 
non fufte aduertete)ve neandarebbe furado , ccmeaduie pii fuochi, 
che neelalano alcune parti sottili & malfiflefibrattar delle boccie& 
de gli altri vafi.Talchelalfandoneqvnpoco eia vnaltro,aquelchenon 
e molto accorto & diligete,& che polito & netramete no lauora i fca 
: bio dutile vergogna & dano ne ricei;e,& fenen e voftro & chetale o- 
( ro & arge to 1’abbiate a rendere & glie rendiate con quel manco chel 
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saggio g’i hi jpmelTo riceuete qldano, & di sopa reflate caricato nel 
honore, dicedo anco che voi ql che gli manca glie fhauete robbato» 

10 v’hd voluto fare qfla poca di digresfione prima che cntri nella pra 
tica.accio ch’abbiate da effer nelle operatio voflre quato p voi e pos 
fibile,auertete , &primameteappffolevoftre aeque forti pfettamete 
fatte & de flemate, v*e di neceficu d’hauere tutta la qtita delfargeto, 
che volete partire,che fia fino al maco di ceneraccio,& qflo i vna caz- 
za co :mtici,ouero i vn crogiolo di terra, o di ferro a vn fornello a ve- 
to il fonderete , & fuso i vn bigozo di legno,o i vn cocon di terra pien 
dacqua chiara & fresca, co vna granata,o altro legno spaccato rime- 
nandolaa pocodpoco &sottilmete,metre chefacqua e Imotoden- 
tro vel gittarete, che cofififi p fuggirfadiga di nolohauere co mar- 
tello alam i nare,. St poi tagliare 111 pezzetti picoli,come bifognarebbe» 
non lo sgranaio,& cofi qflo argeto I grane minute ridotto i vn calda 
ro Ji ra ne,o altra cosa,sopra alfuoco da l’acqf,d6de 1’hauerete tratto 
& da ogni humidi ta l’asciugarete,& dapoi babbiate le voflre boccie lu 
tate,o no, come vi pare,& in ogni vna inettete di qfle grane dargento 
trelibre, 8t dapoisopraaeffe vi mettetelibre noue findieci della vo~ 
lira aequa forte>& mettete la boccia fbpra alie ceneri calde dei voflro 
fornello, peio adattato,o nelli luoghi medefimi di ql che facefle 1’acq 
forti, & lallate bollire & risoluere in aequa tal argeto, & pche bolledo 
tal aequa efala & efalado fi perde. Potrdle p matenimeto di tal aequa, 
aneor che la no vaporali spiriti che moltoimportino, meterui fopra 

11 labicco, & da piei il recipiete p coria. Alcuni fono,che i quefla ebol- 
litioe ne fan paffare la mezza o piu p labicco per alleggerir le boccie 
& farle piu habili da maneggiare. Alcuni altri sono che fifnza dare alie 
boccie ceneri calde il laffano co spatio di tepo risoluere, che sepre in 
fra due,o tre di, e risoluto. Hor qual delli due modi pigliarete no itn- 
porta,tutti tornano a vno. A'me sempre e piu piaciuto, qn ho opera- 
to, metterlo alie ceneri calde, pchc operi meglio & rifbluapiu pflo,& 
1’ordine fi coftuma e di laffar bollir le voflre aeque p fino a tato che ve 
diate ilbollor chiaro sol co alqtiantodi color di verde,& che p il collo 
della boccia esalino fumi verdi & gialli , & anco chel flio bollor natu- 
rale cali & diminuis ca,liquali fegni fi dimoflrano allhora che 1’acqua 
ha opato 2c vsato il suo poter, & che no ha piu materia da rifoluere,St 
coti farto sara tutto largeto couertito i aequa, & nelfondo della boc- 
cia sani cafcato tutto foro fimile a vna renella negra,coe anco vedefle 
nel saggio. Allhora leuate la boccia dalle ceneri,& mettela in qualche 
luoco i saluo.o voi leuate il fuoco dei tutto,& nel medefimo luoco fen 
za mouere le laffate benisfimo pofare.Dapoi coii voflro embotello di 
vetro i altre boccie fchiette & be lutate,meffoui prfa vna paglia o altro 
baftocel fottile che dalla bocca arriui fin alfodo, accio che nelmetter 
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giu decantando 1’acqua non pigliafle veto,& nel gorgozare (pandefle,. 
alche hauer fi debba bnona aduertentia , & fimilmente s’ha con ogni 
posfibsl cura aduertire, che di quelli refidui no ne venga fuori vna mi- 
nima parte, perche e oro,&perderebbefi>& cofidi mano in mano.ha- 
uedo piu boccie che vna,(ecodo che ernpite , le venite mettedo,& ac- 
cociado co le ceneri nel fornello alii luochi loro, come facefte quaao 
ftillafte l’acque,& fe Phauefte diminuite d’acque cole vaporationi, qlla 
che fofle reftata in (ei boccie, la metterete in quattro,o in quate vi par 
ra.Ma auertke di partirla equale , che no n’habbi piu 1’uua che 1’altra, 
perche nel difeccare non diieccarebbeno equalmete perche l’una di- 
feccarebbe prima che faltra,^ forfc vi (arebbe dibifoguo fcaldare al- 
quatud’acqua forte, &co vn becco di labicco metterla in qlla boccia 
che le macafie,acciocheafciughino tutte d vn tepo,& in qlli luochi va 
cui, che hauefte laflati al fornello per il diminuire il nuero delle boccie 
delfacqua carica, vi potrefte mettere boccie con materiali nuoui a di- 
ftillare.per fare aeque nuoue,& cofiin quefto ordine sepre (equitare. 
Et quelli refidui negri , che fon reftati nelli fondi delle boccie , delle- 
quali hauete a cauare,cauato 1’acque con aequa chiara comune,& tut 
ti i vna boccia piccola gli racogliete & decatado difeccate 1’acq coe 
dadofio piu che potete, & dapoi fopra vi mettete tanto d’acqua for- 
te verginc & be purgata, qta di vataggio fopra copra il refidno delib- 
ro, che vi mettefie, di quattro bone dita,&qfta metterete fopra ilfor 
Bello, doue fon le ceneri calde, facedola bollir conbuon calore per (pa 
tio de vna hora o piu , la doue poco liate ql refiduo negro in giallo & 
bel color d oro conuertir vedrete, & cofifatto leuarete la boccia dal 
fornello, & pia piao tic cauaretelaq forte che vi mettefie pcolorire,8£ 
la repoete nella medefimabocciadoueqllaacq,che giavidisfi,faluafte, 
qn facefte il(agio,che eboapparcirpna nogiap piu colorire,& coe ha 
tiete veduto,qlla cofa che e ftata fino a hora nel fondo della boccia coe 
vna rena negra,e 1’oro ch’era ncU’argento cauatclo fuori, & coaequa 
cone alqto tepida nella medefima boccia,ouero i vn orina! di vetro,o 
altro vafofimil vetriato.con piu aeque ciliare benisfimo con diligen- 
tia illauarete,& dapoi lauato& leuatogli dadofio ogni aequa il met- 
terete in vn crogiol nuouo,oaitra padelletta di terra rozza, & fopra 
alii carboni la fciugarete,& dapoi anco lo metterete in mezzo dei fuo 
co vino a infocare, accio che piu bello & piu accefo pigh il (uo colore, 
ilqual dapoi cofi condotto con vna poca di bor3ce mefcolando in vn 
crogiolo il metterete a fondcre,& fufo i! gittarete in verga,& cofi ha- 
ueretetutto il voftro oro, che nella mafla della fufione, che traefte del- 
la minera,& ridutto,che coe vedete, delli metalli folo a redurrcToro 
vi reftaua.Nclquale effetto (ono alcuni che per fuggir fatiga & refpar- 
miar tempo(fatto la feparatione delfacqua carica ddforo)fiibito le la 
trano, & lauato>& co boiace fenza ricolorirlo il fondeno. Ma coe tal co 
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fa fi faccino n5 iporta fel torna nel fuo fegno bn. M A COME benisfimo 
fivedephauere l’oro voftro, hauete ipegnatol’argento& credutolo i 
vn fragii vetro:& anco fatolo connertire in aequa dapoterfi facilmen 
te (pandere, pero cercar fidebbadi ritornarlo in corpo perpoterfene 
feruire nel suo primo eflere,alche farbisognale parti sottili dalle grof 
se separare per via di esalatione,facendo!e tanto bollire, che partedo 
fi ogni liquido, 1’argeto come feccia nelfondo della boccia fidisecchi 
& facci duro.ET per far quefto farefte errore, se potefte recuperare le 
aeque co tata spesa & fatighe fatte>& no il facefte, pero i qlle boccie, 
che hauete mefle i fornello coaequa carica d’argeto, lemettete fopra 
elorlabicchij&cofidapieili lor recipieti,& icollate benisfimo le gio 
turetutte ne altrimenti dispofte che nel principio facefte, quado del- 
lacqtrae(leglispiritidematenali,comiciado co fuoco leto & tardo, 
seguendo con ogni ordine & auerteza,quato piu fi puo.Perche in que 
fto effettofifadueeffetthogni vnodi piu importazaper il valore che 
non era allhora 1’alume e’l salnitro, che 1’uno il recuperare 1’argento, 
e 1’altro il mantenere 1’acqua forte nella sua prima virtfbconseruando 
li le forzc de suoi spiriti,che 1’una cosa & 1’altra fi fa dadogli fuoco for 
te & gagliardo dei tutto fidisecchi !e humidita dellacqua forte, & da 
poi anco quattro o fei hore di piu. No pero di forte che ia boccia o l’ar 
gento fondefie,che non sarebbe bene,& al fine leuando il fuoco il lafla 
rete refreddare,& freddoil cauarete ropedo la boccia piu nettamete 
chepotrete,& dapoi in crogiuolo o in cazza con vnpoco di salnitro 
trito,osapon negro,oboraceil fonderete,&cofi allargento ancora 
hauerete renduto il corpo suo proprio in la sua maggior nnezza,& li 
quattro metalli che erano infieme mifti & confufi nella fufion della mi 
nera dei rame.Tutti hor separatamente in efiere nella lor finezza ve li 
trouate tutti,prima il rame,dapoi l’argeto,appre(fo il piombo,8c ho- 
ra 1’oro cofe certo bellisfime vtili & molto ingeniose. 

MODO DI RITRARE l’ARGENTO ET L’A C QVA 
BONA DELLE PVRGATIONI DELLAQVE 
FORTI. CAPITOLO QV ARTO. 

V A N T o v’ho pofiiito dire della pratica ordinaria 
dei partire co 1’acqua forte,me son ingegnato piu bre- 
uemeteche ho potuto demolfraruela. Flora prima 
che piu oltre pasfi in parlarui d’altro vi voglio insegna- 
re il modo che hauete a tenere d ritrarui di quelle pur- 
gationi calcinose di quella aequa che conteneser che 
fode buona,& anco di tutto quello argento che vi mettefte,per ilche 
vi disfi che in vnabocciada persela saluafte. Quefta damaeftri par 
titori e chiamata aequa di bianchi, & con effetto altro non sono che 
purgationi di flemme groffe d acque forte bianche come calcina , le- 
qualise non fi traifero di tale aequa glispiriti de materiali infufioni 
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come legati quali fenza forza larebbeno,& cafo che ancOr operaflero 
li laggi far perfettamente non fi potrebbeno,& pero e neceffurio ve- 
nire a tal purgatione.Ma pche vi interuiene largeto fino>& tal refiduo 
non fi puo far che per decantatione aneor non vi refla dellacqua. Hor 
d voler luna cola e laltra dei tutto ricuperare,e dibifogno hauer quan 
tita di boccie,& tante pigliarne quate credete che baftino alia mate- 
ria che hauete,empiendole mezze,& tali bocce vogliano hauer il col- 
lo longo, & lentrata delle bocche lor larga, & in efie con vno emboto o 
collo dibocciarottaTadaretefinoa mezzo empiendo>& dapoi lelo- 
carete alii luochi loro al fornel da diftillare, calzandoui le ceneri ator 
no,o no,come vi piace,& lopra v’adattcrete il lambicco,& al goccio- 
Iatoro i! recipiete , & tutto 1’ordine che fi coftuma a diftillare, & dapoi 
con fuoco temperato cominciareper diftillationeafar vfeire vnapar 
te dell’acqua che hatino , per fino a tanto che illambicco cominci per 
li fumi a tegnerfi di color rosfigno. Allhora lalfate il fuoco & lcuate il 
labicco & lallate freddare & be polare la materia, & dapoi leuatela,& 
per decantatione pian piano cauate l’acqua chiara della boccia che ne 
vlciri. Auertedo di no rimenare la boccia,pche di fopra leparata dalle 
calci ne 1’acqua buona chiara fara tuttajn laquale aequa e tutto l’ar- 
geto voftro,.p ilche la metterete in vna!traboccia,& di nuouo ritorna 
te la boccia de biachi al fornello,cafo chel ui parefle che vi foflfe aequa 
da cauare,& cofi farete tate volte qte vedrete cheAi fia aequa da caua 
re,& in vltimo retornatele al fornello & mettetele fopra li labicchi,& 
Hcolate & ferrate benele lor comilfure,& dapoi li date fuoco gagliar 
do & poflente tato che ne cauiate tutti li (piriti,e gli fate redere alfac 
qua che diftillafte prima, accio diueti vigorofa & potente , & le feccie 
ched’efie fcalcinationi vi reftarano nefondi delle boccie,li gittarete 
al mote delle (pazzature doue fie ceneracci cimeti & cole che teghino 
odor d’argeto o d’oro,lequali vogliate ritrare co le fufioni della mani 
ca,perche aneor elfe far non fi puo che non ne tenghino alquanto. 

AVERTENTIE CHE HA VER SI DEBBENO 
NEL PARTIR CON L’ACQVE FORTI. 
CAPITOLO QJ1NTTO. 

T pbrchb voi fiatefin ogni parte diquefta arte 
dei partire elperto,Vi voglio notare.xii.ljiecie d’auer- 
tentie cole tutteneceflarie,accioche v’acorgiateauan- 
ti di quello cheiteruenire vi potefle, ouer di qllo ched 
farlabenevibifognajpuedere. Attefo che quefta arte 
Futile che fe ne caua, e il lauorare a ponto & con van- 
taggio quello cheui vuol farejehe altro non vuol dir quefto chel lauo 
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tar ficuro.Rtncl veder di non perdere ne oro ne argento ofoftazadi 
cofa alcuna che in fe h; bbi valore.Perche tutto ql che fi perde, effendo 
argeto,o oro,per poco ch’el fia, e di prezzo>& come fi vede,mo!ti po- 
chi fanno vno aflfai,che i futile crefce futile, & aldanno ildanng,&pe 
ro hauerete coe voftra principal materia di ccrcar d’haueroli materia 
li per fare 1’acque forti, dellequali v’hauete a feruire,che fien di natura 
piu che potete perfetti, & quefio dico perche ilsALNiTRO fpeflo 
e quel che e piu debile & di peggior qualita che non e l’alume . Per il 
che e di necesfitd sforzarfi d’hauerlo che non fo!o fia ben raffinato& 
netto da.Ha terreftita , ma fia di natura potete coe il porcino , il color 
delquale pende alquato in giallo,& qfto ancora per meglio fare aneor 
voi di nuouo prima chel mettiate in opera il raffinate,come al fiio luo 
co vidiro.ETLALVMEfimilmente vedete fe haucr pofTete di quelrof 
fo.che vien di leuante,o da Cartagene che colla manco, & e piu pote- 
te. vedete ancora d’hauerebuon numero di boccie nontroppo gra- 
di^ chele fien ben garbate.di vetro be purificato, di renuta & di grof 
fezzaequali,& fopraa tutto che no habbino nicclu, ne vefcighette,ne 
doppie,nevgnoleperdentro,&masfime ne! corpc,0 nel fondo, pche 
facilmete fi rompeno,& Ia natura & gran forza dellacqua mangiando 
gli fora>& vi fa vn buletto.Et per qfto fi fa delle boccie sepre quattro 
fcelte,& vna fe ne piglia per far 1’acque forti, l’a!tra per rafciugare fac- 
que.qn fon cariche'.fl’argento,la terza per ritrare 1’aque dalle fcalcina- 
tioni,& la quarta come inutili & pericolofe, o le fi rifiutano, o le fi fal- 
uano per ritrarne li biachi,o p farne altro feruitio, & habbiate a mete 
• chi vuol far quefta arte de tener delle boccie & de recipieti &de labic 
chi i monitioni affai.LA terza e fauertentia che fi die hauere a lutar- 
ie, & prima di far illuto che fia buono& di terra che per fiia natura no 
fia vi(cola,& nelfafciugare tirado non fenda>& anco che refifti al fuo- 
co,& quelto a volerlo fare buono bifogna primaben feccar la terra, & 
dapoi bepiftarla &• paflarla per ftaccio, accio non vi fia alcuna petrella 
o nicchietto,& dapoi fia bagna ta,& co vna verga di ferro ben battuta» 
&in fua copagnia-fiamcfla Ia quarta parte di ceneredibucatoftaccia 
ta fottile,& 1’altra quarta parte di cimatura di pani lani,& dapoi alq^to 
di ftercod’afino,o cauallino, &alcuni fono che vi metteno alquanto 
di rena di fiume,o mattonpefto,& chi fcaglia di ferro, & al fin tutto ql 
che vi mettercte fate che co’i battere & con il maneggiare fien benisfi 
mo incorporate, la q_v a rta fie che di quefto luto feintonichi 
li culi delle boccie &licorpi per finoapprefloal collo a tre dita, d’una 
groftezza cll duc fpaghi auolti & fia mefio pe tutto equale , e a quefto 
tfietio fi habbi vn banco longo forato con fori larghi tanto che v’en- 
trino li colli, & cofi volte fotto fopradutate che 1’hauete, a fciugar vi fi 
mettinopchealtrimentia chi n’ha bifogno di quatitd e gran faftidio. 
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La qvxni a e fauertire alii forni, & primamete vedere che fien ben fat 
ti & murati di buona terra, & che li capelli ouer pignati fien fatti ficu- 
ri & atti a fopportare li pefi conuenieti , & che fie di terra che reghi ai 
fuoco, & dapoi fle murati con vn ferro trauerfo fotto aili luochi loro> 
& che le ceneri o rene, che fi mettctio nelli capelli , fien ftacciate fot- 
tili, accio piglino il caldo piu equale,& meglio feaffettino le bocccie. 




La sesta e procedere dei fuoco,co(a importantisfima , in principio, 
inezzo,&fine,perche e Tagete pricipale,& e di necesfita variarlo fccTo 
gli effetti che volete,& i qilo ha nel pricipio a effer tepato , & piu pfto 
far che peda nelpoco che neltroppo, dapoi agumetandolo pfinche 
fi vega al canar de li fpiriti de materiali,o a rafciugar gli argeti partiti, 
tutto jpcededo alia ficurta dite boccie ano dar ocafio di far formotare 
li materiali o Targeto p li labicchi,& delabicchi ne recipieti,che lareb 
be vno ibrattameto di va fi co dano.alche hauete da auertire co la vifb, 
guardado nel collo dlla boccia,laq le coe vedete che bollendo faglie & 
temere no crabocchi,ricordateui a cauar via qllo itecchcttojo pota di 
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fu (o che mettefte,qn Icollafte le boccie fra il gocciolatoio dei labico, 
& la bocca dei recipiete, & fatte alqto e(alare,che fubito le vedrete ca 
lare & ritornare al fondo,& cofi asficurato di tale ic6uemete,co la p5 
ta dei fufo,il bufetto laflato riturarete.LA settima auertetia e di n5 
metter mai aequa forte in vafi di vetro freddi>che fia troppo calda, ne 
anco aequa fredda in vafi che fien caldi , j>che facilmete fi spezzareb- 
beno.L’oTTAVA fated’hauer sempre inlaftanza,doue lauorate, 
vn gra vaso di terra,vetriato,pieno dacqua chiara,con la bocca larga, 
nelquale,ogni cosa che lauarete,la lauatura riceua,& appreflo a qfto 
habiatene vnaltro minor & piu portatile pur co acq chiara,& fopra d 
eflo ogni maneggio di bocce cariche o decatationi farete,che vi (ara 
gradisfima ficurtd, cafo che p mala forte i maneggiare alcuna boccia 
carica fi rompefl'e,o alcuna gocciola,come qualche volta accade,(e ne 
verlafle, mediate tal aequa di vafo , trouarefte tutto 1’ argeto voftro in 
fondo,(aluo & netto,che altro no perdarefte fe no 1’acqu acuta,& qfta 
e via breue a chi no ftima l’acqua forte hauedo prima cauato 1’oro a ri 
hauere (enza tati fochi&fatighe il voftro argeto.ii. Nono e che 
ogni vetro rotto,o co(a che relasfiate d’adoperare,che habbi l qual fi 
vogli modo feruito,doue fia ftato argeto il douiate gittare al mote de 
ceneracci, o altre fpazzature.Ricordadoui di no mai adoperare a par 
tir vetri , che fieno ftati adoperati d fare aeque forti , quali ben che gli 
habbiatel auati &netti farno fi puo tanto che non riteghino ancora 
di quella qualita delfacqua non purgata. l a decima auertetia,co- 
me potrebbe auenire ch’una boccia carica fi rompefte,& che sotto n5 
haueftehauto la coca delfacquajanzi che per lo spazzo, forno, o altro 
luoco vi fi fofie tutta sparsa, In qfto caso vi dico, che tutti que luochi 
che vedete o che potete pensare c’habbi di tal aequa per alcun modo 
tocca con vno scarpello o altro modo tutto nettamete & benisfimo 
eleuarete,& 2 nco dapoi tutto sottilmeteilpeftarete,&alfinfarete vn 
ceneracci o con vnbagno di piobo , & quando con carboni Ihauere- 
te condotto ben caldo apoco apoco v’andarete mettendo detro tal 
pe ftature,& in vltimo, come fi fa,l’afrinate,& in quefto modo vi fi ren 
dera tutto qllo argeto , che hauerete saputo recogliere,& anco fono 
alcuni che quando le interuenuto tal caso,hano ricolto quel tato che 
hano poft'uto,& peftolo & fattone vno o piu pani, & dapoi l’han fatto 
paflare per fufione alia manica con piobo, come fi fa delle spazzature 
che p ogni vno di qfti modi trouerete , se no tutto, apprefio qllo che 
a molti sel terrieno vna cosaperduta.Manon e cosa che fi faccisenza 
fatiga & spesa. l’v n D e c i M a per efler Poro & 1’argento nelPacqua 
forte l’u coe vna renella negra,Paltro icoprefibile alia vifta , & coe vna 
foftaza alia fede de vn vetro, Pur qfto d ql ch’io vi voglio aduertire no \ 
porta, ma deila qlita delPoro hauete da fape che Ipefte volte ne va i qua 
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& la aspaflfOjVagando p facqua come attomi,vna certa particella leg- 
gieravche per elter piccole cose & sottilida solleua la forza dellacqua. 
A l l’h ora vsarete quefta auertentia di ritornare la boccia alie ce- 
neri calde, a nbollire,& dapoi,bollita che 1’hauerece vna mezza hora o 
manco, o pur quel che vi pare,leuatela,& ponetela in qualche luoco fi 
curo a refredare,& a bc posare,che tutto tal oro trouarete che sara ca 
scato i fondo,& se no.rifate il medefimo, & dapoi i voftro piacere de 
cantate facqua, & seguite fordine dettoui,& di qui e che a qlli parti- 
tori,che no auerteno, speffo lor maca il peso dell’oro,che douerien ri 
trarre . Ancora che per quanto non il perdeno , perche 1’acquail rede 
d 1’alcra partitura, se no a faltrax A duodecima auertetia e di sapere 
come alcuna boccia,doue fia aequa carica, se e niete sfeffa, aneor che 
la fia lutata in quel luoco, doue la sfenditura mai no fi rasciuga , sem- 
pre geme,& fa il luto negro , che per fecuro remedio ve auertisco che 
scambiate boccia, & co aequa nuoua da partire risciaguate la rotta, 8c 
dapoi anco con aequa comune, Mettendo quefta vltima con 1’altre ll 
uature che tengano, & la boccia gittate al monte de gli altri rottami. 
Reftamiui hora da dire il modo.che hauete da fare a conoscere quan- 
do le boccie cariche sono asciutte d’acqua & di spiriti.Primamente il 
cappello dei Iambico ve ne fa affai manifefto segno,pche perde li co- 
lori. Ma d voleruene certificare leuategli di sopra, il labico & gitateui 
dentro vn candeluzzo acceso,ouero vna poca di ftoppa, & guardate, 
Ma aneor quefto non dice sempre il vero , impero che molte volte le 
boccie sono asciutte intorno,& di sopra hanfatto vna pelle, & 1 mez 
zo sono humide,& cofi non fi conoscano.che a volersene certificare» 
fipiglia vnbaftonettosottile, & i cima fi lega vna poca di bambagia, 
& rneffo p la bocca fi tafta in mezzo,che oltre al trouarui coi taftare al 
qto tenero, fara la babagia ancora al^to humidetta>& qfto, pche po- 
to iporta metterete di vataggio fra gli altri pcetti datiui nel partire. 

MODO DI PARTIR L’ORO DALUARGENTO 
PERVIA DI SOLFO, O D’ A NTIMONIO. 
CAPITOLO SESTO. 

] O m B voi & ogni altro puo comprendere, grande spesa 
: & gran tramezzamento di cose occorre a partirevna» 
gran quantita d’argento pervia d’acqua forte, & pri- 
ma , come hauete ueduto , e dibisogno hauer gvaa 
copia di bocce,di lambicchi dogni sorte, di carbo- 
ni & legna.,& aequa forte vigorosa , & ben purgata, 
in gran quatita di libre.concio fia cosa,ehe per ogni libra d’argeto in- 
fra il partire e’l colorir delfor partito se glie ne ricerchi di necesfitaoc; 
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eupsrne a! maro quatrro libre o piu,& anco bisogna proitarlo 6no,& 
sgranarloo batterlo,& hauer f orni & maflaritie,&proucder per mille 
sltre necesfita, che no accade lior replicarle.Maqllochcmi pare che 
piu importi in tale arte,e, che vuoleroperatecotinuo,& tutto, cofi la 
notte,come il giorno,to eftrema vigilatia e diligentia. Per il che daal 
cuni ingenioli, eredo alchimifti,per fuggire tal fatigofi & graui efFetti. 
Fii trouata vn’altra via aflai piu breue & maco pericolosa,& di minor 
spesa,chc no e la antidetta,se la redefle la softaza della cosa a poto co 
me faracqua,colaqualc ancora, se volete seruirtiene.fi puo co efla a ta 
le opera dar grande aiuto , aneor che da 1’una a l'altra lia grandisfima 
diuerfita di pratica . 1 1 , modo che fi procede a quefto partire fi fa 
prima vn fornello da fondere d veto,todo,quadro,o sotto terra, o le- 
uato sopra,alto, & grade,secondo l’opera,& come meglio vi viene,8c 
dapoi fi piglia vn crogiuolo grande di terra, & s’empie di quello arge- 
to tagliato in pezzi,che tie d’oro p fino apprefio a l’or!o>& sopra a vn 
pezzo di matto tagliato,alla gradezza dcl fondo dd crogiuolo, sopra 
alia gratella in mezzo de carboni benisfimo acccfi,al crogiuolo co ar- 
gento fi mette a fondere,& in quefto quado vedrete che largcto e co 
dotto dal fuoco tanto caldo che fi moftra bianco:& che vuol comin- 
ciare aliquefarfi,Pigliarete vn cannoncin di solfo,o veramere vn pez 
zoletto d’antimonio,& ve lo metterete detro,& qfto fuso che glie di 
nuouo,leuado il carbone che! ccpre:vi rimetterete piu solfo,oneran 
timonio , che tal e’i far co 1’uno che co laltro.p fino chc 1’argeto e be- 
nisfimo fuso,&di tal materiebcneicorporate,Allhora neaggiogne- 
retep ogni libra d’argeto,che mettefte,vna mezza oncia di rame lami 
nato,& come e fuso cole molli, o con le tanaglieda presa,cauareteil 
voftro crogiuol fuori, & I su le bragie gli batterete il fondo pia piano 
co dueorre percofle.Accioche foro pia sua grauezzafaccirefiduo, 
& come cosa piu graue caschi in fondo , & dapoi p inclination pian 
piano versate fuori 1’argento fuso , quafip fino apprefio al fondo dei 
crogiolo , i qualche cosa,& dapoi di nuouo rimettete ilcrogiolo nel 
fuoco, & di sopra vi rimetterere piu argeto , & cofi anco coi medefi- 
mo ordine piu solfoo antimonio,& facedocoe prima facefti,&tato 
rifacendo chc tutto l argeto fia p tal modo paflato I cotta di solfo,o 
d’antimonio,& che 1’oro fia nel crogiolo infondiglio,ilquale dapoi p 
meglio asciugarlo dal «olfo,o dal antimonio , il metterete i vna cop- 
pella de ceneraccio,& al fine,<Jdo no vi parefle che fofle nel suo bel co 
lore,& che no fofle netto i tutto, batteretelo,& li dat ete il cimeto rea 
le vna o due volte, p fino chel coducerete al termine, chel volete, il fimi 
giiate.quado vorete recuperare il voftro argeto,farete vn ceneraccio 
co vn bagno di piombo,& a poco d poco tutto rargeto,corrotto dal 
solfo,o dal antimonio, o dal rame,v’adrete mettedo,& cofi laffinaretc 
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: come al fnoluogo v’inlegnai.Purgadolo & dal foifo & dal piobo benif 
tlapoi aneor di miouo il fagniarete,& vedrete fe v’e dentro al- 
:cuna foftanza reflata , che porci la fpefa a rifarii, Sc eflendoni il rileuate 
di nuouo con foifo Sc co antimonio tate volte fate cofi qte il bfogno 
ricerca,aggionendoui fempre dd rame>o argenti basfi,perchc la natu 
1 ra dei foifo & delantimonio fempre fi vuol cibare di qualche cofa , & 

■ no trouado materia ignobile & difpofta al fuo propofico , s’attacca d 
1 q11a che glie,&: al fine trouadolo purgato doro mettetelo al cenerac- 
1 cio,& affinatelo,& quel rame che vi mettelle.no per altro vi fi mette, 

1 che per faluar il foifo d'al antimonio, che no cofumifargento , & anco 
1 da occafione di tneglio fcaldare il bagno,& di far la maceria piu fotti- 
le,& cofi co queflo modo fenza acqua,fenza tato trauaglio,fi puo par 
: tire 1’oro dallo argento,per il modo, che v’ho detto. 

1 modo di CIMENTARE L’ORO et di con- 
DVRLO ALEVLTIMA SVA FINEZZA, 
CAPITOLO SETT1MO. 




I son, quanto ho polluto , ingegnato di dimoftrarui 
e modi di condurre li metalli delle voftre minere i Tul- 
tima lor finezza.Ma perche l’oro,che fi troua in efie,no 
fempre fi puo far deffo quel che de gli altri metalli, per 
che gli ori fempre non Ibno accompagnati con argen- 
to fitio,ne di tanta compagnia,che condur fi posfino,o 
1 debbiuo,(enza altro fare, a 1’acqua forte.Sc pero co qfto mezzo , che 
filolophi operati ha trouato co la forza dei fuoco & di certi minerali 
attratiui fanno efletto,certo a me miracolo fo, chelfeparino vnami- 
ftione vnitadi due & tre metalli infieme,& vnoillelo della fua forma 
refti priuo delle copagnie che coteneua.MA lasfiamo hora il difeorrer 
tal cofa, vi dico che d far qlli primamece fi fa vn fornello d fimilitudi- 
ne di qllo che fi fonde a veto >& da capo doue fi metterebbe la gratclla 
vno o due ferri grosfi & larghi vn dito o piu , che piglino tutto il dia- 
metro dei fondo,& fia alto da terra vn braccio 8c mezzo o poco piu,8c 
al par della bocca,doue s’ha da mettere il fuoco, vi fi fa vna gratella di 
ferro che tega le legna fulpele \ aere & feparate dalle brace,che ardedo 
fanno, & qfla vuol elfcr mezzo braccio dal pia dei terreno, & fatto qllo 
fi pigl ia vna pignata rozza,o crogiolo,o tegameto di terra , che refifla 
al fuoco,della gradezza che pefate hauer dibifogno. et dapo 1 fi piglia 
tegole vecchie,o matto pefto,benisfimo flacciato,& fatto poluere fot 
tile la qtitd che volete.Sc vn terzo dei tutto di (al coe macinato,& 1’uno 
1 altro con vn ftacciolo flacciadoli benisfimo s’incorporano. Alcuni 
fono che in quefta copofitiotie vi metteno 1’ottaua j>te di vetriolo>ma 
couimunemencc balla folo con le tegole la poluere ptedetta & il falej 
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IT AP PRE sso dquefto habbiatebattuto foro, che voletecimen 
tare,& tutto fatto lamine fottili,come carta , &. fatto quefto fi niette 
nel fondo dcl vafo alquanta della predetta ccpofirion di poluere,8c fi 
ipiana,& fafene vno ftrato,& dapoi di fopra vi fi ftede vn firato di pez 
zetti dei voftro oro battuto,bagnato prima i aceto » onero i orina do 
«e fia ftato refcluto alqto di fale armoniacc>&: dapoi delle fopradetti 
polueri fi copre , & cofi firato fopra firato , metredo vn fuol d’oro & 
vn fiiol di po!ueri,fi va ir.ettedo p fino che fia dei tutto pico il vafo che 
pigliafti.ouero p fir.o che vi maca 1’oro p empirlo.Dapoi con vna co- 
perta farta a pofta dua tegola cruda o cotta, o pur di terra fimile,che 
cometta,fi copre, & con lutum fapientie tutto s’inluta & vefte , & fi fa 
feccare.Dapoi qfto talvafo,cofiacc6cio, fi mette nel forndlo derto 
fopra alii due ferri, che da capo attrauerfo murafte>& dapoi co vna te 
gola,ouer co mattoni traucrfi fi copre,& ferra be fopra al fornclio,& 
fi luta, lallando fol due o tre fpiracoli flili cantcni, plufcir de fumi,& 
refpirar delle fiame>& cofi co legna dolci & lottili fe h da fuoco,c6miti 
ciadolo nelpricipio piccolo,& dapoi di mano i mano augumetadol fi 
crefce,& cofifi feguiracotinuatophore.J^.auertedo fempre pero di 
non gli dar fuoco cofi gagliardo che fondelle l’oro & li materiali infie 
roe.Perche non operarebbeno,anziueaccrefcierie fatiga, ma folo fia 
tanto fempre cjuatoil vafo ftiarofio.Dapoi in capo di detto repoale 
tate,anzi leuare dei tutto il fuoco & aprite di fopra il fornello, il vafo 
infocato,& piu caldo chelpotete co molli o tanaglie ne cauate,& ca- 
uato leuando il coperchio !o fcoprite-,& con vn paro di molli, o altro 
modo,in vrina,o aequa freica comnnedentto ogni cofa ver fate, & be 
nisfimo ftinto chefara & maneggiabile dal cimento.che l oro hauefie 
fopra con vna fetoletta & co mano lauarete& farcte netto.Ilc he fatto 
pigliarete di detti pezzetti d’oro,& lopra al parangone fregandolo,& 
cole tocchedell’oro al caratto,chedifegnauatetirarlo,vederete fi re 
fcotra:& cafo chenonvifoflearriuato,virifarete,dadogliene vnaltro 
cimeto,o due con polueri nuouc,congli ordini di fopra moftratoui.» 

Si cafo che al primo o fecondo o terzo cimento il fia il voftro oro al i 
termine, che volere,codotto,con vna poca di borrace,ouer co vn po- 
codi fala!cali,odi calcina,ouerdi cenere di fornaci, ilfonderete,& !o 
gittarete \ verga,o in che forma di cofa vi vt rrabene:& cofi fatto ha- 
ncrete il voftro oro a 1’ultima fuapfettione & finczza, & di quel color 
bello che vorrete,& dei fuo medefimo valore, aneor chc rnach» di quel 
tanto pefo d’argeto,o rame,o altra cofa, che prima era i fua ecpagnia. 
Ne anco quelargeto fi perde, perchercftaimbcuerato neliepolueri» ,| 
che per ritrarlo fi mette infieme co lelauature &altri auazi, & alfine | 
fc ne fa come pani , & alia manica con li ceneracci o altre fpazzature i 
onde,come alfuo luoco delfonder le gette v’ho infegnato , & cofi i 

di quefie 
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• di quefte per tal via ritrarrete tutto l’argeto,che era nel oro, che hauete 
cimentato,opoco manco. 

PROHEMIO DEL LIBRO QVINTO DE 
LA P. DI VANNO. DE LEGHfi 
CHE SIFANFRA METALLI, 

Ia.come potetefinoa horahauerveduro,v’o derno- 
ftratilimodi da condurrene lor proprii & puri corpi 
tutti li metalli di qualunque forte minera tronato & ca- 
uato hauefte.Lequalijfe hora alie operationi humane no 
feruiffero,farebben tutti gli effetti & tante fpefe & fadi- 
ghefatte inutili & vane, et pero cognofco effer di 
necesfita toccare pariando di tutte 1’operationi loro, & (econdo l’ope- 
re che occorre infegnarui a difponer li metalli, &pche fono alcuni d’e£ 
ficheridottiallalorfinezza Se perfettione in cerre opere malamente 
feruirebbeno, & molti artifici anco perfuggire fpefa lor bafta 1'hauer 
della cola piu quantita & non fi curano delle molte lor perfettioni. Per 
ilelie volunrariamente vengano a glimefcolamenti deHun metallo co 
1’altro come con 1’oro l’argento,o ii rame > & con 1’argento il rame,& 
fimilmente co’lramelo ftagno > o piombo>& co’l ftagno > non volendo 
guaftar dei tutto la fua natura,s’acompagna co’l piombo . Tutto pero 
con certa proportione di pefo & non a cafo, liquali mefcolamenti,coc 
in altro luoco v’ho detto,fi chiamano nelfor carati, & ne 1’argento le- 
ghe,che in effetto altro non voglian dire che a copagnameto d’un me- 
tallo con l’altro,anzi vn guaftamento della lor purita& finezza,che per 
coduruegli fi dura tanta fadiga & trauaglio.Ma lalfando da parte hora 
il parlar di quefto,con quanta piu breuitd poti o nel prefente libro vi di 
rd prima della leghadelforo con 1’argento ,o con il rame , &dipoidi 
quella dellargento con il rame luccesfiue,come vedrete. 
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OMe auanti v’ho detto lega altro in quefto luoco non 
vuol dire che mefcolamento damicabile amicitia dc 
l’un metallo con 1’altro. Laquale qualunque vogliate 
fare hauete prima da confiderare.il fin che vi muouefe 
glie per agumentar le quantita, o per corrottione, & 
dapoi s’hadapigliare quel chapiu natural conucnien- 
la con quel che volete legare, o quel che c piu al vcftro propofito , & 
con la fufione dargliene quella portione che volete , o che puo liip- 
portare, accio non rimuoua al tutto della fua prima natura, come 
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fafacqua nel vino,o nel bianco il nero,mettedouene troppo.Perd fi de 
ue proportionare con certa ragion di pefo & non a cafo, accioche po- 
tiate codurre il lauorvoftro a quel termine di perfettione che difegna 
te.Perche chi va con gli occhi Chiufi non lol fpefio inciapa, ma ipeflo an 
cor fi cafca.Etperoprimamentehauete dafitperecheroroin lega non 
fi confli con alcro metallo, che con l’argento,o co’l rame.Tal che fe vole 
te fare,o far fare vn latior d’oro,& vi rincrefca la (pefa,per efler fino, oue 
ro non vi trouafte hanere quantita abaftanza,o pur non vi curafte di ta 
ta finezza,v’hauete a determinare a ponto di quanti caratti manco che 
perfettamentefino volete chel fia,oucro in cheqnantitd volete chel vi 
crefca.Per ilche fare pefarete i ponto Poro fino che hauetc, & cofiPac- 
compagnarcte d’argento,o di ra me fluo, con quella quantita che gli vo 
lete dare,& ifieme l’una cofa& Paltrabenisfimo fonderete,& accio che 
meglioTordine intendiate.Prefupponiamo, chevogliate, ch’elvoftro 
oro fia di carrati.xxiii.vehauete da imaginare che tuttala quantita fia 
parti. xxiiii.perchequcffo ePultimo termine che 1’oro efler puo pcrfet 
to.Hor cafo che cofi fofle,mettereteuene vna parte ,pportionata dun. 
xxiiii. che e la quatita dei tutto,& hauerete tolto della virtu della fua fi- 
ne^za vn caratto,& crcfciuto v naltro i quatita, & cofi vi aucrrafe ve ne 
metterete due,o tre,o quattro.o fti.pfino al termte della meta fempre 
hauerete oro , fecondola denominatione di quella manco virtu & piu 
quatita, & trapaflando il me^zo & vi fia.xi.parti d’argento,&.xiii,d’oro 
li chiamara argento cPundici leghe che rien d’oro,2c cofi fe e rame feco 
do chelfaggio o’l parago rifponde,& cofi fuccesfiuameteco Puno& co 
Taltro mecallo fi va con queflo ordine jpcedcdo, denominando 1’oro in 
nome di carati per gradi. xxiiii.Sc Pargeto a leghe dodici per poter fape 
re de Puno & dcPaltro li termini d ponto delle lor perfettioni. 

DELLA LEGA DELUARGENTO C 0’L RAME. 
CAPITOLO SECONDO. 

Vel medefimo ordine che tenefte alegare l’oro,dalla 
materia in fuori.fi tiene a legar Pargento . Ma la lega di 
quelio e rame fino, che fimiimente come alPorojPargeto, 
quefto a Pargento diminuifce&abbafla la fuafine^za,& 
multiplica in quantita,& fopra auanzado la virtu dei mez 
zo non piu argento ma rame che tiene argento, co- 
me vi di-sfi delPoro . Ma fecondo il parer mio credo che aneor fi po- 
trebbe dire argento di cinque, di quattro ,di tre, per fino a vna lega. 
Ma que de tali denominationi alPcffetto nollro nonimportano . Balla 
che vi proponiate che tutta la quantita dell’argento,che hauete.fia par- 
ti.xii.nelqualefe conlafufione ve metterete dentro vnadirame,direte 
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hauere argento a.xi.leghe,& effer delle prime il pefo di.xiii.parti, & cd- 
fi met tendor; e due adieci,&quattro a otto,& cofi ferri pre denom inan 
do la qnantita dclfargento fino comefacefte alloro, o pcrragion di li- 
bra, oparte di qnantita denominando li pefi dei partimento della li- 
bra delicro caratci.xxiiii.& 1’argento a leghe.xii. 

DELLA LEGA DEL RAME. CAPI. TERZO. 




I ai i l M E N T e fi coftuma di dar !a lega a! rame non per 



Io ftagno, & aneor alcuna volta con lottone, pnrela pro- 
'pria 8; vera fua lega e lo ftagno fino . Non pero quando 
volefte farelauori di martello, che per tale effetto,bifogna che fia puro 
& fenea alctino odore , ultrimenti non fi potrebbe condur fottile , ne 
dorare a fwoco , ne tirarne filo,o far vafi per vfo, come fi coftuma, & nel 
gitto c quafi neceflario . Ma come con edo venite a tal compagnia cofi 
muoue natura & afpetto , fecondo la proportione dello ftagno , che 
gli date, cofi cambia nome, & nonpiu rame ma bronzo fi chiama,oue- 
roper maggiordiftintionedi certa qnantita di ftagno perogni cento 
di rame in fii da maeftri e detto metallo piu & manco fino fecodo che 
piu o manco di ftagno contiene. Ilche fi cognofce alia biachezza & alia 
trangibilitd, mediante ilquale di roffo.che e il color dei rame,vien bian- 
co,di dolce & Hesfibile diuenta duro , &. come vetro fragile,& tanto tal 
mefcolamento il remoue della fua prima natura che, chi non fa chefia 
materia compofta, crede che fia nel numero de metalli dalla natura 
generato. Hor, perche bene intendiate , di quefto fene fa di varie 
forte , tuttO fecondo le proportioni delle quantita , & fecondo le fpe- 
cie de lauorf, perche 'di tale forte ,il voglian quelli che fanno le fi- 
gure , che non il vogliano quelli che fan lartigliarie , ne anco quel- 
li che fan le campane , mortari , laueggi , & fitnili altri Iauori di git- 
to.Hor, per legario nella fpetie dei bronzo, orto, noue,dieci findodeci 
libredi ftagno fi mette in ogni cento libre di rame , e quelli che ne vo- 
glian far campane vene metteno vintitre,vintiquatro,xxv, &.xxvi, 
rifpetto al fuono , & fecondo che le fon di forma grandi o picole,o che 
voglian fare il fuon graue , o acuto & chiaro , & da dodeci in fu fene 
fanno tutti queli altri iauori c’han dibifogno , o per durezza, o per far 
che corra ii gitto , per trapaffare il grado dei bronzo . Delle quali co* 
fe alii luochi loro piu diftintamente ve ne diro, qui bafta 1’hauerui 
deferitto 1’ordine dei legare . Auertendoui che prefupponiate chel 
bifogno de Iauori fia quello che v ordini la lega , & altra regola in que- 
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ftoeflfettononvifipuodare,fenoiidirui che cofpefo vfiatela difcre- 
tione>fecondo il iudicio voftro,& certa (perienza. 

DELL A LEGA DEL PIOMBO ET STAGNO. 
CAP1TOLO QV ARTO. 

L piomdo & Io ftagno mei r co!ati infieme fan lega 
1’unoa. 1’altro per vno attacamento di conuenientia 
naturale che hanno infieme, tal che quando fon mi- 
ftijle non fi trapafia 1’eflentie delle qualita loro di piu 
che la meta,difficilmente con gli occhi,qual fia vn d’esfi 
ficognofcano , & (e pure alcuno fc ne conofce e lo fta- 
gno, che oltre alia piu durezza & bianchezza,rende vn certo odore acu 
toairodorato,& quelio di quefticmigliore cheenella fua /pctic piu 
puro,& \ quelladello ftagno e quelio che e piu biaco & piu duro,o pic- 
gandolo,o coi dente in qualcheftrcmita piccola ftregnendolo,fifente 
ltriderc come anco falacquaghiacciata.llche queftopche auengapiu 
che ne gli altri metalIi,non voglio hor che 1’andiamo cercado.Bafta chc 
vi fiap vn de (egui da cognofcere quado e puro,o mifto,gli artifici fla- 
gnari dicono douerfi legar con piombo,&eflermeglioalauorarfiogni 
volta che ne cotega quattro, o fei libre per cento , perche il fa piu dol- 
ce al martello,& al gitto piu corrente.Ma d me non piace tal ordire, an 
corchefofte vero tutto quel che dicono , perche veggio quel chcvie- 
nede Inghilterra,filauorato,comei pani, che dimoftra eflerpuro, efler 
aftai piu bello & migliore in tutte 1’opere che non e quelio che fi lauo- 
ra in Vinegia,& a neftlma opera credo che fia inegiio mefcolato che pu 
ro,(e non d giouamento dei maeftro, che fe no alcro vede il piobo , che 
val poco.per ftagno, che val piu>& mefcolato folo in due cofe trouo che 
lerue,che luna e quando fi vuol fare la fiildatura p rame , pche non me- 
rita la fpefa laldare fondi & gran pczzi alii vafi che fi fanno con argen- 
to baflo come bifognarebbe fare.Lalrra c quado li maeftri boccalai il 
calcinano per fare li vetri&dariibianco alor vafi, in tutti gli altri lauo 
ri di qualfi vogli metal!o,tengo il piombo effer cofa inutile p non vnir 
fi dallo ftagno i fuotfi co neftun de gli altri mettalli di buona copagnia. 

PROHEMIO DEL LIBRO SESTO DELLA P I. 

DI VANNO. DEL L’A R T E DEL GITTO IN 
VNIVERSALE, ET IN PARTICOLARE. 

Ertamente credo che la mia larcbbe quafi vna lemen- 
te fenza frutto,& aneor mancarei d quella caula , onde per fa- 
tisfare allavoftrarichieftad feriuere St d formar quefta opera 
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snldifpofi,Se io intorno aquella affaticandomi non vi narraffe 1’arte 
dei gitto , per effer vn me^zo a moltisfimi effetti neceffario. Et tanto 
piu conofco qfto douer fare quanto pardi necesfitafi ricerchi, hauen- 
doui dimoftrato adrietolepratichedel cognofcere le nature &lnochi 
de metalli, di fondergli & di redurgli alie lor vltimeperfetticni,& in vl- 
timo infegnatoui a far le compagnie & legge loro,& tanto piu quanto 
tal arte & efercitio e poco noto alie perfone , per il che far non la puo, 
chi quafi non vi nafce dentro,ouero chi non e di molto buono ingegno 
& gran iudicio,& per quefto e d’affai eftimatione , oltre che ancora ha 
gran conuenietia con la fcoltura,le braccie dellaquale fono il foftegno 
dellafuavita.Et per defcriuerne in ogni parte il tuttovi dico , che nelli 
fuoi principii, & ncl me^o,& nel fine fi ricercano alie operatio fue gra 
disfime fadighe.fi danimo come di corpo.E' ben vero cheper conteiv 
nere in fe certa efpettatione di nouita,produtta da grandej^a d’arte> 
afpettata con defiderio,le fa fupportare con piacere . Tanto piu quan- 
to 1’artefice vede che per fino a gli huomini ignoranti e grata & dilette 
uole.Tal che fpefio,come inuifchiati,onde fi lauora partir non fi fanno. 
Ha quefto,per cocludere,il fuo fine e obligato & fuggetto a molti mez- 
gidiqualifetutti non fono con gran confideratione&dilegentia con- 
dotti>& in tutto bene offeruatificonuerteil tutto in nulla, & diuenta 
1’effetto fimile al fuo,nome.Per ilche confiderando molte volte di que« 
fto efercitio, oltre afimpedimenti ftrafordinarii,le corporali fkfacchi- 
nefchefadighe ho vogliadi dir,in fcambio deffaltarlo con laude, effer 
tale che vn huorno nato nobile aneor c’habbia ingegno, o che la deletta 
tion vel tiri,non douere, ne poteria efercitare, fe non per effere affuefat^ 
to alii fudori & alii molti difagi cherende,come il patir laftate oltre al 
li gran caldi naturali, quelli eccesfiui & continui delli gradisfimi fuochi, 
che fi adoperano a tal arte , & fimil il verno il patir la humidita & gran 
fredezza delfacque fpiaceuole & infopportabil freddo , & apprelfo a 
qfto chi tal efercitio vuol fare, e dibfogno che no fia di natura o p eta, 
ne di complesfion debile, ma forte giouene & vigorofo,da poter come 
fi fa quafi fempre maneggiare cofe pondero fe,& p lalor grauee^a affai 
inccmode,comefonbronzi, ferramenti, legnami,acqua,terra,fasfi,mat 
toni,& fimil cofei& anco non dubito che chi andari tal arte ben confi- 
derando che no conofcera in effa vna certa bruttej^a , pche fempre chi 
lefercita fta fimile a vno fpazza camino tento di carboni, & difpiaceuo- 
li & fuligginofi.fumi,c6 vefte polucrofe,& dal fuoco me^e brucciate, 
& anco di molle fangofa terra le mani & il vifo tutto imbrattato . Al- 
ehe fi aggiogne di tutte le forze de huorno, che a tal efercitio fi richiedei 
il violente & continuo sforzamento,per ilche molto nocumeto vieneir 
rendere al corpo,& pieno, oltre che que di molti particolar pericoli dei 
la vita cienej&in oltre fempre tie tal arte fo fpefa per timor dei fuo fine» 
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Ia mente d l!’artefice,egli f) 1’um .< turbido tk faftidiofb quafi cotinua- 
mete,p il che fon chiainati fantattichi,& dilprezzatip macti. Ma co tut- 
to q.to,coe gia ho detto,e arce vtiie & ingegnoia,& i bona parte dilet- 
teuole,dellaquale hor volendoui dirlapratica dei efercitio proprio,vi 
dico che anco che ditutti liefercitii dei fuoco fieno li lor fini, per la 
loro intratcabiliti,molto fallaci, Di qnefto e tanto fallace che par piu 
fottopofto alia fortuna, che allingegno,o alia pratica delfarte , come li 
fubditi & impenfati accidenti fuoi fpeflo lo dimoftrano,perche non po 
tendofi con le mani de gli huomini foccorrere ne arriuare al /pprio luo 
co dell’opera,che n’ha bifogno,p 1’olfefa di fi potente & furioio elemen 
to, o per perder d animo nel horribil afpetto deffaccefb nietallo,o 
pur per manear qualche cofa nece{Taria,lo indicio al inteileuo dei fape 
re non prouedendo,accio ch’el bifogno ricerca non di coueniente foc- 
corfo,la che talieftetti paiono produtti dalla fortuna , per fuccedere la 
imperfectione dtll’opra,per ilche le fadighe,e’l tepo dato,la fpefa fatta 
tutta fi pde,tal che 1’artefice tutto fcofolato & ftracco,& ben fpeffo rui- 
nato ne refla. Per ilche fe non e di marmo,o al modo vifaltro lob,ftrac- 
ciando lapatietia,sfogail fuo male conabbaiare& maledire 1’arte & la 
fortuna, Dadole fpeffo carico, per fua fcufa , di quello di che molte vol- 
te no v’lii colpa alcuna,& al fine, no hauendo altro rimedio,comincia d 
penfare il modo dei raconciare.ouer di nuouo vnaltra volta di riprinci- 
piare 1’opera dal fuo pricipio,co pefiero di guardarfi dalla caufa che gli 
ha dato il dano incitato ancora da vna cetta vergogna, che quando na- 
fcon tali effetti,nafce nello artefice.Perche in vero dimoftra iperitia dei 
l'arte,o poca diligentia, & io fon i chiara openione che non dalla fortu 
na,ma da quefte ogni error jpceda,& qui e apponto la vera doglia del- 
l’artefice, quale no li pefa tnaco ch’el dano,perche ben fpeffo l’uno igno 
rante jpfuntuofo piglia licentia di deriderlo & per fuo iudicio findicar- 
lo,&perche le fue gittate & pungete parole alttrimenti no fono a quel 
poueretto maeftro dogliofe,che fe ferite jppriamet e li foffero.llche co 
fiderado Se per efperietia hauedo qfto prouato di me & di que tali haue 
do infieme copasfione, Dico, che con tutto che in qfto & in ogni altro 
efercitio, anzi in ogni attione humana fia dibifogno hauer buona for- 
tuna, in qfto di codur 1’opera alia pfettione dei fuo fine ve la potete far 
buona voi medefimo.Attefb che fe voi fempre vfaretele debite diligea 
ze a condurre li fuoi mezzi perfetti,mai vi verra il fuo fine in fallo , per- 
che quate volte me macato,o ad altri l’ho veduto,macare, fempre tue 
parfb fia^pceduto dal miomacare.Hor per no voler abbreuiareil tepo» 
hor per fuggire fpefa,ouer,fadiga,hor per no hauer ben faputo propor 
tionare la forza de poflenti fuochi con la durezza delle materie , o co la 
grauezza de metalli, hor p negligetia,o p troppo fidarfi d’altri,o per ne» 
apprezzare quello che par poco in apparecia , & dapoi e riufcito affai» 
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Tai che, per Concludere, chi queftaarte vuol farbene 8c ficura,ha dibilo- 
gno di fare ogni fiu cofa a ponto, & fempre auanti che venghiate alto 
effetto dei gitto,de ogni gelofia Ik rimor vi douere ficurare, quanto per 
voi piu fipuo»ftuccando ogni felfolino,& con terra & ferrameti far ga- 
gliardo & forte i! Irrogo, doue delle forze de metalli premeno.Auerten- 
doui che mai , fe ben confiderarete , v’auerra cofa che prima i! indicio 
voltro non ve faccenni, aneor che no vi fi posfi manifeftare 1’effctto cer 
te prima al fine,ilche non hauete daalpettare.inaficurarui conii reme- 
dii opportuni , perche altrimente facendo ( come v’ho di (opradetto ) 
lene paga fempre il frodo , & di quefta arte ha quello piu da efler tenu- 
tobuon maeliro che piu da tali errori fi(aguardare,&accadendoli,co 
gagliardezza danitno vi prouede. Hor per concludere , vedute le fadi- 
ghe.le grandi fpefe,li pericoli & gl’inciampi & tante concordanrie,che 
a tale arte bifognano, e forza,chi non ha per mezzo di tale efercitio bi- 
fogno di elaltarfi , 4 lalfarlo fare gente naturata nelle fadighe & ne di- 
fagi,& tanto piu quanto fo cognofco effer di necesfita che quanto piu 
puo facci di fua mano, onero interuenga con la uifta in tutto, per no ha 
uerfi a fidare alie mani, ne agli occhi di minillri, quali fpefio o per no la 
pere, o perfuggir fadiga, comelaftia, o faccino la cofa, poco curano. 
Perche , oltre al dubio naturale che s’ha fempre d’ogni fine, operando 
voi medefimo in quanto meglio vi leuateli dubbi , & vi rendete il fin 
chedifegnatepiu ficuro. Etptro vi hauete da profiipporre di non 
fuggire nelfuna fatiga o fpefa, & deffere in ogni parte diligente & 
patientisfimo , perpoter condurre a perfettione tutti li mezzi , di che 
v’hauetea feruirc . Auertendo che ben (pelfo in vria piccola cola vi 
confilteil rutto , comefi dimoftraper vna legatura, o commisfion.di 
pezzo cohgionto , mal fatta,o per lapriredella forma con vnasfen- 
d:tura,o per vna poca di terra, o carboni, o altra cofa, che cafchi 
nelle forme,o che nel empire vi fi turi.o trauerfi,aU’entrata delgitto, 
o per lo fpezzarfi vn filo d’una legatura, o folleuarfi vn mattone. 
Ondeconcludo al fine che a me pare vnarte da fuggire piu che fi puo. 
Dapoi che con tanti coipi & tante auertentiee bifogno di fchermire 
con Ici , per defendere futile & fhonore tuo . Ne anco tutte le cole 
foprudette nonbaftano a chi tal arte vuol fare , perche e importan- 
tisfima cola delfer buon difegnatore,& che quanto piu puo habbi 
farte della feoltura. Bifognali aneor lapere benlauorar di legname 
& di ferro , & non effer ignorante di faper lauorare al torno ,& an- 
cora ha dibifogno di fapere ad< perare la mazza grofTa & il cifel- 
lo, il mazzuolo , le feghe , gli fcarpelli ,ielime, & ogni infirumen- 
to atto a polire & ltuare terra, & ogni altra baua & rozezza,che 
fa’l girto.per poter ben terminare fepera, accio clfabbi gratia & 
vaghezza, Ricerca fe gli ancora il fapere murare per far forni & 
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cannali al fiio propofito.Perche,quado occorre adaltri che gli faccino, 
eofi bene ad intender dar non fi poffano. Ilche quafi prima a tutto vuol 
pratica con certa difcretione di (aper ben formare & intender benle 
nature & qualita delle forme , co lo addatameto della cofa co che fi han 
da far tau forme. Auertendo di bene intendere quali habbino ad effere 
li caui, & quali i pieni,& di far de caui pieni,& de picni li cauiffecodo che 
e il bifogno,& cofi in ogni parte le qualita delle materie con certo pe- 
fato &bon iudicio fideueandardifponendo fin difegnato,proportio- 
nando le forze de pefi alie forze delle forme & de fuochi , & anco le mi- 
fureffecondo qlle cole che volete fare, & in fomma.rcftringendo le mol 
te parole in poche,Hauete da fapere la forza di quefta arte effere in tre 
attioni principali, che e l’una il far ben le forme & ben difporle,l’aItra il 
benfotidere& liquefar le materie de metalli, la terza e infarle coinpo 
fition delle copagnie loro,fecondo gli effetti che volete fare, allequali» 
cofe e dibifogno viare ogni posfibile aduertetia,perche 1’una fenza l’al- 
tra non perfettamente fatta farebbe,chc tutte le voftre fadighe fi con- 
uertirebbeno in nulla , & pero d’ogni vna defle diftintamente vi verro 
deferiuendo, & in prima vi narraro dei modo difarle forme, come 
fondametito & principio di quefta arte, &perchecomunementefifm 
di terra naturale, per non efier anco trouato alcuna coia che ferua 
meglio di quella della terra, cominciaro nel primo capitolo a feriuerui, 
dellaq le , coe coia prima , che s’adopera,& molto necefiaria Sc di gradif 
fima cofideratione,& pero con ogni diligentia auertircte d’hauer della 
miglior forte chepotrete , & dapoi anco la conciarete & diinorrete 
comeve infegnard ,Si cofidettoabaftanzadi quefta (eguitaro in dir- 
ui delle forme, & dapoi di forni Si de modi delle fufioni,& apreif ) del- 
le materie metalliche , le lor proportioni ordinate , a defiderati effetti 
con piu breuita & modo miglior che iapro, 

DI CHE QV ALITA' ESSERDEBBALA TERRA 
DA FARE LE FORME DA TRAGITTAR 
BRONZI. CAPITOLO PRIMO. 

Olte ion le forti & varieta delle terre che fi fan le 
compofition de luto per far le forme per traggitarui 
dentro brongi,ottoni,o altri metalli,delleqnali,per effer 
cofa molto neceflaria,fi debba cercare d’hauer della for- 
te miglior, & che regga bene alfuoco ,& che fiadifpo- 
ftad riceuer beneli metalli , & anco che renda il gitto 
netto , & che non diminuifca,o erepi consfenditurenel feccare, o nel 
ricocere. Dellaquale, fen^a efprimentarla, credo poco poteruene 
dar luce , per non hauer la terra in le colore fegnale ch’io coguofca pcc 
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trioftrarai quanto bafti. AttePo che non manco li lor colori hanno va?- 
riati che (i variano le lor nature. Pcrche,comc vedete,qual di qfta e bian 
ca,qml nera.qual gialla,& qual roda,& nedlinaper il colore,circa a que 
Ito eftettohorPe Paria buona , 3c anco efler porria che le Poder tutte di 
color buone.Mu quanto in ciovi pofTo dire e il demoftrarui perii loro 
effecti come le buonc per lor natura eder verrebono,&cofidiquelle 
che vi verrino alie mani,(econdo la (perienga,Parete elettione. Tutte le 
terre le fon renofe o tufignc,ouerarziloPe & magre, ouero paftoPecon 
vifcofitd gradi, le magre Panno e luto poluerofo & fenza neruo , & Pec- 
che che Pono da per loro indcmepoco fi reggono , le gra(fe& vificoPefi 
ritirano & rompeno,& adai rientrandodiminuiPcono>& (pedoforcen 
le Porme , & Pe vniPcono infieme male,rigonfiano al fuoco , & non ren- 
doliluuori , ne giufti,ne netti.Adonque lebuone hanno da eder quelle 
che non (ono , ne grade , ne magre, & che non Pono in tutto morbide» 
ne ruuide.Sz che habinola lor grana (bttile&fenza iaruzze,onicchi,& 
che mede fopra al lauoro Pacilmente fi Pecchino Pen^a rotture , & dapoi 
fecche fien tenaci in lor medefime,& Popra a tutto che reftino bene al 
fuoco , Son quefte communemente di color giallo, o rode , ma fieno 
di che color le fi vogliano , il color non mi sPorza a dirche in verole 
gialle piu che le negre , & le rode piu che le bianche , o le bigie > fien le 
baone . Mala qualita loro , lecondo che la (perienda dem oftra,&co- 
fi , per concludere, hauete da fare ogni opera, quando v’occorrera ope 
rarne,veder d’hauer della miglior che potete,perche ha da edere il fon- 
damento della voltra opera , & per trouarla douete andar cercatido va 
rie caue,& per li campi lauoratiui,che non fien flati in longa coitura, o- 
uer molto lettaminati,& anco alie fornaci che fi Panno li coprimide le 
caPe, ouero agliargini de fiurni, douelepiene dellacqua coi corfota- 
gliano,nequali Pcmpre fcuopreno di terra filoni di varie nature , & per 
concludere,daarzillapura in fuori, per eder terra troppo viPcoPa & te- 
nace, Pe non ‘hi fadetti 'per dentro , Pacilmente ogni altra terra vi po- 
trebbe (eruire, con temperandola conaltre,o aneor che da fadetti ha- 
uedero elle cernendole. Et haucndo a cominciare il lauoro hauete da 
fare elettione d’una che piu giudicate,o che (perimentato hauete che 
miglior fia ,3c Pe non la potete hauer per Pe (bla, come v’ho detto,acto- 
pagnatela , & componetela con altra, & ca(b che la fode troppo grada 
metteteui della magra, Sc Pe fode tropo magraaggiogneteui della graf 
fa,&cofi avoflro modo teperate, che torniallaqua!itabuona,&pcon 
porla la metterete fopra a vn banco,in vt> monte , & bagnandola la im- 
paflarete,& dapoi, come fanno li vafari la loro , con vna verga diferro 
1’andarete benisfimo battendo,& dapoi anco v’accompagnarete li due 
terzi di tuttalaquantiti dicimatura di panni lani, & cofi ancocoii 
tal verga battedola & ribbattendolaper jfiao che la ciinatura & la terra 
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vederete efler tanto incorporati & vmti infieme , ch’altro non moftrin 
d eflere che vna medefima cofa,e che Ii fafletti che per forte vi fofler den 
tro.fienbenisfimofchiacciati, &cofi fatta morbida & maneggiabile ve 
n’andarete (eruendo nel far delle forme , & qtta e la voftra terra comu- 
ne,chehauetedaoperare.Soii ) alcuni,che per non hauere, o non (a- 
per trouar terra che fla cofi perfetta,come la vorebbeno » & per necef- 
fitapigliano di quella che poflono hauere, & di quefta prima impaftan- 
dola nefanno come pani,& dapoi la (eccano , & fecca la peftano & 
laftacciano , & di nuouo la rinmolano & la imborrano & la batteno. 
Alcuni altri fono che vi mefcolano diuerfe terre , alcuni altri cenere 
di bucato,e chi (abbione, alcuni fono, che hauendo la terra debbile,la ba 
gnano co aequa (alata,& uagiogeno ruginc , o fcaglia di ferro (ottilme 
te macinata,& chi uagionge matton pcfto, & masfime nelle prime ter- 
re che fi danno. Acompagnanfi ancorali luti non folamente con laci- 
maturade panni di lana , ma ancora con le cardature , & con quel pe- 
laccio , che leuan a panni le gualchicre , ancora conii peli delli corami 
chelecocieleuano.Ma in lauorfottili o propinqui doue ha da ridurfi 
il bronzo non (on buoni , perche fon troppo longhi.Acconciafene an- 
cora con fterco di cauallo , o d’afino,o di mulo,fecco>& chi con labo- 
uinalecca» alcuni con refea delino incigliato > & chi con il fiordella 
canna, & chi co paglia minutamete tagliata,& per cocludere,in (omina 
molte (on le co(e che per tal copagnia di terra feruirebbeno , ma la mi- 
glior di tutte,di quante io ne fd, e la cimatura de panni lani.Ma perche 
alctina volta ti ritroni inluoco che non (eneha, bifogna fare come (i 
puo , & pero v’hd notate di (opra tutte le cofe , che per non poter far 
altro , operar fi poflano , aneor chealcuna volta li lauori a non far con 
cimatura vi conftrengano,come (on 1’anime di molti lauori,che voglia- 
no le terre fragili, per poterle facilmente di dentro al voftro gitto caua- 
r^,che cofi, di quelle fatte di cimapura, npn auiene. 



UORDINE ET MODI DA FARE LE FORME 
DA TRAGITTAR BRONZIIN GENE- 
RALE. CAPITOLO II. 

Eg vitando hora al far delle forme dico che 
grandisfima confideratione e dibifognod hauere , per 
la diuerfita delle terre, come anco perla diuerfita di 
quelle cofe, che volete formare, & (apere che nella 
forma ogni vacuo rende il pieno,& ogni pieno ren- 
deil vacuo, (econdo 1’efler dei modello originale che 
hauete > ilquale ha da efler vn corpo di materia piu dura che la co- 
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(a con che voi volete formire,& anco di cola, chel molle nonlarigon- 
fi , o la disfacci . Puo effere il fuo archetipo di marmo, di bron- 
zo,di piombo,& d’ogni altro metallo , & cofi anco di legno , di cera, di 
leuo.di geffo,di folfo,o daltre compofition di ftutchi , & in ibmma di 
queilo che vi occorre,o che meglio vi viene , & fecondo 1’opere che Ib- 
no,o faci!i,o difficili a formare, o cole grandi,o piccole, volendole git- 
tardi bronzo,o formar conii luto vi bifognano, mettendouel lopra& 
feccarlo . Alcune cofe fono che bafta formarne fola vna parte,come io 
no li mezzijO basii rilieui,& queffe fon facili,pur che non habbino fotto 
fquadri . Alcuni altri,che fon modelli maneggiabili, fi formatio in due 
meta,ouero in tre , o quattro pez zi,elfendo pero di materia dura.Son 
ci ancorale forme delle ftatue, grandi, lequali per voler far di bronzo, 
primamente lecodo 1’ordin commune fi fan di cera,dellequali ogni lor 
procedere, a luochi lor proprii, penlo di narrarui, aneor fimilmente al- 
cune forme dificili da fare, come fon ftorie fopra i vn piano,doue fieno 
artaccate figure di buon rileuo, ouer fregi , che faccin riuolte , o altri 
lfaccamenti,che per tirar la forma, lenza rompere o esfi,o ella,non efce. 
Per ilche e dibilogno riempire que luochi che ritegano,& anco farla di 
piu pezzi,& con commisfioni & buone incafi:rature,& far di modo che 
cauata & fegnataduoco per luoco tutti ritornino agli luochi loro, che, 
aneor che fia bella & ingeniola cola, vi conforto a penlare ogni altra 
via,potendofaraltro,ancor che la folfepiu longa,che far forma di piu 
pezzi . Perche,ancor ch’io vi cognolca perfona diligente , mi diffido, 
perche lo chefempre non s’arriua douel’huomo vorrebbe. Ne tutti 
li pezzi far fi poflanochefi commettino aponto , lenza qualche diffe- 
rentia,che nelPopera poi variando il dimoftra . Ma perche molte vol 
te lenza esfi far non fi puo , anzi e necesfitd come per volere fare 
li vacui, o per auanzar bronzo , 0 altro mettallo , o per manco fpefa,o 
per far piu leggiero , come interuienealligran gitti,alle artigliarie, al- 
ie campane , a laueggi, mortai , lonagli , & ogni altra Ipetie , o grandi, 
o piccoli che fieno, di vafi . Per ilche larebbe neceffario farlo di terra 
vnpieno commeffo nel drento della forma, qual facci nelPopera quei- 
lo aperto,che volete, & queftofia adattatoin modo che fi collochi& 
ftia nella forma commeffo, che fia immobile, & facci apponto lo Ipa- 
tio infra elfo , & la forma di fuori quanto di bronzo volete ch’el voftro 
lauorgroffo venga, & quefto damaellri hore chiamato mafchio,3c 
hora anitna,& in farlo chi tiene vna via,& chi vnaltra, ogni huomo ca- 
mina fecondo il fuo cofi hauer imparato,ouer lecodo il iudicio , o chel 
fuo ingegno gli detta,&cofie chi per far lapatte di fuori fa di legno 
li fuoi modelli primi, & chi di terra, & chi di cera>& chi difeuo,o daltre 
materie fufibili,ouer cobuftibili,da poterle euacuar coi caldo, ouer bra 
ciar detro nelle forme, o pur cauare in pezzi, facinfi pur di qual li vogli 
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■cola, che fia di voftro parere : pur cbe perfettamente fuor negli traiate, 
accio che vi refti il vacuo netto & fpedito, che tutte fon buone vie , (e 
conducano 1’opera voftra al fin defignato,& hora altro no vi refta,fe 116 
l’ordine jpprio ,&la regoladel merter illuto , ilche nel far delle forme 
dell’artigliarie& delle campane benisfimo il comprehenderete,per6 il 
diferifco aqueluochi,parendomi cofial propofito,per noThaucr qui a 
dire,& li replicare . Qui apprefTo feguiro in dire delle artigliarie certe 
lor differeze & mifure,accio le fappiate per non hauerealli luochi d’e£ 
fe a procedere con troppa longhezzadi fcrittura, 

DELLE DIFFERENZE DELLE ARTI- 
GLIARIE ET LOR MISVRE. 
CAPITOLO TERZO. 

Rima chepiuoltre procedavivogliole differenze del- 
1’artigliarie demoftrare,fecondo che perlopere fatte hd 
poffuto comprehendere. Perche ancora chi ne fcriuao di 
ca alcu no fe ne troua.Ne anco chi di tal orribiie & (paue 
[tofo ftromento foireinuentore,ch’io fappi, in luce vniuer 
J fale noto no e. Credefi che veniffe della Alemagna,troua- 
to a cafo lecondo il Cornazzano,da manco di . j o o . Anni in qua , da 
grofla & piccolaorigine,c6e aneor la ftapa delle lettere.Credo.anzi mi 
par effer certo, che 1’artigliaria (ia caufata dal effetto della poluere,& da 
poi,fecodo le volStd & varieta de gl’igegni,di chi l’ha fatte, o volute efer 
citare, fi fono andate variando, &rimouendo le forme.Horfaccndo fi 
grofle,comebombarde,&horpiccole,coeleggieri & portatili fchiop- 
. pi,& infra quefto mezzo fono andatifacendone di varie forti, qual lon- 
ga con poca palla per arriuar coi coipo lontano , qual corta con gran- 
de come li morrari ,hor per farle habilia portare l’han fatte di pezzi 
• conuiti commiffe,& cofi di gradi, & piccolle,ne fono andati componen 
do di varie longhezze,& varie forme, & con vari nomi l’hanno nomina- 
te.Tal che fi puo dire fi di quelli che in quefto effetto chiamamo anti- 
chi,come hoggi li noftri, che a noi fon moderni, mai ne infra 1’una fpe- 
cie, ne infra 1’altra di quelle che fi veggono,mifure proprie non ho tro- 
uato, & quelli maeftri, che perfarfi reputatione ,dicono hauerle , fi 
parten dal vero, & non lefanno. Nealtrimentile veggo,fe non che 
d chi e piaciuto il farle longhe &di pallotta piccola,come le cer- 
bottane, o vn-poco maggiori , come paffauolanti , & bafalifchi,& 
a chi e piaciuto le corte, come le fpingarde , mortari , cortaldi , can- 
noni, bombarde & fimili, & per cocludere a me pare che iii o- 
gni et a gli huomifii fiano andati , & hoggi aneor vadi facendo,fe- 
condo che fi penfa con effa poter operar meglio il fuo effetto, o fe- 

condo 
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condo lc voglie di chi le fa fare,o di quelli maeftri che le fanno. Ma fb 
lo nelle groffezze dei bronzo, mi furando ho trouato regola,& quefta an 
cot' non fermamcnte ofleruata,& tal regola aneor mi penfo che fia ftata 
trouata per cerra fperientia da maeftri, per moderatione della cofa piu 
che per fare che le fien migliori. Attefo che per ragione & per fperien- 
tia fi vede vna artigliaria, quanto piu di bronzo e grofla piu e certo, chi 
lamaneggia, della fua ficurezza,&volendolafar tirar piu forte & me- 
glio la puo con piu & miglior poluere, che la comune,caricare. Maper 
che ogni fuperfluo e inutile, e veduto che della graflezza che fi fanno i 
lapoluere,chcvifimette,e baftante. Ancora che (ecodole leghe fi puo 
afiai della rnifura c 5 mune & fino hora v lata riftregnere»& far 1’artiglia 
rie di manco pefo.cofo che rende maggior facilita a condurle , & gran 
rifparmio di fpefaal patron,chele fafare.E' veduto ancora per infinite 
fperientie,che quando una artigliaria e di cannon piu loga, carica d’u3 
medefima palla & poluere,che vna curta, tirar molto piu lontano , con- 
tra alfoppenion di qlli,che armandofi della bugia dicono, il tirar forte 
effere nel fecreto delle mifure.Ma laflando andar qfto,dico che veduto 
quanto le cofe fconcie fanno ipedimeto & l’inc6modita,che redeno.fo 
no andati li buoni ingegni ^pportionandole co vn certo ordine & mo- 
do bafiante,& moderato le longhezze & groffezze,& dato diuerfamen 
te doue e groffo & doue fottile , fecondo li luochi che piu & maco per 
la violentia dei fuoco pareno , & quefto hanno confiderato cofi nelle 
piccole come nelle grandi, e quefto masfimamente fi vede hoggi in que 
lio vfo moderno, quale difponeli pezzi,fecondo lefpetie ,in groflez- 
za &longhezzacarattate,pero tuttetalmifure dal diametro, & grof- 
lezza della palla , ch’el patrone vuol che le tirino inelche fi confidera,8c 
anco per efperienza e veduto la groflfezza di quato bronzo alia forza 
della poluere,& cofi anco in longhezzanon piu, ma che bafti, che in 
trodutto dentro per il foro il fuoco.La polucre tutta, prima che la pal- 
la efca, fia bene accefa,accioche la palla habbi vnitogagliardamete tut- 
tele fue forze,pche efiendo corta& lapoluerebrucciadbfuorifidifgrc 
garia.in arriuare allaere ,la forza dei fiio fuoco, Sc mancarebbeui il fine 
quafi,perche dentro ve lamettefte. Hor ponendo da parte quefto di- 
lcorfo,vidico che cofi come lemifure &lorg andezze, cofi fonoli no 
mi pofti a beneplacito de Gapitani,fecondo 1 eta de tempi che fi troua 
no,o fecodo le prouincie doue gli fbn pofti co fi fi chiamano. Gia quelli 
grandi & fpauentofi ftrumenti che vfauano gli antichi gli chimauan Bo 
barde , li minori , ma molto piu longhi , Bafali chi, gli altri Paflauolan- 
ti,li piu minori Spingarde & Cerbotane,&anco ii piu minori Archi- 
bufi,& poi Schiopetti.Ma hoggi li moderni piueingeniofamente & con 
miglior ragioni procedendo, perchcle fperienza cofi gli hanno demo- 
ftrato, hanno moderato il fuperfluo, & agumenteo il debile, Sc in luo- 
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co delle (concie & intrattabiii bombarde,che tirauan grofie palle di pie 
tra,con gran quanta di poluere,& grande fpefa di maeftranza&digua 
flatori, & di gran numero di befliame obligato. Hoggi ii fan cannoni di 
gran longa, per laleggerezza, piu agili amaneggiarc.&a condurre, che 
tiran palle di ferro, che aneor che le fien minori, che quelle delle bobar- 
de,colfpefleggiarelitiri,& per effer materia durafifaconesfiaffiui mag 
gior effetto.chenon faceuanlebobarde,&piantanfi, fenza tanti ponti 
o altre gran diffefe,a luochi per far le battarie per e(pugnarli,& di queili 
fi fadi tre iorte,cioedoppii canoni, canoni, Se mezzi canoni, cofluman- 
fi li canoni braccie cinque & mezza i Ici, che in numero di palle fon dia- 
xnetri.xxii.in circa.ilpefo dellapalladel ferro che tira e libre dalle.50. 
alle.< 5 o.&di pefodi bronzo e dalle.<>.migliarain.7.&li piu rinforzati fi- 
110 otto o noue,& qual manco,fecodo il volere di chi gli fa, o di chi gli 
fafare.Ilmezzo cannonetira dipallalibredalle.xxv.alle.xxx.il doppio 
libre. 120.& di pefifon jpportionatiallc qualita loro, tutti fondunpez 
zo,& lelor groflfczze di bronzo a luoco douc fi mettelapoluere fon li 
tre quarti dei diametro della palla,& in bocca fenza laggetto della cor- 
nice e vn terzo dei diametro, tirando prima per longhezza da vn ponto 
afaltro le linee rette ,& dipoi acautella&a bellezza chi fa vno ,& chi 
rinforzi da piei,a luoco doue fla la poluere.per fino doue sattacano li 
bilighi,douerartigliaria fi pofa,&a!cuni fono che li trapafifano.Fanno- 
fi ancora, oltre a queflo ordine, di cannoni piu fottili & di maggior por 
tata di palla, conii quali non fi tira ferro, mapietra. Non Ion buoni que 
fli per battariedi mura,& fol ferueno a tirare alie fantarie,o a gli caual 
li,&alle naui per armate di mare.Intutte quelle forti d’artigliarie,c’ha 
forma di cannoni, fi cofluma difarle camere, & nelfarlee grandifferen 
za da maeflro a maeflro,perche ogniuno vuol dimollrare d’hauerui fo- 
pra gran pareri & gran fegreti, per ilchealcuni fono chele fanno lar- 
ghepiuchel van della canna , & alcune flrette, come aluoco dei far 
delle formedell’artigliarie,quado veinfegnaro eoe f 7 Fan le camere, vi 
verro meglio narrando, & cofiappreffo di quefli in luoco di bafalifchi, 
che per farli piu !onghi,gli faceuano gia di due o di tre pezzi l’uno aui- 
tati come anco in que tempi faceuano le code delle bombarde,8c anco 
di paflauolanti . Hoggi fi fanno le colvbrine & mezze colubri- 
ne , che in nome dalfantiche variano poco , ma in effetti afiai , perche 
fi fanno d’un pezzo, Tiran fpefl'o,& facilmente fi caricano, & anco facil- 
mente,doue bifbgna, fi conducono, & in luoco di pietra tiran palle di 
ferro , quali comunemente pefano libre. xxx.& quelle delle mezze.xv. 
in circa ,fannofi piu grofie & gagliardedi bronzo che le antiche,& 
communemente fi fan di longhezza otto & noue braccia ii pes^zo , & 
le grofiezze dei bronzo da piei,fi fa il diametro della fua palla, & piu,& 
nella bocca e chi fa, olere alio getto della cornice, il mezzo ,& chiil 
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terzo»& quefto e 1’ordine che nelle colubrine, che circa lc me. ure E tio- 
nc.fecondo chc ho facto, Sc veduto fare.Ne a quefto fi fa camera, come 
dcannoiii, & certamente fe rali forte diarcigliarie fon ftimate no e ma 
rauiglia, per effere commode i mar,eggiare,tiran lontano & (peflb,& ti 
ran ferro &dipoloerelogranpoco>&cofiinluoco dele spingarde 
cerbottane et CACCrA coRNACHiE,& fimiii,fi fan Sacri , Falconi, & 
Falconetti,che tutti ciranferro.il (aero tiralibredodici , &damolti e 
chiam at o quarto cannone,il Falcone libre (ei,il Falconettodalle tre al- 
ie quattrOjSc in farle fe oferua legroflezzedel bronzo da piei tutto dia 
metro della palla o piu,& nella bocca il mezzo,& in loghegza quel,chel 
maeftro o’! patro, che le fa fare piu lor piace.fannofi, apprefo finerigli 
mofchetti,rtrumcnti adacti da poter tirare fpeffo , logran poco di pol- 
uere,& fon. maneggiabili,quafi a ogni huomo, p ilche voletieri li Capi- 
tani delice htntarie gli porrano in campagna,perefier ftrumenti atti i 
fare al!i nimici oflreia,& per leditFefe de luochi, aneor fono ottimi. Tini 
palle di ferro o di piombo coi dado da 1 ’una alie due libre . Apprefio a 
quelli fonliarchibufida mura,daforcella,& dabraccia,&. que(ligia,co 
me le altre artigliarie,fi foleuano tra gittar di bronzo. Hoggi,perche fie 
piu lcggieri,& perche anco fien piu ficuri a chi gli adopera, fi fan di fer- 
ro alia fabrica, come gli altri ferramenti, liqualiquado fon fattidabuo 
maeftro,ben bolliti & ben (aldi,e quali & ben ritratti,fono efcellentisfi 
mi,& fanno alie diffefe gran fattioni . Seguita apprefio a quefti minor 
di tutti 1’archibufo comune& gli fchioppetti,c’han fomiglianza con li 
fopradetti,perefier di ferro, lemifurede quali (on varie, fanno hoggi 
quel.che gia far foleuano nelle battaglie li baleftrieri.cofi a piei come a 
cauallo.tirano di palla vna oncia di piobo,o manco. Delii mortari non 
v’ho pariato & non vi pario, pche gli moderni non gli apprezzano,& da 
queiti in fuori v’ho con lo Cecinere diftinto tutti li gradi che hoggi fi co 
ftumano.Mi reda fol hora a dirue delie denominationi loro , fecondo 
1’openion mia,ondederiuino,fralequalif come vedete) v’e tale pezzo 
che e ehiamato Ba(ali(co,qual ferpentina.qual ftrifalco, qual falcone,o 
falconetto,& quale fmeriglio,nomi tutti,d chi gli cofidera (pauenteuo 
li,comc fon quelli dei bafili(co,o a’altri venenofi ferpenti . Similmeiite 
quelli de gli vcelli rapaci, chc coi becco o con 1’ogne fempre offendeho. 
i Gli ancichi ancora chiamorno le loro artigliarie bombarde,paflauo- 
lanti,& fimili chc dal fapiente carafulla,che le (pofitionid’ogni compo 
lio vocabulo largamente demoftr6,difle chebombarda fu comporta 
dal eflfetto & dal horribil luotio, perche bomba,arde,& da,& cofi pafla- 
uolante che vuol dir che pafla & vola , & fimili io per me pen(o che fien 
; deriuati da alcuni maeftri primi fattori di quelle forti di pezzi,che per 
i dar lor reputatione, & per moftrar certa differenza da gli altri , cofi gli 
I ha chiamati.O pur efler potrebbe che li prlcipi patro defle, ,p moftrarc 
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vna certa brausria gagliarda con vna fierezza d’animo , perhauer cole 
nociue alii niniici loro,con certa ombradi fimilitudine tali orribili no 
mi.fecondo la grandezza & qualitad’ert'e,gli hanno importo, liquali no- 
mi feper quefto lhan fatto,Mi par chedi gran longa di quellachefelo 
coueniua habbino mancato,perche non a animali ma demoni dell’in- 
fernoasfimigliarglidoueuano,per efferquefti fulgori de gli huomini, 
come fon quelli che vengan dal cielo di Gioue . Hor lallando il parlar 
dital cofa,ienzaandar rifcontrandoli nomi Italici dalli Fracefi, o liTo 
defchi,da gli Hifpani,& da gli antichi a moderni, che no importa , qual 
fieno li lor nomi, fe non per cognofcere le fpetie & forti d’eflc, Seguiro 
hora in dirue 1’ordinedelle pratiche delfarte dei gitto,& primo come 
far fi coftumino le forme da far di bronzo le figure. 

DE GLI ORDINI ET MODI, CHE SEVSANO DI 
FAR LE FORME ALLE F1G VllE PER FAR DI 
BRONZO, IN PARTICOLARE, CAPI. 1III. 

Valvn Q_v E far vuol le forme delle figure, per voler Je 
poi gittar di bronzo, aneor che fia lui 1’artefice che lhab - 
bifatte,hadaconfiderared moltecofe,& primamente 
fele Ion grandi o piccole, & fe le fon tutte tonde opur 
in parte.Dapoi di che materia lefon fatte,chetal via fi 
puo tenere fe lefon di cera , che fe le fon di terra di le- 
gno,o di marmojo pur di ftucchi , far non fi puo.Similmente fe per ma 
tenerla hd ferramenti dentro,o no, e anco da dferfituate nelladatamen 
to loro piu in vn modo che in vnaltro fa gran differenza alia facilita,& 
anco fe far fi vuole vacua o pur piena ci fe ha d’hauer maggior confide- 
ratione,& a quefto & a ogni altro effetto , fe 1’operario d’hauerle con- 
dorre non lete ftato voi , vi bifogna eflere vn pratico miniftro a poter 
le ofteruare fenza diffetto . Perche fe le fon grandi e di necesfita di far 
le lor forme di pezzi ,con fegni &con mifure, che cauati li posfiated 
voftra porta a poto nelli lor medefimi luochi & termini di prima retor- 
nare , Ma eflendone ftato voi 1’artifice vifirendeilmodopiu facile, pi- 
gliandolavia commune, facendo fopra a vn ferro di terra da forme 
comporta concimatura&ben battuttavn mafehio, a ponto come la 
figura ha da eflere,ouer quato volete che la fia vacua , & la feccate & ri- 
cocicte,e fopra a dfa poi lauorate la cera,& per tutto tanto la ringrofe 
late, quanto volete che di bronzo la fia,& terminatamente la fimte.Ri- 
cordandoui a ordinare che venghino piene di bronzo , per regimento 
dituttaTopcrajle pofeture.Dapoi hauerete alcune verghe battutedi 
bronzo grortevn dito & longhe vn palmo, & le pallate per la groftezza 
della cera,& le fermate i piu luochi nel mafehio della terra,che facefte, 
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& fate che auanzino fuori fopra alia cera tre o quattrobuone dita , & 
quefti fi metteno accio che,cauata la cera,il malchio fia tenuto in mez 
20 della forma,che e dalla parte di fuori, & quella di fuori fia tenuta 
da quella di dentro,che e il mafchio , & perche , ancora che la forma fi 
maneggi,in neffuna parte fi muouadalli luochi fuoi.HTFATTO quefto 
pigliarete di quella terra fatta con cimatura ben concia,come ve infe- 
gnai,incorporatoui, s’el vi pare,alquata di cenere de bucato o di gem 
me di caftrato,o di fcaglia di ferro pefta fottile &paflataperftaccio,& 
con aequa fatta morbida con vn penello groflo, ouer con mano la fi- 
gura tutta di quella terra benisfimo coprirete,dandola no molto grof 
u per la prima.Dapoi la fciugarete o al (ole, o con lpatio di tempo la 
laflerete alciugare all’ombra,& quella quando vedrete che la fara fec- 
ca,o pur cofi cominciata d fuppafiare vene darete ibpra vn’altra,& co 
fiancofeccalafeconda,vi daretela terza,& cofila quarta &la quinta 
& la fefta,& tanto infra il penello & con mano velfandarete ingroifan 
do, che la faciate ficura da poter fuftenere il pefo & da poter refiftere 
alfimpeto della materia fufa,& da polferlaficuramente ben maneggia 
re,& eflendo forma grande & fconcia & cofa de importantia , oltre al 
circondarla bene di filo di ferro, fi debba aneor far forte con cerchi & 
fpiagge pur di ferro,& cofi armata confideraredouepiu potiate fare 
il voltro girto,che’el bronzo lenza impedimento posfi per tutta la for 
ma caminare & caricare di mano in mano in le medefimo, perche fi 
fpeganelle parti fottili, & perpiu ficurra facedo in certi luochi alcuni 
codotti,che leda per fe il bronzo non v’andaflenel portino,& cofiap- 
preflb al gitt o fi deue fare due o tre sfiatatori,che portin fuori le ven- 
tofita,& li furni che fi generano per il caldo nelia forma, pche in quelli 
luochi clfelfirinchiudefie il bronzo non potrebbe entrare ,& farebbe 
mancamento airopera,aduertendoui apprefio che l’epitoio,ouergit- 
to,(empre vuol piu prefto eifer grande che piccolo.D APO l,che a que 
Jfo termine hauete la forma cofi condotta perii luochi delfentrata & 
sfiatatoi,o per altri buchi, che habbiate per la forma lafiati per cauar la 
cera con fuoco di carboni, o di legna,fcaldando la forma, tutta la cera 
cauate,& cofi vi reftara la forma di quanto hd da efler il bronzo vacua. 
Mapernonperderla cera feaddata alcuni vafi mentreche la fcolada 
raccorla,alche non fi puo dar norma , perche (econdo le formepiu & 
manco maneggiabilibifognaandar procedendo , che a molte balla di 
voltare labocca fotto lopra, Sdotto mettere vn caldaio di rame, o 
daltro , lotterrato & in modo addatato & con mattoni copertoSc 
atorno la forma di tal modo lerrata,che’l fuoco che e di lopra , den- 
tro calcare non vi po(fa,& fe e forma grande per ifcaldarla per tutto 
bene le gli die fare attorno di tefte di mattoni d modo d’un fornello, 
tanto alto, che cuopra laforma,& che habbila diftantia di tre o quat- 



1 1 n OS ESTO 

tTO dit3,iie1quale melTo dei fuoco & dapoi pietio tal vacuo di tegna 8c 
carbone, 6 di carbo folo dpoco a poco fi fcaldi accio chela ccra lique 
farta dal caldo tutra detro alii uafi,che p ricoda accociarte,a calcar vc 
ga,*k cofi p tale ordie hauete la forma della figura voltra finita,quelle, 
p tragi ttarla di brozo,folovi refia a ricocere & ;i difporre,coe a luoco, 
quado vi diro dei gitto jpprio,irederete,&qrto e 1’ordine & modo co 
mune chefi coftumaquafipogni huomo fare,e(Tendo pero la figura di 
cera ma caso che la fia di brozo,o di marmo, o di terra cotta , pche 
lon materie dure.bifogna tronare altro modo,& lfieme co 1’ordine bi 
fogna anco ^pcedere co molta patieria i un di due modi che l’uno e for 
maria i pezzo a pezzo co geffo, eflendo piccola,o maneggiabile,& de- 
tro x ca! forma tragittarueneunadi cera& fe e grade & fcocia, bi fogna 
prima ognerla bene co 'oo feuo,o grarto porcino, oucr olio,ouer la co 
prite co ftagnolo,o pur co oro,o argeto battuto,& formatone qllapte 
che uediate che efca,& fia la maggior che potete,& addattateui quat- 
tro kaltrature.Dapoi attorno dqrta, quado e (ecca, formate quattro 
pezii, & medefimamete, quado e (ecca, vi fate le loro tncaftrature.Da- 
poi appflb ogni un cfesfi formate 1’altro fiio pezzo, facedo sepre le lor 
kaftrature,& i ultimo p rifeotro di pezzi tutti li fegnarete.Dapoi fini 
ta di coprire & (ecca bene cominciarete a cauare rultimaptechemec 
tcfie,& fecodo li (egnali ogni pezzo al fuo loco andarete co diligentia 
rkomettedo,&didetro &cIi fuori co terra tenera tutte le comifliire 
fofrenado & co armadure di ferro & legature di ftoppe dicanapeSc 
terra fortificadolu p fino che uediate che fia I due pti da poteria comet 
tere, & fqfta, cofi codotta, fi mette detro p diuerfi ltiochi certi chioui 
grosfi undito,fatti di br6^o,cheauan^ino fuori fopra al dentro della 
forma quattro dita,(ipigli cerapura,ouero copoficio di cera& (euo,o 
daltra co(a,chep il caldo filiquefaccia,&di quara grofiezga di bro^o 
uolete che fia la figura, p tutto fi vamettedo,&al fine cofi condottafi 
cuopre di terra,& fasfi una forma di (orte tale , che cogiota con 1’altra 
fua rneta apotoficometta, & qfteifieme comefle a poto, fili regneno 
& legano,& co terra tenera fe li ritura la comiffura. Dapoi al modo di 
fopra dettoui (ene caua coi fuoco la eera,& refta la forma uacua,alla- 
quale facto li fuoi empitoi & folpiri rt uoilra porta la ricocerete & po- 
trete gittare di brozo . alcvni altri fono che per voler far le figuredi 
brd<o uacue equuli & p tutto fottili,che i qlio (ta tutta la difficulta,far» 
jao un mafehio di terra da forme, A'poco a poto finito, come vogliano 
ch; la lor figura fia, St lo ricoceno,& ricocto gli tagliao una pelle di fo- 
pra di tara groilezza, quato uogliano che di brozo uega,&. la rimette 
no di Cvra,S:p far megliolatagliano i parte, a pte & rato, ni tornano 
di cera quato iVhl leuaco di tcrra,& cofi ritornano la figura lor di cera 
coenel fuo primo eficre era di terra, fopra allaquale cofi finita mette- 
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no illato,St fan laforma,8tadattano tutto colordine di fopra Ifegna 
toiii. ancora fonoalcum che fanno lelor figure di ftoppa & pafia fo- 
pra a u;xferro,8t Te hanno da hauer panni lauefteno de una tela grofla 

0 fottile incolla ta,conie fanno li pictori li lor modelli da ritrare,8t da- 
poi laragguagliano co cera & feuoitormecatinati,8t lc finifcanodpo 
to, St dapoi fopra vi fan la forma St 1‘adattano i due» o x tre, o quattro 
pezzi, St dapoi.al modo dettoui di fopra , fcaldan la forma di tal forte 
che qlla copofitio di ftoppa 8t cera tutta fi brucia & al fine cofi vacua Sc 

1 pezziq? far venir voto St fottile il voftro gitto,vi fi fala groflezzadi ce 
ra,St mettedo li foftegni dei brozo nella cera tra l’una terra , & l’a!tra, 
& fi fegue 1’ordine della forma de pezziifegnatoui di fopra fama con 
certa difcretfone igegno tale,che ricogiote le parti St rifeotrate le in- 
caftrature St fegni ifieme venghi a effere tutto vn corpo>& dapoi lega- 
ta con terra fufrenata 8t accocia,aI modo dellaltre, coi fuoco (enc ca 
ua la cera.ANCORA altri fono che p no hauere il modo,o no volere for- 
mare di geffo.no elfendo pero figura grade,la formano di creta da far 
vafi,ben battuta,che fia alquato duretta,tal che ftia in fe , accio che in 
due pezzi, in tre,x quattro St in fei,fecondo che gli occore, reger poffa, 
Sc dapoi x ql vacuo gitta cera liquefatta,St voledo le figure pieno, fena 
pieno, 8t fefarle vogliano vacue venemette tata, che riuoltandola i 
torno, St dapoi anco fotto fopra, fupplifca no folo iandarp tutto, ma 
afarla gi‘oilezza,che volete,chedi brorizo la figura vega, cauadone p 
decatattGiic il fupfluo deila cera,St fredda fi caua delle forme,& co di- 
ligezafele leuale baue d’attor.no che fanno le c6tixisfioni,3t apontofi 
rinetta St riduce coe hi da effere, St dapoi fe gl/cpie il fiio vacuo di ter 
•ra liqda copofia di cimatura & cauallina,St co la meta di cenere di ge- 
me di ca(lrato,8tcon vn poco di geflb frefco,aSt qn qlla terra e be fec 
ca,fopra alia figura, fi fa la forma p difuorianettedo fopra a poco a po 
co la terra fin che fia codotta a fufficiete groffezzu,paftandola fiu fu la 
nima della terra co quattro ouer fei pote di brozzo ,o di ferro, pche a 
fixftentar fhabbitiG al fuo luoco,St queftabe legata St ben codotta coi 
fuoco, al modo dcll’altre,fene caua la cera, St cofi ha la forma della figu 
ra che far volgiano di brozo,che la fan vacua fottile St equale a ponto 
conxe erala cera, modo cerramete bello 8t affai facile, ma da far tefte o 
figure piccole piu,che gradi, vi dissi anco effer cofa da confidcrare la 
fituacione St addatamento delle figure, St cofi vi ridico che molto piu 
diffiiculta so i qlle figure, che pofan rite, a far le forme,che i qlle che fia 
no a feder,St piu qlle che gesftxculao,che no qlle che moftrao di ftar fal 
de,St quefio che’io u’ho detto e quato ui poffo dire delle figure tode,p 
gradi, o piccole chele fieno,nopero coe norma ^priajche nofe nepof 
fa efcire,quali fecodo 1’ope fi deue accomodare lepti dell ua cofaltra, 
Mapifuegliarui 1’ingegno che far ilpotiateogni volta che be vi viene, 
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SBGviTARo' hora di dirui de mezzi & basfi rilieui , di figure & fo- 
gliami, fregi, o hiftorie,chc ancora che in far le forme loro vi fiala via 
ordinaria,fe le fon di cera mefla la terra fopra, & coi fuoco cauata fia, 
reftalaformafatta,efe so cofodi brozo,o di marino, o dilegnoripie 
ni fotto fquadri & afciutti,& dapoi ogni cofa bene onto meflo fopra la 
terra fi fa forma,laqual cauata & li ripieni ritornati alii lor luochi li fer 
mano,coficandoli,d co terra molle & lottile attacadoli.Ma fe fon cofo 
importanti & ben fatte di cera,o di terra molle, no arriuado al mezzo 
rilieuo,per non perdere quel primo modello,formarfipotrebbenodi 
geflo, & nel geflo gittar la cera,& farene vno apponto fimigliate,& fo 
pra a quello far la forma.Ma paflando il mezzo riheuo , per non hauer 
corripieni a fare li lotto fquadri,pche fon difficili,o no potedo,fo foft 
fer d’arzilla molle, faccifi fenza.E tpbr quefto fono alcuni ch'anno via 
to di fare vna colla di ritagli di pelli , o di rafchiature di carte pecore, 
piu gagliarda & forte che poflano,& ben collata & nctta , & qfta onto 
prima be la ftoria con oglio,o gralfo porcino, & dattorno fattogli va 
ritegno di legname,o terra.alquanto tepida ve la gittano fopra, & ve la 
laflano cogelare,laquale cogelata fopra vna tauoletta co la ftoria infie 
me la voltan fotto fbpra,& tirando ne caua laftoria,nellaquaI collare 
fta il cauo benisfimo formato, aneor che 1’hauefle molti fotto fquadri. 
Hora in quefta,hauendola con vn peneletto bene onta,vi fipuo gittar 
geflo , Sc anco , chi hauefle dei difcreto,vi gittarebbe cera , ma gefib ai 
ferrno,pche e meglio,perdfer cofa piu ficura, & di maggior durezza, 
& anco dapoi quefta di geflo fi potrebbe,voledo,rinettarla bene,& ri- 
formard‘arzilla,& i tal vacuo gittaruial ficuro detro la cera,& cofiha- 
uere il modello tenza guaftare il primo da poter far la forma di gittar 
di brozo.Ma p abbreuiare di far tante forme fopra a forme . Si piglia 
della medefima coll3,o della piu forte fo hauerne poflete, & vi fi mette 
dentro dei geflo bruciato da diperori,che fiafottile, & foincorpora,& 
fi gitta detro i quefto cauo della prima colla , & vi fi Iafla freddare,& 
poi reuoltadola foeto fopra fi caua il uacuo della prima forma ,& refta 
il pieno fopra delqualeco terra liquida, fatta con cimatura,vifidapcr 
tutto con vn penello a pocodpoco vifan detro la forma della groflez 
za che vogliano,& cofi al fine co vn pocodi caldo di fuoco, quado coi 
riuoltarla forma no vfoifle fi caua, & cofi mediate qfto rilieuo fattodi 
colla & geflo hauete modo di poter far vna forma da gittar di bron- 
zo,ma e via longa & faftidiofa.Ma fo io hauefle a fare tale opera, & vo- 
lefle viare tal via,perche le foparationi di forma d forma mi paiano pe* 
riculofo & debili,& per il caldo, & per le humidita,come e la colla con i 
colla, & la terra con la colla,le metterei tutte di ftagnolo,ouer d^rgen i 
to,o d’or di meta.Ilche,be che fofle di piu lpe(a,miparebe viamiglio- 
re &piu ficura .sono ancora alcuni che non fan tanto conto delie 
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cofe,& masfime fe le non fon figure o lauori di molta importaria per 
uolerne far,le forme per far di bronzole fan di terra creta dellaquule fi 
fan li u afi,& cofi fatre frefehe con un penello 1’ongono bene di grado 
porcino, ouer li fanno una pelle di feuo,o uoledo, aneor coprire la po- 
tr^bbendi ftagnolo,& dapoi dan iopraa quefta terra liquida fattaco 
cimatura co un pennello>o mano,la ingroffano quanto lorpare,& co 
fi per fortificarla legata con filo & piafire di ferro, & in ultimo rifcalda 
ta,fe uolere,tato chel caldo al graffo penetri & facci ia feparatione da 
terra a terra. Allhora dalla parte, che piu fcoperta ui fi mofira,co un fer 
ro fatto a modo di fcarpello,oucr graho!o,fi uacauado apoco apoco 
tutta Tarzilla,&: cofi hano i! uacuo della cofa,che uogliano.Et io per fi 
mil modo fece in Fireza al repo dell affodio,! feruitio di quellarepubli 
ca,la culata de una doppia colubrina >nellaquale era una gran teftadi 
un Leofante grade^portionata anco alia gradezza della pezza, quale 
era braccia.xi.& mezza,diin girto folo>& pefb, finita, migliara-xviii.& 
anco poi mi fon reufcite,a molti piu altri lauori, fufar fimil modo, per 
cfierlauia facile&breue& quafi fenza fpefa, rna e uero che nelle cofe 
fottili e un poco faftidiofo,ben che far fi poflano certe parti difficili di 
cera,o di feno, & certamentequado hau e (Te a far figure gradi, & masfi 
medi mezzo rilieuo, per la praticache iucio hofatta,mi crederiadi 
tal modo benisfimo feruire,& per concludere fon li modi molti, tato 
per caufa deiropere , come anco per ringegno & pratica o parere de 
maeftri,de quali a un piace un camino & a unaltro un altro- 
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gni maefiro di qual fi vogli arte che fia, per fjrlj fuao- 
pera piu facile, 'empte tira a quel camino, chegli ha im- 
parato, o a quello chfol luo ingegno o buon indicio per 
miglior gli dimofira,& inquetto dei fardelle forme 
ddle artigliarie, ben che varii li modi, Sd^ufino focodo 
che le fon gradi o piccole,pur quafi di tutte a una mede-* 
fima via fi camina & primamente hauete da fapere che far bifogna vno 
tuodello cornea ponto hi da effere laniglianao di legnoo di terra 
iufto,& co quelli ornametidi comici ringroffature che in effodi bron 
20 volete che fieno,& poniamo che tal modello uogliate che fia di le- 
gno.Per ilqiule cercarfideue d’hauereun legno d’abete,che fia d’uti 
pezzo, alia mifura della longhezza&grcffozza cheuolete,fecco, fodo 
& ben fhgionato,& con pochi nodi,o fenza > potendo,&quefto iu;ol 
elfer canto piu longo che non ha da effer 1’artigliana , quanto fono li 
pofamenti da capo &dapiei,doue s’ha da biligare per poteria, come 
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i vn tomo > girare,& tanto piu quato fopra, la doue lia da effer la boc- 
ca,che ui posfiate addattare vna mattarozza perlopraa gitto,8e 
quefto douete lauorare , o far lauorare , a tondo , o a faccie,"o a uol- 
to,o imezzefaccie,comepiu vipiace.&conogni diligenza & ofler- 
uaza delle fne mi(ure,iuftisfimamete partito, & appreffo fi deuen met 
tere fopra dui bilighi fermi in terra vn da capo & vn da piei, come far 
fi coftuma agli fpedoni de gli arofti come qni difegnato vedete. 




Et fatto qlto doue volete che fia la bocca, & da piei,doue fi da el fuo- 
co>metterete,effendo a faccie le cornici, di pezzi,che fconfitte,quado 
voitirarete tal ftile fuordella forma , fi lasfino &reftino nella forma 
fatta di terra, & cofi manichi & fregi, o altri ornameti,che fopra aeffo 
modello hauefte meffo.Ma pria,perche fi facci da piei la comtsfion dei* 
laculata,fareteo diterraodilegname aggiuliatabe con ieuo o cera 
vna rnota alqto accopagnata,tre dita grolla,& vn diro o piu maggio- 
re dei diametro, o della circonferetia delle cornici che foti da ptei alia 
parte piu groffa deil’artigliaria,& appreffo a poto fopra al tagho della 
cornice della bocca , fimilmente farete vn palione,o matarozza,che la 
chiamiate.Perchepoi dibronzo alia bocca dellartigliaria habbiper 
tal qtita di metallo carico, & perche le reda graffezza di ihgwoacrc, 
che habbi a far venire piu fi fla & falda,& fopra effa a ponto farete vna 
altra ruota pur accapanata,ma al contrario & menore di qlla che face- 
fte da piei,& qfta v’ha da effere la incaftratura & guida dellania come 
quellaltra dei cuiaccio.Ma tutte due fieno addattate fotto co cenere, 
o con feno,coe anco le cornici della bocca , accio clie qdo fuor fi tira 
Jo ftile»fi lasfino, & anco li farete dui manichi tondi & longhi coe due 
rnlli alqto verfo rartigliaria,accapanati.La mifurade quali e la groffez . 
za & longhezza,e il diametro della palla dell’artigliaria,anzi a difcritio 
ne,&qfti conduechioui longhi fi coficano , da poterii, fatta la forma 
di terra, facilmete a voftra polia cauare, & fi metteno in capo alii due,. 
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quinti di quato hi da effere longa tutta lartigliaria,ton)inciado la mi 
furada piei , & (equendo anco per fino a luoco doue vengano li rin- 
forzi,ouer ringroffature chefi chiamano,& dapoi quefto modello in 
cenerato con cenere di bucato fottile , ouero con feuo, o con altro 
graflo,hauedo prima da capo & da piei,be ragguagliate, o con feuo o 
terra fatte iufte le voftre ruote, ledaretedi foprala prima mano con 
vn pencio di luto fottile, & fe non v’e fotto feuo o cera , che s’habbi p 
el caldo i liquefarfi & i guaftare,gli potete fubito dare il caldo dei fuo 
co pche s > afciughi,& fimr cato piu pflo la forma,fe non la laflate afeiu 
gar da per fe al !ble,o al vento, ouero alfaere coi tepo,al maco fino al- 
ia feconda o terza madi terra, & cofiafciurta 1’adarete ingroflando p 
fino appreflo a quato vipare.Tal,checome fiiretealla penultima,via- 
uolgerete di fopra vna mano di filo di ferro di due dita in due dita di- 
fcofio 1’un dall’altro,& cofi fatto ancora li darete vna mano piu di ter- 
ra, accio fermi ii filo,& afeiutta che 1’hauerete con otto verghe di ferro 
o a'mc (ei,longhe qto tutto la forma , & con tati cerchi pur di ferro, 
che mesfivnterzo oal piu vn mezzo braccio difcoftofun dalfaltro, 
armino tutta la forma,& la faccin forte , legadoli & flrignendoli bene 
con le prefedi lor medefimi,o con hio d i ferro, & fopra a queftaanco 
ra metterete vn’altra ma di terra, accio che tenga piu ferma tale arma 
durapiualli fuoiluochi,& in qfto effetto vi cofortoddouervfareogni 
voftradiligeza , perchemolto iporta per ficurta delfopera voftra ar- 
maria forte, & fatto quefto benisfimo la feccarete,& appreffo per tut- 
to le darete vn buon caldo di fuochi carboni, o di legna, per fino a ta- 
ro che pefiate chel fia penetrato dentro al modello, & che habbi al tut 
to disfattele cere,o’l feuo,& dapoi con taglie ,operforzad’huomini 
la fuleuarete delli fuoi bilighi,e con vn trane aguilad’ariete peoterete 
la ponta dello ftile,che era biligo,hauedo pria leuate le fupfiuita della 
terra, & cauati li chioui che alciia ptetenefi'ero>oaltti ferri cioe mani 
chi,ouerle cornici mouedo tutta la forma , la parte auatichee fuori 
pcrcoterete per cotra a vn muro,& cofi (e n’ufcira fuori lo ftile che v’e 
detro,& ailhora hauerete la voftra forma vacua & netta fecodo la dili 
getia voftra,& hauedone bifogno co terra tenera & fottile le rotture 
che haueffe,o fuori o detro,riftuccarete,& cofi hauerete la toica,ouer 
priaforma chefail di fuori alfartigliariafinita.No perdpfettax ogni 
fua pte, perche le maca da cociarui la gogna che fultiene i mezzo Pania 
& 1’altre fue parti, ricocerla,& icenerarla,coe al fuo luoco itederete.M a 
perche no voglio laffareidrieto daaduertirui di tuttele forte demo 
delli, che far volefie,coe fon qlli.che 116 fon tutti di legname, per 116 ha 
uere abeti fi grosfi o fi loghi coe bifognarebbeno . O che pur far fi vo- 
glia todi,&r p maco fpefa & piu iufto magifterio far fi voglia di terra, & 
primamete le non liauefte legnae d abeto che facefte la grofiez za o la 
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loghezza di quel,che hardtedibifogno,fi debbaieftare tatipezzi , che 
per mezzo di comisfioni di chiauarde & colle & cerchi di ferro che fia 
forte in ogni parte>come fe folfe d'un pezzo, Ma per piu facilita.haue 
dofollalonghezza,fibiligaifudue cauailetti, coefacefte al’altro,un 
ftile piu grolfo che potete lauorato grolTamete affufellato , & fopra ui 
fe auolge & copre d'una fune per turto accoltata l’ua alfaltra fin da ca- 
po, Si dapoi fe gli da vna ma di terra,& due & tre & tate , che fi ringio- 
gne al termine della grofiezza a ponto che uolete, hauedola con un ra 
glio d’una tauola iuftamete fatto ben regualiata , & doue bifogna an- 
eor fatte lefue ringrofiauire,horquefl:a uolendo lauorare afaccie,o- 
uero come viteauoltc,facilmente potete, partedo coi fello gli Ipatii, 
& leuando dei tondo,doue fi deue,laterra,& ui tornera come felauo- 
rata 1’hauefte di legname. Ma perche quefia fatta a uolta e forma che 
per batterlo fiile fuor no vfeirebe prima chele rigiognate il termine 
fuo vltimodi fuori,quando farete alia grofiezza de un dico grofio co 
la tauola fopra detta la agualiarete 5c farete polita , & dapoi li darete 
una ma di cetiere,& fopra a efia metterete in una o due uolte tata ter- 
ra che arriui al fegno voltro,& dapoi i quella medefima tauola co che 
girando hauetetal modello regua!iato,o in altra,vi intagliarete da ca 
po in la (ponda di fuori uno fcano che facci il pallone fopra alie cor- 
nici,”^ la ruota per guida dellanla, & cofi da piei 1’altra p da bafio per 
jncaftrarela forma della culata,& volendo far la uofira artigliaria ton 
da vi ltagliarete aneor lefue cornici, fi da capo per labocca,comeda 
piei,aluocodelfuoco,o alii fini de rinfor zi,& acoftandolaal modello 
che fatto hauete di terra,per modo che pertutto tocchi, ilpallonfi 
facci di terra le cornici, o di feno o di terra, alii fuoi luochi farete, gira 
do sepre il modello biligito.e fac edolo a poto iufto coe uolete che fia 
l’artigliarie,& dapoi ognetelo tutto co feuo,ouer co grafio porcino,o 
con quel che ui pare , giradol fenipre alia tauola il finirete , & cofi fat- 
to fe’l uolete ornare di fogliamudi armi,& di fregi,il potete fare,& da 
poi i! coprirete di terra co 1’ordineinfegnatouidi fopra, & cofi anco 
coi battere ne cauarete lo flile . Ma perche nel feccare le terre il fuo- 
co fpegnefhumidoj lempre indentro & ingroflale terre & la cenere, 
tal che ipefife uolte fi dura fadiga di canar della forma il modello.Non 
gtiardate a quefto battetelo pur gagliardamete,che fe no i altro luoco 
liitaccara da quelleceneri che deltequado erauate preflo al termine 
aun dito,& i la parte detro della forma reftaratuttala terra che defte 
fopra per raggiogere,laquale come da unabada 1’hauerete tagliata,& 
toltogli il futletameto circulare tutta lafiandofi uerra giufo,(aluo fe in 
quelle,che hauefte fatte a uolte, no fofier fotto fquadn, ouernelle cor 
nici, che farebbe necesfita con un ferro aognato& longo andarlafe- 
guitando a poco a poco , per non far lefione alia forma . Ma per far 
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che meglio intendiate tal pratica di far le forme.H a ve t e da fapere 
che ogni forma d’artigliaria e di tre pezzi neceflarii , & qual di quat- 
tro, &alcuua alcradi fci,l‘un dcdli tre principalmente e la forma prima 
clu fa il di fuori,gia demoftratoui.La iecoda e l’anima,che e quella che 
fa alfartigliaria il vacua i mezzo,doue fta la poluere , per ilqucle fi tira 
la palla.L’altra e la culata che chiude la forma di fotto>& foftiene tut- 
to il carico dehnetallo,po{fano eflere il quarto pezzo da metter di fo 
pra per guida a chi non l’ufa di far attaccato co 1’animajcome alii fuoi 
luochi ui dimoftraro.e li due che fan fei,fe quefto fa’l quarto, fon li tu- 
ragli>doue e la forma di bilighi.Qui hora lallando quanto per codure 
dperfettione la ronicadi fuori,chc gia fi puo dir fatta , ui disfi che vi 
macaua il metter delferro,che da piei fuftiene lania in mezzo , aneor 
che dler dourebbe 1’ultima parte ch'io ui dicesfi.Ma non fa cafo doue 

10 ve la dica,perche tato e in vn luoco quato in vn’altro,fe al voftro bi 
fogno ve ne feruite,e cofa in vero molto necelfaria da fapere , & ch’io 
fappi non fi fono aneor trouate altre vie miglior da metterlo che quel 
le cluo vi narro, hora la prima , & qlla che mi par migliore e la gogna, 
laquale e vn circolo di ferro,che e largo a ponto quanto e lagrofiez- 
za dell’anima,& ha quattro gabi in croce, chi ve li lalda , & chi fora la 
grolfezza dei ferro, per que bufi pafia li gambi. Tal che per concludere 
ogni vno di quefti gambi entra nella forma di fuori che gli fa palfare, 
& chi a ponto taglia tato della forma quato li bafta a cometergli,qual 
di quefti ferri pigliarete a alfettarevn palmo lottola cornice da piei, 
& fermandogli bene con terra o zeparellete di ferro o fcaglie di lafiet- 
ti,& per far ch’el circulo, che ha da pigliare 1’anima , ftia a ponto a po 
to in mezzo , ulano alcuni ancora far quattro ferri, liquali per quattro 
bufiruncontroaraltropallano nella forma, e da capo hano alquato 
d’una forcella,che forma la parte d’un todo , & quefti firmano in fimil 
luoco della forma che li detti di fopra, & ogniun d’esfi dalla ftia parte 
Ipegnendo appoggia 1’anima & la tengono in mezzo . Alcuni altri ne 
fono che non quefto modo,ma vn’altro n’ulano che in fcambio di tali 
ferri ne fanno vno che lo mettono nella culata, qual chiamano la roc- 
ca, che la forma lua fon due ferri in croce, piega in mezzo chefanno 
vn colmo , e ogni vna di quelle altre parti fa vn pie che pofla d mo- 
do d’un tre(pide,&fopraatalcolmo fon quattro ferri chehannovn 
gabo fitto & ribiadito in quel colmo fatti a modo d’una rocca , anzi 
d’una luminiera piccola , hor quefto ferro fi mette nella culata, & coi 
colmo & conia rocca va in tanta altezza che d ponto arriua doueTa 
nima con la ponra hd da terminare,& 1’aperto foo e tanto largo che d 
ponto abbraccia nella ponta Tanima,& quefti fon tutti gli ordini del- 

11 ferri, che p far tale effetto di tener in mezzo 1’ania, ho mai veduti,co 

me anco penfo in altro luoco diruene & moftrarueli anco con mi- 
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gliro odomche potrodifegnati.HorprefuppoftochehabbiatemeC- 

fo nella forma vn de fopradetti ferri, o rifbiutoni di pigliar qrto altro, 
gliftuccareteatornoatorno bene,& dapoi co vnafpognalegata i vn’ 
afte,o pota di cana,bagnataco aequa, ouerchiare d’oua& cenere di 
gemme di corna di caftrato alporfido fottilmete niacinata,ouero con 
aequa alie macine de vafari tutta laftrofinarete perdentro,&coefia 
riturando certi porarelli,che facimatura, & ancoquaiche volta l’ab- 
bruciameto dellecere& feui,&cofirotta oagiacere benisfimola for 
mapofata,laflarete afeiugare. 

COME FAR SI DEBBENO L’A N I M E NELE FORME 
DELL’ARTIGL I A RI E, CAP1TOLO SESTO. 

A seconda parte della forma per fare 1’artigliarie e 
l’anima,fenzalaquale far non fipotrebbe il vacuo, doue 
hd da ftar la poluere,& la palla per )a quale fpintadal fuo 
co posfi correre & pigliar fuga , che per far tal cofa bifo 
gna hauerdue cofiderationi pcrcheecofa che importa 
molto.Vna fopra a che colal’hauete da fare che la fuften 
ga & la matenga iufta . L’altra di che copofition di terra che regga al 
gitto,& non fiamolto difficile a canaria dei corpo delfartigliarialfat- 
ta , & alia prima non fi troua altro che uno ftile di ferro ii grofiez za 
coueniete atto a fiipportare il pefo della terra, & i no piegar per il cal- 
do dei fuoco & non a (cuoter girando fopra bilighi , o maneggiando- 
lo,& quefto efler vuol piu longo vn braccio, o piu,che non e la forma 
dell’artigliaria,& fia lauorato iuftamente tondo dritto,& bene affuiel- 
lato,& fopra a tutto ogni fua congiontura fia ben bollita & falda. Et 
alia tefta di fopra fia fatto vn calcagnolo bucarato , & anco piu baiTo 
a ponto altermine,cheada feruirealla longhezza della forma, fia vno 
o due alcri bnfi da poffere per esfi pafiare li paletti da legare con la for- 
ma di fuori l’anima,&anco fopra fabricar la rotella. Hor quefto ferro 
fia adattato fopra a due caualletti biligato,che girado,giri iufto,& che 
fcorrer non poffa ne in giu , ne in fu , f acendo vna forcelletta di ferro, 
chesfincaftri da piei in vna incaflratura fatta con vna lima , & una da 
capo.A PPRESSoi qilo s’ha da fare la terra per far tale anima, che fia 
tenace al non sfendere,& ben fatta , &primamente auertire che den- 
tro non ui fia alcun faffetto,& che la fia comporta con poca cimatura 
&affai cauallina rtacciata , & alquanto di cenere di bucato lanata & 
netta, accio fia di neruo frolle & rotta , per poteria poi piu facilmen- 
te canar dei uano deirartigliariaj&fimilmente per potere ancora a 
un tratro cauare il ferro, vi voltarete fopra per tutto vna fune di grofi- 
fez za comune con laflar fcoperto dei ferro a ogni palmo un dito, ha- 
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uendolaprimamenteincenerata,ouero la inueftite tutta di rtoppa di 
canape incenerata ben ftretta con il medefimo ordine, ouero voi fcal- 
datealqto iluofiro ferro, & dapoi il copriretetutto.la groflez za d’u- 
nabuona corda, di cenere di bucato,odi carbon pefto, impaftato co 
unapocad’acquaterrofa,ouercon chiare d’oua,& appflo afciuttache 
le pigliute della voftra terra copofta & ne date fopra vna mano per tut 
to,& co vna pocadi ftoppa di canape lalegarete, & tofiquefta prima 
terra farete afeiugare benisfimo,& i poco d poco 1’adarete ingroflan 
do per fino apprelib alia groflez za che hada dfe il diametro della pal- 
la, fempre ogni madi terra afeiugado benifimo. Dapoi pigliarete vna 
.tauoladi noce od’altrolegname, longa qnato e l’ania,& tato piu qua?- 
to arriui fopra alii fuoipoiameti.per che in esfirhauete da formare, & 
fia di groflez za tale, che quado la terra fegli accofta fla falda,o che nel 
girarde 1’ania no fcuota o pieghi,& da vna delle fiie fponde habbi que 
fla vn taglio fmofluto fotto,& lia co vna palla groflafatto dritto al pof 
fibi!e,& quelta,come u’ho detto, fopra alie parti delli caualetti doue il 
biligo che audza fla co due coflccature be ferma, pero tato difeofto dei 
1’amaquatouolere che la grofleza della terra uega,&girado loflil dei 
ferro fopra alia terra gia meflfa rimettete piu terra, & cofl fate tato che 
equalmete arriui al taglio della tauola, &• dapoi la finirete facedolabe 
polire co alquatadi terra tenera palfata per itaccio ,& finita & be fec- 
ca leuatela de caualetti & anneftatela di quel chedapiei,che nella pon 
ta gli maca,co buona terra a poco a poco,& co fi qn 1’hauerete dei tut- 
to be finita & fecca con cenere di bucato molle tutta la incenerarete» 
& dapoi, al tepo che vorrete gittare,la ricoeeretecon 1’ordine cheal 
luoco vidiniofirano.s o no alcuni maefiri che fortificao le lor anime 
con auoltarui fopra vn fil di ferro lontaodueditada l’un filo afaltro, 
chiilmette detro quado epreflbalfindeUarnaa vn mezzo dito, & al 
cuni ultri, che di tal fortez za non fi curao, dicendo ch’e tal filo a cauar 
1 anima da gra faftidio.lo,non guardado in cio,l’ho viato al’un modo 
& a 1 ultro, (econdo che m’e pai fo,perb lecodo la qualita delle artiglia- 
rie.ANcORA e infra li maefiri di qfia arte certa differenzu non aneor 
riloluta fopra al fare a 1’anime de cannoni da piei vna parte, che fa nel- 
la canna certa differeza che la chiamano camera, perche e a chipiace 
& a chi non piace,& chi fiir la vuole \ vn modo & chi in vn’altro, & fot 
to quefio velame quefii tali moftra d’hauerui detro gra lecreto, & fta- 
no i fu la riputatione dicedo bugie,che no le laltarebbeno li ceruT, co 
!pmettere che delle loro artigliarie no folovfcira palle ma fulguri, leqli 
al fine altro no fanno che qlle che ha fatte de gli altri,& fe lor domada- 
te che ragio lor moue,malamete vi sa re(podere,& peggio di tutti fon 
qlli che fi riftringono nel vacuo della cana,pche fe metter vi vogliono 
della poluere a baftaza,tolgono della longhezzadel corio della palla 
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the e vna delle caule della fua fuga,perche e vednto che quato vna arti 
gliaria e piu loga di cana co piu vigore il medcfimo fuoco manda piu 
di lonta la palla, erano adonque qlli che ftringedo da piei, perche,coe 
v’ho detto,fcortano il pezzo,& anco eran qlli che fi obligao di mette- 
re vna certa quatita di poluere 1 ponto, che fe dapoi non ve la mette- 
no la palla aluoco che ha fatto piu firetto no puo pallare, & cofiifra la 
poluere & efla refla vn certo (patio di vacuita che facilmete potrebbe 
dargradano aTartigliaria. Maal tirare il da cerro, perche la Ipeneza 
ne inlegna che quato piu poluere e in nel luoco ferrato,piu per la rnol 
tiplication dei fuoco ve forza ,& coli anco quato piu in vn mometo fi 
da occafion d’accendere piu anco e vnito il (iio furore , & piu prefto, 
come parte mouente, fuori butta la palla , laqual cola c allartigliaria 
quato piu prefto efce di tormento e piu ficurta . Pero a me pare.vo 
lendo pur far camera, far di qlle checrelcano il fuoco & lacana,& qfte 
fbnoquellechec6certaragioneallargao,&masfimei mezzo piu che 
in fondo a fimilitudine de vn gra d’orzo,ouer quelle che da piei fta coe 
vnpadiglionedi tromba,ouertefta d’unpolzone. Aneor the, dalla for 
ma ftretra in fuori, molti dicano,che quato piu sallarga lo Ipatio del- 
la poluere piu fi tolle dellaforzadel bronzo,cotrte fel termine dipo- 
terglierendere& di farPartigliaria piu groffa lor fofletolro.Alcunial 
tri fon che dicano,che vfcendo de termini a ponto che pigliano le lor 
mifurefe lor tolle di bellez^a,in cheerano,perche ignorate e qllo che 
con rinforzi & ornamenti di cornici non fa coprire quel che ha dubio 
che alia villa dilpiacci vna cola fola,cognofco cheogniunadefle came 
re che facciatenafce quefto inconuetiiente, ch’il bombardiere in cari 
carie non vi puo bene aflettare & riftregner la poluere nella palla , co-» 
•me in vna cana equale.Horqual di quelle forti piu vi piacci,come v’ho 
detto, & anco vedrete dilegnato , in voi fia rimefla la ellettione. 
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MODI DIFARE LA TERZA PARTE DELLE FOR 
ME DE L LARTIGLIARIE CHIAM AT A 
LA CVLATTA. CAPI. VII. 

elle duc parti delle forme delle artegliarie dettoui, 
vi manca la terza che e il far delle culatte,lequali per ef- 
fer vna parte , che oltre che fempre s’adorna di qualche 
fcoltura per far bella lartigiiaria,e quella che failfondo 
& che ferra tu tta la forma, & quella che anco riceue il ca 
ricodituttoilbronzo.Etperofi deuecongran confi- 
deratione& diligenza fare auertcndo a farla forte, fidi terra come 
di legature di ferro, far quefta sufan diuerfe vie,ogni mae— 
ftro fa quella che fi , o che piu gli par breue, o che fi diletta di farle 
ornate & belle,ouer fecondo che anco fon rartigliarie,ouero la com- 
modita dei artefice.Sono alcuni , che fe 1 ’artigliarie fon di forma ton- 
da,fanno il modeldella culatta al torno, o di legname,o di terra, &fe 
fonodfaccielefandilegnamea mano,o di terra a faccie. Al modano 
della tauola,& quel che per forte della forma non vfeifle,il fan conten- 
nere fbtto,6 co feuo ouer tutto di feuo,o purdi cera in modo cheefca, 
&cofi cornici o altri refaltino che vi voglino farlipoflan metteredi 
Iegname o di terra, & cofi ancora li fogliami vi metteno di terra , o di 
cera da potergli con le mani,o coi fuoco cauare.soPRA alqual model- 
lo,habbiatelo fatto come voi volete, vi hauete a metter fopra la terra 
fatta con buona cimatura,& diligentemente i poco i poco ingroflar 
la forma & farla piana fotto,i modo d’un fedime, & fopra addattate 
il mafchio de vna incaftratura che con metta apponto da piei alia for- 
ma grande, come fa vnafcatola nel coperchio torneggiandola con 
vn ferro quando e fecca,o facendolo con vn pezzo di cintino quando 
e frefca,ouero co vn fefio giradolo dal poto dei mezzo fopra al piano 
della forma,leuando il fopfluo co vn fcarpcllo,o aggiognendo di terra 
doue manchafie fino che iuftamente entrafle nel luoco della fua comil 
fura,& cofi fatto, legate la forma bene di fil di ferro a torno , & anco 
1’armatedi vnagabbiadi cerchi & piaftre di ferro gagliardamente & 
riepiete tutti li vacui di terra o pezzi di mattone & terra come vi pare, 
& ftrignetela nellarmadura bene,& cofi dapoi coi fuoco , o con altro 
modo cauatene il voftro mafchio, & harete il vacuo , quale anchor ra- 
conciaretecon terra mol!e,doue bifognafle, & quefta cofi finita e l’al- 
tra parte della forma che vi macaua,& vi disfi di fopra p far tal cofa ef- 
fer tante le viedi fare quate fon gfingegni o pareri di maeftriJo n5 fo 
lo ho praticato tutto quefto fcrittoui.Ma perche fempre mi fon mol- 
to piaciute le cofe ornate,& ho sepre nelle artigliarie,che ho fatte , da 
piei, oltre alie cornici, che mi fon pfe at jppolico^uldatato figure»teftes> 
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fi humane come d’animali di tutto rilieuo,vafi,o fitnil co/e,lequali /em 
pre ho fatte di cera tutte.ouer di terra de boccalai, che fi fanno quafi 
a poto come l’ho volute che veghino, & lopra a defle ho fatta la forma 
ivna delle due vie,& masfime p far la inca/tratura che cocorde vi ven- 
ga a poto al voto da piei della forma prima, & per cio fare ho fatto di 
leg name vn modano vacuo /opra vna tauola co 1’altezza a poto quatv 
ta c 1’altezza della mota che fa it uacuo da piei , & nel mezzo di quefto 
todo piu larghetto da capo che nel fondo ho meflo il mafchio della cu 
lata,& cofi 1’ho coperto di terra & /eguito la forma di tanta graflezza 
quato coportaua tutto il ^ametro della forma grade,&dapoi con 
filo & verghe agabbia di ferroTho ferrate benisfimo , & cofi fatto & 
bene afchiutte 1’ho cauato il mafchio co fuoco,o con graffioli, o altri 
ferri, & a vn tepo medefimo ho trouato fermato,il uacuo della Icaftra 
tura il mafchio della culata,laquelerifcontrata la riconciauosalcuna 
parte uera che nhauefle dibifogno, & per quefta uia feci laculata dei 
Leofante in Firenza,che p effere una co(a fconcia , & hauer il fuo uafo 
di piu di vn braccio,&difficiknente 1’hauerei potutaiuftamente con- 
durre. Ancora p fuggir faftidio& /pe/adi legname.ifhomolteuolte 
fatte fenza tal modello hauendo fatte le culate di terra, come u’hd det 
to & onte co graffo o (euo,& di fopra meflo illuto, u’ho fatto per for 
za di mi/ure & di fcarpello 1’incaftrature . Horper qual fi uoglimodo 
che facciate le forme di tal culate fatte che be comettino , & che le fie 
be fecche & di terra be copolla & benisfimo armate di verghe di ferro 
copofte a modo d’ua ftella,& ripiegate a gabbia & \ ogni tefta di ferro 
fia vno oncino volto in giu,& co vno cerchio buono a torno a modo 
d’una cefta, Auertedoui che non uincrefca fadiga,ne /pe/a i farla bene, 
pche fpefle volte & pii carico & pii caldo s’apreno dentro come una 
mela granata, & benche p tali sfenditure il bronzo no efca fuori,fa che 
roperatuauienguafta&di mala forma, &al fine p forzaditaglioliSc 
icarpelli con gran difficulta e dibifogno ridurle,& per cocludere,al fin 
la incenerarete,& quado gittar uoleteda metterete d ricocere,nel mo 
do ch’al fuo luoco ue infegnaro,& come fi coftuma, 

MODO DI FAR LA ROTELLA OVER TAGLIERE 
PER CONSOLIDARE L’A N I M E IN MEZZO AL 
LE FORME DELUARTEGLIARIE NELLA FARTE 
DA CAPO. CAPITOLO VIIL 

B L A rotella non farete i un tratto ch’al /uo luoco ve 
ghi fatta con ramainfieme, e di necesfita farla da per- 
/e , & tal co/a fi fa /pianando fopra una tauola , o altra 
cofapiaaa,una piaftra di terra gro/Ta & l’arga,(econdo 
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ilaruotachefacefte alia mattarozza dei model primo deU’artegliaria,'' 
Sc co vn ferto a poto fegnadola, quado e fecca,& dapoi tagliandola co 
ifcarpello o rafpa, nel uano da capo iuftamente la cometterete,& fimil- 
Imentein mezzo apontoapontodiquefto tal tondo di terra, faretc 
pun foro iuftamente tanto largo quanto e la groftezza dellanima . Per 
jilquale merta nellaforma al fuo luoco la rotella,& dapoi p il foro d’efi 
Ifapaflataranima uadi iuftamente per mezzo la forma , tal che habbi 
. caufa di a trouare il circolo dei ferro che da piei alia forma, per tale ef~ 

I fetto mettefte s & come tfho detto di fopra,fe non lafate IfiemecoTa 
mima attacata, e dinecesfitd jpcedere perii fopradetto modo . Mafe 
i far la uolete con 1’anima attacata,che piu mi piace, perche fi fapiu iu~ 
i fta,fifa nel taglio della tauola,che dgiuftaratiima,da capo una intacca 
tura che ripiena di terra fa aponto il rilieuo che empie il uacuo di fo- 
pra matarozza. Alcuni altri fotio che fopra a un legno todo della grot 
iFezzadeH’anima, aponto ui fan fopra un mozzon di terra, & feccafi (e* 
i g.i,oiter co un ferro fi torneggia,& fene caua uno,due,tre,o quattro,& 
i quati hauete dibifogno di tale rotelle iufti da comettere d ponto d luo 
ico .perche glihauete fatti. Ancora fiportan fare con un cintone inta- 
gliato in una tauola & girado con terra molle fare d ponto tal ruota. 
Aneor far fi potrebbe formadolo in una forma fatta tonda iufta alia 
gradczza con unrileuo tondo in mezzo che facefteil bufo delfentra- 
ta dellanima Alcuni altri iono che per metter nella forma iufta tal ani 
ma,non adoperano,ne rotella, ne ferro alcuno , maformano ilbiligo, 
quale fanno d ponto della grofle^a ch’ha da effere l’anima.Maquefti 
poflan mal fare la mataro^a,& anco bifogna che faccino gli gitti & li 
sfiatatoi basfi,& per cato dellauoro>chefecondoilparer mio, nofon 
ne cofi buonijne cofi ficuri* 

MODI DI CONSOLIDARE L*A N I M E NELLE FOR 
PI£I D ELL’ A RT E GLI ARIE. CAPI. VIIII. 

Ncoka che v*habbi detto auanti di confolidare 1’anime 
nel capirolo di fjr le forme prime deH’artigliarie ,pche 
meglio & piu ordinatamete 1’ititendiate , ue uoglio di 
nuouo qui fuccintamente replicaruene,pche e cofa che 
importa aildi alfutile dei patrone Si alfhonore ancora 
dei maeftro. Perche chi non colloca 1’anima inme^o fa 
1’artigliaria debile & anco tirar non puo dritto ,&moftra grande im- 
peritia dei maeftro , & per concludere } e effetto molto necertario il 
farlo bene,il primo di quelli che tu disfi e un ferro 1’argo un dito,fatto 
f circolo che ha quuttro bnichei croce , Si queln’hd tre , & qftofi met- 
te da piei d un palmo o mez^o braccio idecro nella forma lu,doue co- 
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mincia 1’ultima cornice, & qfto mifurado i poto fi cofola i mezzo dei 
diametro , & le branche fitte nella terra & bene ferme co zeparelle di 
ferro o fcagliette di mattone che niete fi mouino.Paltro modo e quat 
tro ferri che habbino da capo ogni vno vna forcella apta , di forte che 
facci vna parte dei todo,& qfte fimilmete I quarto, aneor che no il fac 
cino intiero,fanno vn circulo mi furato della groflezza dell’anima.Li 
gabi dellequali comesfi nella terra fimilmete come 1’altro fi fermano, 
L’altro ferro chepur perritegnodeiranima e quelli che alcuni coftu- 
mano di fare che fon duo ferri torti d guila di vn mezzo areo, & doue 
caualcano e fitto vna rocca di quattro ferri, che tato ha d’aperto qua 
to il diametro della groflezza deflamma , & quefto fi mette nella cula 
tadentroilmiglioreditutti,lecondo il parer mio, e il fare vn circolo 
co quattro cauichi di ferro,ch’el pasfino p quattro bufi , & mesfi nella 
forma, & li cauichi di fuor fien bucarati.per liqual bufi fouiene il circu 
lo atirarein mezzoaponto.equaldiqueftivi vengabend’ufare.PE R 
rifcontrofimettedifoprala rotella di terra bucarata derauiauanti. 
Potrebbefi ancora in luoco di quella nel vano della matarozza , o piu 
alto, o doue volefte,commeteruiiuftamete,vn’altro fimil ferro gogna 
to,comedapiei facefte.Beched me ( attefo il maneggioche fi fadelle 
terre, carboni,& polueracci,)mi piace piu 1’hauer la forma coperta dei 
la rotella, che icoperta,come larebbe coi ferro detto , che anco che mi 
piaccial’entrateampie,mi paiono aneor pericolole, per varii inconue 
nienti & masfime mi parebbe quefta.Pero laudo la rotella fatta da per 
feoattaccataalPanima.Delli ferri da piei dettoui tutti mipiacciono 
piu, che qllo che fi colloca nella culata.Perche mi fi moftrano due diffi 
culta 1’una che prima che metti dentro 1’anima nel fiio luoco bifogna 
mettere alia forma la culata & ferrarla,& dapoi per mertere Pania git- 
tando vn poco di candelletto di cera dentro accefo,& con ingegno & 
patientia bifogna maneggiarfidi fopra,& perveder il fondo e di ne- 
cesfita ftare a gitto aperto.Doue facilmente e posfibile che a cafcarui 
pofla terra carboni o qualche cola dentro , & cafcando aneor che ve 
la uedefte bilognarcbbe che lavi ftefle,o rifarfi,che in niuno de gli altri 
modi puo co fi interuenire.Anzi m’e piaciuto fempre auati che fi met 
ti al fuo luoco la culatta far ferrare no folo tutti li gitti & sfiatatoi con 
floppa,ma far coprire & legarui anco vn panno lopra. L’altro incon- 
ueniente che potrebbe eflere che alzafle alquanto piu dei douere coi 
caricare vna banda dei pofamento dei trefpide. Ancora che p ficurar 
fi di qfto fi fan le brache della conocchia longhe & 1’anima loga a pon- 
to quato ha da eflere della rotella a doue nellartegliaria ha da eflere il 
buco.Hor,come coprender potete.la forma quado vi s’hadametter 
detro Pania fta mefla l vna fofla, auati ilfornello, cupa quato e efla,& p 
di fopra co vnataglietta vi fi mette Pariima,come a fuoi luochi quado 







DE GJTTI, ET SFIATATOI D ELLE FORME.IN 
VNIVERSALE, CAPITOLO. NONO. 



G n I forma, di che co(a la fia, volendo empire il suo va- 
cuo di bronzo, o daltro metallo, ha bisogno d’hauere» 
secondo la materia conueniente, entrata,& co fi anco e 
di necesfita che 1’habbi e suoi sfiatatoi,o volcte dire ipi 
racoli.Perche niuna cosa(ben che la fia chianiara vacua) 
e che la non fia piena d’aere ,& hauendoui a entrare il 
bronzo fufb » materia per la fua ponderofita repentina, calidisfima 
comefuoco,o piu,& anco grofla, & fcontradofi nell’aere,che e nel va- 
cuo di tal forme,faria de necesfita per trouarfi (errata, o che la non ce- 
deffe l’entrataal bronzo , o che la crepafle le forme per vscirsene , Sc 
cofi , per tale alteratione , uerrebbe male il voftro gitto , come per 
esempio potete vedere, quanti gorgozzi& violenza demoftra,(eauie 
ne che vn poco gagliardo diate 1’acqua , quando d^fla volete empi- 
re vn barlotto,o altro vaso , chabbi 1’entrata lua firetta , & pero pen- 
sate quato piu il bronzo l’ha da fare, quanto e piu contrario alia natu- 
ra delfaere che non son le cofe fredde,molli,& fottili, & pero e di ne- 
cesfira dare da vn canto letrata ala materia terreftre & al fuoco, & da 
1’altro 1’uscita alfacqua & a! aere accio che ienza ofiacolo della voftra 
materia liquefatta fia pieno in ogni parte il vacuo della voftra forma* 
Ma anco appreflo a qucfto,vsar vi bisogna vna certa diferetionepri- 
mamete di rnetter letrata i luoco che facilmete il metallo p tutto cor 
ra& che dimano in mano, secondo che s’cmpie,i se medtlimo fi vega 
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earicando,p dare occafione che quel che e fpinto vadi a tutti gli eftre- 
mi& foctili vacui che fbn nelle forme, & anco voi co larte aiutarete» 
con fare alcune vie vacue , che a que luochi.che dubitate che da perfe 
notivandaffe , che delta maffa magiore ve ne portino , & volendoui al 
fermo ficurare fateui vno sfiatatoio , che venga fin da capo fuor della 
forma.Et concludendo, quanti piu sfiatatoi farete alie voftre forme, & 
1’entrate larghe,hauendo ben fu(o,ficuro (arete ehabbi da venir bene 
il voftro gitco.Nc circa d quefto altro dir vi fb ne polfo. 

DEL RICOCERE LE FORME DA GITTAR BRONZr, 
IN VNIYERSALE. CAPITOLO DECIMO. 

Avendovi ananti demoftrato come (i conducano 
le forme delle figure,& aneor quelle deH’artigliarie . Al 
prefente.per volerle gittar di bronzo , vi vo dire come 
di piu tal forme adattar & di fporre hauete, accio che a- 
micabilmente & lenzaalteratione riceuino lefufion de 
metalli, nelliquali, come soche comprendete.eflendoui 
introdottada’lfuoco,eome ne quando fon fufi, vnaattual & intenfa 
calidita,& fatta quafi materia, di natura contraria dei fuo primo efier. 
Anzi, comeso che fapete,che tutte le cofe calde (ondidiretto inimi- 
che d ogni freddo & humido.Per ilchc effendo la forma di terra>& co- 
me fapete , effendo la terra per fua propria natura fredda , & p 1’acqua 
che per lique farla & ridurla maneggiabile & tenera vi fi mette , viene 
anco>oltre drhumiditd.d moltiplicar in maggior freddezza.Perilche 
e di necesfita,(e goder volete li friitti deH'opera& delle fadighe voftre 
piu che fi puo delluna & dellaltra cofa liberarla , perche due contrarii 
allogiar non poffono infieme,& cofi per far quefto , come a loro op- 
pofito.fi ricorre agli aiuti & forza dei fuoco.col mezzo d’uno effetto 
che 1’uno & 1’altro ne fcaccia,& quefto fi chiama ricocere. Perche altri 
menti, come la ragion vi moftra, & Peftetto maggiormente vi demo- 
ftrarebbe.fenza grande alteratione il bronzo fufo dentro nella forma 
metter no potrelte.Perchc come fapete,doue fi troua il freddo & l’hu- 
mido rinchiufo,& vi (opra auega il caldo fi couerte in vn vapor aereo 
groffo & ventofo,che con effetto non fol farebbe atto a opporfi di no 
laffare entrare il bronzo . Ma anco con la humiditi & molta fua fred- 
dezza di molle & liquido vincendo la calidita violentemente locata in 
materie acquofe & terreftri,difpofte a ritornar nel primo lor effere, fri 
gide & dure diuerrebeno.Si che, per cocludere,e di necesfitd ricocere 
ogni forma che fi vuol gittare.pfuggire q pericolofi ribollimeti & gra 
di alteratio,che fail brozo fufo.pilqual, oltre alpatir che farpotreb- 
be aila forma, farebbe aneor chel voftro gitto intero no verebbe, & ic 
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j pur con grande sforzamento di materia il veniffe/arebbe per dentro* 
& forfe difuori tutto bucato,& fpognoso, & p tal luo rnolto ribollire 
: & schizzare & saltar fuori darebbe occafione al perder della materia 
molta.Ne anco pafiarebbe forfe oltre alii pdetti dani fenza voftrapar 
i ticolar offefe,o delli circo nftanti.chep voftro aiuto,o p diletto di ve- 
der vi fi trouaffero.Si che per concludere, voledo gittar fenza ricocere 
& be ricocere,farebbe vna ignoratia manifefta.Hor quefto tale effet- 
l to,fecodo li lauori & oppenion de maeftri,fi va facedo.Ma comunemc 
I te tutte le forme.o per difuori,o per di detro, fi ricoceno co carbone» 

: o co fiamedi legna fecche,c6emeglio viene alfartefice. Quelle delle fi 
gure per necesfita fi ricoceno per difuori,perche no v’c modo di po- 
1 ter metter detro il carbone, ne vi fi deue , neanco di far p affare le liti- 
gue delle fiame,p effer luochi ferrati & fenza efalatoi,& cofi anco doua 
fono li vani ftretti & tortuofi,coeI quellifi vede,& quefte qnfi voglio- 
no ricocere fe lo fa vn ritegno d torno ditefte di mattoni vn qttro di- 
ta lotai della forma, alto qto e la forma, & s’epie di carboe p fin qto nc 
tiene,& di pur aco fi fa colmo,& I efTo apoco a poco mefloui il fuoco 
& p tutto acccfo fi lafia cb fu mare il carboe p fin che da fe fi Ipega.Re- 
cordadoui, che do ue fi puo,p effetto vtile,fi die fare a capo alia forma 
vn foro, che facci vn e(alatoio,acciochelhumiditd cacciatadal calor dl 
fuoco pofla facilmete p quello efalare.ALCVNi altri fono che vfano di 
fare vn for naciotto co terra murato a to rno & fopra quafi chiufo con 
vna volta piana, & co fiamedi legna apoco d pocole ricoceno,& altri 
l modi di ricocere le forme delle figure no ho ne veduto,ne intefo. 
QVelle delfartigliarie cofi,come fon trepezzi,in tr.e differetiatimo 
di fi ricoceno,o in due.almanco la forma maggiore, il pezzo primo fi 
ricoce co legna fecche p detro, & anco s’ula di farlo 1 due modi,& l’u- 
no e che fi mette la forma d giacere,& detro co legna sottili & fecchc 
I schiappate p longo se lo da tate de fiame di fuoco che fieno per tutto 
l infocate & rofle,che i spatio di tre & di qttro hore qfto effetto fi fa be 
nisfimo.ALCVNi altri sono che coceno tali forme p ritto , mettendo 
I le iopra a vn fornelleto fatto per tale effetto, che habbi vn bucco I mer 
eo largo la terza parte dei diametro di tutto il todo dei vano delle for 
me,accioche p qllo le fiame entrino detro & vadino p il mezzo tutto 
i il iogo della forma fin da capo,senza pcuotere neffuna delle bade, per 
i che doue toccaybruccia la terra , tk offende la forma, & cofi cotinuado 
p tal via il fuoco fi vien tato a scaldare che tutta la forma benisfimo fe 
infuoca & fasfi roffa . In che fi tien tanto chelefiammepasfino ga' 

: gliarde per Ia bocca di sopra, & allhora sat a cotta per tutto vna grof 
I fezza di cordadl che cofi effendo ,& hauendola di (opra con qualche 
cosa turata , fi lafia freddare. et a v e r t i t e che nel dare il fuoco» 

; che piu prefto fia poco & longo, che repentino, & troppo. 
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E T ANCO auertite,doue ricocete,che le fiamme non piglino vento» 
perche darebbe causa di colar la forma & a guaftarfi,ouero a far p de- 
tro grandi sfenditure,& quefto il modo delli due, qtiado me occorso 
ch’io son andato vsando,& perpiu mia comodita, quando fon ftatele 
forme grandi ,1’ho sempre ricotte deutro nella folia, & anco sempre 
quelle forme,chep causa di commetterpezzi ho lianto a maneggiare, 
ini fon ingegnatoricocerleiniuochi manco fcomodi che lio polluto. 
Perche la terra ricotta facilmete frange, & fratita co difficulta li racco 
cia.Ne circa al ricocere quefta parte, che fa il difuori dell’artigliaria,vi 
fo dir akro,cheqto v’hddetto.L’ANlME,chefon delle forme lafecon- 
da parte,a volerle ricocer bh, fi mettcno d giacere in terra, pofate so- 
pra a tagli delle grolfezze di mattoni mesfi a trauerso,vn mezzo brac 
cio djscofto Fun rnaton dal’altro,& che ftia con Farchipedolo benisfi- 
nioi piano, accio che’l fuoco tirandola terra, il ferro, che e detrop il 
caldo facecdofi piegheuole 1’anima non fi torca, il che auiene speflo a 
chi non ci auerte & dapoi datorno felo fa vn ritegno di mattoni difco 
flo treditada ogni bad:i,p tutto, q.to fi ftede lalonghezza fua, e s’em 
pie di carboni, & dapoi vi s’appicca i! fuoco, & fi lalla a poeo d poco be 
neinfocare,aggiognendoui fopra carbone doue vedefte cheFanima 
folfeftata ben coperta,& lalfandolo cofumare fin che dura fenza toc- 
carlo per fin che da fe fi Ipegne. Dapoi, edendo tanto refreddata.che ia 
fia be maneggiabile,fi piglia netta,& riftucca,doue bifognafie &. fi rin 
cenera con cenere di bucato & chiare d’oua,& chi la ftempera convi- 
nci chi con aequa, & poi fe non e legata fotto, di filo di ferro fi lega 
di due dita in due dita,o maco,& cofi e dei tutto finita da poteria met 
ter nella forma a fuoluoco ho de llan i me aneor vedute rico* 
cereper rittoavnmaeftro Genouefe,che non fi fapeua guardareche 
nel ricocere le non fi torcelfero,& quefto le impiccana per difopra,co 
vna buona ligatura di filo di ferro, & d torno vi faceua di lamine di fer 
ro vn gabioncelloako vn me^zobraccio , & lotto ripiegato per fino 
alia groflezza delFala tutto di bufi fotto & da fiatlii forato, & lo empi 
uapiendi carbone, & li daua fuoco, & dapoi ds mezzo braccio in mez 
zobraccioFandauaper tutta lalonghezza ricocendo , ingegno cer* 
to da burlarlo, perche, oltre almetterci piu tempo & maggior fadiga» 
creder aneor non polfo che ricocefle bene,neequale ,che tal cole no 
gettino tutto ilcontrario.ifALTRA parte,che fonole formedelle cu- 
late, che d volergli reccocere,fi metteno in terra fpianati , & d torno fi 
fa di tefte di mattoni vn ritegno alto fopra 1’orlo della forma due dita 
& il va tutto folo,doue hada entrare il bronzo, s’empie di carbone, & 
vi s’accende il fuoco, & tanto dentro vi fi mantiene che vedrete effer 
be rolfa & bene infoc3ta,& cofi per tal via fi ricoce.A ncora fi fa vn 
drcolo di tefte di mattoni & sempie di carbone, & Yifi metteil fuoco. 
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& come vedete che fien bene accefi, vi fi mette lopra la forrrta della vo- 
ftra culata,voltado il cauo verfo il fuoco,ma tanto alta,che a tre dita no 
tocchtil carbone, & luluatcgli fronti deile comjlUire lenzaricocere, & 
cofi,come fi coftumadalTiiteftare ilfuoco,perfinoche da se fi fpegne. 
Por reste ancora, adittado le forme volte lopra alie tefte di mattoui, 
come v’ho detto,ricocerle con fiamme di legna lecthe, & que fi i fono li 
modi che fi coftumano nel ticocere,& in bendilporre le forme deTarti 
gliarie,e ogni altra forma di qual fi vogli co(a»lecondo la c6moditd,vo- 
lere,& potere de maeftri.LE qvali forme, hauedole cofi con Jotte,vi ri 
cordo, che quado levoletegittare,vediai'e che le fien ben fredde,& lep 
ricocere han fatto rottura alcuna o terra male attaccata,op il tirar,che 
fanno tnoltep natura, op veto, che nel refreddareThabbi pcoiTe,benifsi 
mo lereftuccate co ftucco fatto di chiared’uoua,matton pefto,& calci 
na viua, ouero in fcabio di mattone terra di forme ricotte & gittate.ET 
di p oinette dentro Sc bene (poluerate fofiadole co vn mantachetto, o 
canon di cana,le darere vna man di cenere p tutto di geme di corna di 
caftrato fottilmete macinate in fui porfido, ouero con la pila de vafari 
co la macina grofTa & aequa. Et c o s i fatto rifeotrate eo diligeza tutti 
li pezzi ii lnochiloro,le p cafo alcu nel ri coce re hau efle variato.reduce- 
telo coralpao ferro che tagli,o co altra cola che inftamenteritorni.Er 
Es s en d o forma dartigliaria , quale p necelsita gittar,p piu ragioni , fi 
dene p ntto.fi coeauanti gia v’ho detto,fi fa vna folfa.oucr pozzo che fi 
chiami,auati il forno della fufione,cnpaqto e lalonghezza della forma, 
& tato pni,qto,mefTa la forma al fuo luoco.appoto fia vn pedete da l’u- 
fcita dei forno alia forma chel brozo facilmete correr vi polfa, & in qfta 
tal foffa,elsedo lavoftra forma grofla & mal maneggiabile,(e nel ricocer 
detro no ve la mettefte,Mettareteuela al plente, & melTa,vi collocarete 
1’anima al fuo luoco che ftia mediate la rotella di.fopra,il ferro gognato 
di Ibtto ben ferma,& appoto appoto nel mezzo dei vano>& apprelfo tu 
rate li gitti & sfiatatoi co ftoppa cogiogerete co la forma maggiore la 
formadella culata,iiluoco della fiiac6mifsione,&: vedete che p tuttele 
pti iuftamete (erri, & a gli oncini dei armadure al corrario l'un de 1’altro 
riuolti,qli a gli cftrcmi di tutte le forme che co altre s’ha da cogiognere 
e di necelsita fare con filo di ferro d piu doppibenifsimo legarle,& con 
auoltarloco la pota d’un ferro vn poco torto piu infiemela rillrignere 
te,& tal legatura farete piu forte.Er cosx, fe no hauetefattala forma 
dbilighiinfieme conis prima forma che di fuorvenghin ferrati co due 
piaftredi terraricotte fatteappofta,ouer co due mezzi mattoni arrota 
ti infieme & (pianati gli turarete & co due croci di ferro a loro oncini li 
milmete,come la culata,legarete 1’uno & 1’altro luoco ferrando benilsi- 
mo. L’an i m a fimilmente coi mettere vn buon palletto di ferro nel bu- 
fo, che facefte fotto al calcagnolo nel ferro delanima , & fe fon due che 
attrauerfino , & anco auanzino da ogni banda da capo la forma con 

M iii 



LIBRO S ESTO 

filidi Ferro fimilmente a 1’armadura della forma glilcgarete,ouero cotT 
due o quattro buone ftaffette, pur d efla armadura attaccate , farece le 
ponte di e(Fe ben pigliare, accio che ficuramente con 1’animo ftar potia 
te che tal anima habbi per forza a ftar nel mezzo,&: che per niu modo 
dal bronzo fufo,come e fua natura far a tutte le cole, in collo folleuare- 
te,o forle trarla fuor della forma per alcun modo non polsi, come gia 
a meeinteruenuto,&ddegli altri maeftri aftai,ch’io vi fapreidirc.Hor 
qfta tal forma con tutte 1’auertenze dettoui coli acconcia,& tutte le co 
milfure con terra molle o altro ftucco ben ripiene & ben riftuccate , & 
alligitti&sfiatatoi ne luochi proprii formati,pche piu turino appoto 
Litto li loro ftropagli di terra & fecchi,con efsi, o pur con ftoppa, ogni 
entrata terrete benilsimo turata,& anco ppiu cautela, pche piu copra, 
vn panno fopra vi legarete. Attefo che facilmente p il molto maneggio 
di cofe potrebbe,fmouendoli gli ftropagli„no tronado ritegno , entrar 
nella forma terra, fafTetti,o carboni, o qualche altra cofa,fe non a cafo,p 
man d’un trifto,che nocer vi vole(le,& coli,quado hauerete la forma vo 
ltra a tal termine codotta, vi coforto d quato piu prefto potete v’inge- 
gniate gittarla, accio no piglidalla terra humiditaalcuna,alche e mol- 
to dilpofta.Horqfta,oqde,e{fendo piu forme nella folfa dettoui 1’adat 
tate p cotra lefcite de! brozo,mettedo li lor gitti chep vn canale riceui- 
no il brozo fufo,& auertedo che’l fondo della folfa lia duro, che calar n5 
polia p il pefo,& mella forma la voflra ben dritta, S o p r a a ogni dilige 
za vi ncordo che facciate che c5 pilloni la terra a torno a torno le fia be 
nifsimo calcata, & co li coipi fata dura,laquale a fuolo a luolo di tre dita 
i tre dita,o poco piu,mettedo di terra minuta p volta andarete co li det 
ti piftonibattedo fenza ril])armiodi fadigap lino che di detto terreno 
be caicatoSc be ferrno haretepienaal par dei forno tuttala folfa. Et ac- 
cio che meglio infieme tal terra lia(lodi& vnifca eller vorrebbe alqua 
to humida,mano molle,pche,(e polsibil folfe, farebbe bene che in qfto 
atto diuentalfe vn mallo di pietra,& hauendo coi modo detto coli pie- 
na la folfa farete infra la forma & 1’efcita dei brozo dei fornello vn cana 
ledi mattoni,o docci, murato di terra largo vn quarto di braccio , alto- 
altretato,& lo incenerarete, & dipoi con carboni o legna il ricocete be 
mlsimo.accio che quado vedrete il brozo effer fufo & ben difpofto,ca^ 
uadol p tal via pcodurlo al gitto della forma, no habbi da fentire alcuna 
humidezza,nefrigiditd,& coli fatto qfto, &ricotto aneor la coppa,ve- 
dendo il voftro brozo alia vera & buona difpofitione fua della fulione ar 
riuato; Netto il canale &la coppadel gitto da ogni minima cola, pco- 
tedo co vn ferro nel bulo dei voftro forno, che p efeita e adattato, fuor 
come vn olio il farete venire , & coli empirete le voftre forme di ligure 
d’artigliarie,di Campane, o di qual li voglia altra cola, che lieno,che fat- 
te hauete,& coli con tal ordine procedendo in quefti effetti lenza error- 
re haurete/econdofincento voftro, el fcuctoddle voftre fatiche» 
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AVERTENZE ET RISPETTI CHE SE H A' D’H AVE- 
RE IN FARE UARTIGLIARIE. GAP. XI. 



Arendo mi che 1’artigliarie nelfarti dei gitto fieno 
di maggior importantia che alcunadellaltre cole che in 
effafifaccino,&chepiulelericerchi vn certo diligente 
antiucder,perelferfuggettea molteimperfettioni, delle 
quali , ancora che largamente <o ve nhabbi detto , a piu 
corroboratione, vi voglio hor qui rephcar certe auerten- 
ze vtili & necelfarie . Perche a me non e conceffo d’una materia che hi 
molte parti il poter per tutte convno fiato pienamente paflar . Pero 
non vi dara faftidio , aneor che vna medefima cola rilentiate narrarui, 
perche non lari lenza codicillo di qualche cofa al propolito,& per que 
Ilo ho formato il prefente difcorfo,& l’ho chiamato auertenza,la prima 
dellequali e di far if modello doue fi edifica fopra la principal forma dei 
1’artiglierie , & quefto hauete d’hauer piu che dalcunaltra forte di le- 
gno vno abeto fecco & ftagionato longo & groffo , quanto fi ricerca i 
1’artigliaria, & piu di vantaggio , come hauete intcfo,& reintenderete, 
& quefto perche e legname per natura dritto fopporta bene il pefo, ne 
perfuoco,neper humiditidacquao di terra non ftramba, comelaltri 
legni,&per concluder,di quefto, quando fi puo far,fideue far il ftile,la- 
uorandolo a ponto neUelfer che far voletel'artigliaria,&lo biligarcte 
fopra a due caualletti fatti in terra, & lo farete tanto piu longo, quanto 
v’auanzi dapiedi fuor dei biligo,da poter attacar vna lieua per poteria 
girare, & da capo aneor tanto che potiate far ilbiligo & le cornici far 
la matarozza, & quefto, o tondo, o a faccie dritte, o a faccie Ipezzate il 
farete lauorar giufto con pgni fua mifura a poto come di bronzo 1’arti- 
gliaria volete che venga. Puolsi quefto ancora , no hauedo legno tanto 
grolfo,che fi cauino legrolfezze,ingrolfarlo di fopra, le non di legno, di 
terra, & comefefoifedi legno lauorato i poto, ancora cafo che folle in 
luoco,doue hauer no potefte abeti,& fe gli hauefte,fe no fulfero alia 16- 
ghezza.ne alia grolfezza baftati, bifogna co incaftrature anneftarli & co 
cerchi di ferro & incollature bene fermarli, & fe d’altro legno far vi bi- 
lognalfero la quercia fecca e migliore,& anco con il caftagno , & con il 
pino ,& conii cipreflo far fi poflono ,maquefti vogliono effer legati 
per il mezzo,& volto l’un capo contra raltro,ouer con altra Ipecie di le 
gnofimileaccompagnato, 5t dipoi con colla di formaggio incollati 
bene & bene confitti, & con quattro,o lei cerclii di ferro alquanto lar- 
ghetti fieno bene ftretti & bene legati,"& dipoi fopra a quefto, volendo 
far il voftro modano di legname, vedrete d’hauer tauolette de abe- 
ro lenza nodi, & a modo di doghe de leuti ve 1’andarete fopra com- 
ponendo, Et v o t e n d o l o far di terra, & non di lcgna< 
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me,v’auoltarcte prima fopra per tutto vna fune groffa vn diro accoftata 
]’una volta a 1’altrajaccio difenda il legoo, perche non lenta ne caldo ne 
humido>& anco perche 1’aiuti a tener meglio le commiflure infieme , & 
qtiefto e quanta nella prima auertenza dello ftile mi e parfo volerui 
auertire. h o r quefto tal modano,cofi compofto & lauorato, & farti li 
fiioi bilighi fopraadue caualletti fitti bene in terra giuftamenre il bili- 
garete,& al luoco delia bocca quelle cornici, che vi paranno al propofi- 
to,metterete. avertendovi che non ve le mettiate di forte, che 
habbi lotto (quadri, o troppi membri, ouer troppo agitto,& coli farete 
ancora da piedi,& apprelfo dalla banda di fuor’a canto il lauoro (arete 
dueruotc accampanate 1’una contrario de 1’altra di grofezza conue- 
niente alte piu che il iauoro vn dito,& giulte al pofsibile , & fra quefta e 
la bocca farete vn pal!one,ouer matarozza, fatta al medefimo centino 
delia ruota, che ne luna di quefte fici metteiatotella,che tiene in mez- 
zolanima,& nellaltra la culata. avertirete ancora a metrer li 
bilighi, ouer maniehi,chefi thiamino, alia mifiira de due quinti dellar- 
tigliaria, perche altrimenti non (arebbouoal loto proprio luoco, & v’in 
teruerebbe qu J che interuienea chi gli mctteacafo, che fi gii mette 
troppo a dietro la bocca alfaere la culata batte in terra , & fono , quafi 
fi puo dire.artigliarie inutili, perche non fi poffono tirar che battino do 
tie fi difiegna>& le gli mettete troppo auanti,farartig!iaria,oltre al per- 
derfi nel letto & infra le ruote,che non puo brne imboccar nelle canno- 
niere, tanto e grane che vnhuomo folo fenza vno adiutate o due non Ia 
puo mancggiare,& ne 1’unoo ne 1'altro error, che il maeftro,che la fa,ca 
fchi,e cofa rcprehenfibile «avertite ancora d adattar la forma di 
tal (orte, che da capo & da piei iuftamente cominctta, accioche appoto 
lanima fi fcontri nel mezzo co il ferro agogn^to, perche le vari ali e, che 
non ri (contra fle apponto , nonrenderebbe, ne da piedi , ne da capo le 
grofiezzedel bronzo ragioneuoli, & fartbbe 1’artigliaria pericclofad 
chi rhanefie a tirare , brutta-alfocchio , & non lenza vergognadel mae«* 
fixo, che rhauefie farta, ancora auertircte fi* vi fate cornici di legna 
ini o di terra di farie , come vftiodetto, fenza fotto (quadri, S: di forte, 
che tirato fuori delia forma !o ftile , hauendo prima cauati li chioui che 
leteneuano,tutte cafchino,ouero che facilmente cauarIe.potiatc,altri- 
menti fi rompe & guafta Ia bellezza delia forma. Et avertirete 
ancora, che finito chc hauerete dei tutto il vofi.ro modcllo, di bene ince 
nerarlo.ouero ognerlo con (euo,o con graflo porcino, accioche co dfi> 
non s’attacchino le prime terre di fotte, che a voftra pofta non fi laflaf 
fero, ancora auertire nel fardelta forma d unire bene la terra infie- 
me sfregandole conia polpa delia mano & con aequa lefecche con le 
nK>lle,accio nonfieno !caglio(e,ma fieno vncorpo, fe e pofsibile, vede- 
te ancora di materie fartili & equali , perche fi feccano meglio , o non 
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/anno sfenditure,o ne fanno poche. Ma fe la terra per calo foffe di mala 
natura & non hauefte delfaltra da poteria correggiere,o non fitpede, fa 
te le terre tenere & fcaldate forte la forma , & ve 1’andarete (tendendo 
fopra (bttili,& con buon fuoco la fciugarete di mano in mano»{econdo. 
che glie fandarete daendo,ouero con peli di canape,o con fpaght,o con 
paglie longhe di fegala talegarete,circondandola, laiutarete. Et aver- 
tite quando nel far della forma arriuato (arete circa alia groilezza,che 
levorete far alia penultimaq? darie maggior fortezza,circondatelatuf- 
ta cofilo di ferro, & fopra vi daretefultima terra, &afciutta benifsimo 
con vna armadura di verghe di ferro rarmarete,come v’ho, al fuo luocO' 
infegnato. ancora auertire,. che euacuatala forma dal modello, di 
riduccarla & ridurla con terra molle, doue n*haueffe dibifogno.& fcoti- 
trar la culata& la rotella da capo per 1’animache giuftamente commet 
tano,& dipoi farete li vodri gitti & sfiatatoialli loro luochi,larghi & ca 
paci, pendendo piu prelto nel troppo graude,che nello dretto & picco- 
lo, &arultimoconvna (pognaconceneredabucato, o quelladi gem- 
me di corna.tal forma benifsimo incenerarete,& allultimo. con vno di 
quelli modi, che v’ho auanti demodrati, o con legna o con carbone be- 
nifsimo le ricocierete , &di nouo,feneIricocerhauelfe fatto qualche 
sfenditura , con matton pedo calcina & chiara d’oua la rimediarete , & 
cofi anco ricocerete fanima & la culata , & ricotti di nuouo,alli luochi 
loro li reprouate li pezzi,per effer al ficuro che il fuoco non li ha varia- 
ti^ feli hauefle,gli potiate racconeiar auanti che veniate alleffetto dei 
vnirle formeinficme, & flando bene, fe non hauete nella foffala forma 
principale, ve la metterete & con efla commetterete con ditigenza tutti 
li pezzi infieme cominciado a metter la rotella, & dipoi lanima,& allui 
timo la culata & alii oncini di ferro non ad altro fine fatti, con fil brefcia 
no benifsimo l’allegarete,& allanima legarete,paffando perii fuoi bufi, 
vno o due paletti per ficurarla , che il bronzo non ve la fojleui , & fatto 
quefto con terra alquanto hurnida & trita empirete a poco a poco tut- 
talafoffa , & i fuolo a fuolo conpiftoni benifsimo la calzarete, &con 
quefta hauete da penfar,che la forma & tutto il cauo della foffa fia vn pez 
zo,pecche in quefto molto confide, & al fin piena & fatti li vodri canna- 
li & ricotti. avertite alia vodra fufione ,& pfima d’hauerla for- 
nace bene ricotta,il metallo bene infornato,&l’haueral pofsibile buo- 
ne & perfette legna, ftagio nate, & fecche, percheinquede confide il vi- 
gor dei fuoco, & la forza dei tutto .avertite ancora di non vilafi- 
i far trafportar dalla impatientia di voler sforzarli effetti piu che farte 
ne la natura non concede.Non toCcate il forno per fin che non vedete 
il bronzo nella fufione fpianato, & pur volendolaaccellerar , quando le 
materie foffero difpode,l’aiutarete con alquanto di ftagno, & fin che ve 
l ghino a quella fottilita,che fi chiaina fufione, fempre li darete fuoco , & 
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al fine, per meglio chiarirui,metterete p vna delle bocche vno caftagno-» 
lo fecco,& con la ponta toccando il fondo paflarete,{pingendolo in di- 
uerfi luo chi,il diametro dei forno, cercandolo alia lpina, a 1’entrata del- 
le fiamme,& per li fianchi,fe vi fofte pezzi di bronzo non fufi, & trouan- 
do tutto fenza alcuna durezza & equalmente liquefatto , potete affer- 
mar che fia fufo , facendo anco quefta fperienza di piu , di metterui vna 
verga di ferro calda, & maneggiandolo con e fla , quando la cauare- 
te dei forno, guardate che fia netta fenza efleruene attaccato fopra. Al- 
Ihoracon Vnoraftrello o dilegno , o di ferro ,nettar dentro il potre- 
te , tirando per vna , o per tutte due le bocche dei bronzo ogni fiu fu- 
perfluita,& cofi netto con vna cazetta,o altra cola, ire cauarete alquan- 
to,& ne farete laggio,& Vfedendo, che fecondo il voler voftro gli habbi 
bifdgno di piu ft;lgno,dateglienelaquantit3, chevolete. DipoicheTha 
uerete ben maneggiato,per far incorporar la lega per tutto, lo rifate al 
quanto rifcaldar,& al fin trouandolo in la liquidezza & dilpofitione,che 
di fopra v’ho detto, nettati bene li cannali , & con vn poco di graffo vn- 
gendoli,animolamente con il voftro mandriale , battendo la fpina con 
moderati coipi, empirete, con modo, temperato le voftre forme,quali 
fo faranno bene ricotte & che habbino buoni & grandi elalatoi quieta- 
menteil riceueranno . Et anco auertite che quelle artigliarie, che 
hauerete dagittarche nonharanno fopra alia bocca vnaquantita di 
bronzo per foprauanzo,che le carichi , & le renda grafle fompre le boc» 
che,& anco piu bafio nel fottile faranno fpugnofe & bulfate. Et per 
quefto vi ricordo che quando gittate,& che vedrete la forma voftra ef- 
fer piena alquanto fopra alia bocca , allhora faciate gittar nella fornace 
alauanto di ftagno , ouero in pezzetti tagliati ne fate metter qui per il 
cannale.doue il bronzo corre , accio trouandofi la matarozza graifa di 
ftagno, oltrealcalar habbi da rendergraffezzaalluoco della bocca ,la 
doue fonza eflo magrareftarebbe,& cofifara ferrata & denfa & ficura,& 
per bellezza alia vifta grata. Er per che molte piu che quelle che 

10 v’hoqui detto fonno l’auertenze che in quefta arte bifogna hauer, 
non per quefto ancora che in quefto difcorfo non ve le dica , non man- 
co che nelfopera in varii luochi non ve li defcriua , lequali fe non tutti, 
leggendo,afiai ne trouarete. Ma perconcluder , cinque fono li effetti 
di quefta arte,dequali non fi puo,ne fi deuedalcuno manear , perchein 
efsiviconfifte il tutto, II primo il far delle forme con 1’ordine dettoui, 

11 fecondo il ben ricocierle , il terzo e bene acconciarle & lerrarle nella 
fofia , il quarto il ben fonder fupremo & anima dei tutto , il quinto e 
il metter tanta materia nella voftra fornace , che empite le voftre for- 
me trabocchino , & cofi con quefta norma generale , non folo feguen- 
dola nel far della artigliaria : ma in ogni altra opera di gitto vi ritorne- 
ri in vtile, & in honore. 
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MODI DI F ATI LE FORME DELLE CAMPANE DE ; . 
ogni grandezza,& loro mifure,&l’ordine di quellede mortari, & 
laueggi,&altrivafifimili. Capit, decimo, fecr,. 



Stato trouato dallimaeftri campanati piuplperien- 
za che p geometrica ragione , aneor cheefla ragione la 
vi (ia dellecapane, (i grandi, come piccole,vna certa miiu 
ra,quale oltre al garbo confueto , & forle quelli che tro- : 
uorole tapaneprimi inuentori, lecondo li hiftoriogra-' 
phi,rende il fuono e’l pefo di quanto far la volete,quafi al 
: certo, dellequali in fra di loro ne hano fatto regola,& l’han chiamata la ■ 
fcala capanaria, con laquale principiando dalle piccole di dicci libre di 
pefo vanno p gradi falendo p fino a quanto ho veduto dapoterle fare a 
i poto di 25. & 30. migliara, che e gran luce, no hauedo di capanna fatta 
1 altro rincotro,&p farqfto hanno prelo ploro guida & fondameto l’or 
lodella capana che far vogliano,cioe ql luoco, doue, pchela fuoni, p- • 
1 cuotecon lamatarozza il battaglio,il quale piu ficuramente fopporti il 
: coipo, far fi deue di metallo piu che in alcun altro luoco grolfo, & co q' 
i fta regola. Pri m a a tutto fi difegna in terra, in vn Ipazzo.o fopra a vna 
tauola piana,la capana a ponto alta & largha,& co tutte Ie fue parti, co- 
me far lavolete,& conle forze dellemiliiredella fcala & co il vofiro buo 
i giudicio 8 i arte dei dilegno 1’hauete afarvagha & garbeggiate,& confi 
: deraruiapprelfolacaufadcl fuono, qual’e vn certo effetto procedente 
1 dallo aceoflamento dell’aere,che fuor circondando la tocca,& forfe di 
qlla che dentro vi fi rinchiude.che lecondo le forme dei vafo sbattedo 
lacol moto deilapculsione,o fi dilati & eltendap difuorifacilmente, o 
pur fi refti inefia,o parte di efla,che cofi ancora fael fuono chedalei de 
] riua; Anchor che a far qfio fono pareri de maeftri, come fi vede,no folo 
1 infra li moderni, ma infra qlli che chiamiamo antichi,come ci mo/traql 
le che fi veggono a certe abbatie & chiele vecchie,che piu hanno forma 
«di corbe, o conche da bucata , ouero di zucche longhe & fottili , che di 
i capane.Koggi li moderni li piu le cauano dei quadro, con farle longhe, 
|&altretantoda pieilarghe.Ame piacciono vna parte dellexiiii. piu 16 - 
. ghe,che larghe,ma accio che piu facilmente intediate 1’ordinedifarap- 
: ponto tal di fegno ri tornato alia via dei quadro. Pfr ilche prima- 
) mete farete fopra i carta,o in vno de fopradetti luochi, vna linea, fopra 
I allaquale, per farl’altezza,vi diftenderete. xiiii. volte quella rnifura che 
tpergroifezzadorlovidalafcala campanaria,rilpetto al pefo, & dipoi 
i al ponto da piedi fopra vna linea trauerla, ne metterete fei & mezzo 
£ per banda , ouero fette , fe far volete altretanto la fua larghezza , & da 
i capo fopra vnaltra linea trauerla vi ftenderete la meta dcllaltezza che 
1 faranno tre& mezzo da ogni parte, & dipoi quattro ponti delleli- 
cnee trauerfe tirarerete due altre linee , che vi faranno la fuperficie 
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d’unapirramidetagliata inponta,& cofi,dentro alio (patio di quefte li- 
nee difegnarete il vano della campana, o voglia dir li contorni d’un pie- 
no di forma , quale fi chiama mafchio , che fa il vano alia campana , & 
quefto fareteappontoleuando colgiudicio,o coi compafio,gli eftremi 
doue fono ledue linee,ouero (aluando douebene vi torni, & fopra dal- 
li due eftremi ponti della linea fi tira molfo da vno ponto vn mezzo cir- 
colocheglitocchi tntti & due, & quefto per effer tondo &in luocc (ii- 
perioreilchiamano ciclo, & cofi fi vieti garbeggiado &dado bella for- 
ma al mafchio. Dipoi appreffo a quefto fe li fa a piei dellauoro (otto 
vno po (amento che il chiamano ilfedime , ilquale viened foftenere la 
forma di fuori, & a (errarfi infieme,di forte che il mettallo fu(o vfcir no 
nepo(fa,come vi moftrard,& afar quefta parte nel diifegno fi tira le due 
linee piramidali in giudellalinea della larghezza, quanto grolfo vi par 
di far 1’orlo . Dipoi fopra a tal piano il fegnarete in altezza , & altretan- 
to dalleftremo dei mafchio in fuor, & dal fupremo ponto di dentro al- 
io eftremo inferior difuor tirarete vna linea, che la verraa partir per 
mezzo, comel’aread’un quadro, & quefto (aralo fcauo (btto l’orlo,qual 
fi chiama penna, che e la piu ba(fa parce della campana, & fopra a que- 
fta e 1’orlo proprio , delquale non le li lieua niente della (ua mifura, 
perche e quel luoco,chericeue il coipo dei battaglio , perche la capana 
facilmeteno fi ropa, cofi far fi deue.Dipoi fopra a quefto quafi alii due 
terzi della mifura d’rno orlo.doue comincia la montata,hauete da dar- 
ii ancora li due terzi dellorloper grolfezza, & dipoi alie tre parti due e 
mezzo preditte gli hauerete a dare fopra a quefto, fino alie noue gli ha- 
uete a dar ii tre fetttmi deIl’orlo , & dalle noue fino alii, xii . la metd 
dellorlo , il refto che e doue fi metteno le lettere , & che comincia d 
voltar ilcielo s’had’andar dolcemente ingroftandoui ,&per non et 
fer la volta luoco che fuoni , &anco perche (otto v’ha da efler 1’anfo- 
la per appichamento dei battaglio , & dilbpra il matiicho,ouero coro- 
na , che ha da fuftenere tutto il pondo , & ancora le forze, che gli da il 
moto nel fonar s’ha da far gagliardo & forte, & pero fe li da la grolfez- 
za di tutto 1’orlo di piu , fe volete , (enza errore , &cofi terminate per 
tutto. tale ordine di groftezze,tirando vna linea che tocchi tuttilipon 
ti &facci contorno.&cofi vi verra dilfegnata vna campana apponto, 
doue vederete il fuo garbo, & frafun contorto & 1’altro le groflezze dei 
metallo , quale e(fendo a voftro contento ,cofi il fermarete. E t d a 
quefto primamente pigliarete la mifura dei far vno ftile di legna- 
me di quercia , o daltro legno che’l fia fecco & ftagionato longo 
& grofio, fecondoilbifogno dell’opera,che hauete da fare, & fopra 
aduecauallettiben fermi in terra tal ftile biligarete di tal forte, che 
girandolo con vna croce o altra linea mella da piei al piu grolfo , & che 
giuftamente camini, & fia tanto piu longo oltred quel che ne portali 
bilighi quato nel far delle forme e da capo e da piedi pofsiate far che la 
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ftia comodamente al fuoco,per afciugar le terre meffe drieto alia for- 
ma fenza brufciar li caualletti , & fopra a qfto ftile coporrete vn malTo 
di terra alquanto pi« corto che non e la loghezza che ha da effer la ca- 
pana,in forma pirramidale>groifo da piei,& fottil da capo, fatto giu- 
ito co vno regolo,o coi catone de vna tauola,giuftamete ftilata,& que 
fto e il piu delli maelfri p farlo piu pfto,& piu leggiero , alie campane 
gradi ii fanno di legname>& 1’agguagliao di terra,& quefla prima par 
te la chiamano la rocca>& la fanno che per tutto rifpode, tato grofia» 
q.to e’l terzo di quchche hi da effer il mafchio>& dapoi fatto quefto vi 
danno fopra per tutto di cenere di bucato,& la ingroffano di terra da 
forme, conune, per fin appreffo al termine de <|to hi da venire la grof- 
fezzadelrnafchio.PER il che hano intagliato nella fponda d’una ta- 
uola di noce di terzo ben fecca & ftagionata il difuori di tutti li con- 
torni dei mafchio,fecodo il difegno,che facefte,vi dimoftra , & prima 
mente tagliando fi fa il vano dei fedime,doue incaftrando,come v’hd 
detto,(i cogiogne la tonica,St dapoi fi caua,& fa il vacuo di tutto il re- 
fto,& con quefto tal modano confitto fopra alii caualletti saggiufta 
neila foa groflezzaa ponto il mafchio,(eccado con fuoco di mano in 
mano benisfimo ogni terra,che gli danno, & per tenerle infieme vfare 
te ogni diligenza,& perche tal terra non fugga li farete di dietro quan 
do la farete pigliarlarocca,& dapoi ancora latonica quado la farete 
per fino fui legno,accioche tal forma per il moto graue & pefo fcocio, 
iqdo fi gira,tuggir o fcorrere auanci no poffa,come chi a qfto no auer- 
tille rifpetto alie ceneri che fono fotto la forma,qual prima che finita 
fofle tal efferto, iceruenir gli potrebbe.DAPOi fopra di qfto.finito & fat 
to giufto,co terra fottile tutto polito, per tutto fe li da ai cenere, & fo 
pra vi fi copone di terra da forme,il principio della camicia , qua! an- 
eor che coli fi chia mi vuoldir ilmodello a poto di ql che hada effer la 
capana,qn (ara di metallo, & per qfto,o nella medefima tauola,o i altra 
intagliareted ponto il difuori de contorni dei difegnodella capana, 
come a quella dei malchio tacefte, & dapoi alii medefimi bufi fopra d 
caualletti doue itaua quella, co laquale aggiultafte il mafehio, mettere 
te qftafeconda,aggiognedo terra alia camicia principiata, doue man 
cafle,conducedola giuft amete piu che fia posfibile,& con terra fottile 
condiligeza la farete polita,matenendo fempre a tutte le forme le mi 
fore prefe dal difegno,che ne in groflezza, ne in fottigliezza non vi va 
rino. Perche il groffo rende poco & triflo fuono,il fottille oltre al peri 
colo di facilmete fpezzarfi,fquilla>& fa il fuono afpro allaudito.dapoi 
nella pdetta tauola fotto al luoco.doue comteia il voltar delcielo due 
ditadaretetre itaccature,che faccino due diuifioni di (patii,da poter- 
ii riepire di lettere appropriate d oratio, o adal ro voftro fenfo,8c cofi 
anco fopra alia ponta della penna , 0 a piei l’orlo,o d principiar della 
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snotata farcte Cornicctte a luochi da metter fregi, o foglleq? far bella 
& ornata 1’opa voftra,faccinfipo,che no deformino dal baflo rilieuo. 
Dapoi sopra alia terra di tal camicia,ritornata la tauola fopra alii ca- 
ualetti &,accoftata bii al mafchio,& cofitta alii luoi foliti bufi,gli dare 
te fopra feuo liqfatto,tepato co olio,o co gralfo porcino pche fia piu 
morbido & sempre girado verfo la tauola, co tal ieuo benisfime tutto 
lo ragguagliarete,& dapoi alii luochi deputati, fecodo il voftro volere 
metterete,fate di cera leterre, fregi, foglie,o armi,o altri ornameti,& 
dapoi fopra tal modello cofi dei tutto finito darete co vno penello»o 
pure amano,vna terra liqda & fottille , paflata co lo ftaccio,& copofta 
co fcaglia di ferro o co cenere di geme di corna d i caftrato,o co altre 
copofitioni,o feza,fecondo che vi pare,& quefta laflarete.o ben sccca 
rc»o prosciugare da j>se al vento, o pur al sole,& dapoi glienc darete* 
ogni volta che asciute tal terre sarano, fino i tre o qttro,& appffo so 
pra metterete la terra d mano legandola co qualche filetto di ftoppa 
di canape,& coii fuoco pia piano girandolaspeflo laporrete comin 
ciar asciugare,& asciutta li darete la.secoda , & cofi la terza,& la q rta 
terra anzi tate,che rarriuate alia sua coueniete grolfezza,laql cofi fini 
ta,focodo la qualita delle capane,o grolfe,o piccole.sele da vna ligatu 
ra,o due,j> tutto di filo di ferro, auoltadouelo fopra due dita difeofto 
l’uno da 1'altro , & appreflo di verghe & cerchi di ferro se le fa vna ar- , 
madura per maggior ficurta , quafi in ql ordine, che la facefte alfarti- 
gliaria, & cofi fatta raggualiata di terra & finita tal forma & bn afeiut- 
ta la leuarete di fopra a bilighi , hauedo prima tagliato ii fupfluo della 
terra,che dietro j> ritenere le forme mettefte , & (pianata & fatta ben 
giufta,la fegnarete co due o tre tagli,che atrauerfino vna parte dei fedi 
me,& lo ftremo baflo della tonica , accio vi fia ricontro , qdo per git- 
tarla conmetterela vorrete che a poto fia tornata al fuo medefimo luo 
co,che prima era,& dapoi, hauedo cofi fatto, fi dee batter la ponta dei 
biligo da capo con botta potete,& di mezzo quel maflo ifieme con lo 
ftile,che fi chiama la rocca,cauarete,& al fine.rizzarete la forma i piedi 
& fopra dapoi aconciarete il luoco dei cielo,da poter comettere iufta 
mente la forma de manichi,ouero corona , chel piu dei vulgo cofi la 
chiama„& in quel vacuo di mezzo, doue era la rocca.mettarette fuo- 
co, empiedolo di carboni & legna,&p tal luoco , laflarete la forma bn 
afoiugare,& tato vela terrete detro che non folo cognofciate la forma 
afeiutta matato calda che il caldo pasfila tonica difuori.Allhora con 
taglia & argano,o altro Igegno, hauedo legato alii oncini dellarmadu 
ra piu capide fune,col canapep ritto tirarete,& cofi fuori cauarete la 
tonica & la terrete fii(pefa,ouero la metterete dabanda,po(ata fopra 
a cola che Ilia ficura,ajta tanto che eflendola forma grad,vi posfiate 
entrare dentro d riuederla & racconciarla,doue bifognafle,& cofi aa- 
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co con vn ferro che tagli fdrucirete da canro la camicia , o la ftraccia ' 
rete, non potendola cauare in terra,& la faluate da parte, & fattoui nu 
do il mafchio l’accociarete anco , doue bifognaffe, & cofi hauerete le 
due forme di terra che fi po dire quafi finite, s’al mafchio haueffe com- 
mcffo l’anfola,& alia tonicala forma della corona, lequali cofequiap- 
preflb v’infegnaro,accioche d tutto dar potiate il loro fine.Quefte fac 
te fono quelle forme che comede ifieme per il macar della camicia fra 
il mafchio & la tonica fanno il vano,d poto,che empito di metallo re- 
de la capana d ogni mifura & gro(fezza,che defle al difegno , & che fa- 
cefle alia camicia.Mapercheeposfibilechele mifure della fcala capa- 
naria varino di pefo per andar 1 diuerfe mani,o per no ofieruarla d po 
to obligato, o per variar d loghezza,o larghezza,& chi co garbi e troua 
to per potere andar co gli ochi aperti al ficuro di pefar la terra de ca- 
micia giuflamete, quale hauete da fapcr.che ogni libra fa il vano di li- 
bre fette di metallo, & qual di fette & mezzo,8c qual d’otto,fecodo che 
la terrae pura, opur copofladi cofeche lafaccino leggiera,co laqualc 
notitia faretelavoflraragioneaggiognedouid voftro arbitrio il pe- 
lo della corona,&dapoilicali della materia, fecodo che l’e o vecchia 
o noua,o ramigna o fina di flagno,che di quefle qualc’ua vi calard cin- 
que,& qualc’una’ltra fei & fette & otto p ceto,mail cofueto de maeftri 
e ilragioareddieci per flari fui ficuro, & perche il conto dtornargli 
habbi, & cofi faperete d poto quanta materia d metter nella fornace 
hauete,perche al far della campatia non vi machi,ancor che per dette 
regole & fperieze fapiate quanto d ponto di pefo d tomar habbi la ca 
pana,o circucirca fatta.Ricordandoui che metter douiatenel forno 
aneor lavoflraguardia digitti,& perii trabocco , fen^a ilquale rare 
volte,o forfe mai,vi verra alcuno gitto bene.E T pbr far hora la terza 
parte, che manca, di tutta la forma, che e quella de manichi.che d farli 
ci fono due vie , che 1’una e farli di cera fbpra d vno fondo di caldaro 
di rame , 0 purin vncolmodilegna,o di terra, dfimilitudine delcielo 
della capana.St chi queflo fd d mano tutto, & chi d pezzi gli gitta nelle 
forme di geffo,ilqual fatto,& adattatoli lorogitti & sfiatatoi facilme 
te fe ne fa la forma, & fatta, & con il fuoco cauatala cera s’hd il vacuo 
di effa. Alcuni altri fono che la fanno di terra,per fuggk fpefa, & cerca 
no fatiga 8t faftidio , & fanno l’anello & manichi , & poi li formano d 
mezzo amezzo, & gli congiongono infieme. Ma fateli come ui 
pare,o che meglio vi viene , pur che gli fliano forti , & che fieno bene 
commesfi alii loro luochi fbpra alia tonica, H quali poi con terra infie- 
me benisfimo coflegarete,& fe non lhauefte fatto fopra ogni braccio 
di manico farete vnosfia tat oio>& fbpra alfocchio dei palo di mezzo 
farete il gitto da empir la forma,con la fua coppa grande, & cofi haue 
dolarilluuaca « & netta, hau$r«elia«adi urra «jucftapriinafocaM. 
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Hor per finir in tutto il rnafchio , in quel vacuo , doue vfci il fufo delia 
rocca,vi cometterete vn maffo di terra, che contenga detro vn ferro* ,| 
dmodo d’una ftaffa , che e qllo che ha da tener attaccato il battaglio, 
che lo chiamano l’anfola,& facedolo fopra auazar con li capi alquato 
ripiegati,quel tanto che la groflezza dei bronzo volete che j> fcftegno 
pigli,& quefto be fecco in tal luoco il cometterete, & co terra molle, 
& agiuftarete ancora il colmo,che fa il cielo,& cafo che non vi parefle 
che bene la terra con 1’altra in quel luoco s’attaccafle,per hauer prefo 
il fuoco,farete di mattone pefto,o terra cotta con chiare d’oua & vn 
poco di calcina,la voftra fblita compofitione , & riftuccate bene ogni 
foflolino.o ftaccameto chela terra faceffe . Ricordadouia mettertal 
ferro, che 1’appicco dei battaglio vega al cotrario de manichi , accio- 
che per non batter alii fuoi luochi fofie coftretto a voltar la campana» 
ET cosi tutto alii fuoi termini be condotto , volendo gittarla s’hano 
tutte due le forme da ricocer,& primamete al rnafchio li fa a torno di 
teftedi mattoniafecco amodo d’un fornaciotto,murado!o intorno 
quattro dita lotano dal rnafchio al muro,&: alto al par dei rnafchio, Sc 
dapoi tutto tal vano s’epie di carboni, & fopra d qfli carboni vi fi met- 
te la tonicapofata fopra al muro dei fornacciotto,accioche aneor ef- 
faconilmedefimofuocofiricuoca:&cofi dandolifuoco con alquato 
di fiame di legna fecche,fra la tonica el rnafchio, tanto che le bragie co 
mincian acceder li carboni,& cofi di mano i mano fi va appiccando il 
fuoco fino in fondo,ricocendo l’una& 1'altra forma, & cafo che il ma 
fchio o la tonica haueffe fatto sfenditura , o ftaccamcnti di terre male 
vnite,con ftucco di chiare li raccociarete,& dapoi anco incenerando- 
liglimetteretenellafoflaauantiil forno, & prima il rnafchio, qual foe- 
to habbi vna ftella,o croce,di legnamc,che auanzi da ogni bada,& che 
fia tal fofla cupa tato che tuttala forma cuopra,& ch’abbiil fondodu 
ro,acciocheilpefo non facci calaril rnafchio. Ilche fpeflo aduiene,& 
pero v’hd detto che fotto mettiate la ftella,o croce, perche legar potia 
te con cerchi di ferro, o di legnatne,chc abbraccino la tonica imezzo 
di forte che il rnafchio no poffa caminare, e caminado no camini fenza 
cfla,& per piu ficurta farebbef no hauendo il fodo,fe non di murojfer 
ilfondo di modelli di noce,o daltro, dapoi empirete lafolfa di terra 
battendola conmazzi,& ftregnendola fopra alia forma bene a poco d 
poco, come vi disfi che fi fa alie artigliarie,& cofi fondendo & facendo 
li vn canale aprendo conilmandriale il fot no, quando iln ettallo e fu 
fo empirete la forma, e' ben vero che alie campane piccole anco 
che la neccsfita dia di hauerui a vfare le medefime cofe, pur per hauer 
piu dcbiliforze,no hanno bifogno di tate legature, ne di tate f dighe. 
&diligenze,come alie grandi, in lequali vi fopra aduengano varie dif- 
ficulta&pcricoli. et pero quando v’occoreflc vi voghoaucrtire, 
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accio>se per caso ne hauefte mai afar vna grofla importate,& no ve la 
parefle tofi hauer fatta forte di forma, & dubitafte che la no vi rcggief 
fe,armatda,okre allarmadura ordinaria, di cerchi di legnie,o di piu ie 
gature di fili di ferro.o di funi»& la ftregnete bene,& i gittat la vsate di 
ligenza>chela materia v’entri temperatamete & no repetina,& che la 
fia tata che trabocchi,& fate che il metallo fia perfetamete fu(o,ma r,o 
troppo caldo , & auercendoui.se volete che la campana habbi buono 
fu ono.oltre al garbo,& le groflezze couenieti.fia fatta nella fiia lega di 
metallo 06 buono ftagno, &che 116 habbi in se palam modopimbo. 
Ilquaie.oltre al far il gitto bruttodi tolle di suono.Dicono alcuni mac 
ftri che gittandole co metallo, che trapasfi in troppo la debita tepera 
della fufione,le da il suono crudo & aspro.Ma quefto,secondo il parer 
mio,e vn ponto difficile d coglier,& per concluder.con fimilimodi & 
ordini fi fanno le capane comunen;ete migliori , piu belle,&gratiate, 
secodo il indicio & misure di chi opera , & cofi ancora fi fanno mor- 
taria 'aueggi,& tutti gli altri vafi,che in mezzo habbino da efler va- 
cui, efiedo la loro forma toda,& caso che la 116 fofie.e bene di farla,& 
dapoi leuarlo,p hauer materia, che giuftametefia laoorata , & che eqle 
di gitto per tutto vi venga.A ncora le forme delle campane gran- 
di, quando le non sono di sorte, che per la loro grandzza non fi fonda 
no,o no sanno li maeftri lauorarle in piano sopra d bilighi, & ordina- 
110 di lauorarle dritte co vn centino mouente ,di legname,ilquale da 
capo fia meflo in vno police di ferro, che auazi sopra al lauoro vn brac 
cio,& ch’el fiabene fermo, ma dispofto da poterio, finita la forma, ca- 
nar^ che tai centino habbi in tefta due o trc anelli,che entrino detro 
al police, & poifiafatto da piei vncerchio dilegname,o di ferro, tcn 
do, giufto come quel dutia tina, che contenga tuttacircoferenzadel 
sedime della forma, nella gradezza che far la volete.Dapoi fia fatto il 
cetino dei maschio co le sue misure, secodo 1’ordine della scala capa- 
naria,& appreflo d piei al detto cerino fia cofitto vn mezzo braccio o 
piudognibadadun pezzodi circolodel tutto, che e menatoatorno, 
fincaftri neH’orlo delcerchio,chefaceftep fabricarui sopra il maschio 
&dietro fia vnaltro circolo, come quel dinazi,ch’eltenga & noti lasfi 
trascorrere in fuori,& fia p aiuto delli due anelli farti da capo sopra il 
msschio.Horquefto fatto, bisogna fabricarin mezzo vn vacuo per il 
luocodel fuoco in forma di pirramide vacua, & di quel vano che fa 
laconochia.che habbi da capo vn piccolospiracolo rispetto alfumo, 
pche pofia esalar,8t qfto fia fatto di tefte di mattoni murato d terra, & 
sotco vi fia vna foffa cupa due braccia toda, &: sopra vi fia attauersati 
alcuni ferri sopra liquali mefie le legna d brucciar,li carboni & le cene 
ri che fanno, dcntro cascar vi posfino , & cofi qucfia pirramide vacua 
inueliir dpoco d pcco ingrofiar di terra fi dcueper fin d tanto che 
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arriui d ponto al centinojfcmpre ogm volta sfcing': 'Io le tetre molli 
laforzadel caldo dei fuoco»che end vacuo d . .. v,- fuc ndo,che 
d voler far bene mai alletar fidebba p fino che no c lafoima deitutto 
finita, accio no freddi,pcrche fredando difficilmente di nuouo vi fi rin 
trodurria tatodi caldo chele terre di fuori fi rafciugaflero,.f>le gradi 
groflezzeloro,& cofi feguirfidebbai far xtegralmete la forma color 
dine&mifure dellaltre. ancora peraltro modo tali forme far 
fi potrebbono dritte,biligando intra dui piani di taiiolein fu Ii carri ii 
mafehio > come fi fanno anco li mulini a vento, & mettendo vn police 
in mezzo ficto in terra che arriui fin da capo, di modo che finita la for 
ma cauar fi pofla, p adattarui la corona & far il gitto.il fuoco,facedo 
di fuori a modo di due fornacette.che reuerberino il calore delle fiam 
me,l’una da baffo & 1’altra da capo,& li cetini sepre fliano i vno Iuoco 
fermi fin che’l mafehio fia finito, &dapoi fia melfa la tauola che fa il 
centinodellacamicia perii difuori dclla capana , & cofi con 1’ordinc 
delfaltre , ancora queftafifinifca, che non accade replicar come. 

I l , m o D o di lauorar tal forme di terra piu ritte che a giacere poco 
vi peniarei.la difficulta, che vi cognofco.e Taiciiigar delle terredlmo- 
uerlede Iuochi,ancor,chequefle lauorarefipofiano, & fideueno, in 
la tofia.L’altro modo di lauorarle a giacere piu mi piace , perche e di 
manco trauaglio & piu ficuro , fe bene proporcionarete il fuo fuio ai 
pefo,Scgli dareteil moto,cognofco bene eflerui difficulta grande, per 
che doue fi lauorano a poto no fi pofiano gittar come Ie ritte, fe lauo 
rarete nella folia , perche la fornace della fufione fopra oue potete far 
femprea voflra pofla, Mad ruzar vn maffo di terra graue,grade,& fco 
cioda maneggiar, & anco pericolofo da rompere & guaflarfi,& pur 
per necesfita bifogna mouerlo & rizarlo, & anco dapoi meterlo nella 
foffa a piei la fornace. Per ilche bifogna hauere gran confiderationi & 
varii & potati ingegni da poterio fare.-oltre a molte forze d’huomini, 
& non poca patienza,& anco certamente e cofa molto difficile a ben e 
ricometere ie comche(quaJo gitar volete)alli loro luochi,& no le cd- 
mettendo a ponto e grande errore, perche fa le campane inequah,di 
fpofte i preilo romperfi,& hanno trifto fuono,che e il cotrario di quel 
fin perche le fi fanno.Sono alcuni maeflri,che,oltre al comettere le for 
me giufte.al fare buona lega di metallo, & a ben fondere.Hanno oppe- 
nionecheilfiionoglieldia ilfreddar, &pquefto gittatechelhannole 
cauano fuori per tal modo calde che affai volte in fcabio di pigliar la 
tempera, che credeno, ritirando fe le (pezzano. a lcvni altri fono 
che dicono che tari giorni tener fi deueno fbtto terra a rifredar quate 
migliara di pefb cotengono,che ne d 1’una co(a,ne a 1’altra mi rifoluo. 
Ma molte parti a me par che a fare buonele campane habbino clibi- 
fogno,& prima il buono inetallo,& appreffo il buono garbo,le fue co 
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venienti gro(fezze,& che la fia per tutto cquale, & gittata I vn tratto» 
accio fianeiforlo &inogn’altra p2rte fchictra,&chelafiabennetta 
da ogni pellicula tli ecnere & di terra, aneor che habbiil suo batta- 
glio proportionato alia fua grandezza,& che la fia biligata da poterii 
dare faci linente il moto.Deilequali vltime due part i , alii Juochi loro, 
penso diruene largatnenre.come cose importati.Reftamiui a dire co 
mele campane fatte di nuouo suonado per spatio d’utio anno sepre 
miglioranosSi di qtiefto ne e caufaraffodar,cheper il coipo fa ilbatta 
glio neirorlo,&ancoperche,se alcunoporretto in el gitto vien fatto, 
1’acqua che pioue, componendo materia fimile a ruggine,il tura. 




Horaappreffod quanto v’ho detto , aneor che forse effere doueuala 
prima cofa,coefondameto di talle arte , vi vogli moftrare li gradi dei 
la scala campanaria,accioche niuna cosa vi reftiidrieto , perche senza 
effa li maeftri malamete lauorare poffano,& come vedete ve lho prin- 
cipiatadal peso dellediecelibrep gradi fino allediece mila,nogiap 
mia totale sperienzama per rincontro dalcune, cheinmanodaltri 
maeftri ho vedute,& ioperquella parte che mi e accaduto sperimen- 
tare, credo che qfta , che qui appreflo rrouarete disegnata , vi fia 
per tornare giufta, opoco variare, ogni loghezza di que- 
fti scaloni eia misura delforlo ,& la quattrodecima 
parte, che la campana, secodo il peso notato, ha 
da effere nella sua altczza , coe di sopra,nel 
far il disegno,potete hauere coprefo, 

& cofi ogtfaltra sua pte dalle ra 
dici di qfta depende , cosa 
piu trouata da maeftri 
p sperienza,che p re 
goladi geome- 
tria, come gia vi ho detto. 
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NORMA DI QVANTO PESO FAR SI DEVENO 
L I B-A TTAGLI, SECONDO LE GllANDEZZE 
DELLE CAMPANE. CAPITOLOv XIII. 

O M E della scala campanaria v’hd detto- noti: fe ne 
puo dar terminata regola»cofi anco vi dico de batta- 
gli . Pur perchc e neceflario che fe vogliamo che le 
eampatie suonino, e dibisogno, che 1’habbfnoil coipo 
proportionato,perche se la sara battuta con battaglio 
piu leggienche il douer,tio rendera. tutto il fuono che 
ha inse,& se con vn piu graue che non comporta fibatte,oltreaI 
metter.i peri colo dd romper la campana, lo sforza & fa il fuono cru 
do & afpro.Perd far fi deueno li battagli che habbino con la campana i 
certa proportione, & per non andar a cafo' ho con dili genza cerco di i 
troaar il ordine, piu che ho po (Tuto,& ho trouato che Ii maeilri pratici 
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luno dato alie capatte di diece libre il battaglio d’una libra & mezza, 
a qUe dele, lo.due libre.alle. 3o.due e mezza , fin a due & otto onci,alle 
40.tre & mezza.a!le.50.4.al!e.6o.4.e mezza.2lle.70.5.alle.8o.5.& mez- 
za, alie. ioo.6.emezza,alle. 15 o.s>.alie.ioo.i a.alle.2 50.1 j.alle.300.1 5. al 
ie.400.19. alle.500. 23.alle.600.27. aile.700.30.alle.800.34.alle.900. 
37.alle.iooo.42.& chi.44.alle,r 200.46. alie. 1300.48. alie. 1400.5 2.alle 
1 7oo.63.alle.i8oo.6 7.alle.i900,7>.alle.200o.8o.alle.25oo.ioo.alle. 
3000.t25.alle.4000.140.fi» a.i4f .alle.50oo.)6o.alle.j5oo.i75*aiJe. 
6 ooo.190.alle.6500.200.alle.7000.220.alle.7soo.235.alle. 8000.250. 
alle.8500.280. alle.9000.290. alie .9500.2 9/.alle.!OOoo . 305. alie. 
11000.31 5. alie. 12000.340. fin.350.alle.! 3000.370. alle.i-jooo. 390. 
alle.i /ooo.4io.alie.i6ooo.4?o.alle.i70oo.450.al!e. t 8ooo.4 9o. alie. 
20000. 1 1 o.slle.i 1 000.5 30.alle.22000.450.& piu la che quefti nume- 
ri non ho trouato.perche inuero pochei quefte noftre parti deile gra 
di ftrafordinarie fi fanuo,ma fecondo il mio parere ancora a quefte re 
gole de battagli,perledifferenze,li maeftriobligarnonfideueno,ma 
procedere, fecondo chc Ionie campane, cou certa difcretione,della- 
quale non fene puo dar patticolar norma» 

DE M ODI DEL BILIGARE LE CAMPANE 

GRANDI, CHE FACILMENTE TIRATE 

PER SVONARE SI M OVINO. CAP.XIIII. 

E Lli bilighi delle campane comuni non accade da iu 
trarin longo difcorfo,perche ognimaeftrodilegname, 
o fabro, fa far quelli a lieua con vn palo trauerfo , che fi 
chiamacicogna,qua)e altro.no e chevnmodello che ha 
la tefta grofta & pe$ate,che piu par vno delfino,che vcel 
lo,& quefta informa di manico, ha la coda longa , accio 
faccila lieua piupotente.Inelquale , come fi vede in ognicampattilee 
luoco,doue fouo campane, ha a trauer(ato,doue foprae incaftrata& 
collegata la corona delia campana, vn pal di ferro archeggiato,che hd 
le due fue tefte volte & meile in piano , & fatte ben tonde , accioche 
contenute da due anelli d’acciaro,ouero fopra a due cannaletti di me 
talio, o piumacciolijfatti di ferro, facilrr.ente girar pofla , & di quefta 
quanto el palo, che l’attrauerla,piu fani archeggiato & che harala fua 
tefta graue & la coda longa & la fune attaccata nelleftremo , piu fard 
monente, & facile a fuonar.Ma ladifficultd e in quelle che fono di pe- 

N iii 





LIBRO SESTO 

fo ftrasordinario , & molte volte sono per capanili & luochi incomo- 
di.anzi quafi sempre,che i volerla far vnalieua a cicogna farebbe vna 
machina fconcia. Pero edi necesfita fcorrered quefta conTingegno, 
per ilche alcuni per piu breuica hanno ferma la campana & fatto mo- 
uere il battaglio con il presente modo* 




Alc vn i altri sono che hanno cerco di facilitare il mouere della 
campana» & hanno prefo li modi, che qui prefente diffegnato vi 
demoftro. 







DI SALD ARE LE CAMPANE too 

Alcuni altri fono che hanno con altri ingegni mesfiin opera qualch’u 
dellipresenti. f . ^ 




Alcuni altri, in (cambio ddla campana, hano modo per fuonare,il bat- 
taglio solo,& Ihanno fatto percuotere & da vna banda & da due,feco 
do che hanno voluto , con varii ingegni , & io ancora per conferuare 
la campana di caftel sanco Angelo, quale per fuonare continuamete a 
botte spelfo vi fi rompano,& hauedo rifatto al tempo di Papa Paulo» 
tal campana a molti modi mi conuenne penfare. 

ORDINE ET MODO DI SALDARE LE CAM- 
PANE S FESSE. CAPITOLLO. XV. 

P p R E s s o alie sopradette materie per parermi cola 
poco vsata,ingeniosa,& di molta vtilita',vi vo dire il mo 
do dei saldar le campane sfelfe per le percolfe dei tropo 
gran battaglio,o per lo ftrasordinario & sforzato (uona 
re, quali speffo neH’orlo,nel core,o in altro luoco, fi van- 
no sfendendo,& per talisfenditureperdono il liiono,an 
zi non al trimenti il fanno che cerri tegolacci di terra pcosfi, che e vc- 
ramente vna pieta d veder qualche volta vna campana bella & buona» 
anzi pfetta.fatta co tato trauaglio & Ipefa , & p fi piccola cola douerli 
pdere,& molte volte p volerla di nuouo rifar s’ha doppio dano, fenza 
hauer capana,anzi bene fpelfo li patroni d’elfe p tal timor, o p cofide- 
rar alia gradezza della spesa,o p no hauer da polfere sopplir a cali & al 
laguardia & a molte altre cofe,che vi bifognano, molte volte pabado 
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natele !aflano,!k co qfta viadelfaldarfi ficiira d’hauer ia campana me 
defima,& diminuiscano 1 'incomodita & la spesa>& poflano anco fpe- 
rar che la ritorni ncl fuono alia perfettione di prima.Hora.d voler far 
qfto.hauetc da formar dentro la capanadi vatitaggio douee’1 sfelfo» 
& fattaqfta forma grofla,qto vi par, & fortificatap ognicafo co rre o 
qrro verghette di ferro , & ricorta la metterete al fuo luoco dentro 
ftuccado bene ognieftremo co terra molle, dipoi 1’empirete de la ca 
pana tutto il vano di terra trita alquato humida ben calcata & la mer- 
terete in vna lotia coii accocia a iacere sotterata latiando folo fcoper 
to la sfendicura.fopra dellaquale se adatta vna manica, che pigli !c fa- 
me d’ua fornacetta,& che leporti di forte che barrino lopra allasfen 
ditura a poto,& tanto vele cotinuarete che no solo scaldino la capa- 
na in quel lnoco,ma la mollifichino, facendoli fopra alia fenditura vna 
volticiuola & vno Ipiracolo auati,che fia volto in su , doue le fiame e£ 
chino,& coli p qfta via etiendo la capana codotta dal fuoco in biaco, 
& dilpofta in ql luoco, doue le fame batteno,a liquefarfi>co vno ferro 
la to ccarete,& trouado che entri ncl metallo la pota pigliarete alqto 
di metallo fufo x vno crogiuolo,o in vna cazzetta>& per la bocca della 
vfeita delle fiame della manica v’el girtarete sopra,& di nuouo laflare- 
te li due metalli bene fcaldar & bene infieme vnxrfi Dipoi, qn vi parra', 
farete alletar il fuoco & a poco a poco la laflarete freddar , & fredda, 
trouarete la voftra capana falda.Ma quel luoco che hauerete saldo,sa* 
ra alqto piu grolfo,rilpetto al piu dei metallo che vi mettefte, dei qua- 
le co la forza di fcarpelli leuarete il fupfluo & la redurrete a buona for 
ma,& cofi hauerete ritornata la capana de vn pezzo,no altrimenti lari 
che se regittata folfe,& di fuono nella bontadi prima, come la ragio- 
ne & la sperienza vi dimoftrari. 







DELLE EVSION DE METALLI rot 

PROHEMIO DEL LIBRO SETTMIO DELLA 
PI. DE MODO ET ORDINI DELL E FV- 
SIONI DE METALLL 

L se condo effetto delfarte dcl gitto & delli primi 
piuiportanti e quefto dcl fonder,& beneliquefar quelle 
macerie, che far ne volete,il voftro gitco,nel qual effetto 
conflit a tutto il fine dei intento voftro, S: la perfettione 
de!i’opera senza il quale, aneor che hauefte copia di for- 
xne St gran monti di bt onzi,li voftri defiderii.le fadighe 
le spese sarebbeno tutte vane, St in tal effetto, oltre alia sperienza,tro 
uo confiderando a tre anzi forse a quattro necesfita, senza manco bi- 
sognar di proueder la primaa e la fornace , o altro mezzo , che 
contega il fuoco e’l metallo congionto infieme la seco n d a fon 
Jelegna o li carboni, neceffario St proprio nutrimento dei fuoco, dal- 
le virtu dellequali,secondo le sorti, deriua piu St maco la forza atta d 
farleffetto chefiricercaLA tetza sono le materie dispofte, me- 
diante le corruptioni , o leghe,o pur per loro propria natura, alia fu- 
fione facile.L a q_varta forse.come causa agente dei tutto.fi po- 
tria narrar per la prima, Stqueftae 1’ingegnoSt buon iudicio del’ 0 - 
perante,con le sue fadighe corporali, & infieme, non solamente le fue, 
ma quelle de suoi miniltri.Perche.oltrea vn certo ordinario, bisogna 
hauere gran confideratione, St prima dei far delle fornaci o machine, 
o cazze, catini, o affinatoi , o altri modi di ftrutnenti.o vafi fimili,che 
disponghinoli metalli alia fufione,& fufi facilmente liconseruino, 
qual aneor esfifieno in tal modo adattati, chedal fuoco offefi effere 
nonposfino, perche guaftando fi vi mancharebbel’effetto , St prirna- 
mente a far quefto vi. bisogna con Ia confideratione 8c co 1’atto adat- 
tare gli firumenti chelapotenza dei fuoco operar vi pofla , qual altri- 
menti non opera nelle cose che per introductione o coi molto coti- 
nuar,o sforzato da gran forza di vento, molte cofe incenera,alcune ne 
mollifica, St li metalli gli fi come aequa fufibili, 8t per concludere e di 
necesfita che bene intendiate,in quefto effetto, quel che fare volete, 8c 
lecondo la qualita della materia adattar le forze, per vincere la durez- 
za.che vi rappresenta St cofi proportionarle alia quantiti.Talchefat- 
to elettione mediante il voftro buon iudicio della via , che hauete da 
proceder.facilmente arriuarete,douedefignafte . Mapchela luce dei 
iudicio venire non puo sen^a la pratica,come maeftra delfarti, me ne 
paffaro co dirne breuemente,per hauere in animo vn di d’hauerui an- 
cora coi dimoftrarui a supplire con efla, 
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COME FAR SI DEVENO LE FORNACI PER 
FONDER BRONZI E OGNI METTALLO A 
REVERBERO. CAPITOLO PRIMO. 

A v endo Vi auanti demoftrato li moai dei far le forme 
per gittare>& come fi dispongano per far che bene rice 
uino le fufioni de metalli, hora e di necesfitd che io vi di 
moftrhper poterio dar li loro fini co la perfettione dei 
gitto,con quali mezzi & {frumenti non solo li metalli fi 
inteneriscano,ma come far fi poffano liquidi & corren- 
ti come aequa, accioche entrinofacilmente per tutti li caui delle for 
me,chehauetefatte. DequaIi,oltrealfuoco,chee il primo agente» e 
vna fornace potentisfimachefi chiamadi riucrbero,laquale non sola 
mente credo che fi eleggaper comodita, ma perche nelli gran gittila 
fia neceflaria.Fasfi queitadi mattoni cotti, aneor, volendo , crudi,o d? 
petre concie, che refiltino al fuoco, & ancora che tutti gli maeftri ten- 
dinodvnfine,ogn’un tal fornace la vafacendo secondo li suoi pareri, 
talche fi puodir effer tanto varie le forme di tal fornaci quanti quafi 
sono i numeri de maeftri.Perche come fi vede per quel luoco che con 
tiene il metallo,per la forma delquale la forza dei fuoco meglio s’ado 
pera,& cofi alcuni maeftri fbno chiamati buoni per non veder piuli 
che qucl che l’e flato moftrojli fanno circolari fimili a vn forno da pa- 
ne. Alcuni altri gli fanno douati per trauerso defentrata dei fuoco, 
alcuni altrila mouanoperlo longo, ancora echifavnsolo eflala- 
toio delle fiamme,chi due,& chi tre. Et chi l’entrata dei fuoco la fa al- 
ta & ftretta,& chi larga & baffa.Similmente li luochi, doue fi creano le 
fiammejqual chiamano lo attizzatoio , & chi gli mette in corpo le le- 
gna per fianco,& chi per lo longo al dritto deFentrata delle fiamme,& 
chiperviad’una buchettaper difopra. ancOr Aechifadiquefto 
la volta baffa & chi alta , & chi per di fotto vi mette vno entramento 
d’aere,perche habbino le fiamme a eleuarfi in alto & a ftare piu arden- 
ti & viue,& che benisfimo per timor dei freddo il serra & chiude . m A 
per non vi confonderin tante diuerfitd d’adattamenti,vidiro qui 
solo il modo di qiielli che io ( lempre che mi e occorfo ) ho vsato il 
fargli,nequali non ho feguito a ponto niuna delle fopradette forme, 
ma di tuttehopresoquelle parti necdfarie che piu parle mi sono a! 
propofico.ET primamentehd fatto aelettione dei fuoco , & dipoi in 
terra hodisegnatod ponto tutto il vacuo della grandezza che ho vo- 
luto , & anco gli ho da torno disegnata la groflezza delle mura . e t 
accioche meglio intediate,pre(upponiamo che io habbi hauuto di bi 
fogno d’un diametro di due braccia & mezzo , ho tirato vna linea per 
dritto longa bracci tre & mezzo,o tre e due terzi , & ho diuifa da piei 
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con vna linea longa due terzi per 1’entrara delle fame. Dipoi a Ile due 
braccia v’hd attrauerlata vn’altra longa due braci & vnqrto,& fatto d 
mo d’ua croce.Nella tefla vina v’ho segnata vna linea d’u palmo 3 & tut 
te l*ho circodate da poto a poto di linee rette,& alii eftremi dlle brac 
cia maggior delld croce ho segnate le fineft re o voglia dire li efaiatoi 
delle fiame.ET dipoi ho difegnaro illuocodouep darii fuocofimeita 
le legna,& cofi ho dato !a groffezza dei muro che ho voluto che s’iter 
poga nel mezzo ifra il brozo & tal luoco, & dipoi da torno ancora ho 
difegnatodi fuor,qto ho voluto che le mura fienoptuttogrofie, quali 
dalpiao delfnodo isuseprelho fattevnbraccio o treqrti di braccio 
al macoj& con qfto ordine ho fattomurar & tiraril muro fodo dal va 
no dei attizzatoio in fuori alto fopra a terra fina vn braccio , & fe l’ho 
fatto vacuo,l’h6 fatto p maco fpesa>& l’ho pieno di calcinacci & terra 
& co piftoni benisfimo l’ho fatto aflodar. Dipoi fopra v’ho fatto mu- 
rar vn piao di mattoni p tutto,pedete verlo la fpina vn quarto di brac 
cio,o manco, accioche il bronzo,qn sara fufo, non fi posfi fermar,che 
tutto non corga auati,& sopra qflo piano anco v’ho fatto murar vn’al 
tro piano di mattoni a spino p taglio,p ilqle no folo ho fatto fceglier 
li mattoni, che fieno flati a cati viui,maper farli coueti piu ftretti,gli 
hofatti arruotar.Dipoi sopra co il medefimo ordine dei difegno v’ho 
di nuouo terminati li vani, come v’hd detto, & anco come qui appret- 
io vedrete disegnato,che.quafi ha forma d’un liuto. 




Et primamefe, fatto qfta prima pte Itagliarete appreflo due mattoni, 
op coltello,o i piano, come megliouivienc,&detro v’incaftraretela 
spina dei ferro pirrarnidata,che il piu groflo vega verfo il brozo, accio 
che il bronzo caricado lo spenga & meglio venga a fcrrar il forno, & i 
quefto ho vsato piu modi d’intagliare tal mattoni, & volentieri qnhd 
potucojhd facto co vnapietra di qlle chereggano i fuoco,& coficcn 
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qfto ordle ho fatto feguitar le mura facedo alie fmeftrette duefducid 
li co apto,al maco da la parte di dentro > d’un mezzo braccio ,& avn 
quarto di braccio, che il maeftro ha tirato alto i! muro li ho fatto co- 
minciare d dar principio al fefto della volta, p coprire dcl forno, & di 
fuori ho fatto tirar le muraglie dritte,& I luoco delle fineftre ho fatto 
fgarciar d guiia di bobardiera,che fia larga di fuori & ftrcttadi detro. 
Si d qfto piano mi fon ritirato & fatto piu fottile i! muro vn quarto di 
braccio, paflando pero quel luoco doue i! brozofufopil moltopefo, 
fpegne,& cofi tirata !a volta & gli archetti alie fi neftre , ho fatto dipoi 
feguir il luoco doue fi mette le legna p farele fiame. Inelqualeprima- 
met e ho fatto far vna gra fofia cupa & loga qto e tutto il forno, & piu 
bafio vn mezzo braccio che il piano ,de fentrata dei fuoco v’ho fatto 
far vno rifpianato di architetti attrauerfati iopra alia largbezza di tal 
foffa difcofto tre dita l’uo da l’altro,che tutu alquato alzino.cioe che 
dal primo al vitio fia vn terzo.o vn braccio in circa, o piu di pendente 
verfo la bochetta,doue fi metteno le legna,& per dcntro ancora lo fd 
da vno muro a 1’altro dare vn c6ueiTo,c6 certa cofideratibe,che il mu- 
ro da cato ftriga a poco a poco verio 1’etrata delle fiame,& 1’altro mu 
ro da frote ftrega i fondo & sallarghi da capo, & cofi vadi la volta co- 
minciando ftretta dalletrataUelle legna & alzando crefca fina doue il 
fuoco hadaentrare,acciochele fiame forzate vadino inanzi & /pente 
da la volta & dalfadattamento delle fponde,entrino tutte vnitamente 
al luoco dei brozo,& cofi in qfta forma cbpofto,ho fatto coniinciare 
la volta no iolo dei attizzatoio,ma anco qlla doue fia il bronzo , & mi 
fon igegtiato cocordare che la volta dei attizzatoio fia alqto piu baffa 
che qlla della fornace, 5: che dala parte dei muro, doue appoggiato po 
co fopra al piano dei archetto fia, a dilcretione, cominciato il coueflo 
fopradetto,tedente che tutte le fiame , battedo i tlfo, fi /pighino al ca 
mino della fincfira che mette nel forno, & cofi anco fo baffa la volta (b 
pra della lpina,pche le fiame ribattute cafchino di botta Iopra alme- 
tallofialtezza dal piao delli archetti al piano de ferrata delle fiame fo 
far mezzo braccio, & la groflezzaifrail fuoco delle legna albrozotre 
quarti, iopra ali’arco,che lafi'afte,fo fcguitar 1’altra volta che copre il 
forno, doue hdda ftareilbrozo,&qfta fo tirareco caua,ma baffa, chc 
dal piao di fotto alia maggiore iuaaltczza fia vn braccio & vn quarto i 
circa,& qn maco,accioche piu tega accofiate le fiame il calor delfe al 
brozo,& ho voluto ancora,che fecbdo il pedete dei fondo la volta di 
fopra cocordemete nel fiio grado camini, accioche le fiame non fi fer 
mlo nelfalto,ma fi caccino alia via della fpina a ftaldare il fodo, & fo- 
pra il brozo,che i qfto fia 1’fportaza dei tutto, & cofi fatto qfto ho fat- 
to fopra alie fineftre chc laflafte p l’efalare de le fiame , & p vedere,& p 
maneggiareil br6zo,duecaminetti,nellagrofiez2a dei muro con vno 
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ottaiK>d’aperco»opocopiu, che cuutdi fuori bene il fano, & anco 
vfcirposfino le furrrae fuori per durjuoco alfalcre , chi v’encritio,qn 
la porcicella ocini dd (porcello i ferrata» come intenderete. Hor qfta 
f»nn.i>o vna delfaltre dettou>i,fiirete come ho facto io,& qlla.che piu 
vi piacera,pigli irece,auertedoiii fempre di fare li luochi,doue dano le 
legna, grandi, cheftar vene pofla aflui, (imilmente doue da il bronzo fia 
fpatiolb,accio non (ia la materia molca,il fuocopoco,8c pero tre auer 
tenze principali vivoglio ricordare, olere alfadattare » la fornace di 
buona forma, ebe la facciace di mattoni,odipiecre»cheregbino al fu» 
co,fe non cutca,ai manco quella parce , che ilfiioco fcoperca troua,& 
n’ho gia facte con di que matto ni,& murare co quella; terra biaca, che 
li vetrari fanno le conche & le fornaci loro, aneor molco bene serue il 
peperigno,oltre ha vna pietra negrabollata di ponte di calco p deero 
bianche,che il nome no vi so dir, tm sene troua in Rrescianain valca 
monica , a Chiusdino in quel di Siena, & credo ancoa Bolzeno , & so 
certo alie Tolfe in quel di Roma, doue fono le lumiere,delleqtiali fan- 
no li forni alie loro caldere.L a sbconda auercenza e, che auanti 
che dentro nella fornace mettiateil bronzo, eflendo nuoua,benisfimo 
co carboni & legna la recociate cutta,& masfime il fondo,che se no il 
ricocefte facilmete efler potrebbe che no fondefle, & co fi riceueredi 
dano 8t vergogna.L ATERZAe che auertiate,ricotto che gli’e,se ha 
uelfe nel fondo fatto alcua sfenditura rac6ciategliela,se no co alcro co 
calcina & mactor* pedo,» vero con vetro macinato, dandogliene per 
tuttO' il fondo, & li fate vna intonicatura di cenere da buccato,che di 
fenda dalle fiamme, & cofi ancoal cielo,che se le sonopietre no bru- 
cino,& se sono matroninon coli no, & anco perche entrar non pofla 
il bronzo fusonecoueti de mattoni ) dsolleuaril fondo,ouero cheen 
trando dentro non vi fi redi,che a voi altro chedanno rendere non po 
trebbe,& qfto e quato vi poflb dir delle fornaci a riuerbero»co liquali 
fi fonde og.ni gran quatita.Pur efler potrebbe, che tara fode, che a vna 
fornace sola no sarebbe forse bene di fidarfi,ma far come haueua pen- 
sato Leonardoda Vinci Scultore eccellete , quale vn gra coloflo d’un 
Cauallo,che haueua facto per il Duca di Milano» voledolo gittar co la 
fufione di tre fornaci , a vn tenipo , far il voleua,ilmedefimo hoanco 
ra sentito che fe vno maeftro di gitto a vna campana in Fiandra, che 
ancora gli bisognd,se volse fondere la sua materiadar codue fornaci,, 
perche con vna prima no gli riusci.llche creder no po(To,che chi pro- 
portiona il fuoco alia quancita della materia,nel grade,come nel pic- 
colo , non gli riesca,& 10 , se hauefle vna tal cosa da fur, non dico chio 
nvarroghi di saper ql che no samio gli altri , Ma se volesfi dar a vna 
trobadiaccizzacoio solu,la furei & taco grande, che le fiame no gli ma 
carebbono,Map far meglio,venefarei d«e*che ognuoa di perwpoc 
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taflelefiammeal luoco dei metallo, & ancora chele foflerodifiun- 
teaH’entrardentro,fareidimodoche lefi congiugneffero &diuen- 
taflero vna.Perche so se le fi scontraflero s’offcndarebbono & impedi 
rienoli corfi delbatterilbronzo,cacciado l’una& l’altra,&accioche 
quello che io vi narro nieglio comprendiate, vi moftrard qui appres- 
so disegnato il fondo dei forno, cotrfiof se rhauefle d far)il farei. 
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Non voglio ancora paflar senza dirui qualche cosadi qlli che fanno Ie 
loro fornaci d ouate p trauerso dellentrata dei fuoco, per mouerfi da 
vna ragioe,che dicano,che da 1 etrata al luoco della spina e certo spa- 
tio & largo, j> ilche,auati che le fiameeschino plefeneftre,hano muli- 
nato sopra al brozo d’ogni bada due volte, coe il discgno fi dimoftra. 




Quellichehano oppenione,chemegliofiaaouargliplo logo, fi mo- 
ueno forse anco da meglior ragione,co dir, che il forno conticne i tal 
forma piu qtitd di fiarne vnite,& no rotte, sopra il bi ozo, & i loro me 
defime,&chedoue e il fuoco in maggior qtitdli sono le sueforze,& 
voledo maegiar il brozo detto dtal fornacepiu facilmete fi maeggia 






Quelli chc ftanno nella forma tonda aducono due ragioni potentisfi* 
me,l’una che cofi longo tempo fi fono vfati , & loro gli trauano che d 
quel che vcrgliano fare la (perienzalo ferue.Dapoi vna ragione, oltra 
alie altre,credo che vi fia,chenel circolotutte le linee tedeno ad vno 
centro, & che nonaltrimentifacciilfuoco rinchiulo in quellaconca- 
uita,che il fole in uno specchio concauo,dalqual vediamo accender ii 
«fuoco,& non in niuna altra forma , & quefto e quanto nella diuerfi- 
ta de forni ho trouato . Hora in qual di quefti , che vi venga bene 
: d’u(ar,vi fi mette al luo luoco il brozo,che volete,(ulpefo dal fondo vn 
; quarto di braccio (opra i pezzi di mattoni,o pezzetti di brozo,& fia 
'orna largo, accioche !efiameptuttorabbraccino,& dapoip lo attiz 
tzatoio con legna lecche fe Uda fuoco tanto, che benisfimo tutto fili 
nquefacci,&dapoi quando ebenefuso,aprendolaspina,fifapercana- 
ali entrar nelle forme,& deflo s’empie ogni lor vacuo, come al suo luo 
»co proprio 1’ordine a ponto largamente vi dimoftrard. 
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MODI DI PONDERE A' CATINO, ET ALTRI 
VARII MODI DJ PONDERE METALLI, 
CON CARBONI ET MANTICI. CAP. II. 

L fonder a catino & a ceftone e quafi vna cosa mede- 
fima, & alluno & allaltro modo s’adopera carbone & 
matici,& quefti,secondo la quatita che volete fonder, 
fifanno picoli,& gradi, & vi s’adatta piu& meno ope- 
ra di mantici , secondo che v’occorre . Fasfi il catino, 
cotica , ouero affinatoio che li maeftri il chiamino , 
murato con mattoni& con terra a modo d’una fucina, & i me^zo 
il boccolar vi fifavn vacuo tondodmodo d’una caccietta da buca- 
ro largo nella bocca,& ftretto nel fondo ,che habbi vnobufodavo- 
tarlo,nelquale,pche’lfiaalbi(ogno turato, vi fi mette vna Ipinetta di 
ferro,o vno pezzo di mattone tagliato & coito a ponto. Hor ^fto be* 
ne incenerato per tutto & adattato il boccolar il vento batta al mez- 
zo,accioche,oltre al fonder , mantenga ancora caldo il metallo , pri- 
ma 5 ’empie di carboni benisfimo fi ricoce,& dapoi ricotto di nuouo 
fi riempie di carboni & vi le appicca il fuoco & da ie mcdefimo fi lafta 
dpocodpoco affogar,da poi menando vn paro o duedi mantici & (b 
pra alcolmo dei carbone, mettendo la materia , che volete fonder, a 
pocopervolta landarete fondendo ,&fufadarete alia Ipinetta, che 
nel fondo mettefte,& per vn canr.ale tnandarete il bronzo dentro alie 
voftreforme. Del cesto ne al catino, al vagello ,0 concadet- 
toui non e differenza le non , che il ceftone fi fa in vn luoco aperto & 
largo, & fi copone di legnami ficti in terra, in forma circolare,inteflu- 
to con vergelle di caftagno,di falci, o di nocciolo, o fimili,fatto jpprio 
come fi fa vna cefta,o un gabbione da muraglia, alto pero & largo, co- 
me vi par che vi bisogni,perche fi puo far grande & piccolo a voftro 
tnodo,& dapoi sempie di terra benisfimo calcata &bene battuta,& 
appreflo fi caua in mezzo vn vacuo tanto cupo & tanto largo, quanto 
voi crediate che cotener pofia la materia, che volete fonder, & acocio 1 
li il fondo, & fattoli vn buso p 1’escita dei brozo,& mefloli la Ipina dei 
ferro benisfimo tutto 1’incenerarete con cenere fteperata con aequa, 
doue fia ftato risoluto salc,& dapoi il ricocerete,& mettedo li voftri ; 
mantici alii luochi loro, doue hauete collocati li boccolari comefon- 
defte acatino,cofii qfteiarete,& di quefti il primo, che io vedesfi , fu 
in Palermo,& dapoi ne ho veduti in piu altri luochi, & quefio tal ftru- 
meto,con ilqualeil maefirogitto vna campana di libre circa a.icoo. 1 
molto 1’usano cetti maeftri Sauoini & Frapcefi,che vanno a torr o fa- 
ectido campane, & di quelli ho gia veduti che gli hanno mefto a torno 
due otiT par di mantici, & anco n’ho veduti di queJli-che, in fc; u L:o 

di verghe 




DI FON.DERE A CAZZA. 105 

fji uerghe di arbori & legnami, erano fatti di muro X guifa d’una torret 
ta,& quefti a me molto pia piacciono , cive quelli fatti di terra, talche, 
s’1'0 mai glihauesfi adoperare,non gli farci aitrimenti chedi muro. 




MODO DI PONDERE A CAZZA. CAP. III. 



A c a z z a e uncatinetto piccolo, fatta (opra anna 
gabbietta,come ucellino , di uerghe di ferro , qual ha uti 
manico da poteria facilmente cauare dalla fucina & por- 
tarla, doue bcn ui uiene , e ftrumento commune , & co~ 
fi urnali a (Tai infra maelh*i,rifpetto dgitti piccoli,per- 
cheinungran pefo, aneor che con lieue & cricchi fufte 
aiutato , difficilmente a braccia leuar il potrefte , & fe pur il facefte, al- 
tro non farebbe che per forza leuare il catino fopradetto , che farefle 
errore, potendo far di manco.Fasli fimilmente a queda una fucina con 
unbuon paro di mantici grosfi & bene appannati , & tal catinetto, 
fatto con buona terra ricotto & bene incencrato , fi colloca auanti il 
boccolare , & d torno a torno fopraallorlo fe gli fa una corona di due 
o tre tededi mattoni,accioche contenghino meglio il carbone ^an- 
co piu quantita , dapoi accefi , & bene infocata la cazza , e carboni, lo- 
pra a poco a poco fi metteno li pezzi della materia , che uolete fonde- 
re,&fu(afifacafcar nelricettacolo. Dapoi fi cauafuori tal cazza, & fi 
porta doue hauete collocate tal forme, & con elfa fi gittino . Ho anco- 
ra ueduto fondera cazza fcoperta,cioefenza fucina & fenza cinigea 
torno , anzi in mezo , a una danza , nelquale luoco ftaua la cazza nuda 
lopra un trefpide di ferro, & li matici hauiano le cane longhe,& le boc- 
che doue ufeiua il ueto il teneuano fopra alPorlo della cazza.Ben e nero 
che tal cazza haueua la bocca larga, &dinanzi era piu alta che di drie- 
to , & intorno dllorlo cra un cerchio di ferro alto quattro buone dita, 
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ti ancora piu,fatto per ritegno dei carbone, & cofi in qucfto modo vid 
di fonder argenti, piu volte, in quatita,& vi fi fondeuanobenifsimo& 
nettamente , & con gran facilita fi maneggiaua, & con gran rilparmio 
di carbone, & accioche,le alcmia granetta d’argento,p forte fuor vfcifle 
della cazza , per quefto il maeftro vi teneua vna catina fotto con aequa 
che il raccog!iefle,& cofi li dentro ogni minima cola ritrouaua. 




JL MODO DEL PONDERE A' CROGIOLO. CA. IlL 




L fokdere a crogiolo, & quel modo che nelle cole 
picciole fi colluma , falsi in due modi, con vento di man- 
tici,& con fornello a aere. Quefto de mantici , che hora vi 
voglio dimoftrare,e quello che e piu in v(o,& e modo co- 
comune , & fonde prefto , & a gli Orefici , & a ogni huo- 
mo, che fonde , e notifsimo , & potrei far fenza diruene, 
pur per auertirui di quel , che forfe non auertifie , vi diro 1’ordine . Per 
far quello, prima fi favnafucinettacon vn parodimantici damenar 
a vna mano, o altrc modo . Dapoi fi piglia il crogiolo della grandez 2 a 
che hauete dibilogno , & sempic di quella materia the voletefondere. 
Dapoi fopra alia fucina auanti ,doue efce il vento de mantici , saccen- 
de tanta quantita di carbone, quanto penfate che pofsi benecoprire 
il vofiro crogiolo & dapoi inmezzo di tali carboni accefi fi mette il vc~ 
ftro crogiolo pieno di materia, fopra al ferir dei vento, nel fuoco.due o 
tre dita difcollo dalla parte doue efeie il vento, o quel piu, o quel maco, 
chela grandezzadel crogiolo, o lapotenza demantici ricercafie, & li fi 
lalla a poco a poeo bene infocare , & quando il vedrete ben roflo , con 
il vento fe gli auiua & augumenta il fuoco, & tanto gagliardamente le 
glie ne da cotinuando,auato ne ricerca,per fin chel fia bene fufo. Auer^ 
tendo di tenerlo lempre in mezzo & dritto, & infra carboni , folleuato 
& bene coperto, &per quefto e chi fopra al piano della fucina tiene vn 
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mezzo circolo d’una fpiaggiadi ferro , & chi ii fa di tefte di mattoni , & 
tale cofe j> ultro non fi fanno,fe non pche ritenghino ii carbone, & pche 
meglio itia ftretto infieme, & perche anco (opra tener vi fe ne pofli pia 
quantiti,acciochefacciilfuocomaggiore,& che 1’aere manco pene- 
trar fopra li polia, & coli al fin fufo & bene netto da ogni ccnere , o car- 
is onigia, fi gittanelleforme che volete. Sono alcuni, che per piu co- 
modita,&ma(simeli fonditoridclliottoni,chefunno vn vacuo mura- 
to, o tondo, o quadro, di diametro vn palmo , o quel piu o manco che 
gli pare,& rattrauerfano prelfo al fondo di due o tre ferri , & fanno che 
il vento de mantici lo batta fotto,Sc lo ficci quali 1’officio d’una mani- 
chetta.Dapoi fopra li ferri metteno il crogiolo con la materia, & 1’env 
pieno & c fanno colmo di carbone , & cofi quando e caldo menando li 
mantici la fondeno,& tali maellri dicono trouar per fperienza,che 1’ot 
tone conlerua piu il fuo colore perquelto modo, che in neflitno delli al 
tri.che egli vfano,& che ancora fonde pitt prefto , & che a oginmo , per 
tal via, fenza molta fadiga, viene fufo benifsimo. 




DEL MODO DEL FONDERE CON FORNELLO 
A' VENTO. CAPITOLO QJ/ A R T O . 



V e s t o modo dei fondere con forncllo a vento da 
molti e dettoaaere.e modo che fi ia con poca fati- 
ca. Fafsiprimamenteconvn fornello piccolo ,o gran- 
de, a voftro modo , con crogioli & carboni , lenza ven- 
to di mantici , ma non lenza aere ventola , qual procede 
dal luuoco doue fi fa & daH’adattamento dei fornello, 
qual conio Ipatio dei tempo fa 1’effetto dei fonder quella cola , & che 
quantiti che volete , proportionandola pero al vacuo, & fuoco,&a 
Faereche facci vento piu che potete ,&per farquello,primamente fi 
fa il fornello dettoui murato, oucro fi caua in vn rialto di pietra, ouero 
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parete di terra , & anco fi puo far , & fi fa portatile di uerghe di ferra 
con luto, come ui diro.Quefto,in qual fi uogli modo che il facciate,lha- 
ucte da collocare in luoco che facci uento , come metterlo in qufllche 
ftanza grande,o a rincontro di porteo di fineftre, &fifadi forma ton- 
da,o quadra, come pm piace a chi Ihi da fare.Ma qui hora noi,per piu 
comoditadi mattoni,dircmo che far fi debbi quadro, & fatto elettione 
dei luoco, da pici il formarete largo un mezzobraccio o tre quarti; & 
alto braccio uno e un quarto, & in bocca un terzo di braccio o piu > fe 
piu il uo!ete,& al pari dei terreno fi dee fare una buca larga un quarto 
di braccio, 6 piu,& un palmo alto. alia bocca fi fa co ferri atrauerfati un 
fondo graticulato,fopra allaquale in mezzo fia adattato un pezzetto di 
mattonetagliato, grade, quato e il fondo dei crogiolo, 8c fopra a eflo, 
cjuado li fande, slnbbi da pofar,accioche fempre habbi da ftar piano, 
ancora che li carboni fi lognno,(Ha fu leuato nel mezzo dei fuoco,& da 
poi sempietutto iluano,doue e il crogiolo, di buono carbone, hauedo 
prima empito il crogiolo dellu materia che uolete fonclere, & cofi la£ 
fate ftar sezatoccar mai cofa nefluna,faluo iagiognere carbone, quado 
e !ogro,quel chevliauete meffo,p fin che no fia fufo,& p cocludere qfto 
fonde piu prefto & piu tardi, fecotido li carboni e luochi doue fi fanno, 
o che aere uento fo comodamentepigliar pofiano. A n c o r a, come 
v’ho dettoji fa quefto portatile in fii uno trefpide grade cli ferro di fo- 
pra,a modod’uno cefloncino ueltitodi terra, nel fondo fifalafuagra 
tella,& chi uol che piu con celerita fonda fe gli mette fotto uno catino 
dacqua,nelquale li carboni aecefi, che p li apti dclla gratella cafcano nel 
lo fmorzarfi che fanno, eleuano co la lor calidita,.& iui fanno una efala- 
tionc,che mena veto, quale grademerc ferue,& anco tal catino dacqua 
molto giouaaqlli che fondenooro , oargeto,perchcsalcuna grana p 
forte ne cafca,come auiene,p meneggiar,o p rimetterc detro, calca nel 
catino d’acqua,in luoco faluo,doue facilmente fi puo ritrouar. 
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DELLE FVSIONI DI BRONZI, ET ALTRI ME- 
TALI IN GENERALE CAPI. QVINTO. 



Ome potetehauere veduto v’ho fin qui dimoftrato coi 
fcriuere 1 ’arce dei gitto & li modi di far lc forme & di ri- 
cocerle,& cofi dapoi per fonder le materie, li adattame- 
ti delle fornaci,fi come e quella,che fi fa per fonder a ri 
uerbero di fiamme, o con mantici & carboni, il catino» 
ceftoni,cazze,& fimili altri ftrumeti , che per far tali ef- 
fettifi coftumano,con quelmiglior modo che hd sapiito. Hora vi vo- 
gUo dimoftrar.per poter condurre alii fini loro quelle opere perlequa 
li quefti ftrumenti fi fanno,& come adoperar fi deuino ,& prima vi vo 
dir il modo, che a voler ben fonder, che tener fi deue nelle fornaci a ri- 
uerbero,allequali no bafta chele fieno perfette di forma & bene fattc, 
che ancora vi bi fo gna.per hauer le fiamme come anima & causa prima 
efficiente in tal effetto,hauer il legname apropriato,gioaene,secco Bi 
sognaui ancora il iudicio dei buono maeftro di bene intender gli ef- 
fetti,cheli fuochifanno, & anco fasfidue farighedelliaiutanti,& che 
le materie per loro propria natnra fieno dilpolte a fufione,& prima vo 
lendoui dire delle legna.come v’ho detto, vogliano effer d’arbori piu 
dispofti alie fiamme che al le bragie,& come auanti v’ho detto, vuol ef- 
fere giouene,secco,di sorte che se posfibil e non habbi alcuna humidi 
ta superflua, & di quefto non solo se ne habbi la quantita baftante pre 
parato.Ma per ogni rispctto hauer se ne debbi superfluo, & che fia in 
fcheggie & non troppo grofle.Coftmrufi per molto fontano, il carpi- 
no, ancora il falcio, falbuccio , il noce,il faggio & l’abete,& ogn’altra 
sorte di certi legnami , che sono porofi&leggieri, che perii volgofi 
chiamano dolci.Appreflfo a quefto hauer vi bisogna il forno beneri- 
cotto,acconcio>& intonicato con cenere, & serrato il busctto delfe- 
scita con vna spina di ferro incenerata,& appreflo infornato in eflo la 
voftra materia larga, & piu per ritto delle fiamme che potete,& anco 
chedal fondo piu che fi puo ftiasuspesa.al manco, sopra vnpezzetto 
di mattone,che facci di spatio sotto,vno ottauo, accio le fiamme pe- 
nettrar per tutto facilmente posfino,& infocar il piano dei forno,pri 
ma che i liquefar il bronzo cominci,accioche nel cascare il troui cal- 
do, & fi mantenga nelfeffer che ui casca.Dapoi,hauendo turate le due 
fineftrette con li due spiracoli , che per vederlo & maneggiarlo lafla- 
fte,con due sportelli di terra, fatti in due telari di ferro adattari da po 
terti a voftra pofta leuar & porre , etcolncme di dio co- 
miciareteidargli fuoco.mettedopriinalelegna in sula boccadelfS 
trata, 8 i dapoiapocoapoco>fecodo che crefce il fuoco.fandarete ca 
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tiando auanti fino alia dirittura della fineftra, p laquale nel forno en- 
trano le fiame,& li ftregnendo il fuoco con piu quatita di legna, vigo 
■rosamente raugumentarete.doue con le fadighe d’un dcll i voftri aiu- 
tantiauertiretechcmai talfoco non alienti > ma che continui per fi- 
no chela voftra materia non sol lu rolfao bianca, ma che inclini & 
cominci a fondere,& allhoracon piu di diligenza,piu di fiame ftrege- 
dolapfino che iiquidisfimo &fufo il trouarete,&difpofio da poterio 
facilmente introdurre nelle voftre forme. Auertendo , perchc alcune 
volte lifuochi gagliardiSt longhi fanno fopra vna certa pelle, che li 
riarde,& non lalla sotto penetrar il vigore dei fuoco, ri quefta fi reme- 
dia aprcdo il forno tte coi fregarui sopra vn caftagnolo, & pcotedo r5 
perla,& coii hite a ogni pezzo grofl'o,che fofle i forno, accio che il fuo 
coin eflopiu faci!metes’introduca,& gagliardamete glie lo faretcau 
gum etare,& riserrado il forno per fino, che il vedcte tutto bene lique 
fatco,allhora v’agiugnerete quella quantita di ftagno,che pelarete che 
meglio ilcorropa,& con vno caftagnolo maneggiandolo alqto fenza 
posare.con vno riscio di legname o di ferro il nettarete,cauado li pez 
zi di mattoni,che vi mettcfii per fulpedere il brozo, terre colate,fchiu 
me,o alere superfluita, che le materie teneflero, quali fitrouano tutte 
galleggiar di sopra, quali, leuatele>& fate tutto il bagno dei brozo net 
to,& dapoi co vna cana cauata,o co cazzetta, pigliadone alqto, ne fa- 
rete con il voftro indicio il faggio,& parendoui d’aggiognere piu fta- 
gno veneaggiugnerete,se no parendoui difpofto dagittar,il riscalda 
rete alquanro,& verrete al atto dei gitto. ma prima vlarete quefta 
auertezadi cercar per il forno, per il mezzo,alla fpina, &a fiachi con 
vno caftagnolo,s’alcuna cosatrouate di fodo, che non fia fula,lempre 
fregando il fondo,& trouando che pasfi fenza fcontrare alcuno impe- 
dimento, & che per materia fia tutta liquida come aequa o olio, & che 
nel forno ftiaspianata,& chiara , & gallegiando ogni cofa , che non e 
bronzo,sopra tH se tenga suspesa,& lampeggi,come il fole,& le fiame 
ancora che vscirefoglianodelliftacul i quali biachi& fenza fumo ve- 
dreteallhoradi nuouo con vno nettatoio di legname fecco , le ne ha- 
uelfe bisogno,il rinettarete,& gittandoui fopra gralfo di porco.o dal 
troanimale.contartaro mescolato,o co falnitro, ouero vimetterete 
corna di caftrato,& li darete vn buono caldo, & dapoi hauedo netti li 
voftri canali, che fatto hauete infra la forma & il forno , con vno ferro 
torto, fatto apofta,con vno manico longo, qual li maeftri il chiamano 
il mandriano , percoterete la parte della (pina che rofla , anzi bianca, 
per il longo (uoco vi fi dimoftrara dauanti , & la mandarete in detro, 
tenendo ilditto ferro sempre in mano, temperado cola pontad’eflb 
mella nel buso>douc laspina ftaua,l’ufcire dei brozo laflandolo venire 
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fuori.fecondo la qualita delle forme, &secondo il voftro parere, pche 
I quefto ladifcretione & iudicio,oltre acognofcerelafufione, molto 
importa, per far che le forme bene & ficuramente sempino , & tanto 
piu quato alfartigliarie fi riccrca certo termine moderato, rilpetto al 
la quantiti & forma della materia, alie campane no s’ha tato rilpetto* 
& alie figure fe le da il bufo tutto aperto.Pero, quato 1’entrata de loro 
gitto ne riceua,a tutte le specie de gitti hauere bisogna cofideratioe» 
focondo la forma, dellaquele non vi fi puo particolarmete dar norma* 
eccetto dirui, che secodo che la voftra forma bene fatta,di buoa terra, 
groffa,o fotti!e,o ben o mal legata, o chc 1’entrate voftre p forte fieno 
ftrette,o pur larghe,o con pochi.o affai sfiatatoi,& fc la materia voflra 
e corrottaabaftanza,o ma! corrotta,oucro fe Ia forma ricotta, o no» 
chefo l’e bene ricotta riceue il brozo senzaalteratioe, &fo nolchizza 
do s’altera , d che auertir fi debba , & masfime nelle forme delle arti- 
gliarie,!equali,empiedoleconimpeto,fisbatteranima,& d’e(Tao della 
forma fi rompe i qualche parte, & bene fpcfi'o,per quefto fi da entrata 
al bronzo dandar in qualche luoco , che li maeftri non vorrebbeno. 
Si che per dare comodica al aere,che vi e dentro,all’ulcire fuori,come 
p ficurarfi dalli inconuenienti.e buono madaruelo moderato.No vo- 
glio ancora mancare.che quando sarcte a quefto atto di gittare arti- 
gliarie,il ricordarui,che quando haueretepiena la voftraforma, per fi 
no che prefto al traboccar facciate mettere nel forno, ouero fopra alii 
cannali,alquanto di ftagno,accioche lamatarozza fiapiena di mate- 
ria,& che habbi grafiezza da poterne rendere al bifogno della bocca, 
accioche habbi ai venire fi(Ta,& senza busetti,come,efiendo magre,co- 
ltuma venire. Per ilche, oltreaH’dferebrutte, non fono ancora mol- 
to ficure, vi voglio ancora ricordare , perche spefto accade che fi fan- 
no gitti di rami vecchi,come caldaie,orci,coppi, & fimili vafi, & per 
manco faftidio & spesa fi piglia per partito fonderli al forno di reuer 
bero,che p effere materie viscofe & fotti li, come fono , calde cafoano 
in fondo, & se non vi trouano bagnato sappiccano , & infieme l’una 
con 1'altra di tal sorte fi congiongano.chc il fuoco bon ha potered^i 
i uertirle, & ancora che leprouate con frucatori quanto fapete , fo le 
laflate reftregnerc & amaifare infieme in quatita,fe gli defte vn inefe di 
fuoco, non il fonderefte,& pero, quando liauefte da far quefto, vedete 
d’hauere vna parte di materia bona & allegata & quellaprimamen- 
te vedrete difonder ,&dapoiapocoa poco vandarete aggiognen- 
do de rami , che hauete , & cafo chc non haucfte materia allegata , 8c 
pur vi bisognafle operare conii forno , fate che quel che prima in- 
fornate fiapoco & fia infornato largo alto dal fondo , & quefto co- 
me il vedete caseato, oltre al percoterlo,li darete alquanto di ftagno, 
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accio 1’aiuti a far che fonda,& dapoi sopra a qu fto i poeo i? poco ag- 
giognerete la quatitu.per far la fomma dei pefo.che hauete dibi fogno 
metrendolo sempre alie bocche 4 bene riscaldar , prima che detro nel 
forno sopra alfaltro il mettiate , per noli Jar occa fio ne a rifredarlo. 
Ma il douer di ral cola farebbe di fonder tutto ii rame , che adoperar 
hauete, comatici & carbone, &allegarlo , & dapoi allegato metterl» 
nel forno per fondere & farne il voftro gitto . r L fondere a catino, 
ouer 4 ceftone,& ancora a cazza,fi fa prima qual di qlli vafi piu vi piace 
d*adoperar,come v’ho infegnato, & dapoi sempino di carbone, & ol- 
tre a ben ricocere , prima che cominciate a fonder materia , s’infoca 
bene>& dapoi i tomo sopra alie sponde fi metten lipezzi che hauete 
piu grosfi, accio fi fcaldino , & anco perche fieno ritegno al carbone, 
che non fi spanda.Dapoi menando li mantici &infocando il carbone 
co fuoco vigoroso andarete mettedo sopra nel mezzo d’effo la mate 
ria che fonder volete,& cofi fecondo che il carbone fi viene cofumado 
& la materia a fondere, & delfuna cofa & delfaltra v’andarete ragio- 
gnendo per fino che haretemeflo infufione tutta la quantitd della 
materia che volete, auertedo che neflimo pezzo vene cafchi detro, che 
(e no fufo,al meno fia in colore biaco, perche no folo no fi fonderebbe 
fenza gran fatiga, ma daria caufa a refreddare il fufo,& f‘el vafo voftro 
e catino pigliarete.vn caftagnolo & fcoprirete la materia dal carbone, 
& nettandola dalle loppe la rimenate infieme,& cauatene, volendo, al 
q,to di saggio, & vedete s’hi dibisogno daggiognerui lega di ftagno» 
o d’ottone,per darii colore, & secondo che vi pare andate facendo>& 
co li medefimi carboni, & con de nuoui la recoprite, & di nuouo fof- 
fiado li matici la fcaldate bene,& dapoi, quado tepo vi parra, battere 
te la (pinetta dei fondo per vno canaletto la madarete nelle voftre for 
me &,fe glie celtone fturate la banda el luoco che fi laffa per vedere 8c 
nettatela,& fatto qfto,farete tutto cjllo come di fopra facefte al cati- 
no , la cazza acconcia,comc alfuo luoco vi disfi,nel fonder da que 
fta al catino no e altra differeza fe non che mediante il manico e firu- 
mento portatile,& fi conduce co effa la materia fufa a luochi,douc mi 
e venuto piu comodo d’adattare le forme,& e ftrumeto da maeftri a f 
fai vsato,masfime nel fonder le poche qtita per no coportar la fpefa, 
anco il faflidio di far canali & fofla per fotterar le forme.DEL modo 
dei fonder a crogiolo co mantici o piccioli o grandi, & cofi dei modo 
dei fonder a vento non fi puo infegnar 1’ordine di tali ftrumenti , che 
non fi dica la pratica , & pero non pen lo altro diruene , per hauerne 
ditte abaftanzaalli loro luochi,ma in quefto difeorso folaggiognerui 
alcune auertenze,che l’una e per saluar il crogiolo, guardarlo dal ven- 
eo de matici>Taltra,seper caso fofle di trifia terra il fisfendefle,prima 
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che hauefte fufo,ilsoccormte ton metterui vn pezzo di vetro,ilqua!e 
1 ancora che fode debile soccorso>pur alie volte bafta,fimilmete,come 
1 auiene dehi Iongamente fonde , che qualche volta nel maggioresuo 
bisogno li manca il carbone, a quefto ho gia preso per rimedio di fac 
segar certi legnitondi longhi quattrodita,&gli fon andato frail car- 
bone mescolatido, quali, aneor che molti sene confumi,piu che fi foffe 
carbone,! tal mancamento seruono es fi,& masfime alie fufioni grof- 
le,come occorrendoui la sperientia vel dimofirara', 

DE BRONZI ET METALLI COMPOSTI, ET 
ALLEGATI, IN VNIVERSALE. CAP. VI. 

I D 1 s s 1 auanti,d thi voletia bene far 1’arte dcl gitto,ol- 
tre a! buon indicio, quattro coseeffergli necellarie. Pri- 
ma il far delle forme,& hauere il forno ben fatto,& Ie le 
gna di buona specie secche & ftagionate,& anco la ma- 
teria dispolia alia fufionc,& di tutte vi sono particolar 
mente andato dando luce & diqueftaancora.coe al luo 
co delle leghe de metalli potetevedere , doue infra 1’altre v’ho detto 
di quelle dei Rame affai, per il che in quefto capitolo volendo poco dic 
ne,ma per seguitar 1’ordine promefibui,vi dico, che sempre che pote 
te tutta la <j,utd de voftri metalli, che volete mettere detro in vna ope 
ra,se nonv’increscela fadiga o spelfa , 1'alleghiate, & facciate in pani 
d’una natura, perche , oltre acconciarli meglio nel forno & effere pili 
maneggiabifi fi fondeno tutti ad vn tempo,& con affai minor fadiga, 
che non farefte se foffero diuerse nature di pezzi , & di dar al Rame 
corrottione e di necesfita .Perche , se pensafte di fondere in forno di 
riuerbero Rame fino.da perse,prima che n’hauefte honore, & vi crepa 
refte l’anima,& dapoi rilpetto alia sua viscofita,se volefte gittarne vna 
cosa sottile,non riusciria,per non effere corrente,& se vi riusciffe sa- 
ria tutto busato , come vna spogna . Pero e di necesfita fonderlo 
prima a qualche vn delli antedetti modi, perche vuol fuochi repentini 
& gagliardi , con vento grande , & violente , & con buoni carboni, & 
fuso accompagnarlo fi deue con ftagno,o con ottone. Alcuni,per mi- 
nor spesa, vi mettono alquanto dipiombo,& cofi quefta materia 
compofta di Rame o ftagno, d’ottone o piombo,fi chiama bronzo,& 
perii gitto e materia d ispofta a facil fufione , & e corrente, & di que- 
fta fi falefigure &i’artigliarie, & molti altrilauori .fassi ancora 
dei rame vnaltra sorte di compofitione,qual,come quella,fichia- 
mabronzo, quefta fi chiama metallo, ne pero e altro che quelladel 
bronzo , mascambia il nome in quefto vocabolo vniuersale , per la 
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piu & manco qtiantiti che contiene di ftagno.Delquale , come pafla 
dodeci per cento fino a vinticinque> e chiamato da maeftri piu & man 
co fino Sc e quello che se ne fa campane, rispetto al suono,mortari Si 
laueggi.fi per eflerelauorisottili con durezza.come perche non hab- 
bino . i rendcre alie cose sapor, o odor, o tetura verde & spiaccuole,co 
meilrendeil rame, senou eftagnato, fifannodi bronzo,& per con- 
cluder bronzo & metallo e tutto vno.ma cofi fi chiamano per cogno- 
scere le differenze secondo li lauori. 

MODI DI DIVERSI INGEGNI DE ACCOM. 
MODARE MANTICI, PER FONDERE ME 
TALLI. CAPITOLO SETTIMO. 

Mportantb & neceflario effetto,al piu delle fiifio 
ni, sono li mantici, quali oltre al vedere d’hauerli che fie 
no morbidi, & ricchi di panno, longhi & larghi di tratto 
& bene garbati , & che habbino buone ventole , lotighe 
& buone canne , & che per rottura non perdono 1’aere 
che pigliano,il modo d’aconciarli , che facilmente ope- 
rino a loro efFetto, importa aflai, &pero hora vi voglio andare notan- 
do alcuni ingegni comuni da mouerli.fi con aequa , come a forza d- 
huomo,accioche,secondo che v’accadefle,vene posfiate seruire. Ben- 
chequefti tali effetti ogni maeftro li fa secondo lasua commoditd, 
o il suo 'ngegno . Tutti pero con quefto intefito,che gagliardamen 
te,o prefto, habbino a scaldare , o a fondere le materie che vogliano. 
Alche fi cerca vento grande & impetuoso, perche fimilmente il fuoco 
habbi aneor eflfo cofi da efl'ere,& perche le forze delhuomo sono, 
alie cose grandi, debili, fi va cercando gli ingegni con adattare diuer- 
felieue.oueroraiuto deH’acqua.Perilche alcuni ibno che acconciano 
vna ruotta a bottacci grande di diametro (ei,fette,& otto braccia,se- 
condo li luochi,& quantita d’acqua che il suo ftile pasfi sotto alia pon 
ta della tauola che viene (otto li mantici dalla banda di dietro, & chc 
in efio fieno fatte alii suoi luochi due lieue trauerse pofte al contrario 
l’una dal’altra,&la tauola disopra alii mantici fia ferina, &quella 
di sotto, per non efiere dalcunacosa tenuta , caschi & venga aprire 
il mantice , & tanto seftenda che l’arriui sopra alia trauersa dello 
ftile della ruota . Per ilche dalla forzza delfacqua , fatta girare le 
trauerse dello ftile , che venghino a leuare in su la potita delle tauole, 
che fano fotto li mantici,& a ferraria con la parte di fopra,& cofi paf- 
fata il mantice 'ricaschijSc che sempredallaponta delle lieue trauerfe 





L’altromodo fie,facendo fimile allesopradette,vnaruotta>& in capo 
delbiligofia vn fimile afie, & fopra alii mantici fiavna trauerla beliga 
ta,che i vna tefta habbi vn contrapeso,& dallaltra fia il manico che e 
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fia presa ia ponta defle tauole cheauanzano di sotto alii mantici, co- 

rne vedctequi nel difegno. 



ANCorA foconcianoli mantici a aequa in piualtri modi, ma duc 
qui ve ne voglio notare, accioche potiate con esfi, o con parte d’esfi> 
adattarui a tal effetto,occorredoui.FASSi prima vna ruota a bottacci, 
come quella , che v’ho detta auanti, & nella fine dei fuo biligo , doue li 
posa.fi fa di ferro vno afie torto, come quello d’un manico di ruota da 
coltelli.il quale alzando abbasfi,& abbafiando tiri alfalto vn ftile, chc 
ita biligato sopra alii mantici , che hd due braccioli , come vna croce, 
alliquali sono attaccate le tauole de mantici de sopra, de quali la ruc- 
ta,girando in alto,sempre ne tiene fufpela vna. 







LTBRO SETTI MO 

preflo dalfafle torto, che girando tira in giu & spegne in su , & cofi le- 
gati alii loro Iu ochi di mantici.vno sene vieneabbafiar,quando ii con 
trapeso s’alza,l’altro a alzare, quando cala. 




PANNOSI ancora per forza d’huomo,con varie lieue,diuerfi alzari 
di mancici,li comuni,chepiufi cofl:umano>edi mettervna croce bili- 
gata per ri tto,& co vna trauersa confitta da capo lo ftile,& che pasfi al 
bracciodi fuori ,&vengafinappreflbiterra mezzo braccio , & alie 
braccia di tal croce s’attacchino li matici,& cofi lho mouedo vn paflo 
fplga il manico della lieua,vna volta auati,& vna tirado adrieto,& cofi 
fivegono a mouer li matici,alzado co tirar,& abbaflar co 1’allentar. 




no batte il ferro, puo»(e vuole,fenza aiuto daltri menar li matici fuoi, 
& per quefto fi fa vno ftille ritto in mezzo a matici,S: fopra vi fi biliga 
vnlegno con vno contrapesoin vnatefh,& da l'altrafi lega vna fune 
che venghi a vna ftanga mefla in terra, longa quato e tutta la fucina, & 
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> legata di forte che la fufpenda alquato da terra.Talche montandoui fb- 
pra conun pie.& grauadouifi la fune, faeci coe fala cicogna d’una ca- 
jpana, & coii fagliedo & fcedendo di tale ftanga. li mantici ancora ueiv 
j gano a effer tirati & allentati,& cofi fanno uento & ferueno benisfimo. 




Ancora come fi coftuma, 8i masfime perii maeftri fonditori,fifan- 
i no mouer li mantici con legar un pezzo di canapetto al palco , o altra 
i cofa,che fia fopra alii mantici, che fopra a esfi uenga in mezzo , alquale 
.fi a legato un legno trauerfo , che tali maeftri 1’ufano di chiamar glogo, 
& falendo fopra alii mantici concordemente hor fopra a 1’uno &hora 
fopra l’altro,& aggrauandofi lo facci far uento, & cofi tanto fi fa che fon 
deno la quantitadella materia che uogliano. 




A n c o r a per far uno alzar de mantici fi mette un ftile per piano 
biligato fopra, doiie hauete collocati li mantici con due braccia, che 
moflb da una lieua comeffadi fotto il legno nellapontapreffo al biligo 
difuori,che sforzata da uno o due huomini conduepasfiauanti& due 
iadietro alzino hor 1’uno hor 1’altro mantice come uedete diffegnato. 
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In quefto & in molti altri modi ancora Ii potrebbe far,iacendo vnaruo 
tagrade doppiadapoterui caminar dentrovn’huomo,& chefuori da 
vna (ponda fi a dentata a pofte,ouero fia ineflb vn legno a coltello in for 
ma di mezza ruotajche lieui vna lieua all’infu , quale Ipenga vno ftile bi- 
ligato in mezzo, alqualefiaattaccatigli anelli de mantici,& che come 
la ruota grande gira » li denti pigliano la fcala dclla lieua , & la mandi in 
fu,& fpegnendo ilbiligo ,doue (onoattaccati li mantici,l’uno venga 
per tal fpigner a alzar,& 1’altro per il fuo cafcare venga abbaffar, & cofi 
v jdino facendo per fino che v’occorre dibifogno. 




Sono infiniti e modi che alzano & abbaflano,& che tirano,quali tutti fi 
potriano applicar a farlo far vn de tali effetti,8d io gia mi ricordo.fopra 
a tali ingegni penfando , che mi rifoluei che tutto quel che fi faceua a 
acquafipotefleneluochi dellanecefsita farlo ancora con laforza delli 
huonum, & cofi tutto quel che fi fa con la forza delli huomini farlo far 
molto piu facilmete a l’acqua,& molti nandai con il pefiero ritrouan- 
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do , & infra gli altri ncrdinai vno a vn edificio nella valle di Boccheg,- 
giano,che con vna ruota fola in vna ftanza medefima a quattro diuer- 
le fucine tal ingegno femina, facedo 1’ofFicio di quattro ruote. Quefto 
era vna ruota da manti ciabottaci comune , mapiu grande, che al fuo 
ftile vera mefsili fuoibracci trauerfi , che alzauano li matici alia prima 
fucina. Dapoi in capodcllo fhle,doueil biligo era vn ferro torto, fimile 
a quelloduna rota, quale in vnaftampatura di legno girando fpegneua 
vna lieua in fu, & la tornaua alia ritornata in git; , & quefta fpegneua v n 
bracciod’un’altro ftile che arritiaua per in fin fopra alii mantici d’un’al_ 
tro ftile locati a vnaltra fucina, & nello fpegner che faceua alzauahor 
1’uno hor 1’altro braccio, doue eran attaccati li mantici , & di quefto fi- 
melmenre nafceua vn’altro ftile , che ne fpegneua vnaltro , qual era per 
piano fopra a 1’altro paro dc mantici.qual fimilmente nello fpegner che 
faceua, alzaua li mantici, che erano attaccati alii altri due bracci , & cofi 
dedificio in edificio l’uno ftile con il medefimo ordine fpegnendo l’al- 
tro faceuano 1’effetto. Talche tutti e quattro infteme a vn folo,a due,& 
a tre, fecondo che li maeftri voleuano,& credo ancora che far fi potreb 
be d piu,fe la quantita de 1’acqua e potente a folleuar le lieue,che vanno 
fjiegnendo li ftili,alche s>’ha da confiderar,& circa 1’ordine e cofa facile, 
perche dal primo moto fi puo fiiccedc re a molti , ma quello che in tal 
effetto veggo di contrario il mantenerlo aordine,effendodi tante par- 
ti,& hauerancoa fopportar tanti pefi,& continnarliin tante forze,che 
ogni volta che tal ftrumento tutto giocaua , facetia vn romore grande 
perlapercufsionede legni. Io quefto non vi poflo dimoftrare in diffe- 
gno,pcrche e cofa troppo difficile d me in defignarla, baftaui quelli che 
u’ho demoftrati , che (ono aflai dapoterui aprirela viad li voftrt bifo- 
gni,fe le parole non fono ftate baftanti d faperuelo efprimere. 

DEL FINIMENTO D EI.L’A R TIGLI A R I E , ET 
O RDINE DI CARRI. CAPIT. VIII. 

E n c h e forfe vi parra che io habbi trapaffato l’or- 
dine , per effer entrato d narrarui quefto adattamen- 
to de mantici, iquali anco che non ifieno forni o vafi 
da tener fufioni , fono membri de principali da con- 
durre al porto la barca delle voftre fatighe, & tornan- 
do al camino noftro ordinario & prefupponendo , che 
oltre al far delle forme, habbiate fufo & gittato, non folo figure & 
campane, ma artigliarie , allequali in vero fi ricerca , per dar li lor fini, 
certa pratica ordinaria . Per ilche mi par veder che habbiate piene 
le forme, & che levi fienovenute benifsimo, perche in vero d chi vfa 
lefue auertenze , non vuol la ragione che altrimenti li venghino, & 
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appreffo cauato della foffa il voftro gitto,& dapoi fpogliatolo dalla ter 
ra,Per no vi hauer io detto piu la, vedendole' cofi rozze & in forma che 
a pena vi fi dimoftrano quel che fieno,Perche voi no vi sbigortiate nel- 
la gran fadiga per ridurle , vi voglio aprire vn poco di via , accio vi paia 
da me effer alquanto aiutato,per ilche primamete,effendoartigliarie, 
vedrete di cauarne lo ftil dei ferro, che nel mezzo dellanima viene a ef- 
fer locato . Ilche faretefacilmenre colpendo il calcagnolo dellanima, 
masfime fe prima co cenere o canape,ouero funicella,fara ftato tal ftile 
jnueftito,& apprcffo co vna fcga fotrile d’acciaio con denti minuti pic 
eoli & dritti.temperata co olio o altro graflo, onero co vna falce fenaia 
minutamete intaccata con vna martellina ii fuo taglio fegarete la ma- 
tarozza , che e fopra alia bocca , & appreflo farete" leuar con diligenza 
co vno fcarpello la terra attaccata alie ricce,o altro imbronzimeto,che 
tenga fopra, & dapoi con grattabugie & aequa ri trouarete l’imprefe,ar 
mi, fregi, & cornici, che per ornameto fatto v’hauefte , & con vno mar- 
tello ogni fuperfluo,che fia bronzo , battendo rimetterete in dentro,& 
al fine netto il bronzo conlauare &con ilrader & tagliar ogni terreftri 
ta con vno martello groffo,diligentemete battedo, li (uoi piani pianif 
fimili ridurrete,& fimilmente la bocca & tuttele fiie cornici con lime* 
& con ogni ftrumento, che vi viene meglio, iuftifsime & terminate al 
pofsibile,ridurrete. Dapoi con vn ferro longo & gagliardo , & in ponta 
habbi alquato d’acciaio, fatto a guifa d’uno fcarpello, alquato agobbia 
to, onero a tre ponte,come vn ferro di lancia da gioftra a minino, o co- 
me vi par,cauaretela terra che hi fatto il panno perla palla, pia polue- 
re,& per il fuoco , colpeggiatidolo tanto con quefto dentro a ta! terra 
p fino che tutta fe ne caui,& co diligeza cauandola fu ori la farete netta, , 
& li farete il fuo bufo alvltimo dei vacuo da pie i piu chepotetc, per in 
trodurre neH’artigliarie,doue e la polucre,il fuoco, co vna faetteila d’ac 
ciaio meffa in vno gra trapano co grande hafte &; gra matarozza grofla, , 
poco manco di quatovolete che il bufo fia, & che la ponta habbi fatta i 
a modo d’unofcarpelletto conii taglio bolfo & piano,&chefia tempe 
rato nel principio della viola. Forafi ancora co vno altro modo metten j 
do la faettela in vno manico, che ha forma d’una rocchetto da feta,adat 
tandoTartigliaria in fianco con vno archetto,o con vno neruo , o fune. ,1 
fottile,appoggiado la parte di drieto della faetteila a vnaverga di ferro, 
douefia ftampatoui vnpiccolo ritegno,& con diligeza facendo girarla 
faetteila & co la uerga pia piano fpegnedola,fecondo che la va logran 
do,la forarete,p fin che arriuarete al vano deH’anima,auertedo di far in 
modo chelano vi fi fpezzi.perche molte volte chi non e diligente, qua- 
do le fpezzano cauar no le poffano,& delli due modi quefto dell’archet; 
to,fecondo me, e il piu ficuro, & delle forme delle faettelle queftadello 
fcarpelletto e la miglior,pche affai piu leua,che fe glie co ponta a oliua» 

e quella 
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6 qlla delliduetaglifuno contrario al'altro,come molti coftu mano» 
& fopra dtutto auertite di fare che il bufo non folriferifca nel vano & 
inquclpiu ftremo dei vacuo delfanima d ponto , ma vnaparte,fepof- 
fibile e,fitroui a effere nel fodo, che folo bafta ogni poco che sfodi,at 
tefo che per fperienza fi e veduto , che il fuoco meffo per tai modo fa 
che la forza della poluere non ribatte 1’artigliaria in dietro ,& no bat 
tendo non dapasfione ne allartigliaria , ne alii carri ,chelafuftiene,8c 
tirano piu giufto>& cofia quefto modo condotte,fipoffano direfini- 
te,fe dentro il vacuo doue ha da correre la palla, fono da bronzi o dal- 
la terra perfettamente rinette.M a a' p i v cautella, bellezza & ficur- 
td delfartigliarie , & p far che feffetto loro dei tirare il faccino co per 
fetta iuftezza,Hano queftifignori foldati, onero maeftri di artigliarie, 
principiato d volere , cofi le groffe,come le minute che dentro p tuto 
fi triuellitio , come fi fanno gliarchibufi , & fchioppi di ferro , che per 
tirare d braccia fi coftumano , con liquali non folo li colombi,ma con 
la mira , che gli fanno , danno in ogni piccolo ftgno, & ammazano 
ogni vcello , o animal che vogliano , ancra che’el fia piccol o . Per il- 
che vi voglio notare parecchi modi,che hd con fperienza vfati , accio 
che , volendo , vene posfiate aneor voi feruire per fin che non troua- 
te meglio duno di quefti,& per far quefto effetto,doueho potuto,ho 
fatto vna ruota grande doppia da poterui caminare dentro vnhuo- 
mo,per dargli il moto, & quando non hd potuto quefto,ho fatto con 
vna ruota da carri di cannone , & in la boffola ho incaftrato vn legno 
p il mezzo delquale hd meffo vno ftil di ferro co vn manico torto fimi 
le d quel che volge detto ferro da ruota, & dallaltra tefta ho fatto vna 
buona gobbia quadra, & la ruota hd pofata fopra tal biligo,& nella gob 
bia di quefto hd comeffo vno ftil groffo longo tato che (erua d tacear il 
fondo dei vano dell’artigliaria,& in cima di quefto hd fatto faldar vno 
quadro d’acciaio con tutti e quattro li fuoi cati giufti & taglieti & be- 
ne temperati , p che meffo nella bocca delfartigliaria il girato facci d 
ponto il tondo , & quefto e il modo comune,honne ancora fatti con 
caffelli dibronzo,& comeffoui dacciaio quattro cantoni,per fuggire 
qllaincommoditd, che rede quel maffello dacciaio & ferro , in tem- 
perare,d giuftare dpoto,& arruotare,perche’l fiatagliete,dipoi hd ad 
dattato il pezzo delfartigliaria , che ho voluto triuellare , fopra d vno 
modello d’olmo,o di noce,o daltro legname,che fotto fia piano,& fat 
tolo amodod’uo carretto fermatol bene co legature di ferro, o co 
funi, o come meglio mi e parfo , accio che il triuello nel leuare no il 
moua.ET poi hd meffo cjfto fopra il piano d’un palco fatto di piu mo- 
delli,che habbino di longhezza almeno lo (]>atio di due volte di quan- 
to e ldgal’artigliaria,&rhd fatto forte &be fermo,&fra il letto, do- 
ue e collocata fartigliaria el piano detto, hd meffo tre corletti todi d 
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traucrfo,accioch facilmente l’artigliaria,fecondo che e tirata, camini, 
& per quefto ho adattato,auanti vno arganettop trauerfo, che equal 
mente tiri due pezzi di canapctto.attaccati alie fpode dei letto a duc 
buoni oncinetti di ferro>& ancora io ho acconcio vnaltro arganetto 
dietro,per poteria retirare, quando la fcorre,& per cauarne le t riuella- 
ture & il triuello,& cofi quando io ho finito dacconciare tale edificio 
conl’ordinedettoui,h6fattogirare cola forzaditreo quattrohuo- 
mini b ruota biligata,& prima ho 1’afte dei ferro nella gobbia,o daca 
po,o dapiedi,ben comefla,& p vno bufo che li trapasfi,meffo vna chia 
uarda , & coi tirare dellarganetto accoftata la bocca delfartiglia- 
ria a poco a poco girado l’ho fatta andare fih nel fondo,& co- 
ii in due,ouero in treriprefe, crefcendo fempre glitagli 
dei quadro dellacciaio vno fpago>fe non piuj 
io l’hd benisfima nette triuellate. 




Mamolto piu mi piaceil triuellarc perviadella ruota doppia 
da poterui caminar dentro con vn’huomo,o dui , che con la ruota da 
carri de cannone,per rifpetto che al luo affe,fel fi puo aggiugnere vno 
pettine,ilqualeentrando in vno corletto , che ancora luihabbia per 
afTe vno altro triuello,& caminando nella ruota in vno medemo 
tepo fe puo triuellare due artigliarie , & fa molto maggior 
elfetto quefta giuntache non faTafie proprio della 
ruota, & quelto non puo accadere nella ruota de 
canoni, perche non fe li puo accommodare 
gli huomini che a braccio dia il moto 
alia ruota, per fare tanto effetto, 

come nella figura di fe- ~' T j 

gnato fi vede. 
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Ancora hd fatto tale effetto di triuellare con piu altre forti di tri 
ueli , quali vi voglio narrare, perche accadendoui non habbiate a e fler 
fuggetto a vn modo folo , ?: in Firenze volfi vedere la fperienza di piu 
modi, infra gli altri,per triuellare vna colubrina, feci vn’hafta di legna- 
me di leccio iecco grofla poco meno che’1 vano dell’artigliaria,nel qua 
le feci in loco dei maflello delfacciaio incaftrare a contrario 1’un de 
1’altro otto tagli d’acciaio temperato,?: fatti taglienti con tre cerchi 
di ferro, vn da piei, vno in mezzo,& 1’ltro da capo per legamento defi- 
fi ,adattatipeto da poterii mettere & cauare avoftrapofta , de quali 
quattro ne veniuano da capo,?: quattro piu basfi,& cofi quefto tal fti- 
le mi lerue d triuellare tal colubrinabenisfimo. Ancora, oltre a quefto, 
pertriuellareilLeofantenelmedefimoluoco coi parer d’un fabro in*> 
gegnolo fi fe vn triuello a fimilitudine duno di quelli chadoperano 
alcuni maeftridi torno, cheli chiamano tnuelli alia francele, che ftan- 
noquafi comegobbie,ma quefto era come vnpezzodi canale, dacia- 
io temperato,co gli fuoi tagli viui & taglienti,& quefto, girandolo co 
vna ruota grade,leuauabenisfimo , anzi alcune volte piu prefto trop- 
po che poco, & non ofleruaua in tutto li termini iufti. Ancora 
come '/hodetto di fopra,volendo fare vn triuello cfacciaio da comet 
ter , per triuellare cannoni , o doppi cantioni , o pur che fofte (aldo in 
ponta dun’hafte di ferro, farebbe gra difficulta farlo che ftefte bene in 
quadro, & che tenefle buoni li cantoni, fi p fabricari o, come ancora p 
effer tnaffa troppo gradep fcaldarlo,teperarlo, o a la ruota farlo tagle 
te. Per ilche bilogna penfardvie piu facili,?: p far quefto fi fa di brozo 
vn tafiello todo,groifo poco meno chel diametro della palla,?: in que 
fio fi fan quattro o ai piu fei cannali,che ftieno in fondo a coda di ron 
dine,?: in quefti dapoi fia comefio quatro coltelli d’acciaio be teptra 
ti & taglieti,?: v’ho detto quattro pche quattro fanno meglio che fe 
follero piu,attefo che co piu (i da gra fatica , qd piu fono al triuello, p 
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che piu s’attacca,& cofi qfto tal taffello comelfo in vn fti! quadro di fer 
ro o di legno grolfo & logo a fufficietia & a trauerfato p di fopra che 
no polfa vfcire co vna chiauardetta & con la lieua d’una gran ruota ti 
rara d braccia:o a huomini ,p dentro.o p di fopra che la caminino,oue 
ro co caual!o,o aequa, adattata fi triuellarebbe non folo vifarrigliaria 
di qfte che hoggi fi coftumano,ma vna bobarda , & al tutto ie nc leua 
ogni fupfluira o impedimenco chep dentro la palla porefte,pquale fi- 
vogli modo, alia fuavfcita hauere,& cofi queftifonogli modi che . ptri 
uellar artigliarie vfai,& ho vfati,o veduti,o ho fentiti che fi fieno vfati. 

I — — I 




Hora hauendo farte l'artigliarie,& dalla terra rinetre, & da ogni al- 
tra fupfluita , battute, & triuellate, & fatri gli lorobufidaintrodurui 
il fuoco ,& ridutte tiranti,fi deueno prouare, tirandole tre botte per 
difcredere &ficurareil Patrone,cherhafattefar,con poluere comu- 
ne,& lultima con tanta quantita che fiadi pefo pari alia palla. Dapoi 
altro non gli manca feno di metterle nelliloro carri, & codurle inat- 
to.Per i!che,accioche posfiate aneor quefto far, vi voglio in quefio di 
fcorfo dar luce come far fi deueno gli carri loro . Dicendo contra d 
vn certo parlar che molti dicano delle mifure & pefi che bifognano al 
le cofe,lequali quando quefii non le fanno determinare, dicano doner 
fi farfi fare a difcretione,lequali cole ,fe gli huomini no fono di molto 
iuditio o di molta fperienza,o fe a calo non vi fiabbatteno,che potria 
tlfere,fempre lono per far o poco,o troppo,& per cocludere tutte le 
cofe che hanno bifogno d’un’altra,o con mifura,o pefo, e di necesfitd 
che habbino infieme conueniente^>portione,&quel!o cheglielavuol 
dar a cafo,o p fuadifcretione,facilmente puo errare.Mala vera & jjiu 
ficura viae qlla che confelperienzadellaragionefi tira dalla cola che 
volete accompagnaredaquale lempre trouarete che ella ha in le con il 
mezzo,o co il terzo,o co il quarto,o co altra parre determinata la fua 
predetta jpportioue. e t tor m ando a queftiebe fanno li carri 
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per l’artigliarie,& che fanno ! i letti & le ruote a ca(o>hor piu bafle,hor 
piu alte, hora piu fottili, & hora piu grofie &piu carichedilegname, 
che al pefo & alie fbrze dellartigliarie non fi conuengano.Tal che,fe- 
condo 1’oppenione mia,s’aggirano come farfalle a lume, attefo che le 
vengano fpefio a far tanto deboli,che al tirare reggere non pofiano, & 
quelli chedaqneftorifpetto guardar fi vogliano, &le fanno grofie co 
me masfi di legname,caicano in vn’altro inconuenietite,perche le fan 
no tanto fconcieche duientano inhabili da poterle codurre a viagio, 
& alie battarie,& a quelli luochi doue li patroni feruire fe ne vogliano, 
anzi bene fpeflo,achi l’ha cofi,gli (arebbe meglio a non le hauere , per 
trouarfi da efie non folo impedito, ma come' immobile & legato, 
& lafiar in mandelli nimici non fi vorrieno.ne fi deuenojiie anco con-. 
durrenonfipoffano.Per ilche,(econdo la mia oppenione, & fecondo 
che trouo dal pezzo dell’artigliaria s’hano da canar tutte le mifure.fi la 
Jonghezza.come la grofiezza de letti, & dapoi dei diametro della ruo 
ta s’ha da canar la grofiezza dei mezzo,& cofi dei mezzo s’han da cauar 
li gaui, & di gaui li razzi che li fuftetano,& cofi 1’alfe che entra ne mezzi 
douegiranole ruote,codarloro coueniente grofiezza & longhezza, 
delqualeprimamctedir vi voglio,comequefto mi pare che habbibilb 
gno di quattro confiderationi, prima chel fia di legname di natura du- 
ro, be fecco,& bene ftagionato, grofio, fcdo ilpefo che d da fuportar, 
longo in prima la continentia dei letto, dapoi quanto lonoli mozzi, 
& piu tanto quanto ficuramete da capo tenghino le chiauarde , & an- 
co dallaruota al letto facciano alquaradi feparatione.Perche nel ca- 
minare le ruote non ftracciano il letto , & che tutte quefte longhezze 
congiunte infieme fi die auertire che non eccedino alia larghezza d’u- 
na carrareccia comunc,& di grofiezza fi cofacci alie boflole delleruo 
te, & vole aneor qfio talafle alquato da ogni tefta corneggiare £>che 
meni la ruota da piei larga piu che da capo,& a volere tal afie formare 
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fi va prima sfacciado il ftio legno, coe vedetequi apprefio dilegnato; 
i letti delfartigliarie grofie fi debbano farlonghi quanto c lalon- 
ghezza deH’artigliaria,& grosfi di legname il rerzo della palla , larghi 
tato quato 1’artigliarie incaftrino a poto, Se che comisfili bilighi faci! 
mete alzado & abbaflandofi mouinb,& di altezza vogliano eflereqto 
e rincaftratura dei pezzo con rincaltratura deirafie,auertendo che ta 
gliata non la debilici per tal modo, che !a no tenga per rib attere in die 
tro, quando latira.Molti sono, che tali letti far cofiumano senza alcu 
no garbopiani comedue pezzi di modellf, che inuero tal forma fi fa 
alie molto grofie, o d quelle che hanno da seruire per corfia di Galera, 
onero forse al non potere trouare modelli a sufficienza tanto larghi, 
aneor che d quelle , che fi metteno in nani , o in luoghi chehabbino d 
itare ferme, non importa come fieno.horqueite fi collegano con tre 
g igliarde trauerse incaltrate , per la grofiezza dei legname, con due in 
cafirature dogni tefta di trauersa,St perdi sopra fi chiauichiano con 
vna cauichia di leccio,o di quercia,che pasfi tutte l’incafi:rature & arri 
«i fio di sotto,& tali trauerse fieno tatolonghe quanto d ponto v’entri 
la grofiezza deH’artigliarie,& le cornici intaglino,hauendole nelli mo 
delli dei letto,& s’incaftrino,alrrimeti fi duria occafione che i! pezzo, 
itadoui largo, in qua & in ld andafieballado,tirarebbepoi coftiero no 
fenza gra fatica dcl bobardiere.LE rvote de carri perragione &per 
fperieza e dato veduto che qto hanno maggior diametro piu facilme 
te muoueno,j> hauere il loro circuito piu lcuato i n fe & pofare nel va 
della terra maco,mafono piu debili, rifpetto al tratto logo de razzi,8c 
oltre a qfto non s’hanno da far tato larghe di diametro che vi portaR 
ie tanto che mella 1’afie no fignoreggiafie il pezzo deH’artigliaria,& pe 
rb hauete da cofiderare la grofiezza dei voitro pezzo, & 1’altezza de let- 
ti, & vedere sbauefte d tirare in vn luogo piano,& 1’afie no vi venifle ta 
to alto che, di molto fopra facefle la cofa che voleite battere ,pche m 
molto algarefartigliana dietros'ofrende nel tirare, aneor che facilme 
te le mote fi mu oiono ii ktto,& pcio fitte volte, qto e il diametro dcl 
1’artigliaria groifa da piei,farete il diametro delle ruoce,& la grofiezza 
delfuo mo^zo farete lalefia parte de! mozzuto,& di lognezzailqrto 
dei diametro. Quefii comunemete, per fare megiio, fi lauorano al tor 
nojonero con vno leftod mano, perche fono come ilponto dtutto il 
circulo fannofi dalla parce di detro piu grosfi che di fuori.pche hanno 
da cocenere la bofibla maggiore,rifpetto alia parte dellafie in grofio. 
A VE R TE n do Vi che quando tal rne<zo e piu logo tanto piu fa fi carro 
/jcuro a no riuoltare fotto fopra, coe fpefio caminando auiene , ogni 
tuota fi fa di cinque odi (ei gaui, a ogni gauio sadatta due ra^zi 
ch? comesfi prima nella fi ap a tura dei mozzo, & incauichiati con due 
cauichie traner fe per ognuna pafiaudo nella fiampadeU’altra>&da- 
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poi al fuo dritto bucarando, & ftapando a trauerfo dei gauio fi comet 
te le ponte, & ftrignendole,aponto formano vn circulo giufto, man- 
dandogli con il corpo della mazza per in fine al termine dei ritegno 
dei razzo . avertendo, che quando fate tiel mozzo le fiam 
pe da cometterc gli razzi ,di fare che gictino le ponte in fuori,al meno 
quanto e la groffezza dei gauio , accioche la ruota non prema il raz - 
zo per drito . Molfo tutto da ragione & Iperientia . Perche s’e vedu- 
to che caminando con artigliaria qualche salfo , come auiene che fi 
fcontra,vrta nelle ruote, ouero per trouare la ftrada pendente molto 
fi gitta il carro in su vnabanda, & alThorale ruote coii hitre vengano 
adattare li loro razzi pdritto & fanno forzaasuftentare il peso ailai 
piu gagliardamente che non fartno quclle che hannoli loro razzi per 
dritto . Perche quando le fi trouano forzate & pendenti fi truouano 
le loro ruote torte , il carro facilmente trabocca & le ruote ne razzi , 
ouero ne gaui fi spezzano E T c o s i codotti di legname li letti delle 
artigliarie & ruotc,& compofti in carri s’armano di spiaggie di ferro, 
& principalmente le ruote, allequali primamente per ogni ruota fi fan 
no due boifole, vna di circuito piu grande chePaltra , & fi cometteno 
nel mozzo, la maggiore dalla parte di dentro , & 1’altra di fuori, & 
quelle fono che incannano 1’aile . Ancora fi faa ogni mezzo.due 
cerchi nelle teftealquanto accantonati , perche iltenghino che non 
ftenda , & fi confichiano & ftrengano bene di fuori , negli efiremi dei 
circolo fi metteno quattfo pezzi di spiaggie, almeno larghe quanto e 
il gauio, o puoco manco , & con chioui con tefte groife, accio, fatti se 
condo Ic qualitati dell’artigliarie & de gaui.co vno ordine o due, fi co 
fichiano . Houi detto douerfi fare quefio con piu pezzi di /piaggie 
& non con vna , aneor che la ntegneife tutti gli gaui , come alcuno fi 
crede , che ftare doueffe meglio. Ilchenon e vero, perche se caso 
voccorefie di racconciare il carro di gaui , o di razzi , facilmente, es- 
sendo di pezzi ,fi puo fare ,scoficcando solo doue bisogna,sen 
za hauere d sconficcare il ttutto , ilquale senza dubbio quando fi 
sconfichiafle in scambio di racconciare , in vno altro luogo della 
ruota guaftando ,vi crescierebbe la fatica, & cofia ogni affrontatura 
delle sopra dette spiaggie solo fa vna legatura di ferro bracata,che le 
piglia tutte e due , & ii lega sotto al gauio , & anco per piu fortezza fi 
faa ogni gauio vna incafiratura che comette 1’uno nellatro , & di 
fuori fi conficcano& trapaflano allaltra parte, ar hansidi 
spiaggie di ferro, fimilmcnte ancora gli letti, &: prima d luo 
go.doueftano li bilighideirartigliarie,fi metteaogni vnovn piumad 
ciuolo di ferro , che ha di fopra vno beccheto forato, da mettere vna 
chiauarda ,& fottovna coda di chiauarda per la grbfiezza dello' 
Jetto per lino disotto , apprelfo fi circo ndano tutte le tefie per in-' 
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lino al taglio dcUaflc , & di fopra per fino preflo fopra al biligo.doue 
e vna fuodatura che piglia vnaltro pezzo di ipiaggia, che caualcailbi 
ligo,& va per fino al pari della culata, & qneita da quatero chiauarde, 
che trapaflano p la grofiezza delle fponde dei letto & pigliano le parti 
di fotto,che ve n’e vna che trapafla l’aife,& dal bnchetto dei piumac— 
ciuolo fono rirenute tali ferratnre,& con le loro riparelle & zeppe ri- 
biadite,da poterle,volendo,facilmente cauare. DAPoid ogm coda 
di letto da piei fi mette vna legatura di fpiaggia,& quefte con chiodi fi 
coftccano,& in mez^o della trauerfii da piei fi mette vn anello eo vna 
cathena,& pocopiu fu attrauerfo dei letto fi caccia vnacauichiagrofi 
fa,per mettereil timone da potere tirare con boni, obutfali, o pureo 
caualli,& i e piani della larghezza dei letto fopra a 1’afle fi mette vn bo 
no oncino di ferro,volto a! contrario della bocca,pcr potere attacca 
re vn canape,che non fcorrino alie calate, & anco per tirarle alcune vol 
te per tal ver(o,nlpcttoaluochi di iaftrofi.che per li camini fi scontra 
no,& quefti,come potete comprendere,sono tutti li pezzi delli ferra- 
menti che vanno in vno carro dartigliaria, a chi il vuol ben ferrare,& 
hauete da (aperejehe fe glie cannone,|vuol di ferro poco piu o manco 
di libre.4 5 o o.ouer,5 000 . libre di ferro, etperche le chiaua- 
gioni delle mote hanno diuerfita fecodo li pareri, vi voglio dilcorrere 
le differenze di quelli che s’u(ano, quali fono di tre forti, ma quefto de 
ue confiderare chi ha da condurre. Percheoles’hanno da condurre 
fartigliarie op montagne,o per terre fangose.o poluerose,ouero faf 
sose,acciochc posfiate foccorrcre a gli icommodi,e vaucrtiro d’alcu- 
ni vantaggi, de quali, per hauerne,non fi die mancarc,di cercare,& far- 
ne ogni diligenza:& in quefto e grandisfimo aiuto.&perophfanghi 
& luoghi piani, qlli chioui,che foprauanzano laruota.fi ficcano &tan- 
nodifficultaatirarle,& anco alquanto llfecondo chiodo conquello 
che in mezzo a ponto saccorda a impontare, & accrefce difficuita,& 
pero p quefti tal luoghi fono meglio quelli che hanno le tefte piane, 
incaltrate,con vna ftampa,nella groffczza della Ipiaggia , & che fuori 
di effa non hanno a!cunorilieuo,& di quefto ne fece Ipenenza quel ia 
pietisfimo Signor AlfonfoDuca di Fcrrara,qual di fuaboccaniidifte 
hauere che al carro delfartigliariacon mote ccfifattebifognarlima 
co vn paro & due di caualli,o di boui, che d quello che hanno le tefte 
acute a fimilitudine di ponte di diamanti,e vero che alia viita qlli fono 
piu vaghi,& fenza dubbio credo che alii luoghi montuofi & alpri qfti 
dei capo a diamanti fatti fieno piu vtili , perche meglio defendeno ia 
/piaggia dei ferro, & la ruota dal fafl'o,& anco per fiecarfi tali pote fan- 
no alia ruota certo appoggio da non potere fcorrere ne a io fcendere 
ne al /alire . l’a l t r a forte di chiauaggioni,che hanno il capo con 
da,fono fatti a cafo per carra da portare pietre>& da maeitri fenz.a co 
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fideratione o dilegno,che lolo gli balla che tenghino la cola, che con 
ficeano , appreifo aile chiauagioni fono le differenze delle legature, 
quali, come v’hodetto,chilefaamodo dibracache piglia leriuerce 
delle telte delle fpiaggie,& doue saccoflano fotto, fi legano con vna 
chiauardetta ritorta,& alcuni le ripiegano in loro medefime , & anco 
e che in fcumbio d’una ne fa due,& a ogni cefla,& anco in mezzo del- 
la Ipiaggia ne mette vna, tutte tali cole lono pareri, &volunta demae 
ftn. Voglioui ancora auertire dellegname che per tal effettoda 
adoperare lnuete , qual auertited’hauerlo, di che forte il fia , che fia 
fecco & ftaggionato,& chep fare li letti & li rnozzi & gli gaui fia d’ol- 
modi razzi & 1’alfe di leccio,o di quercia,& di nuouo vi dico che vuo- 
le elfer benisfimo ftagionato & fecco, altrimenti in poco tempo,o in 
poco viaggio ogni cola fi fcomette & gualta , & di nuouo gli hauete 
da rifare da capo , hora fecondo le grauezze dei pezzo s’ha da penfa- 
re di metterlo in carro, alche molti ordini di viti & d’alzari di pefi ui 
potrei dire . Ma quello che per necesfita s’ula e vna Icaletta bucarata, 
qual co vna chiauardadi ferro fa fedimea vnalieua, & prima le in caf 
Ia nel letto il pezzo in terra fenza ruote., Dapois’alzal’afi'eda vnaba- 
da,& vi fi mette fotto qualche cofa,che non li lafci tornare in dietro» 
& dapoi fi fa il medefimo da 1’altra parte, & coli in due,o tre alzate s’al 
za tanto , che nellalfe entra vna ruota, & coli li mette ancora 1’altra» 
&coilpercotere& con lelieuefiriduconoalli termini loro,&co vna 
chiauardetta nella ponta delfalfe fi fermano . Reftaui hora, per po- 
teria menare,solo aacconciare li timoni,che sanno adattare , fecon- 
do con che tirare la volete,o con gli huomini,o con gli caualli, o con 
buoi , o buffali . Se con huomim , fi mette fotto vno caretto con due 
ruotette,accioche la tenga suspesa da terra,& sattacca il funichio alia 
cathena , chemetteltedapiei, &con vna chiauardafifermalacoda 
dei carro sopra al carretto, & fasfi tirare il funichio. Se conbuoui,o 
buffali, fi mette vn timone solo alia chiauarda dei mezzo, & alia punta 
dei timone s’atacca alii buo ui il primo giogo,& al funichio segue dat 
taccare il refto.Et se con caualli , vi sadatta due timoni.vno per ban- 
da,& vno cauallo entra in mezzo. Dapoi s’attacca il canape a vno 
oncino dei timone, & palfa per il collar dei primo cauallo a vno d vno, 
o a due a due , con quello ordine ve ne potete attaccare quanti n’ha 
uete dibifogno,accioche facilmente la ririno,conliquali piu che 
con altro animale , con prellezza & facilita , dluoco dou# 
vuolete , fi conduce . Et fino qui fia detto quanto vi 
potelfe dire propriamente dcirartigliarie.Delle 
polueri,& delle palle, & modi dadoperar 
le vi diro alii loro lochi.qn vi ragiona 
ro delle batcarie,chefi fanno. 
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MODO COME SI FANNO, MEDIANTE LR 
FVSIONI, LE PALLE DEL FERRO, DA 
T1RARE CON LE ARTIGLIARIE 
GROSSE, ET PICCOLE. CAP. IX. 

Er Non deuiaredafordine principiato, fi nel dire 
deJlefufioni , come delle cose neceffarieairrtigliarie, 
vi diro al presente il modo con che fi fanno le palle dei 
ferro , inuentione certamente bellisfima & horribile, 
per ilsuopotentisfimoeffettojcosa nuoua alluso dei 
laguerra,perchenon prima(che io fappi)furon vedute 
palle di ferro in Italia per tirarle conartigliarie, che quelle che ci con 
duffe Carlo Re di Francia per la spugnatione dei Reame di Napoli, 
contra dei Re Ferandino 1 ’anno. i 49 j.Hor,be che di quefte ve n’ahb- 
bi succintamente pariato in dietro, quando vi disfi dei purgare dei fer 
ro,Mi e parso piudiftesamente doueruiquidi nuouo come le fi fan- 
no dimoftrare,per il che primamete vi dico effere neceflario, oltre al 
ferro, mantici, manica , & carbone, & hauerek forme,fenzalequalidi 
gitto fare non fi potrebbono,& quefte tal formegia nelli principii 
che se ne comincid a lauorare in Italia, fi soleuano fare, per non lhaue 
re a fare sempredi terra, di bronzo.H ora li maeftripresenti,per va 
taggio di saluameto di spesa,lefanno di gitto dei medefimo ferro, le 
quali aneor che io sappi, chepvoimedefimop li ordini delle forme, 
auanti infignatoui fare le saperefte, Pure p che i ogni pratica di cosa 
particoiare ha qualche differeza dal generale, vi diro 1’ordine, che fi tie 
ne a fare qfte,p leq li primamete fi fa vna palla di legnae o di terra, oue 
ro fe n’ha fattavna dipiobo.odi ferro,toda,&apoto alia mifura che 
far la volete cafo che nella vofira forma fare ve ne vogliate folo vna,fe 
no habbiatene tate,q!te volete che la ne cotega,& qfta,o qfte,fotterare 
te mezze i vna tauola,o I creta, & onta co olio , o co graflo porcino, vi 
faretesopra vna forma di geffo,o vero di terra, se non hauete gefl'o,a 
poto come di ferro o di brozo volete che la fia.Dapoi alio scotro di q 
ftafarete 1’altra mezza,& dapoi cauate,vi farettele suebocchettepli 
gitti & sfiatatoi,& cofi quattro buchi da inchiauare,p farui li ricotitri 
& dietro vi farete vn picciuolo, onero vna risega da potere attacare le 
tanaglie & cofi qfte fatte a ponto, l’incenerarete,ouer le ognerete d’o 
lio,& ognuna di perse,formarete a mezzo d mezzo co terra da forme 
& farete li loro carri, liquali cofi fatti & ricotti empirete di brozo, o di 
ferro fuso, come piu vi piaceri,& cofi hauerete le forme da gittare le 
palle, che seruono benisfimo,nelleqli vi se n’adatta vna,tre,cinq,& fet 
te,&piu,fepiu ne volete, da potere gittare per vo!taJlicordadoui,se 
pre quado gittarete,d’icenerar dentro alquato le forme co cenere di 
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bucato,& pia ancora adattarete vn gran paro di tanaglioni , che hab- 
bino le bocche bacate d’un buco quadro, nelquale entri il piccoletto 
chedidietro alie fonne facefte,ouer entri nellaprefadellarifega& co 
quefte 1’andarete maneggiado iecondo che v’occorrera. appresso -i 
quefte hauereteil ferro dilpofto afufione,ilquale vedreted’hauere di 
quello agro corrotto,chep purg trlo dalla terreftrita e pallato al for- 
no, onero di qlli ferracci ruginofi antichi ribattati,ancor che qualuft- 
qae ferro buono,p purgato che il fia,con la forza de poteti fuochi di 
carboni &matici i tel effetto lcrue,mac5 piu facilitd & manco fpeQ 
fi fa con li lopra detti , pero desfi vedrete d’hauerne qlla qtita che piu 
potete.ET appresso i quefto vedrete di adattare vna fucina co vn pa 
ro o clue di buo mantici con ruota a aequa, o che per altro modo faci- 
le faccino gagliardamete vento, Si che durare posfino longo fpatio,& 
auanti il boccolare di qfto fia adattato vn catino fatto di peperigno, 
di filice, onero d’altra pietra,che no fonda,& fia di forma toda,alto vn 
braccio & mezzo,& largo tre quarti, o quel che vi pare,& circa al mez 
zo fieno accoci li boccolari alquato piu alto l’u che Faltro , & che hab- 
bino li loro bufi gradi, accioche il veto gagliardamete venire polia fuo 
ri,8t entrare nel catino, & nel fondodi quefto farete vn bufo da pote- 
re cauare la materia fufa, p codurla alie forme, St cofi qfto bene acco- 
cio & ftaccato,& benisfimo incenerato,& adattato in tutto co 1’ordi 
nedel catino, dettoui anati nellafufione debronzi,ilricocerete, &ri- 
cotto,quado il vorrete adoperare,l’empirete di carboni di caftagno, 
le non di carpino,& al fin di quello che potete hauere , & anco fopra 
1’orlo p piu algarlo vi aggiognerete alcune tefte di mattoni,o altri laf- 
fi,che il riteghino il carbone,&g!i darereil vento accedendolo,ilqua- 
le quando vederete ellere bene infocato,tutta la quantita dei carbo- 
ne, vandarete mettedo fopra a poco a poco con vna pala , o cagga di 
ferrodi pezzetti di quel ferro che voletefondere,& cofi 1’andarete fon 
dendo. Auertendoui di tenere lempre con vna verga di ferro la mate- 
ria nel fuoco lolleuatafin chefiafu(a,&anco netto le bocche dei ven- 
to d’ogni terreftriti che collocafle,& cofi hauendo la quantita dei fer 
ro che vi bilogna beufufo & liquefatto perpiu facilmentefare,adatta 
rete vn cannaletto di ferro tanto longo che fturata rufcitadel catino 
conduca il ferro fufo alie forme delle palle, quali ogni paro di forme 
che hauete v’adarete portado co quelle gran tanagli, che auati vi disfi 
& con accdciarle atte al gitto,p fin che fuori efce il ferro,tutte 1’anda- 
rete empiedo,& cofi fi fanno le palle dei ferro, che a 1’artigliaria s’ado- 
perano , e be vero che ce chi fa il catino i altro modo,& chi per volere 
chel ferro fia piu correte vi mette alqto d’atimonio, 5 c chi vi mette al 
quato di rame,& chi anco il corrope co arfenico, o rifagallo.Ma feco- 
do il parer mio chi elee dei fuo naturale erra,p che le fanno piufragt- 
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bili aflai che non (arebbeno , faflene ancora a martello per mofchette 
&archibufi, fuergando vn quadro alia groflezza che volete, alia fucina 
ordinaria. Dapoi fopraa vnaancudinettafifail cauod’uno mczzo to 
do , & anco fi fa vn cifello fimilmente cauato , & dapoi fi fcalda bene 
il ferro & fra 1’incudine & il cifello fe va battedo,& fpeflo dentro gira- 
do, tanto che la coduciate al perfetto tondo, dapoi fi taglia,& samac- 
calattaccatura co il medefimo cifello, & cofi n’hd vedute lauorare be 
nisfimo,& lono lisce,& aflai piu belle che qlle che lono fatre nelle for- 
me di gitto, & di piu no sono frangibili,perche sono fatte di ferro dol 
ce & buono,& seza corrottioe dalcuna cosa maligna alia sua natura. 

PROHEMIO DEL LIBRO OTTAVO DELL A 
P.delTarte piccola dei gitto. Cap. 1 1 1. 

ItornaNd o,per seguitare al primo vofrro intento 
di pariare delfarte fusoria, dellaquale hauendoui dimo- 
ftrato come fi fanno 1’opere grandi, potrefte hauere pen 
sato che vi fofle aperta la via ancora alie piccole , & non 
harefte errato.Ma pcrfuggire farica & spesa , cisono 
vieda potere vsar piu breui , & piu facili , fi per poterfi 
lecose piu facilmentemaneggiar, come ancora alie forzcdell e mate- 
rie piccole nonbisognahauertatirispetti, &pero volendouelediftin 
guere vi chiamaro quefta 1’artc piccola dei gitto, & prima d’efla vi diro 
piu modi di far polueri da formare, & dapoi vi diro dalcuni modi da 
formare in cafle,& in ftaffe,& come fi dispongono le dette polueri per 
gittar in secco ,& in fresco,& apreflo vi diro d’alcuni modi che fi ten- 
gono da maeftri per secreti, da disporre li metalli in le fufioni,& a far 
licorrenti,accioche facilmente habbino empire li vani delle voftre 
forme. 

VARII MODI DA FAR POLVERI DA TRA- 
GITTARVI DENTRO BRONZI.PER 
1‘arte piccola dei Gitto. Cap. I. 

Eneralment e, per far ral polueri, ogniSa- 
bione»Tuto, Bellettadifiumi lauara,& fimili terre che 
habbino la loro grana per natura sotrile & magra , so- 
no per loro medefime,& accompagnate buone per tal 
effetto di gittar ,perche sono dispofte a riceuere bene 
li metalli , per certa aridezzache hannoinloro ,an co 
ra se ne cbpone con 1’artificio daflai sorte.Dellequali ne andero n ar- 
ra ndo tuttequelle che lasperieza per bone miharifatto cognofce re 
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Ma prima voglio che torniamo a pariare di quelle naturali.perche (b 
no jpprie terre & puofene fempre hauere doue fi vogli che fia, & quel 
la quantita che 1’huomo ne ha dibifogno,& perche le feno p la loro di 
fpofitione facili dridurre mi piacciano molto.Diqfte fenefaluto& 
battendolo fi mefcola con cimaturadi pano di Iana& cenere morta 
di bucato & fterco di cauallo & fe ne fa pani & feccano, & dapoi met- 
tono i vna fornace a ricocere,ouero i altro modo, St 1 fomma fi ricoce 
benifsimo.Dap.oi fi pefta& fi ftacciacovnoftaccio fitto,olafimacina 
al macinello de colori de valari o a mao fui porfido co aequa i qlla fot 
tigliezza che 1’artefice vuole,o che puo tarla fottile & macinafi di nuo 
uo fi rafciuga dallacqua,& co il fooco fi ri(ecca,& dapoi fi piglia tata di 
maeftra facta di fale,che la imbeueri,& fi rafciuga, & ripefta fi pafla per 
ftaccio,Si dapoi quefta cofi fatta a voftra pofta ia reitihumidire,quado 
adoperare la volete,con acqua»co vino.o con vrina,o con aceto,fol ta 
to che ftringendola co il pugno fi ritenga infieme>& dapoi co efla cofi 
condotta,comeintenderete,fiforma.B annosi ancora polueri 
di mattone pefto,di tripoli, di cenere di viti, di tegole ,& docci colati, 
di (meriglio bruciato,& fiagno calcinato ,di paglia,& ancora di carta 
brufciata,& di cauallina, & anco di qlla di geme di caftrato,& di mol- 
te altre co (e,& di tutte le bota loro cofifte i tre parti,cioe i riceuere be 
ne il metallo, in efler fottili pflo al impalpabile, & co farfi alia maeftra, 
chele facci dure & tenaci quando lelono fecche.A p p r e s S o allc 
dette io ne ho gia vfitata,quado mi e occorfo,vna,&fattola piu volte, 
ini e riulcita buona,che per farla,hd prefo parti due di pomice , & vna 
di fcaglia di ferro , & 1’ho macinate lopra al porfido , ouero nella pila 
che macinano gli vafari gli loro colori,& al fine datoli la fua maeftra 
dei (al preparato , ho trouato leruirmi benisfimo,cofi come v’ho det- 
to,fi nel riceuere il metallo, come formarui ogni minima cofa dentro, 
per fottile che fofte ,5 c fe il rilieuo , che formano , non era moltb , i 
due, a tre , & quattro gitti , fenza hauer di nouo i riformare ,ch’anco 
rainquefto benisfimo m’ha feruito. 

MODO DI PREPARARE IL SALE, PER DARE 
LA MAESTRA ALLE POLVERI DA 
TRAGITTARE. CAPI. II. 

E R c H B e di necesfiti , chele polueri che fi fanno per 
tragittare , habbino vna maeftra dacqua di fale,& pero 
vi voglio hora inlegnarea preparare quel (ale che far 
fi deue tal maeftra, perche fenza non harebbono tali pol 
ueri neruo da contenerfi in loro ftefte/ecche che le fofte 
rOi& cofi, per cbduedere,fi piglia quella quantita di ialc 
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pcrpreparare, chehauetedibifogno,& fi metteinvno pignatoroz- 
zo,cotto, ouero crudo chefiaben fecco,fecofiben vi viene,&fico- 
pre con vno tefto o con terra da forme ben fatta.tutto fi luta.Dapoi 
fi circonda con tefte di mattoni a torno, a modo d’un fornello a (ecco 
d’un (patio di tre dita,& tal vacuo s’empie di buon carbone & (e gli da 
fuoco , & tanto vi fi lafla ftare,che da per loro tutti li carbani fi confu- 
mino , & dapoi fi piglia di quefto (ale abbrucciato , anzi fufo , quella 
quantitache penfate che 1’acqua, che volete adoperare per imbeuera 
rela terra, ilposfi ri(oluere, & cherefti bene (alata,&in vno pignato 
fi fa bollire con acqua,& dapoi fi lafla pofare, & pofata con efla s’imbe 
ueratale voftra po!uere,&con efla fi forma, & vedendo per fperien- 
za che laregga d voftro modo ftabuono,fenon ridate di nuouo vn’al- 
tra volta alquanta di tale aequa , & tanto fate che vediate che d ba- 
ftanza tenga , perche (enza tal maeftra ritornarebe,(ecca che la fofle» 
in poluere, come era prima, ne potrefte fenza fofpetto , che non ca- 
fcafle dalle ftaffe maneggiare , & cofi tal terra,o naturale, o artificiale 
fe prepara & aceoncia, & (econdo che occorre sadopera. 

DELUORDINE ET MODO DEL FORMAREIN 
POLVERE IN STAFFETTE, O CASSE DI 
LEGNAME, NELL-ARTE PICCOLA 
DEL GITTO CAP. III, 

Nd ve modi communemente fi coftuma di formare 
le cole piccole,(aluo pero (e le non hanno (otto fqua- 
dn che lo riteghino nella forma , in terra , o in cafle di 
legno , o in ftaffette di bronzo, con polueri di terre 
naturali,o artificiofamente fatte.a mezzo a mezzo.Sc 
quefto anco (econdo Ia co(a o piu grande o piu pic- 
cola . h o r , (e volete formare con terra molle, hauete da ogne- 
reilvoftro rilieuo con olio , ouero con graflo porcino, ouero gli 
date (opra con vno (poluero di carbone , di cenere , o d’oflo di Seppia 
ouero la inargentate , o dorate d fecco , o con oro , o con argento » 
ouero con ftagnolo,& dapoi con terra molle alquanto duretta, 
facendone prima vna piaftra tanto grofla & tanto grande che com- 
modamente contenga il voftro rilieuo , delquale con diligenza ve ne 
commetteretelameta.&laflarete profeiugare. Dapoi fi>pra rio- 
gnendo, o poluerando , vi rifarete 1’altra me zza parce, & l’una& l’al- 
tra ben fecche , dei mezzo cauarete il voftro rilieuo , & fopra vi fare- 
te gli fuoi gitti & sfiatatoi,5t bifognado ftuccarla lo fate,& al fin ricot 
te,& dapoi comelfe & bene legate d voftro piacere le gittate, vfando 
tutta iapratica che alluocoidoue vi disfi de 1’ottone, v’hd infegnato. 
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Ma perche chi ha da far d’una forte lauorigran quantitd commoda, 
gli bifogna per commodita vfare la via della poluere , perche e breue, 

& vuol manco tempo & manco fpefa,& pero.fe fare volete queflo , ui 
bifogna hanere piu para di Uaffette di bronzo , ouerocafie dilegna- 
me>alce piu die non e la meta dei rilieuo , che volete formare , & che 
habbino commodamente la fualonghezza, & foprad vna tauola pia- 
na terrere fempre la meti d’una delle dette fiaffette ,piena di poluere, 
alquanto fattahumida,come v’ho detto , per formare, acciochecal- 
candolacon lepolpe delle dita, & conia mano fi ftrenga alposfibile 
infieme,con vn ferro tagliente la pareggiarete»& dapoi pareggiata vi 
metterete fopra vna tauoletta piana , & la riuoltarete , & riuolta con 
vn fpoluero, perche la non fi attacchi con 1’altra parte, la (poluerizate, 
&foffiandoil fuperfluo mandarete via. Dapoi formarete la cola» 
che volete formare,calcandolafino a mezzo in vna o due volte , fem- 
pre cauandola,&rimettendola, Dapoi firicommette 1’alrra ftaffetta 
alii fuoi iuochuSz s’empie di terra,& con ogni diligenza fi firigne , 8c 
calca, & dapoijcomefacefte al’altraparte,con vn ferro che taglifipa- 
reggia di fuori,3c dapoi con vna ponta di coltello , o d altro ferro , fi 
folleua vna delle parti delle ftaffe,& aperto fi caua fuori la cola che for 
mafte,laquale,fe a volixo modo fari ben formata , non vi farete altro, 
fenonvelarimetterete,& cafo chealcunaparticella, che nelcauare fi 
leuafie,& voi non la volefle hauere i leuare di bronzo , con diligenza 
ve la rimcttete,bagnandola alquanto con aequa di fale , o con chiara 
d’oua , o pur con aequa di gomma arabica , o con altra aequa che fia 
vifcofa,cofiaqu<efta fartili gitei, o sfiatatoi ,ouero ivntratto fatto 
chevenghino infiemecon lecole formate, metterete ritte apprelfo 
al fuoco a fciugare,& le fodero cole che ricercafieno dentto anima £ 
farle di bronzo, o di mettallo,vacue,& lbttili,come lono polamenti,o 
ftil di candilieri,fonagli, campane, gli mortaretti , ofimili fopraivn 
ferro adattato gli farete co vna forma della medefima poluere.ouero 
coi modano,o a mano di terra molle co la meta o piu di cenere, & gli 
farete ben feccare & ricocere,& dapoi dentro alii vacui delle ftaffette, 
alii loro luoghigli-collocarete, come gli lorofegnivi dimoftrarano. 
Dapoi conia fiamma d’unocandelodifeuo,ouero con quella d’una 
poca di tormentina.benisfimo la fuffumigarete , & dapoi le congiu- 
gnarete infieme,& fra due tauolette piane i vna ftrettora le ferrarete* 
©uero co legatura duna fune,o altro modo,le fermarete fiture,& cofi 
codotte al fin le gittarete di quel mettallo che vorrete, & li medefimi 
termini, che v’ho detto delle itaffette, s’ulaalle grandi,&alle caffe>ne 
lequali ho gia veduto gittare mofchette di ^oo-libre il pezzo , & can- 
dilieri grandi, & capi fuochi,& lauori dalfai importanza, & veramen» 
te £ modo prsfto ,& facile, ^ 
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MODO DI FAR LA POL VERE DA TRAGIT- 
TA1E OGNI METALLO INFRESCO, 
EMODI DIFORMARE, CAP, IIII. 

E r fuggire fatica & tempo , e ftato trouato contra a 
1 'ordine naturale dell’arte,il gittare i terra humida, qua- 
le e cola che veramente molti la defiderano , & poehi Ia 
praticano,per che non e via piana,ne fciolta nelleffetto, 
come nePapparenza dimoftra,& a fore qfto fi piglia vna 
parte di Tufo giallo , che habbi la grana fottile ,ouero 
fabione di fiume fotillisfimo>& benisfimo lauato,& che fia ftato in for 
nace ricotto.Dapoi fi piglia cenere di geme di caftrato la terzz parte, 
& vn duodecimo di tutta la quantitd di farina vecchia lotilmete certa, 
&peftando s’incorpora>& coponefiifiemebene ogni cola.Dapoifipi 
gliaorina,ouero vino, & leinhumidifce, & inhumidita s’informain 
ftaffette,o in calle di legname ,quel che volete , & cauati li voftri rilie- 
ui,fateli gitti,& sfiatatoi,cafo che infieme con la cofa formata non gli 
haueftefatti,&dapoi con fumo di tormentina,o con candello di feuo, 
al folito le fuffumigate,& apprelfo fi ricommetteno infieme le forme, 
che hauete fatte ,& hauendo il voftro metallo fufo,a voftro piacere le 
gittate.Sono alcuniche conquefta artefanno campanelli, (bnagli,& 
mortaretti,& altri lauori,& alii capanelli & mortaretti,e di necesfita, 
che no gli vuol far 1’anime di terra molle /acci la forma di tre pezzi al 
meno,come vi moftro diflegnatOiche come vedete o ftaffette,o callet 
te,ogn’una hd d’hauere le fue commisfioni,& le ponte che comettino, 
&s’hddafarconto,chequelladifottofiafimiledvn ledime di tutta 
l’opera,& prima fi forma il corpo d mezzo amezzo,ouero a terzo 
per volta, & dapoi fi fa il dentro con vna parte che leghi,8c conten- 
ga tutte. 
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CcADE SPESSOj CHB OLTRB ALHAVERB 
le materie bene difpofte , e dibifogno ancora laperle 
cognofcere , & bene intendere , & per forza d'ingegno 
i fapere adattare vna forma , perche lempre non fi puo 
andare per il camino ordinario, perche alie volte vi ritro 
uate in luoco , che hauere non potete tutto quello , che 
vibifognarebbe,o che vorrefte. Ancora, perche lecofehannofra loro 
gran diuerfita, & atuttenon fi puo dare particolarmente regola.Ma 
haucndo,quando le v’occorreranno,di molte cofe vn certo fondamen 
to vniuerlale,l’ingegno piglia occafione di fuegliarfi , per immitationc 
alii fuoi b;fogni fupplifce. Hora perche mi lon penfato,di qucfto 
inquefta mia fcritura v’ho narrato, non ne hauefte prima alcuna mi- 
nima ombra di cognitione, mi fono per queftoeltefo, & piu minuta- 
mente narratoui le cofe , che forfe fatto non harei , & per quefto anco 
mi lor. determinato qui ancora volerui dlrepiu modi, che volendo for 
mare fi ticne,& masfimenelfare vn cauo, a vn rilieuo , o per fare vtfal- 
tro cauo di bronzo d’un cano , ouero riIieuo,& conte ciafchedun rilie- 
uo,da tondo in fuori , fi ridace in cauo , & come dei cauo ancora fi fa il 
rilieuo, che tali efferti fi fanno prima di Ihicchi , o palle , o altra cofa li- 
quida, che pur formando concsfi teneri, o per dilleccatione di caldo 
o llregnimento di freddo,fi faccino duri, come fono draganti,geflb,fol 
fb,piombo,cera,o fimili cole,3t per cocludere diciamo il modo di fare 
d’un pietto vn cauo. Per ilche hauete prima da cofiderare,le e cole gran- 
de, o cofa picola,fe e figura, o fogliame,fe e di mezzo, o balfo rilieuo, (e 
e cola che elea la forma tutta,o parte, & come lete rilfoluto quati pezzi 
bilogna fare formatela co gefio, ouero co ftucco,fatto di farina & gelTo, 
/e e cofa dura co martello,o llrettura,la formarete in vna piaftra di pio- 
bo,& le non formatela co cera & biacca, ouero con lolfo liquefatto,ha 
nedo prima onta lacofaco olio, o cogralfo,& coli qlla forma a voftro 
modo fatta formarete in poluere,& la gittarete di brozo, o di metallo 
ben fulb,& coli verla vice voledo fare d’un cauo vno rilieuo, & auertite, 
che doue tono lotto fquadri,e dibifogno, voledoli formare, empirli pri 
ma di terra creta,o di gelTo, o di cera,& dapoi i la forma, che hauete fat- 
ta,ql!i tali pezzi alii loro luochi diligententente ricometere ,& dapoi 
lopra vi gittarete la materia , che volete , che e gelTo, auertite che fia di 
poco tepo Itato cotto,& chel fia bene llacciato, & con aequa tepida, o 
fredda,fia ben maneggiato,& rintetierito,& fatto a modo d’un laporc, 
& auati che il copomate,habbiate fatto da torno pria alia cofa vn rite- 
gno di terra creta, o d’altro,& cofiqdo qfto e beneldurito tk riftretto 
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il cauate& alii Iuoghi fuoi ogni pezzo del!afonna,come v'ho detto>ri 
metterete , & cofi di quefta ogni cofa che volete potrete fare forma. 
ANCORA quando vi bifognaffe fare la forma d’un tt/tto rilieuo, con 
terra creta coprirete tutte quelle parti , che tondeggiano , & che il vo- 
ftro giudicio.vi dimoftra, che fe la forma 1’abbraccialfe , non Ihaueffe da 
lallare, & fol quella parte perla prima, che efce, formate , & co fi 
andate aparteapartefacendo per fin,cheil circondiate tutto ,hauen- 
do fempre prima, auanti che fopra buttiate il geifo , onto d’oglio> o di 
gralfo porcino, odi meile il voftro mafchio,& cofi anco ognerete 
tutti quei pezzi,che non volete che inficme sattacchino ,& ogni 
pezzo di forma farete li fuoi rincontri & fegni con alcune prefette, che 
gli fu ftenghino,per poterii alii loro Iuoghi facilmenteritornare, & co- 
fi di fuon tagliato il fuperfluo, St dirizzate,8t bene ridutte, la forma ne 
trarete,aprendo il voftro rilieuo, & cofi haretedeffo il vacuo , nelqua- 
le potrete gittare a voftro piacere cera, o altra voftra compofitione li- 
quida, cheperfreddo & per tempos’induri,& anco fare fipofiano di 
terra creta,s’hauerete faputo adattare leforme, chevipotiate valere 
della meta de vacui, prima che le congiugnate , & anco di ftucchi fat- 
ti di cera & biacca,ouero di draganti molificati St incorporati con gef 
fo brucciato , o con biacca,o carbone di mandolc, o con mattone pe- 
fto,& con vn poco di farina vecchia , peftandola bene in vno mortaro 
di bronzo, & con qual fia di quefte cofe dettoui, aucrtendo che le fieno 
ben incorporate infieme>lequali fe fono bene fatte,altrimenti non fon 
diano che fe fofte cera, & formate , tali forme , le laflarete feccare , che 
vi verranno dure da poterle , a voftro piacere , in forma di poluere for- 
mare . costvmas i ancora di fare vn ftucco , da poterio facilmen- 
te con mano lauorare,perfarritratti in medaglie,o farne fogliami, 
o ftorie di baffo rilieuo, per poterii, uolendo formare, per fare di 
bronzo . Ilche per farlo fi piglia due parti di cera bianca candidisfima 
&vnadi biacca& vn poco di fcuodi becco &ogni cofa infierne s’in- 
corpora. ancora fi fanno ftucchi con diuerfegomme,& anco fe 
ne fa con cera & pece nauale,o greca , & fe ne puo fare con ogni colla, 
o cofa che per fe nnftrenga per freddo o per caldo, & io gia per non 
hauerea vn mio bifogno cerafufi ilfapone , &con eifo formai , & per 
non hauere geffo hogia adoperatoil folfo& mattone pefto , o due 
parti di pece greca , & vna di cera , & defie cofe mi (on feruito al bifo- 
gno mioj&ho formato,&fattilipezzi,8e congionti, come (e proprio 
foffe ftato gelTo,fopra li rilieui,pero di terra o di bronzo , o di marino 
che fieno ftati, & in esfi ho formato ftucchi St geflo , fe n’ho hauuto , & 
anco con cera , mollifieata pero prima in aequa calda a mano , ma fu- 
fa non gia , ancora che , viando vn mezzo die io vi uoglio infegnare» 
feria facilcofa che riufcifie,& qfto e il bagnare con quel che volete for 
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mare con aequa di inele,conlaqua!ediffenfionedi cofa fi forma vn rilie 
uodi ceradifficilisfimo avlcirecon cera, & anco dentro nel vacuo vi fi 
butta cera, ancora che tale cola non ho mai fatta,maper verisfimo me e 
ftadettafarfi,& che primamente i quelrilieuodi cera che hauete le l’in 
colla fopra a ogni loco che non efce vn filo di refe , ouero fi conficchia 
con acora o fpilletti.o pur s’attacta con cera, 8.: cofi acconcio fi bagna 
benisfimo con aequa di meile . Dapoi fi piglia vno vafo grande tan - 
to alto quanto e la cola che volete formare, & 1’empiere di terra pura Ii 
quefatta,& fi lalla polare perfin che fivcdechelee pallatavno certo cal 
do gagliardo,& che gli e in atto di volere cominciarfi a congelare,rom 
pefi quel pannicolo che fa di fopra, Sc attuffauifi a vn tratto dentro la fi 
gura,o quella cola che volete formare, & fubbito la tirate fuori , & co- 
fi in quattro olei volte v’ingrolfarete fopra lacera quanto vnabuona 
corda, & fatto quefto pigliate gli capi di fili che fopra alia cola mettefte 
& tirando tutta lacera di fopra tagliate, & lallate benisfimo freddare 
mettendola in aequa fredda , accioche piu s’induri . Dapoi d pezzo 
d pezzo fecondo che e tagliata andarete cauando , & dapoi alii fuoi luo 
ghi cauati gli ritornarete & con lenzette di pano lino lottili,o con cera 
riferrarcte tutte lecomettiture&tagli che fero gli fili,&inqueftafor- 
ma,haucndola prima dentro benbagnata con la fopradetta aequa, o 
olio di mele,che fi chiami.a vollro piacere 1’impirere di cera fufa, con- 
dotta al caldo temperato, & pieno lubito lauotate, & cofi di nuouo ue 
larimettete,talche in quatrro o fei volte cofi facendo fiagrofla del- 
lagroflezza che volete, tenendo la forma lempre in aequa fredda, &al 
fin laflandola bene rifredarc, quando fara fredda la cauarete, & trouare- 
tevn’altro pieno di cera fatto a ponto come 1’originale. Nonvoglio 
lallare in dietrodi non dirui vn’altra materiadi formare, quale viddi e- 
ferutare in Roma da vno Giouane Senele ingeniofisfimo chiamato 
GiouanibattiftaPelori,in figurc grandi, & tutte tonde .infra 1’altrel’Er 
coledibronzo di Campitolio.il Bacco dellapiazza branchi.il corpo di 
marmo di (anta Croce. Qiiefio prefe carta pefta,& come fi fanno le ma- 
fcare.il coperfe tutto a parte a parte, & con il fuogo 1’afciugo , & dapoi 
gli diede fopra di colla fatta con farina, & con carnicci, & gli fece vna 
ringrolfatura di piu fogli lcollati l’u fopra 1’altro, & in vitio gli fece vna 
coperta duno lenzuolo 8c altri ftracci di pano dilino, & al fine elfendo 
bene afeiutte, quando gli parue il tempo , con vno coltello taglio tutti 
gli pezzi,chepoteuano vfcire,& cofi ne fece la forma, in laquale dapoi 
con vno penello a pegzo a pezzo dentro dette per tutto cera’, & pece 
greca , & gli fece vna pelletra dura da potere refiftere a ogni humidita', 
& cofi ricongionte infieme vi gitto piu volte dentro gefTo , & fece che 
tutte quelle co fe pareuano jpprie quelle che haueua formate , & erano 
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tal forme fatte con poca fpefa, forti, ficure dei romperle,leggieri,& por 
tatili a quei luoghi doue meglio li veniua,che certo, fecondo me , heb* 
beinuentio ne bella. 

NOTA DE ALCVNI MATERIALI, CHE HANNO 
PROPRIET A' DI FAREFONDERE ET COR- 
RERE LI METALLI. CAPPTOLO VI. 



basta fapere bcn fondere & hauere mantici & 
carbone a voftro propofito,che a volere fare gitti picco 
vv ii >c h e venghino bene, edendo cofe fotili,e dibifogno aiu- 
tare li metalli con materie ontuofe o corrotibili,come e 
lo ftagno,il follimato,l’ar(enico,il rifagallo, onero con al 
tri materiali manco offenfibili,anzi fono di forte che o- 
perano per via di purgatione come,borrace,il tat taro, o (alnitro, anco- 
ra il fal armoniaco,il fal comune preparato,il fal acali , o il vetro pefto. 
Per materie ontuofcs’adopera ogni goma,pece greca, feuo olio conui 
ne,fauone molle,rafpature di corna di caflrato , & fumo di ragia di pi- 
no, o di tormentina,lequali cofe fecodo li lauori operar fi deuino,pche 
tale e che fe li ricerca il metallo puro,coe voledo dorare il rame,o lauo 
rarlo a martello,fentire no puo Fodore dei flagno,fiinilmete Fargeto,o 
Foro puro, in neflunolauoro con effo ficonuiene.Pero e dibifogno, qua 
do occorre,no flare obligato a vn folo mezzo,& fecondo le forti di me 
talli andarfi feruendo,come 1’aparentia dei fare vi manifeflara. 



PROHEMIO DEL LIBRO NONO DELL A 
P. DELLA PRATICA DIPIV ESER- 
CITII DI FVOCO. 



E h o' fin qui , quanto meglio ho faputo,dimoflratoIe 
pratichedi quelli efercitii , che vi bifognano in le fufioni, 
o per modi grandi, o piccoli,fecondochevipote(Fero oc 
correre. Hora vi voglio paffare in dirui dalcuni alcri 
pure fpettanti alie operationi & potere de fuochi , & an- 
co a certa qualita di fufioni , quali non conuengono al 
tutto con Farte dei gitto& primamente mi voglio cominciare che co- 
fae in fioflaim Farte alchimica , che con tanta cura ficerca &defide- 
ra. Dapoi,come cofa vtile&ingeniofa,vi daro notitia dellartedi- 
flillatoria , & apprefTo come ordinatamentelauorarefi deue vna Zec- 
ca fenza carico di confcienza . Dapoi vi diro dei fabbro , orefice, 
dd urnario, & d’alcuni altri , come alii loro luoghi vedere potrete, 
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DELL’ARTE ALCHIMICA GENER ALMENTE. 
C A P I T O L O PRIMO. 

F.r che inmolti luochidi qflo mio trattato,& maf- 
fimamente quando londifcelo i narrarui !a pratica di 
varii efercitii,vi ho alcuna volta nominato 1’arte dcll’al- 
chimia:laqual,come la fi dica(o chelafia vera, o no,qiu 
al prelente difputar non intendo:)ma ,cafo che Ia fi a ve- 
ra(per quello che fi vede , oprando effetto dependente 
dall’operationi & virtudefuochijperd nonladcbbo,ne voglio r f pn- 
tarniente:ne ( pariando dellarte ) diquefta hora con filentiopafla- 
re:c tato piu, quanto che mi pen(b,ch’effettualmente non (appiate che 
cola la fia, le non quanto che la volgar voce per tutto fuona : pure e 
cola, che chi la fa conducer al fuo fine,fa con dfa 1’oro & l’argento:per 
laqual credenza,con tempo,fatica>& lpela,molti la cercano(come fd 
chehauete molte volte intefo dire:& (e non altroue , almanco da me 
nel capitolo dell’orojche nel prefente volume vi ho fcrittoOHOR non 
penrate,ch’io quiui tal arteinlegnar vi voglia, perche io fon vno di 
quelli che non la lanno:e pero folo vi diro hora (accio che piu lappia- 
te ) che quelli operanti, che anfiofi ccrcandola , drietogli vanno, ca- 
minano per due fole vie:& l’una e.quella che piglia la fua luce dalle pa- 
role delli lapienti Philo(ophi,con il mezzo dellequali penlano arriuar 
la:& quefta chiaman , via giufta , fanta, e buona: & dicono, ch’in 
quefta esfi altro non fono,ch’imitatori & coadiutori della natura:an- 
zi operanti , & veri medici de corpi minerali , purgando, li dalle fuper- 
fluita, & foccorrendoli ,con 1’aggiongergli virui, & liberarli dalli 
diffetti loro: & per quello hor procedono in corromper tali corpi, 
per poter leparar li elementi, che conrengono, per ridurli ( potendo, 
come dicono puelle prime materie :& hora con riconuertirli ( coi 
mezzo di tal arte)in nuoue fofianze , & con rendergli aneor altro fpi- 
rito che non era il primottal che, per quefto cercano condurre tal ma- 
terie in certo termine di corrottionc , o in leparationi di elementi, o 
cauar,o render li Ipiriti alie cofe,oucr afiottigliarle materie grolle,e 
quando, a ingroflar le materie fottili:perilche(come coprehender po 
tetejquefti tali corrono giorno & notte a briglia fciolta , in vn camin 
circolare,lenza hauer mai polfa:edi certo non fo chalcuno al defide- 
rato fine arriuato fia.KiEKTtDiMEKOCancor chd fine di queffarte fof 
fe nullof come molti crcdono^ecofa inuero tato ingeniola, & alli.lpe 
colatori delle cole naturali tato diletteuole, che qual fi voglia tcpo,o 
fatica,ouero Ipeladi non gli fi metter ,non fi pofionoaftencre (oltrc 
la dolcezza che anco gli porge la iperanza di hauerla a pofieder vn di, 
coi ricco fine, che tal arte tanto largamentepromette) e certamete 
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t.il cola vncfiercitio belio : pche quefla partorifle ogni giorno nuouf, 
& bellisfimi effetti,oltre aUefler molto vtile allufo & commodita hu- 
mana, como fono 1’eftrattioni di foftanze medicinali, & delli colori, & 
delli odori, &d’infinite compofitioni di cofe:perilche moitcarti fico- 
gnofcono efler vfcite puramence di efla , anzi (enza e)Ta & il fuo mezzo 
(Cc non per riuelation diuinajimposfibil faria ftato,ch’aIii huominifi 
foflero mai fcoperthtal che in fomma,per conc!uder,dir fi puo,quefta 
efler arte origine, & conditrice di moltealtre artire perohauerfideb- 
be in riuerenza,& efercitarla : ma ben,chi la efercita,non debbe cflcre 
ignorate dellc caufe,ne delli naturali effettirne manco pouero, per po 
ter refriter alie fpefeme anco la debbe far per auaritia ,ma folo per go- 
der li belli frutti delli effettifuoi,&loro cognitione & qlla vaga noui- 
t i , che operando dimoftrax’A lTra via, che e da quella molto lon 
tm a.ma pur par che di efla fla nata:ma,o che fia forella,o figlia adulte- 
rina, chiamufl fophiftica, violente, e no naturale.Li vitiofi,e pratici dei 
la fraude, che coftumano d’efercirarla(per effer arte folo fondata in ap 
parenza,& falfica, che con varii mefcolamenti venenofi corrompe le 
failaze de corpi di metalli, e li trafmuta tanto, che facilmente a primo 
afpetto parer li fa quel,che non fono)hi forza dmgannuraflai volte il 
giudicio,&l’a(petto dell’occhio,5c a chi cio iid latro, pare beilormada 
poi tanto piu a esfi,& a ognalcro difpiacc, quanto vedono chegli ca- 
fcano,8c(fcoperta )altro in Ici non fi comprende che vitio, fraude, dan 
no,timore,& vergognofa infamia:& cofi(p dfer il fuo effetto mefehi- 
no,2c pouero,non vien feguito,fe non da gente della fua naturale con 
tutto quefto,non e anco che non habbia vn non fo cheproceder fpe- 
culatiuo,& ingeniofo,rifpetto al proportionarli loro materiali cope 
fi, Se mifure,alli effetti che voglion fare ,che fano corrilpondentire co 
tutto ciofi pcrche il fm fuo vltimo e danofo,non folo ad altri,ma a chi 
foperarJSc in fomma. tutto il fuo nutrimento e di rnal intento, pero in 
fame, St biafmeuol arte vien a eflerere cofi,pel trifto fuo fine, che rende 
piu puzza , che non fa dalcunaltra vtilita laudabile , li buoni jngegni 
in gran parte l'abborifcon,e difprezzano ,pet*chc operar non vi fi pofi 
fono : ma deponendo tal rifpetto (o l’una o laltra di quefte che fegui- 
tar vog!iate)e di necesfita (fe perder non volete totalmente il tempo 
& la lpefa)chchabbiate notitia della natura delli metalli, & delli mate 
riali,cofi fimplici como compofiti,& anco delli effetti, quali con le piu 
& manco qualita operar, o produr poffono:bifogna anco faper mini- 
flrar li fuochi,far li forni, & adattare li vafi }/ pportionati aili effetti, che 
far fi vogliono fliquali (fecondo il creder mio )altro effetto no penfo 
che faciano,che folo apparenze , fi como anco 1’otone alloro :il vetro 
al criftallo:& li fmalti alie gemme : il cercaradoque di cotal arte crede 
fi (per moltisfime apparenti ragioni^ chc non fia ftato nellipenfieri 
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di quelli ingeniofi & (apientisfimi antichi,como e hoggi fra li moder- 
ni ("per non ritrouarfi alcuno Scrittore antico d’Hiftorie , ne greco, 
ne latino ,ne manco di altra lingua, che mai nomini queftame anco al 
cuno di quelli approbati & granfamofi Philofophi ,ii corne Ariftoti- 
le,o Platone, o altri a coftoro fimili:quali,come fi vede,hanno ccrcato 
di fapere le cofe posfibili : & per darne cognitione, & giouare alii huo- 
mini, ne hanno larghisfimamente difcritto)di queftaalcuna cola non 
dicano : alche rifpondendo li moderni alchimifti dicono, non impor- 
tare, conciofia chel fia posfibile ,che quefta fi fia ritrouata dapoi quel- 
lecofe, che li predetti antichi non fappenor&poterfiancoritrotia- 
re alcune cofe ,ch’infino al giorno d’hoggi,nonfolo non fon ftate,ma 
ne anco non hanno ombrad’hauerpurdelfere. 

DELUARTE D I S TILL A TO R I A IN GENERA- 
LE, CON LI MODI DA C AVAR LE A C- 
QV E, ET O G LI, E FAR SVBL1 
MATIO NI. CAP. II. 

Cosa necelTaria d tutti quelli huomini , che voglio- 
nocondurre le cofe a vn certo loro fine , che peufino 
alii mezzi , che per condurli fono dibiiogno .Hor qual 
fi fia delli (opradetti effetti , che operar vogliate , haue- 
te da confiderarla natura della fua materia, & vecicr 
sellae difpoflad render quello ch’eftraher volete: 
dapoi fe hauete li altri mezzi potenti ,& proportionati a far tal. 
effetto ( percio che fele cofe non fofiero concordi , 1’opera voftra 
vi riufcirebbe vana , o molto faticofa ) e pero , fe lar volefti aeque 
o ogli per viadidiftillatione ,& adoperaftili ftrometi difpofti ad altri 
effetti ,& che propriamente d quelli non fi conueniflero,quado crede 
fti di fare vnacofa, farefti 1’akra ( aneor che la materiafofle difpofta 
d quello che vorrefti )&cofi anco fe vi attaccafti cento argani, non 
che hauerli ftromenti potenti, non hauendo la materia difpofta,nul!a 
farefti: perche doue non c vna foftanza , cauarla non fene puo:& pero 
e di necesfitd applicarfi alie cofe posfibili , & ben difpofte:benche,per 
effer ogni cofa che fi troua creata fottoil cielo,niete altro chclemen- 
tal foftanza, o copofta di qnelle:per cio penfar fi puo, che cauar fi pcf- 
fa d’una che tenga dacqueo & aereo, aequa & acre:& cofi delfignco, 
l’oglio,& certa potetiaquafi animata, che.la chiamano (pirito:& quel 
la parte che refta di tal cofe nelli fondi delli vafi groffa,& arrida,fi co- 
gnofcc certo quellaefter la terra nclqual effetto delfuna co(amcno,& 
co piu difricolta che dellaltra tal cofe fi eftragono : ilche auenir puo 
o per diffetto della cofa,o per differto dell’arte,o delfimprudenzadel. 
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farteficefco tutto che a me pare, ch aicune cofe fiano,di che chi ne vo 
leffe cauar aequa, o oglio,o lublimare,fi cercaffe cofa imposfibile.fi co 
me,la calcina.il vitro, 1’oro, l’argento,& ii rame:& delle pietre.la pomi 
ce:e delle piate, la fcorza dei finiero, & altre cole fimiliralli effetti mi ri 
portoipchef per hauer vifto, quanto allapotenzadeirhumaningegno 
e perme(fo,penfo chanco forfi quefto gli e concelTo:)ma dilcorrendo 
(come fi vedeXo' 1 aicune cofe,ch’anno facile l’acqua,& difficil 1’oglio 
come fono le molto humide , & le molto acquofe,& alcunealtre , co- 
me fono li minerali,gornme,offa,fcorze,pietre,& fimili piu difpofte a 
certa aridezza, di quelle e piu facil che di queft’altre cauarne og!io,e 
fara difficil i cauarne aequa: &cofiancooccorrc nelle fublimationi. 
Q vesti effetti, per concludet, fono tutti pratiche nate da alchimi- 
ci fondamenti.per liquali comunemeute 1’uno & 1’altro operante ca- 
minar fi vede , & la loro arte ienza esfi fenz’alcuna fperanza faria : pe- 
ro, s’altro non fe ne caua,fe tfhaaimanco quefto commune & vniuer- 
lal giouamento dell'acque,& delli ogli medicinali , per conferuar la vi 
ta de gli huomini:& aicune cofe per diletto,come fono,le cofe odori- 
fere.Le fublimationi fono proprie delli alchimifti, con lequal dicono 
che aflottigliano le materie, & amicano infieme le foftanze,& co imi- 
tar 1’ordine delle materie prime, le conducono aperfetta vnione,face 
do le permanenti,potentisfime,& penetrabili:fopra delche ( recitado 
li difeorfi di esfi alchimifti,& le loro contrarieta, faria vn nauigar al ca 
mino dei cielo per via deirocceano.fenzapofa.ne mai giongeral por- 
to)pero non voglio che crediate ch’io fiaalchimifta , ne anco in tutto 
.alloro proceder oppofito , & percio al prefente di piu parlarne lafcia- 
ro,& masfime.per voler feguir di trattar della pratica de gli effetti no 
ftri.Dicovidonque,chenon baftala difpofition delle cofe, chanco li 
mezzi le fanno variare, pero che fpefTo cauano oglio,d’onde per diftil 
latione confueto vfciri’acqua:&d’onde lacquadoglioalche fanno gli 
ftrometi,& gli ordini delli fuochnper ilche sadattano vafi di varie for 
me,o di vetro.o di terra:& cofi fanno forni per fcaldare, o per infiam- 
mar le cofe, piu e manco potenti, fecodo gli effetti, o le refifteze de ma 
teriarlnliquali ancora(quando per loro natura non fofiero dilpofti )(i 
hanno a prima difporre con le calcinationi.o putrefacioni,& alie vol- 
te, ad alere cofe accompagnarlntal chepratico operante coi giudicio 
& certo ingegno e potete a far forzadi feparar & cauar delle cofe cio 
che contengono de gli elementi, & quafi tutto cio che s’imaginano di 
voler faremia di quelli fimplici.che fono difpofti a render aequa, come 
>no radici d’herbe,foglie,frutti,& fiori,& altre cofe fimili,ch’ano cer 
ta humiditi,p laqual fono tenere & molli, fe ne caua aequa fenza mol* 
ta difficolta darte, pero che in loro fono certe foftanze flemmatiche* 
fotrili,& euaporabili, che con ogni poco di calor difuoco scleuano* 
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& fanno nel vafo vn’aere nebulo fo & groffo , ilqual facilmente, per U 
molriplicationedella cola,& plafrefchezzadelfarte efteriore.cheri- 
fredda il capello,fT conuerte in aequa, laquale ( vfeitadi cio cheffer fi 
voglia ,)quel che refta chiamano, feccia:dellequal fi ne trahe^volendo ) 
quel fecodo liquore, che fi chiama oglio,ch’altro non e, che quellapar 
te, che lia piu d’aere mifto coi fuocale elemento:& dapoi , li fpirici,che 
fono la effenza fua propriarma della prima parte terrea di quefti ( per 
reftar morta,& come cenere,& quafi fenza anima in tutto)no ne acca- 
de dir altro : ma a far quefto effetto bifogna vfar vn poco piu di arte, 
che fordinaria:per laqual via diftillatoria, molri dicono,che fi va tato 
di elemento in elemento a(fottigliando,& feperando , che finalmente 
le materie fi riducono a termine tale, che non hanno piu fimilitudine 
con neflutia di quelle foftanze delli quattro elementi: & dicono allho- 
ra,hauerle ridotte in vna, laqual chiamano pohquinta effenza: & dico- 
no, quefta hauer potenza diuina, habile d vegetar, & mantenerc le co- 
fc:& quefta fola effer virtu permanente,& incorrottibile.Hor come in 
tali effetti particolarmente fi proceda , migegnaro , quanto piu fap- 
pro dimoftraruilo,& masfime,pero ch e quella cofa.nellaqual, li Philo 
fophi operanti, per codur a perfettione il gloriofo loro lapis.fi fonda 
no , e durano ogni fatica : & quelli che di tal arte feriuono, o parlano 
(aneor che per loro metafore & coprimenti lo dicano ) intendono pe 
ro fempredi quefta, pero ch’e ilmezzo colqual difpongono limetalli 
d effer vegetabili, couertendoli nella natura di quella : & foro rifoluto 
in quefta foftatiza, dicono condurlo in foftan^a vitale , qual fpeffo e di 
tanto nutrimento, che quafi ritorna in vita li corpi humani, quando p 
le potenti & maligne egritudini,o perlamolta vecchiezza fono tanto 
debilitati, che per morti fi abbandonano.Hor,lafciando ildirdi que- 
fta quinta effenza, dicono anco.che tal oro,o argento, in tal diuino & 
celefte liquore condotto,e quella vera & naturale femente , laqual gli 
produce l’oro,& l’argeto,& ogn’altro metallo, che vogliono: & di que 
fti ne fono anco a!cuni,c’hanno opinione, che tal feme fia originale in 
ciafcunacofa:(opra alqual fondamento ho veduto molti alchimifti 
andarpigliando perprimi loro principii varie cofe: &cofianco,da 
poile loro calcinationi,iolutioni,putrefattioni,fublimationi(Tecon- 
do che le coducono in certi termini effettiui della cofa)le chiamano, il 
loro mercurio:& alie volte, il loro folfo:& cofi,co quefto vanno tanto 
in qua & in la, facendo coi penfiero di far quefto loro lapis , che fi gli 
rope la boccia oue e la materia da farlo,o che per troppo fuoco ogni 
loro foftanzafieshalainfumojtalchein cambiodi moltiplicarforo, 
o 1 ’argento , perdono quello che vi hanno di fatica & di fpefa meflb 
dentro, altro non reftandogli.che la fperanga dei rifarfhma dapoi che 
ho detto tanto di tal cofoche vi ho forfi infaftidito, fs no n dtcssfi 
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come gli effetti di tal cole fi fanno,direfti>fe no altro, chel titolo dei p 
fentc capitolo fofie vano , e per o\ritornando indrieto,voglio che 
v’imaginate deflere al primo gradojoue io vi dica li modi communii 
con liquali di molte cofe diftillando,facilmente lene caua aequa, per li 
quali fi fanno varii ftromenti: & fragii altri,vno,qual fi chiamaj campa 
na,dalla forma del!aquale,per certa fimilitudine,ne nafcie cotal nome. 




Pannosi quefte dipiombo,o di terta vitriata.o di rame ftagnate, 
cofi di fotto dalla conca , oue ponefila materia,comoanco il coper- 
chiodi fopra,& e ftrometo notisfimo:& di qucfto,no fclo gli aroma- 
tarii,percauar aeque falubri,p reftituir la fanitda gli huomini,le ado- 
prano , ma anco le donne , per far li loro belletti & lilci & anco colo- 
ro c’hanno cofe di tnolta humidaqualita, & channo quantiradi ma- 
teria dadiftillare, leneleruono:&la forma dei fuo coperchio e larga 
dapiedi:&attorno,didetro via, ha la retinetia di vno circolo vacuo,a 
modo du canaletto attaccato,ilqual raccoglie tutta la ftumidita,che 
il fumo, per il caldo delfuoco,in altro, nelfaria della capana eshala,& 
cafca iui dal cielo dei coperchio conuertita l aequa ,c la porta poi fuo 
ri perii labicco ,qual e congionto co quella:mafia tanto longo, e va- 
cuo, che facilmente conduca 1’acqua alia bocca dei recipiente:& que- 
ito con tal cummisfioni, ordini, & affrentamento di orli,coformi alia 
bocca di detta conca, laqual ha da ritener la materia fia fi,ch’ella non 
riipiri, e acocia piu apoto che fi puo:e cofi,le volefii adoperarne pur 
vna folamente, bifogna fargli vn fornellof per quellaalmanco,le non 
per piu)qual fia tondo,o quadra, o bisIongo,con li fuci fpiracolhe cuo 
prefi poi fopra,& fasfegli vn piano di vnatcgola,o d’altra cola, laqual 
rtgga al fuoco,& facia fondorma bifogna chanco fia tanto forte che 
laposfi fofrentar :1 pefo:e chella fia di forma tonda ,& anco alquanto 
piu_grar.de che ia circo.n ferentia dei fondo della conca :& coli fcpra 
n qf.o fi met tono poi duagrofle dita di tenere fir.cciata, cucio cTcre 




.. ...... ' •' • jjfc 

. 



DEL CAR TE DI STILLATOR IA 
na di fiumedauata.laqual melfagli cofi fopra,vi fi fpiana fui fondo dcl- 
la campana, facendo chTlla penda piuprefto verfo la vfcita dellao 
qua che altrimeti:& cofi anco in torno a gli orli, fra il fondo,& la con 
ca , vi empierete di ceuere ,o d’arena, accio chclla fi tenga falda nello 
maneggiar della campana ,& che per tutto gli renda il caldo eguale:Sc 
fatto in tal modo,meflo poi qlla materia ,che diftillar voletefin detta 
conca, & copertala dei fuo coperto , & anco acconcio il recipiente 
al lambicco,fe gli da il fuoco temperatorpero che piu ferue a far aequa 
ildargli il calore con fpatio di tempo, che (volendo far preftoj viaria 
quantitd grande & vio!ente:pero che 1’uno brufeia le cofe,& 1’altro le 
difpone : perche , (e pur per tal fuoco fanno aequa , fi fa fumofa , & di 
odor fpiaceuole:oltre che ne fa poca , & amara, & fi mette anco a pe- 
ricolo di guafiar la capana:& cofi per mezzo di tal dromento,di mol- 
re qualita di cofe fi caua acqua:fi come dimoftra la precedente figura. 




Glialtri modi da diftillare , per cauar aeque di cole piu arride 
& piu relidenti, fi fanno con boccie di vetro,o di rame ftagnatoffimili 
di formaaquelle,che per la prelente figura vi fidimodrano^dellequa 
ii alcune vi fono.che hanno le bocche larghe,& fono garbatea modo 
di orinali.anziafimilirudine di quelli:eqlle talli, da li diftillatori,orina 
li,fono chiamate:& lopraa ciafcuna metteuifi li labicchidi vetro:l’or 
dine de quali (p hauerlo infegnato alliluochi delle aeque da partire,) 
parmi fuperfluoquiui hora replicarlo ilmedefimo panni, dei lutar- 

li.pero che anco di quedolargamentevi parlai.Hora dicoui, effer ne- 
celfario jpceder nelfoperare/fecodo li fuochi che dar gli volete,oue 
ro chericercanole cole , che nelli corpidelli labicchi melfo hauete, o 
fecondo 1’ordine de vodri forni: )pero che alie cofe communi fi via di 
metter per fondi ,capelli di terra co cenere:& a quelli che hanno bifo 
gno di maggiorpotetiadi fuoco, mettiuifile boccie lutate inmezzo> 
alfimpeto delle fiamme» a culo fcoperto (fi como lo chiamano loro s 
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quado no e interpofto f*ra’l foco e la boccia capel di terra , o cineri.) 
TVTTE le diftillationi delle cofe fi fanno per due vie,& ogni via,fecon 
do 1’ingegno & giudicio de inaeftri , fi coftuma in varii] modi : 1’una e 
coi caldo & lecco cofi commune(dellaqual gia afiai n’ho detto ) 1’altra 
e quelladel caldo & humido:&in cialcuna caminafi per tregradirdel- 
liquali vno e,le for^e de fuochi lenti: 1’altro e,l’augtr,ento intempera- 
to:il ter^o e,al tutto violeterla via dei caldo & humido e,quella che fi 
fa per bagno maria, mettendo vna o piu boccie con li loro lambicchi 
dentro vna caldaia d’acqua bollente,o altro vaio , a tal effetto attato. 




Sono alcuni che hanno bifogno di diftillar quantiti di materie per 
tal modo:& volendo feguir quello d’una caldaia fola,gli bifognaria ha 
lier molte caldaie,& molti forni, & moltiplicar anco in fpefa:per ilche 
hanno trouato da far vn tino grande di legname , fopra ii palco d’tina 
ftanza,nelqual vi fia poi dentro, coi fondo in fufo,verfo la bocca, vn va 
fo d modo d’una canna grande di rame, coi fuo fondo tutto bucara- 
to:&fotto il fondo di quefto tinofiegualamedcf ma canna,the mu- 
rata, faccia il corpo dei vacuo dei fornello.chc percuota nel fon- 
do dei vafo di rame , che e comeflo nel tino : ilqual empiefi 
dacqua , e dasfi fuoco al forno , & per tal via icaldafi 
quefVacqua benisfimo:& poi attorno attorno fi 
accociano le boccie piene con li loro lam- 
bicchi, & loro recipienti, & tanto fi fa 
bollir 1’acqua, che le materie vo- 
ftre fiano tutte 
flillate. 
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Ancora fanno gli alchimifti vn’altro ftrumento da ftillare , qual di- 
cono diftillare peraccidia, & quefto non ebagno maria,nedtutto pu- 
trefattorio , & posfi fare con molre boccie , il calore di quefto e fimo 
equino,augumentato per fumo di ebullitione dacqua, mandatoui per 
vna canna di rame bucarata,come intenderete, ancora che diqueftiftru 
menti tfho veduti indue modijvno quafi di forma fimile d quello che 
edifopradifegnato, mahdqueftadifferenza,che il vacuo dei rame e 
fenza fondo & fenza bufi , & fol da capo e alquanto riftretto, doue han 
110 da vfcirelefiamme» che per tale cannone di rame paifando fcalda- 
nol’acqua,di forte che la fabollire.. l’altro modo fifaconvna 
cafla di legname longa braccia fei in circa, & larga tanto che commo- 
damente contenga li corpi delle boccie, & lo fpatio della canna, quefta 
fi fa piena di fimo afciutto & paglia trita mefcolata , & fi mette fopra 
vno banco pofata,& dalle fponde di qua & di la s’acconcian le boccie, 
& (e gli mette appreffo gli loro recipienti, & quanto lieftende lalon- 
ghezza per me^zojfi mette vna canna di rame, o di piombo , ouero di 
legname con molti bucchi per tutto minutamentebucarata,quale efca 
d’uno vaiodi rame, odi terra, fimilitudinedun caldaio,con coperchio 
d modo d’un collo.nelqual vafo fia aequa , & adattato con fornello.oue 
ro fopra d vn treipide dafarla bollire,& cofi per tale ebullitione faleno 
li fumi per la canna, & e (cie pertuttili bufivn calore humido, che con 
il mezzo dei fimo fcalda forte , & cofi fa ftillare tutte le boccie , che vi fi 
mettonodentro, conbel ordine, & gran temperamento, perii che e da 
notate, che e qu efta canna dital firiunento edoppia, fra l’un pariete 
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di tal ftrumento e doppia ,fral’un pariete dellaquale,&raltro fimette 
1’acqua, &fra laltro & il pariete dei tinosempie di fimo , doue pongo- 
no le boccie. 




Alcvni vfirno, perputrefare&diftillarelacolainvnotempo me- 
defimo , fare in terra vna buca , ouero pigliano vna gran conca da bu- 
cato,o altro valb , & in fondo fanno vno lirato di mezzo palmo di cal- 
cina viua,& tutto il refto dei vacuo empino di letame equino caldo, & 
in mezzo al predetto letame v’acconciano la boccia con il fuo Iambico, 
& cofi le materie da tal calore rifcaldate diftillano, & cafo , che tal leta- 
me potentemente non rifcaldi, fi bagna con aequa bullente vna volta, 
odue,& cofi aiutato piglia il vigore &fa lafua opera. Aneor per fi- 
milviainvn tinello , ofimil vafodilegno,odi terra, fi copre labuc- 
cia con paglia trita minutamente & bagnata,& in torno alia boccia be- 
ne firctra& ferrata, come fi fala biacca, filalfain le medefimarifcalda- 
re,& rifcaldata ogni cola diftilla. ancora mettendo le boccie 
infra le vinaccie calde ftillano,& per concludere in tutte le cofe che per 
loro medefime rifcaldano, o per caula datoli, che matenghino il calore, 
ii diftilla. Posfi alcune cole ftillare a giorni caniculari , o al tempo 
caldo, mettendo le boccie alii raggi dei Iole, ouero contra a vn grande 
Specchio concauo che riflette la potenza de raggi , che piglia da elfo 
Iole nella boccia delle voftre materie , & per concludere alline quefte 
viediftillatorie &modi di eftrattioni d’acque fono varie , fecondo le 
volunta che vengano a gli ingegni de gli operanti . Ma lecondo il pa- 
rere mio , la via vera e 1’adattare bene gli fuoghi , per liquali fenza tan* 
te necesfita diconpordanze , ad ogni voftra pofta quello che vipiace 
farpotete,&per queita farebbe forfedi necesfita, che qui vi dicelfe 
delle forme & varieta di forni . Ma ho penfato diruenene piu adietro,& 
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qui, per non rompere 1’ordinediftillatorio, dirui particolarmente git 
modi chefi tengono d fare 1’acqua vite, qnal molti per efaltarla la chia- 
mano aequa di vita. Maancodicono , chechinonlafd fare chiamar 
fi debba aequa di morte . Quefta e quella foftanza & quel mezzo , che 
gli alchimifticonducono in tanta lottilita.chela chiamano quinta et- 
fenza , & gli applicano tante uirtu &potenze che piud pena operare 
non ne poftanoli cieli,&e vera cofa,chechi inetfa beneconfidera, ue* 
dra effetti grandi & laudabili,& io gia mi ricordo hauere ueduto,oltre 
d qualche fperienza defla , vn trattato inchevno fperimentatore piu 
di dugento effetti fperimentati deffa hauea notato . Ma (e e vera fol 
quella potenza,come diconogli alchimici, di fare vegetabili gli me- 
talli, & di riuificare gli corpi mezzi morti, s’hanno da credere tutte l’al- 
trecofe,chedileifidicono,cheper certo fi vede effere delle cofe con- 
tro dallaputrefattione molto pre(eruatiue,& giouare d molte infirmi- 
ta frigide &humide . Laqualitddiqueftae fottile,ignea,& penetrabi- 
le, & vogliano quefti fottili inueftigatori , che dogni cofa , che fi mette 
in effa.eftragga le fue virtu,& le conuerta nella fua natura fottili & pene 
trabili,& per concludere, d’effa tante cofe dicono che troppa longa 
materia mi farebbe fe recitar hor ve le volesfi . Quefta tal aequa fi fd 
de ottimi &poffenti vini vermegli.o bianchi,come,d chi vuole.bene gli 
viene,madi tutti migliorifono gli bianchi,&perche tale effetto di fa" 
re aequa v ite, hd certa potenza di eleuatione de molti fpiriti grosfi, 
edi necesfitd moderarli per virtii delli ftrumenti, & affortigliarli co far 
li paffare per camini ftretti, longhi , & tortuofi , & non fol per varii re- 
freddatoi , ma in luogo ancora doue habbi propria potenza 1’acqua 
fredda,accioche neffuna groffezza,o vifeofita, habbi da condurre con 
feco d luogo doue e il Iambico , & per quefto , aneor che ogni giorno 
varii ftrumenti fi trouino,ilmigliore di quanti nhoveduti e quefto, 
che qui vi moftro diffegnato, quale e vn vafb di rame ftagniato, dei qua- 
le, doue fi mette il vino , efce vna canna longa con piu vacui , & in fine 
allequattro, o feibraccia, e vnatinozza odi rame, o di legno , doue 
quefta canna con piu rirorte ferpiculate fta in mezzo , & dapoi efeie io- 
pra,& entrail fiiofine in vnocapello di vetro, dei quale efce l’acqua 
vite,& va nel recipiente . Hor quefto tal vafo fi colloca in vno fornello, 
& s’empie di vino per vna canna da vno de lati congiontaui di rimpet- 
to aquellacheefattaaguifadi canna fcicia& aprendofidopoladiftil- 
latione efpurga il fondo dei vafo dalle fuperfluitd terreftri , & fo* 
praal tinozzod’acqua,doue e la canna torta dettoui, che in- 
fra il vulgo fi chiama la ferpe, s’empie d’acqua fredda, 

& fi mette d Iambico il recipiente , & cofi dapoi al 
vafo doue e ilvino,fidafuoco 
lentamente » 
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Alcvni fonoche fannol’acquapredettapiufimplicementc,pnnci 
piandolain vn vafo fimiledvna campana di rame ftagnata conii fondo 
alto piu che 1’ordinario dell’altre,& al roftro d’efla s’attacca la cana det 
talaferpejaqualefannopaflarep vn refredatoriodacqua ,& aTufcita 
dellacanamettono ilrecipiete.Ma quefta tal acqna fatra cofi no e del- 
la perfettione dell’altra,perche non e fottile,& fe pur adoperar la vole- 
tead alcuna cola, che penetri bifogna coi pelicane,o conaltri paflamen 
ti di diftillatione,aflbttig!iarla.Ne quefta e nefllina deilaltre, quefti an- 
fiofi cercatori delle cofe fta contenti d‘hauerla coii fatta , che ancora la 
metteno in altri vafi circulatori, & la riftillano , anzi tante volte la ridi- 
ftillano,che fi riduce fottile quafi come fumo, tal cheapredo il vafo, do 
ue e,fe ne va in aere,o gittandone alquanta in alto non arriua in terra, 
chedaraereeconltimata,&accioche vediatealcune fornie de vafi, che 
s’adoperano,ve ne darofombra qui in difegno. 




P er c H E adoperare aneor voif occorrendoui gli potiate ) Ic forme dc 
qualifancor chefieno molte)dire non ve ne fd piu che quclle che cotn- 

munemete 
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munemente hdveduto alii alchimifti adoperare , o per le pratiche de 
loro libri diffegnati. appresso al cauare dell’acque fegue il cauare 
idelle macerie propie li ogli.liquali fono certi liquori ontuofi che Ii eftra- 
gono delle foilanze delle cofe naturali ontuofe , come fono gomme, le- 
Igni , & frutti, & mezzi minerali , & forfi alcune piecre , cole rutte che in 
jfcambio dnumidita pare che habbino intrinfecamente in loro certa 
; parte di ficciti. Hora per fareliogii defle» quali olcrq al dilporrele ma- 
terie conputrefattioni, triturationi, o calcinationi, o concompagnede 
laltre cole ,edibifognodi procederui conii adattamenti di mezzi flru- 
I mentali & di fuochi appropriati : &. per concludere, fono moltele cole 
che fe ne puo eftrahere oglio , & anco molti fono li modi da eftraherlo: 
: le vie communi fono per eshalatione, come anco li faunoracque, ma 
non folo con la forza dei fuoco, ma con altri llrumenti appropriati, fra 
liquali li piu communi fono boccie,che hanno li loro colli torti, & nel re- 
flo forma di lacco di cornamula , & il collo piu prelto piegato alfingiu 
che piano: quelle fl lutano per fino al voltare che fa il loro collo.o piu, li 
loro corpi,& al fine coli acconcia,con quelle materie dentro , dellequali 
trahere volete 1’ogiio, fi mettono d vn forno, fatto di reuerbero, tondo, 
o quadro, come meglio vi viene: auertendo pero , che queflo non fia ne 
troppo alto , ne troppo largo , & che fia fatto che Thabbia cerca al mez- 
zodue ferri, fbpra de quali vifipofiilculodellaboccia vollra florta,& 
fuori dei forno efca il collo, ilquale (i muri attorno,& di (opra tutto il va 
no li copra con vna tegola, o con mattoni murati , lafciando dua fpira- 
coli,nelii cantoni,pcr eshalatori dei fumo, & delle fiamme,& cofi in tale 
modo acconcio il forno , per la buchetta lafciata di fotto , con fuoco di 
carboni lento primamente safeiuga detto fornello, & ft fanno euapo- 
rare tuttcle humidit i che lono in eflo, & ne materiali > che fmo dentro 
allaboccia,&dapoiapoco apoco fiva crefcendo il fuoco ,mertendoui 
delle legnalecche, facendobuttare lefiamme nelmezzo dei corpodel- 
la boccia, vn otto o dieci hore continuarete , o quel tanto che vederete 
delle voflre materie vfeire vn fumo , per Ia diaphanita dei vetro dei collo 
della boccia, groflo e negro, o pur d’altro color colorato; perche queflo 
c quello che poidiuenta liquore ontuofo, che gli fpeculatori Io chiama- 
no oglio, ilquale coi vollro recipiente benifsimo il tutto ncorrete,& coli 
al Hne nel fondo di effo il trouarete,& queflo tal liquore per quefla via di 
molte cofe fi eflrahe , & fra lealtre di mezzi minerali , & mafsime 
delvitriolo , quale dalli alchimifti , materia di quinta effentia 
minerale e chiamato : queflo per la fua natura piu che 
tutti li altri e calidifsimo, & corrofiuo,& ha fama 
d hauere molte virtii per giouare a molte, & 
varie infirmita che nelli humani corpi 
alie volte accafcano, , 
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Fassi per tal via elaterino, & quello che fi cftrahe di tiittc le gomme & 
dei melle,edella termentina,della cera, dei butiro,c d’ogn‘altra cofafimi 
le,accompagnate pero, per effere materie che perilfuoco rigonfiano,co 
matonipefti.o con caIcinacci,o arena di fiume,oiarette minute, o cene- 
re,accioche per il caldo gofiando non fi eleuino,& efchino dei roftro fuo 
•ri,&al finediefle cauatone al folito rhumidita,& augmetandogli il fuo- 
co,far fe ne puo oglio. sono alcune altrc cole, che per volcrlo eftrahe- 
re,e dibifogno andar per altre vie,como e, per fare quel deirantimonio, 
o dei ferro, qual vfano gli alchimifti per tenture fbphiftiche : quefti bifb- 
gna prima calcinarli,e dipoi calcinati,cauarli la foftaza oleacca, p mezzo 
deHacquadelfaceto lHllato, c^v elio dei folfo,ancorchefia materia p 
natura piu adufta affai che l’antimonio,fi caua oglio di effo piu facilmete, 
e per quello ch’io so,per doi modiduno.per ebullitione di capitelli,fatti 
di ceneri,& calcina:raltro,perviadellafuaincefion mcdefima,me(fo fot- 
to vna campana aperta, & acconcia fi, che coglia tutto i! fumo, e perii la- 
bichettogocciando lo ftilli nel recipiente, loglio dei tartaro , dei 
falnitro,del {ollimato,e dellarfinico, fi fap calcinatione,mefle in folutio 
ne airhumido. q^vello dei ginebro,deirarice,abeto, e d’ogni arbore 
che fagomma,fi fa pervia d’un vafofimile a vnpignato bucarato infon- 
do di piu minuti buchetti , e fotto vi fi mette vnaltro recipiente , & in 
quello di fopra fi mette la quantita che capilfe di legnetti tagliati minuti 
dellacofadi cui traher ne voleteog io, e fi copre,8c luta fi, che non relpi- 
ri,e fi fa vna fofla in terra, e tutti doi infieme gionti li pignati, fi fotterra- 
no, lafciandone fcoperto foii quattro dita in cerca dei piu alto , e fopra 
accendeuifi il fuoco,e fi fcalda , e fa fcolare per tal via in fondo il liquore 
gommofo cbeconrengono . q v e l l o de femi ,s’intenerifcono con 
fumi caldi & humidi,e fi torcolano,e per tal modo fi cftrahe quello dei /e 
nape: fafsi quello dei grano , incendendolo fopra vn ferro rouente : cofi 
eftrahcfi anco quello de torli deU’oua,dellc mandole, noci, feme de lino. 
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fifamo,& dei (eme dei canape, & anco delle cofe aromatiche , delle noci 
mofcate,del macis, & defimili, quali cofe , oltre a molta trituratione Sc 
certa calidita introduttaui a poco a poco , maneggiandole & difponen- 
dole,& allultimo per forza torcolandole di tutte fi eftrahe oglio : e con 
quelVordine eftraher fi puo d’aflai cofe, aneor piu ch’io non vi dico.Bilo- 
gna,d chi tal cofe vuol e(ercitare,hauer giudicio di (aper conofcere alqua 
to delle nature delle cole, per laperfarelettionedemezzi. 




Mi resta hora a dirui delle lublimationi, quali in fenfo altro non 
voglion dire che, falimento , & leparatione delle parti (ottili dallegrofle 
delle cofe minerali, & metalli, che,perfarled’impure pure , & anco far 
che le materie terreflri mal congionte infieinefi reftringhino , e cofi 
vtiite c ben concatenate, (pinte dal calor (aglino,e le grofie reftino in bat 
fo.Ondediconogli alchimifti, cofi purificarle materie, & hauere le (o- 
itanze delle cole piu perfette,e piu di(pofte,alle operationi loro, che pri- 
ma, Quefta fublimatione non e aequa , ne liquore ontuofo , ma vua par- 
te dei tutto ridotta in piu virtu & potentia che non era quello che met- 
teile a fublimare : e quefto tal eifetto proprio de gli alchimifti, coi quale 
(comev’ho detto) aflottigliano&rinuigorifconoli loro materiali, e di- 
cono, cofi difporli a ben riceuer quello che in e(si vogliono introdurre: 
e quello tale effetto fanno per doi modi , cioe, per afcenfo, e per defeen- 
fo,e per l’un modo e 1’altro vfano boccie di vetro,o di terra vitriate,ben 
garbate,efattefchiette,col collo longo, e vogliono dfer ben lutate quel 
le di vetro per le fublimationi delle boccie ritte, cioe, per afcenfo, fi fa vn 
fornello fimile a quello dadiftillare, quadro, o tondo , lecondo il parere 
de gli operanti,con le due buchette,graticole,e sfiatatoi,e vi s’adatta vn 
capello di terra , da poter metterle ceneri , &anco leuato , da poterci 
metter la boccia nuda:e per far quefto commodamente, fi fa nel lutar la 
bocciavn poco piu almezzo d efla vn orlodiluto ,che fia tanto in lar* 
go che ferri il vacuo dei fornello, epoi fi mette nclla boccia tanto dcila 
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co(a che volete, & fipola ritta (bpra lidoi ferri tranerfi dei fornello, che 
vifono mefsi pertener ilcapello della terra, & di fopra fi mura& con 
'terra s’a(fettache le fiamme,daquelledelli sfiaratoi infuori,di ibpra paA 
far non pofsino,e cofi fatto vi fi mette il fnoco, ilqual fin che’l forno pi 
glia il caldo, e che le materie nella boccia fondino feglidaiento, eda- 
pois’augmenta,e canto fi continua per fin che vedete che piunonesha- 
la fumo alcuno per labocca della boccia, o che dubitate che altrimcn 
ti piu non nc bifogni, e cofi non folo quel che fi chiam a follimato , ma 
ogni coia che gli alchimilti voglion fublimano, e per qtfefta via fi fa 
1’arfenico arteficiale dorpimento , il cinabro di mercurio & folfo, e 
moite altrecofe. ultro modo e quefto ,chev’ho detto, che fi fa 
per defcenfo,e che la boccia a contrario dellantedetta ita volta alio in 
giu,fucendopnniariftrigneree ben difieccarele materie, o per longa fu 
fione,o con chiara d’oua,e dapoi ferrando attorno il corpo della boccia 
fe gli da fuoco di fopra con carboni , e a quefto ogni poco di fuoco e 
inluoco di gran fuoco, perefler il vigor fuo molto propincjuo,epero fe 
gli cominciaadarlento, efeglivaaugmentandoanchea poco a poco, 
e quefto tal modofichiamafublimareperdefcenibrio, elacompofitio- 
ne che nefeie cofi i vn modo come alfaltro , fi troua attaccata al collo 
della boccia.Ma quefta dicono dfer tanto meglior quanto nellulcir fuo 
ri ritorna nella cafa, & al fine fi come la fofte fubiimata non folo vna vol- 
ta, madue,o trerepertalviadidefcenforio alie volte fi caua delle coie 
aneor 1’oglio, (errando 1’ufcita alie materie con vna laminetta di banda, 
di ferro ftagnato , minutametite con tnolti buchi bucarata : & acciochc 
meglio difeerniate tali ordini di ftromenti ve gli ho voluti ( come vede- 
te) qui apprefio diifegnare. 




hora hauendoui per auantidimoftrato limodi di far le aeque, & gli 
ogli i St dapoi dei fublimare , & anco dimoftratoui alcune forme di va- 
fi, &quelle dialcutii forni communi, vi voglio dimoftrare diflegnati 
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in particolare- quelle d’alcuili, quali, oltre a certa lor va-ghezz2, ion mol- 
to commodi, perche (i fa , che vn (o!o fuoco (erue in Vn tempo afurac- 
que, ogli, c fublimare, &apiuluochi(Tecondo chefifantio addattareje 
con gran maiTaritiae rifparmio di carbone, emanco faticadelloperan- 
te : chiamanfi quefti, forni a torre, pero che hanno quafi fomiglianza di 
torre, f ann o s i nel mezzo d’unaftanza, di matoni crudi, o cotti, o 
altra terra, a mano, eleuandoli a mocio d’una torre tonda,o quadra, o ef- 
(agena,o in quella forma clvd voi pare , alta vn braccio & mezzo , o due, 
o "tre,o quel che voi volete, e cofi tanto larga quanto volete, auertendo 
di farla grande , accio che fia grande e potente il fuoco , & a quefta a vn 
palmo Sc mezzo, o due, dabaflo fopra’1 piano dei terreno vi fi mette vna 
gratella, che habbi a retenerli carboni, & in vnafaccia fi favn aperto 
da baffo della gratella fin al piano della terra , accioche per tale entrata 
il forno pigli 1’aere & il vento,& accenda,e mantenga viuo (empre il fuo- 
co nel carbone , e dapoi i torno a torno fi mura di fuori vn piano alto 
al paro della gratella , largo quanto- far volete che fiano larghi li fornel- 
li , & in ogni faccia delia torre a paro della grata fi fa alquanto daperto 
vn poco grandetto per 1’entrata dei fuoco , da fronte con la torre l’at- 
taccano , e fi edifica piu fornelli , che habbino forma di torrazzetti Sc di 
riuellini,con loro merli,con doni,ebombardierc, e altri belli ornamen- 
ti, che dimoftrino con diflegno la forma di veri, e cofi fatti quefti a ogni 
faccia, o aperto,c’habbiate per il fuoco lafciato,primamente vi saddat- 
, ta auanti un matone, o vna piaftra di ferro , con tre o quattro bufi l’uno 
fuccedente dordiue e di grandezza allaltro , per poter tuor via al for- 
no, volendo, tutto il fuoco, o per dargline per vno,o per doi di quei bu- 
chi quel tanto che volete, e (opra lacima della torre fi favn coperto chc 
commetta a ponto, per tal modo che 1’acre entrando di fotto non refpi- 
ri difbpra, e fia addattato da leuar & porre , e cofi s’empie il vano di tal 
torre con li carboni, e dalla banda di(bpra,mefi'o il coperto , e ben luta- 
to, fi mette dilbtto per vna delle bachette il fuoco, ilqual, per non poter 
eshalar (empre, quanto feranno alte le buchette delfentrata de forni vi- 
uacemente terra li carboni accefi ,e fecondo che s’andran confuman- 
do li predetti carboni, di quelli che (ono nella torre difopra (penti,gli (a- 
ra di man in mano renduto per fin che tutti faranno logri, tal che chidi- 
lrilla per tal via, gli bafta vna fol volta il giorno, e manco, di pigliar cura 
delfuocoiecertamente tal edificioe ingeniofo,e bello, &a(fai commo- 
do: io n’ho gia veduto alcunichepaiono proprio fortezze , & oltre a piu 
diftillatori di lambichi ,& campane, v’ho veduto vn putrefattoio,&vn. ‘ 
difleccatoio , e vi era anco vn bagno maric,& anco vn forno di reuerbe- 
ro da cimentarc , & vn fornelio da fonder a vento , e tntti quefti mem- 
bri erano in vn corno dunfornellofolo, e veramenteil primo ch’io vi- 
di mi par fe vn oora molto ingeniola, vtile , e vaga i vedere, tal che afte- 
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Ho anco ueduto unaltro fornello con una torre in mezzo qua- 
dro , piu fimplice,fol con quattro uafi,e con li fuoi regiftri come 1’ante- 
detto . n’h oanco ueduto uno diuerfo da tuttiqueili , con molti ua- 
fi , e quefto era un forno alto cerca dua braccia e mezzo , con vna volti- 
cola, largo di diametro c erca tre quarti, 1’era quafi fimile a una ftufa lec- 
ca,& haueuadapiedi, oue comincia afarlauolta,trelpiracoletti,e nel- 
la grolfezza ui erano murati a ordine molti urinaletti' di terra uitriati 
per dentro, li fondi de quali palfauano dentro al fornello, e la bocca lar- 
ga ufciuafuori dei fornello, Ibpralaqual fi commetteua un capellodi 
uetro coi lambicco,e di fopra nella fommita era una campanetta,a!qua- 
le fornello fi glidaua fuoco di fiamme perfin che fi fcaldaua, metteua- 
fegli poi carbo ne, per che io mantenelfe,ilqualuedcndo,in primo alpet- 
to mi parue bello ,peniandopoi meglio,non fapcuo feldoueuo lauda- 
re, o non, per parermi piu prello cofa apparente che utile , perche tut- 
to quelchcfifaceuacon tanti uafi,lambichi, e recipienti, conobbi che 
far fi potcua con due o tre campane in un iftefio fornello , & oltrc per 
ueder c’haueua piu fuoco il primo ordine chel fecondo, il fecondo chel 
terzo , e cofi fuccesfiue , pero mi rifciolfi d dire che nqn mi piacefie , e ie 
pur haucsfi a far una cola fimile , uorrei chel uacuo folle una torre , per 
laqual fi IcaldalTero tutti li fondi delli urinali , e da capo lolo hauefie un 
puoco di fito , per dar occafione a lalirne alto il calore . M a hora 
oltred forni dadiftillarc,ui vuomoftrarindilfegnoleforme diduaal- 
tri fornetti,accioche lentendoli nominare, fe non li.hauefti mai ueduti, 
fappiate quel che fi nomina : e prima > queldi riuerbero , trouato daa!- 
chimifiiper cimentare.qual da molti e detto,A tanor, credo perfomi- 
glianza deliuoco che fi dice elfer nelfinferno , perche contiene molte 
fiamme, 1’altro e buon a diftillat, e fublimare, e(bilognando fondeOat- 
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to,e piu, per non ui confonder in molto dire, mi sforzerd di faruene ca- 
paci(come ui ho decto Jiiiediantel/diflegni,&infieme anco uidiflegna- 
ro il fopradetto modo da diftillarc. 



DISCORSO ET A V ERTENZE SOPRA IL LAVO- 
RAR GIVSTA MENTE, E CON VANTAG- 
G IO VNA ZECCA, CAP. III. 



O I C H E ui ho detto delle diftillationi dclPacque , & 
dei cauar de gli ogli delle co(e,effetti tutti ingeniofi,& 
utili , per uoler feguitar in dire deH’arti,mi e uenuto in 
penfiero di uolerui defcriuer primamente il dilcorlo* 

| che (puochi giornifa) (bpra il lauorar d’una Zecca al- 
i treuolte ui feci.accioche feufcitoui fofledella memo- 



ria ( che per non hauerne pratica non faria gran cofa) e lauorar ui oc- 
correife.o parlarne, rihauerloposfiate,e trouandouiinatto, nonui 
fiacofanuoua,e( come credo, ui ricordiate quel che uidisfi,edi nuo- 
uo ui dico ) grandisfima e continua diligenza biibgna hauere chi uuol 
ben lauorar , o far lauorar una zecca , perche ha molre parti , quali e ne- 
ceflario che chi entra m tale cura , tutte benisfimo le intenda , anzi i uo- 
ler far bene tuttcropcre defuoi miniftri, bifognariafarleda lui mede- 
(imo , e ( fe posfibil fofle ) hauere cento mani & cento occhi infieme , & 
inuntempo eflerin diuerfi luochi, perche Ipeffoper la negligenza de 
gli operarii, o perlapocaloro realfede neriforgein cioche maneg- 
giano qualche danno , attefo che a tal cole gli fi ricerca gran trauaglia- 
mento , e molte fpecie di magifterii : conciofia che quel che fi maneggia 
il piu delle uol te glie oro ; o glie argento adattato da fpendere , che qual 
fi fia di quefie co(e , a chi le maneggia , molto piaciono , oltre alPefier 
fatti pezzetti per monete , dilpofti a finarrire , e al perderli molto faci- 
li:le quali, per qual fi uoglia modo , che qualche parte nemanchiper 
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effercofadi prezzo rende al patrone detrimento &danno:perilcfie jft 
fomma chi tale arte vuol far bene , fenza farui dentro fraude , debba at- 
tendere con ogni cura in fu! pe(o , perche la foftanza di tale arte non e 
altroche vnaquantitadi pefo fpartito in molti pezzi a ponto limitati, 
& vn carattere 1’oro } & vno allegare dargento , fecondo che il prencipe 
per rimedio vi concede , terminatisfimo : fralicjuali effetti.fe per negli- 
gentia foprabbonda nella perfettione fai a tedanno fenza giouamen- 
to dalcuno , c fe manchi, manchi dei douere, e fei notato dal volgo per 
perfona infame , delche fpeffo fe ne riceue, oltre alia vergogna, grauisfi- 
rao e vituperofb caftigo , efi come vuol il douere)vo!endo andar in que- 
ftaper la via retta,e il guadagno di tal opra minutisfimo ,pur, pero che 
glicin aflai parti di cofe,efi fa fpeffo, & fub ito, finito ha il fuo ricapito,e 
vien a crefcere : & in capo deilanno , perche li molti pochi moltiplica- 
no di forte tale,che a te rende grande vtilita, e pero e di necesfita,a vo^ 
ler far meglio , operiate piu che potcte voi medefimi , perche( oltre al 
guadagnar quelle manifatture , che guadagnano li miniftri ) fuggite la 
trurba, e lafetedemaneggisntihef per concludere^in qual fi vogli ope- 
ratione che facilte, onero che fucciate fare, vfate auertentia , e nelli pefi 
masfime,ainiertendo ccfi in darii a lauorare,come nel riceucrli lauoratir 
efimihnente nelcomprare ori & argenti basfi, o fini, apritc ben ghoc- 
chi C oltre alii inganni che effer fatti vi poffono nella cofa) allikmoca- 
ratci» oleghe,con faggi\proue,e tocche: e non v'increfcadi chiarirbene 
la mente voftra , di fapere nella quantita che vi fi porge , quanto dentro 
vi e di fino , e cofi nel eimentar li ori , o in affinar, c partir argenti , fem- 
pre tenere pcrrifcontro le voflre bilancie , & penna in mano, non diffe- 
rendo di ritrouar Terror a ogni effetto, quando vi fofferil fimigliante ha- 
uete a fare con li voftri miniftri : e prima, con li fonditorhe dapoi, con li 
ftempaninire appreffo,con gliouerieri,evederdirifcontrarfpeffo con 
li giuftatori dei pefo,perche quefto molto importa : & allultinio, con li 
coniatori,ta!ehefcome v’hb detto)inneffuna parte bifogna efternegli- 
gente , ne fidarui (fe potete far di meno)del fapere , ne dellabonta,ne 
delle mani d’alcuna perfona : ma(come v’ho detto)fe posfibil fofle , far 
tutto da voi medefimo,e pero e bifogno a quefto tale efler perfona dm 
gegno edi natura fuegliato, effer buono arithmetico, per non errar nel 
fiir delli conti, nea fuo, ne ad altrui danno, bifognali anco (aper ben af- 
fiiggiar argenti, & orfouero hauer vno che fidelmente, o con diligentia 
altro non facia : bifognagli faper anco fonder , affinare , e ben intende- 
re li modi, fecondo le materie dei far li cineracei, perche vi fi puo far afe 
fai fraude , oltre i non benaffinarlo : debbefi trouare alio fgranare delli 
argenti dorati ( quando fi vuol partire ) che non glifiano diminuite le 
aeque , e che foro partito fia renduto tutto , perche aneor che vi fia lo 
rifeoutro, perii faggio dei pefo defuno e dclfaltro» chc fe gli atiien che 
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il vofttro faggiatore fiaancoil vollro partitore ,puofare lecofea fuo 
gran beneficio : s’ha fimilmente a guardare chi fonde , per ridur foro e 
1’argento partito in corpo : & appreffo che, delle piaftre che fi tagliano 
per far monete, e cofi di magiilerio in magifterio, e dibifogno ftur fem- 
pre con gli occhi aperti, e con le bilancie , e con la penna in mano , che 
( come v’hd detto ) e vi dico , che in tali cofe vfar fi debba ogni vigilan- 
da & diligenza ( e fe non per altro ) per fatisfar allanimo voitro, doue- 
terifcontrarelivoftri pefi fpeffo,perchefivedecheinfino al!iforici& 
glivccellivolontieriportanvia 1’oro. hora per venir allordine deb 
la pratica , primamente dico , quella delloro , hauendolo a ponto al ca- 
rattoperviadi cimento condotto, con quel manco di fino che di rime- 
dio,i! principe puro beneficio vi ne fente,dapoi , fi piglia quella quan- 
titache n’hauete,o che volete lauorare, e fi fondee getta in verghe, & 
con vn martello fopra vna ancudine pianatal verghe, e fi diflendono 
& affottigliano tutte a vna certa equalita, che tagliatc atrauerfo dalla 
longhezza in quadre tti,d modo didadi, tal chetornino .qualchecofadi 
piu pefo,che non e la moneta , che volete fare , e cofi con vn paio di ta- 
naglie grandi da taglio fi tagliano in pezzetti, tutti a vna mifura : dapoi 
in vna padelletta, o altra cofa,mefsi con fuoco di carboni , roucndoli , fi 
ricuociono,!iquali poi che dati alio ftempanino,in vno, o due coipi, tut- 
ti a vn a vno fopra a vn tafio fi fchiacciano, e dapoi,cofi fatti gli ouerie- 
ri li fpianano, econduconoquafiper fino alia larghezza che ha da effe- 
re, e dapoi cofi fatti vanno alii giuftatori dei pefo , liquali con diligenza 
li riducono giufti a ponto a ponto, fenzaalcunotraboccamento:dapoi 
cofi fatti, fi ritornano alii ouerieri, e lifinifcono di fpianare,& tondare, 
rincalcandoli da torno: e dapoi cofi fatti, s’infuocano,e fi gettano in vn 
bianchimento commune, fatto con tartaro pefto,fiile, & aequa, oucr vri 
na,ecofifinetta, e chiarificaforo ,e dapoi fi lauano bene confacqua 
chiara,& afciutn,fi mandano alia ftampa,e cofi coniatili, fono fisuri, che 
non fi hanno fenon a (pendere, la moneta dehargento , condot- 
ta quella quantiti che voi volete lauorare, alia lega, per fimi! termi- 
nificomequelladeiroro,enelprocederdel lauorare non vi e altra dif- ' 
ferenza , fenon che quella dellargento infeambio di verghe fi buttain 
piaftre.e con il tanaglione fi ricidono,e faffene vergelle , e delle vcrgelle 
poi fe nefaquadrerti,efif]fiananconuna cofapiu dura , euoglion piu 
coipi, & anco nel bianchimento, che, oltre al tartaro & faic, ptrehe me 
gliobianchifchino,uifimette alquanto di lume di rocca. Aicuni fono, 
che per non far fchiacciare li quadrclli , alii ftempanini fan tirar con un 
arganetto, le uerghe di tal argento, ouer oro, e pafiar le funno per trafi- 
la,e le conducono i una certa larghezza, che ritagliate , e poi fpianate, e 
fatte rotonde,uengono quafi a ponto al pefo, e ha folo fatiga foucricro- 
arincalcarli,eda finire di fpianarii , e tanto manco ancora lo oucrie- 
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ro & il giuftatore ha fatica quanto fi taglia la verga con vna ftampa 
tonda,laqua!eli conduce quafi al giufto coi folo taglio. qjv e l l a 
dcl rame non fi fa per il rame propriamente , ma per rilpetto dellar- 
gento , che per la lega ui fi inette dentro , attefo che fempre non fi ha 
da Ipender monete groffe,la valutad’un quattrino o diduad’argen- 
to , larebbeun pezzo tanto piccolo che 1’huomo commodamente non 
le nepotrebbe feruire , hauendone imaneggiar quantita, e pero fi e 
mefio in vfo di dargli mefcolato quella quantita di rame che fe glida, 
perche faccia il pezzo maggiore:e cofiancodiquefto prefone quella 
auanrita che uolcte lauorar monete , fondefi a cazza, o in crogio gran- 
de,edaglifi lalcga , mettendoui per ogni libra di rame fino tanto fin ar^ 
gento , che fia di tanto valore quanto vale la moneta, che fi n’ha daca* 
uare , detrahendo pero quel manco che v’ha da laluar la Ipela , o che dal 
principe ve permeflb,che communcmente fuol eflervna oncia e tre 
danari per ogni libra : e quefto fufo , gettafi in pialtrc di ferro , calde, 
onte di graflo,ouer d’unacompofitionc che fi fa perfarlo ben corre- 
re ( laqual ancora v’infegnero )c co fi dapoi fi pigliano dette piaftre fot- 
tiligcttate, coi tanagliondi taglio fi tagliano , e fanfi verghellelonghc, 
qnatito dellapiartracauarpoflono, dapoi fi ri tagliano a trauerfo efaf- 
(ene quadretti piccoli a modo di dadi , tanto grandi , che ui fi troui il 
pefo dei quattrino : hor quefti cofi fatti , con carboni fi ricuociono , e 
ricotti , a vno o piu ftempanini fi fanno con due o tre coipi di martel- 
lo tutti fchiacciare, e poi di nuouo fi ricuociono, e con fimil modo pro- 
cedendo in quefte fi va come nellaltre ho detto, per fin che fi finiichi- 
no:ma quefto effetto fi varia, lecondo la varietadelle monete, perche 
fonoalcuni principi che voglionochele monete moftrino bianche,& 
alcuni , negre : ma queile c’hanno a moftrarfi bianche , fanfi moftrar coi 
mezzodel bianchimentore queile c’hanno a moftrar negro,fi fanno 
in vnpadellone bucarato come vn criuello , mefiole infieme con carbo^ 
ni accefi, gettandole piu volte, e Ipeflo in alto.accioche piglino 1’aere , e 
fifcaldino,enons’infuochino,&:acciocherargento gettifuori la fiu 
negrezza, come fa fempre in tutti li argenti basfi ,lequal monete nette 
da carboni, c cofi fatte,& fredde, fi mandano alia ftampa , e cofi hanno 
1’ultimo loro fine . Hor perche delle auertentie che vi ho potuto auuer- 
tire v’ho auertiti , non vuo anco mancare di qucfta piu , qual e , chufia- 
te ogni diligentia d’hauere buoni macftri,che vi facciano buoni & belli 
ftozzi , perliquali ( quafi fempre fono caufa di far laudare per il volgo ) 
lamoneta,echirhafatta ,& fatta fare :&ecofa che al principe, & alia 
vniuerlalita moltopiace ,anzi pare che, quando la e bella, ogn’huomo 
laapproui perbuona,8d’habbi altro tanto piu cara. Hor cerea al magi- 
fterio epratica che a tale efercitio bilbgna, vi replicaro in vniuerlale,di- 
cciidoui primamente bifognarfapereben faggiare , cimentare , far ce- 
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neracci, c per fonder tutte le fufioni , quando bifogna: lequal cofe ( fen- 
zachepiu vele replichi , ve le ho detteauanti nelliluochi delle mine- 
re , nel terzo libro )t 1’ontione, che auanti vi ho detto , volerui infegnar 
per ongerleforme dellcpiaftre,perche il rame fu(o , gettandoui den- 
tro,corrcndo per tutto fi eftenda,efaciafottile.Sifain cotalmodo,pi- 
gliafi dei ftera>bouino,e diftemprafi con lifciua forte, e fe poteftihauer 
capitello di fapone farebbe meglio ,perche e morbido , & anco laran- 
nata della bugata e buona , e in quella quantita duna di quefte tal co(e 
metter tanta di bouina che la facciagrofla come vn fapore , e dapoiil 
tutto colarete,per ftaccio,o vogliamo dire,fetaccio,due o tre volte, ac- 
cio che fia ben fottile, e di piu,in ogni tre o quattro boccali di tal com- 
pofitione metterete vnamezza libra, opiu, di fapone da purgarpanni,e 
fe piu vi nc metterete fara tanto migliore,ouero vi metterete feuo vec- 
chio , o altro graffume, e con quefta compofitione incorporata ben in- 
fiemealfuoco ongerete bene le uoftre forme , quando che le faranno 
molto ben calde , gettandouilo dentro a voftro piacere : & ongendole 
aneo con oglio di iolimato fa correr,& venir bene ogni getto,ma e co- 
la cerca laqual ua troppa fpefa & fatica per farla. 

DELL’ A R TE DEL FABRO OREFICE. CA. 1 1 1 1 . 

A RT E dei fabro orefice difoorrendo, laqual ( come fi 
uede Je arte d’ingegno , oue bilbgna a voler effere ap- 
prouato buon maeftro , effere vniuerlale maeftrodipiu 
arti , pero che infinite fono le diuerfita de lauori , che gli 
vengono alie mani da fare , ancora ehequelliche lauo- 
ranoToro e 1’argento quanto auanzanodi nobiltadima 
teria gli altri metalli , tanto nel fapere e nellopcre loro hanno da auan- 
zare tutti gli altri artefici , e pero e di necesfita prima elfer buoni diffe- 
gnatori , perche il diffegno e la chiaue che apre le porte , non folo a lo- 
ro, raa a tutti gli eifercitii , & appreffo gli bifogna chefiintenda di fu- 
fioni, e che ben fappilauorardimartello ,& adoprarlo ,per intagliar 
ciappc , 8: burini , e cofi anco lime : e cilelli , & haucr anco certi fecreti 
che bifognano allarte, quali inuero fono membri di alchimia,come 
indolcir 1’oro, quando foffc frangibile Si crudo, e colorirlo quando 
haucffepoco colore, (aldare fiualtare, niellare,biancare,dorare, & vna 
infinita di cofo , che tutte fono neceflarie di particolarmente faperle: 
Ma fopra tntto , chi quefta arte ben far vuole , gli bifogna effer patien- 
tisfimo nel lauorare , faper formare, e procedere conia fufione, conia 
lima, coi martello,concifelli,o altri coipi per condura fine 1’opra d’ar- 
gento , o d’oro che diffegnanorbifognagli anco hauerbuon giudicio 
in gioie , e faper ben cognofcer ogni lor qualiti , di bonta , o diffetti, 
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che rhaueflfero , e !e falfe dalle vere , fi legate comelciolte, fecondo che 
1’occorre, e laperle voltare,fi per comprar come per vendere, ouer per 
fatisfar d a!tri,che li ricerchi di ftima:bifognarebbegli ancora non folo 
efler pracichi deile fufioni , made modi dei faggiar , partire , affinar, ci- 
mentare; e iimili cofe , c molte altre piu , dellequali le in ogni parte la 
pratica loro vi volesfi dire , a me feria cola imposfibile, perche ('come 
vi ho detto) quanto fono le cofe, che gii (bno date a fare, di tante gli bi* 
fogna eflere intelligenti , e buoni maeftri , e pero fono rari quelli che fi 
poflano perorefici buon maeftri appronare, pero che tale e , che fa la 
fua protesfione neH’intaglio,e tale,nel martello,tal,in legar & commet- 
ter gioie,& in far bene vn’anello, e ognuna di quefte coYe e parte di tal 
arte, e chi piu di elfe sd,piu merita per buon maeftro efler laudato. L a 
prati ca commune lorof comehauetepotutovedere)edi fondcr 
a vnafucinettad mantici piccoli dvna mano ,in crogioletti di terra 
rozza,attadrefifteral fuocoj gettanofper breuitajogni metallo in osfi 
di feppie , hauendoui prima formato‘a mezzo d mezzo la cofa channo 
da fare:quali dapoif fecondo le cole) con lime , o loro piccoli martelli 
alii termini Toro d ponto, con patientia, riducono : fon tre cofe in fom- 
ina che in tale arte molto fi ftimano(oltre alluniucrfalita ) l'intagliare,e 
far figure,o fogliami di balfo rileuo,ouero di tutto:l’altra e,il ben tirare 
di martello vn vafo d’argento,o d’oro chefiadunpezzo faldo e ben gar 
bato: laterza e, il legar giuftamentc e con buoua gratia vna gioia in vn 
anello,oaltroluoco, e faperlaben acconciarcfi, chemoftrilavirtu dcl 
eflere fuo, e piu,(epiupuo:lequali cofe a volerle hauer benacquill:ate,le 
bifogna acquiftare o per grande ingegno , o per gran pratica : ma con 
tutto quefto , non voglio manear di non vi dire alcune cofe deile loro 
operationi, lequalif appreflb dei volgo)tcngono quali come fecrcti.ac- 
cioche habbiate quefto piu di faperece prima, il modo dell’indolcire lo- 
ro, quando perqualche odore di piombo ,od’altro, che hauefle prelo, 
non reggefle a coipi dei martello:quefto fi fonde in vn crogiolo, e fopra 
vi fi gli da vetro pefto , ouer vn puoco di falalcali con cera , ouero tre o 
quattro pizicatedi follimato pefto, e dapoi fi fa benfcaldare an cora, le 
il lauoro che hanno fatto non hauefle il fuo color giallo, quefto fi gli da 
vngendolo alquanto di verde rame con filearmoniaco diftemperato 
con vrina, o con aceto, e fi mette fopra alii carboni a fcaldare,e poi che 
glie ben caldo fi getta nellurina bruftandolo : lauafi ancora, facendo^ 
lo bollire in aequa con folfo giallo pefto, e quefto fi fa alii argenti dora- 
ti piu che a lauori doro: fi fa anco venir giallo convnbollimento di ra- 
fciature, o vogliam dir , limature di corna di bue,o di caftrato, o paglia 
trita, o confumodipenne, opur deile medefime corna: ma quefte fo- 
no cofe chepoco temporeggane durano 1’argento fimilmente quan- 
do e crudo &agro,s’indoicifce coi mercurio al ceneraccio, ouero con 
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fondcrlo con (alnitro, con tartaro , con vetro pefto, o con lalalchali, & 
piualtre cofe compofte& trouate dalli alchimifti . Purificafila pelle di 
fopra& falsi venirbianco con vn boli itnento di tartaro , e fal comune, 
& volendo con alquanto d’alume di rocca . il sardare ancora di 
queftaarte e vna parte molto neceflaria, perche fpefto 1’ulano & vi fi 
had’hauergrandifcretione:eprima,auertir bene che lalcaldatura non 
Ea piu dura alia fufione che lacofa che fi vuol faldare ,perche metten- 
do il lauorodentro drintenerirnel fuoco non fondelfe prima chela fal- 
datura ,eperobilognafar lalaldaturadolce corrompendola, con l’ab- 
balfardelli carattio le leghecon argento ,otone, o con rame , ancora 
che l’oro & 1’argento fini accoftati infiemecon vn puoco di boraceo 
verde di rame fenz’a!tra fcaldatura fi ialdano . Falsi per laldare vn for- 
nelletto a pofta,o che’l fi adatta fu la fucina vn vacuo di carboni fimile 
a vn fornelletto, e con le molli, o altro ferro, fi piglia il lauoriero legato, e 
acconcio con la faldatura fatta dargento fino , & mezzo otone , il quar- 
to di rame arfo.ro tta & tagliata inpezzetti con pocodi borace,& efi 
fendo li carboni ben accefi, fi mette nel luoco acconcio a far correre, & 
con vn manticetto, facendoui batter alquanto di vento, s’inuia il fuoco, 
per fin che fi vede che la laldatura fia per tutto ben Icorla , e fiibito fi ca- 
ua&mettefiafreddare,&cofiogni lauoro rotto, ofattodi pezzifi lal- 
da & fafsi venir in vno. nib classi ancora, per ornamento de laiio- 
rijCertiintaglioprofili,&quefto prima fi compone pigliando vna par- 
te d’argento fino,due di rame,& tre di piombo fino,& in vn vafo di ter- 
ra, che habbi il collo ftretto & longo, s’empielametidi lolfo macinato, 
& fopra vi fi getta fufi li detti metalli, & con terra, fubito mefsi, fi chiu- 
de la bocca dei valb , & benifsimo fi rimena. Dapoi freddo rompendd 
il vafo fe ne caua & netta , & lauafi , & ai fin fi macina,& adoprali , rienn 
piendoli vacui de lauori che fi vuole,& a vn fornelletto fattodi carbo- 
ni grolsicon alquanto difiamma di legne, Stcon vn manticetto, fbf 
fiandouidentro,s’auiua , &fi fa fcorrere lopra il lauoriero, collocando 
lo alquanto con vn legnetto o ferro , quando e fcorfo , & fi caua e lafcia 
freddare . Dapoi , cofi fatto, con vna lima-leuando il fuperftuo fi icopre, 
&convnapoca di canna & pomice fottile fi polifce, e conia terra di 
tripoli fregandolo fi fa lucido & bello, ancora in quefta arte filmal- 
ta.madi queftatal pratica pochi fono da qucllc noftrc bande che far 
la pofsino bene, pero che ftanno obligati alii fmalti , & alia cola che vo- 
glion finaltare,perche ogni forte d’oro, o dargento ,o rame vole li fina} 
ti concordi alia fua natura, altrimenti non rilponde : ma pero che in que- 
fte parti non ci fi fanno fare,ma compranfi fatti, fefi fcontrano in buo 
ni, fanno beoe , lenon , quefti noftri,pernon combatter con le diffi- 
eultd, fanno con quelli c hanno . Hor quefti per metterli in opera fi ma- 
cinano ibctilmente ,econpiuacquefilauano ,.e ogni ibrte di colore I? 
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mette da per ie in vn fcudeltino vetriato , netto , con alquanta d’acqua 
chiara : dapoi con vn flilletto di rame , o ferro fchiacciato alquanto in 
ponta, fi pigliadi quel colore che volete, & fi va metrendo fopra il lauo- 
ro , coprendo li vacui , alquanto grofletto , <k con vn poco di bamba* 
gio, o carta inorta, premendo, safeiuga dallacqua, e cofi tal latior com 
porto, &coperto, tutto quello, che volete finaltare, fi mette in fuoco di 
carboni in vn fornello fatto di terra a porta, con vno archetto , come 
q tello da far faggi,ouerin vno di carboni grofsi.comefi faper faldare* 
o niellare,e con fiamma di fembola & vento d’un manticetto vi ten- 
gano tanto che benifsimo fcorrino , e dapoi a vna ruota ruotando fi 
leua& fipareggiail fttperftuo, in cafo pero che’l lauoro fia piano.e di 
naouo fi ritorna al fuoco, accio fi riuitrifichi& faciano luftri, perche li 
belli &vaghi colori, cofi come glihanno partiti & meflii, apparifeano. 
si r i c e a c a anco i tal arte vno ordine di lauoro, qualdicano, di 
ftraforo, che in vero e vn lauoro di filo o doro, o d’argento,& vno attac- 
care (oprali pani, fogliami, frutti, o (emi , o fimili cofe , che primamen- 
te a trafila fi tirano li fili per far li gambi , dapoi fi ftampano fopra d’un 
piobolefogliette,edellimedcfimi fili fartili femi tagliati,& triti, emefi- 
fi in vn crofoletto con ftrati di cinige , & fufi , e dapoi freddi cauati , & al 
fine prelo di tali coie & compofte nellordine dei diflegno , & con colla 
difemidicotogni.odigommaarabicaalli luoghi attaccatc , & al fine 
conborace &faldatura tenera doro , o dargento d vno delli fopradet- 
ti forneletti fi falaialdaturafcorrer con fiamma di fembola, o feftuchi 
fecchidantano , checertamente chipervia diquefti riporti lauora,fa- 
cilmentc conduce.efiendo buon maertro,di belle opere, che da ditficol- 
ta al giudicio di ch’il vede, gran communicanza ha quefta arte , dalTope- 
ra manuale in fuori, con gli alchimifti , perche quel che non e ben ipef- 
fi> fa parere, come fi vede nelfadattar dellegioie, nelfaugmentar il co- 
lore alforo, e nelbiancheggiarl’argento,& anco nel dorar lecofe che 
con effetto fono d’argento,d’otone,o di rame, e paiano d'oro,e cofi an- 
cora quelle che non fonole fan parere di buono 8c fino argento, & in 
far tal effetto tengono due vic: 1’una, con foglie d'oro battuto attaccate 
con argento viuoinuiuando lacoia: 1'altro, facendo d’oro fino malga- 
ma con mercurio , e con vn ftilo di rame diftendendolo fopra la cofa , & 
cofi 1’una c 1’altra via fopra a lauori vfata coi fuoco fi fa euaporar il mer- 
curio, e Toro refta:& fe e oro, nellaorinafi fpegnete fe e argento merto fo 
pra otone , o rame , fi getta in ogiio , e fi fcalda con fiamme di fembola. 
Ogni lauoro d’oro , e d’argento , e cofi anco di rame , fi latiora a caldo 
& a freddo, pur che habbiate diferetione aricuocere la cofa ogni battu- 
ta , o quando vi hddibifogno: onde cerca quefta arte hauendoui det- 
tola generali ta dei procedere delforo & delfargento, penfo hauerue- 
ne detto a ballanza , il rerto tutto quel choccorre, e tutto ingegnoe 
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prati ca. Macerto ben ingeniola e bella cofa,danon lafciar fenza ditc.chi 
fu in tale arte Finuentore di far !e foglic che fi metton ficeto le gioie,pel 
mezzo delle quali augmentan la loro bellezza, dimoftrando la virtu del- 
la lucidita & coi ori,laqual miftione che la fu tratta per il veder delle tem 
pere , viando pero la virtu de! gran calore , e varii futni.che vi sadopru- 
no,oltre alia miftione & compofitione della materia. 






D EI.L’ ARTE DEL FABRO R AM ARIO. CAP. V. 

E r t o gran fatica e quella dcl fibro ramario , atteib 
cheogni iuo lauoro per forzadi martello dei maflo dei 
rame ha da cauareturti li (iioi lauori,in principio, inez- 
zo, & fine, fono pezzi incommodi & (piaceuoli a maneg- 
giare,& fefi lauoraalla fucina coi fuoco,fi fao peraf- 
finare , o per ricomporlo invn maflo di nuouo, perti- 
rarlo a caldo perii coipi di qualche graue mazza, oper ricocierlila- 
uori , per poterii tirar a freddo , e lauorare : nelche mette ogni fua fa- 
tica & induftria , & oprando in quefto, gli occorre ipeflo ieruirfi di mar- 
tdli grofsi , e quando piccoli , e quando con quelli longhi di gambo di 
ferro, e corti di manico, con liquali femprea vndiquefti effecti eco- 
ftretto a caminare, o tirar il lauoro a longo, o aftregnere, &ad allar- 
gare , e quefto lo fa il modo & attitudine dei battere , e per quefto hor 
fi batte per dentro , hor per di fuori, e quando con la penna , & quando 
con la bocca piatia , come quando lo vuol ftrignere lo colpifce di fuo- 
ri conia penna, e felo vuol allargare lo batte dentro conia bocca pia- 
na , o pur con la penna , e con quefto ordine con vna certa fua patien- 
tia continuata va garbeggiando & dando gratia a tutti li vafi che lauo- 
ra: e quefto metallo ( come auanti v’hd detto ) dolce , & flefsibile , & al 
martello tenace , e fi arrende con certa neruofita, pero quando e fino , e 
lenzamefcolamentodi odore di ftagno, odaltro metallo: Qiielloarte- 
fice e di queftaartebuon maeftro, chepiufadi eflo ogni lauoro, clfegli 
vuole,d’un pezzo giufto,vguale,per tutto fottile,e ben garbato fenza 
molti coipi difordinatidel martello, pofti in qua & in la,o maggioripiu 
1’uno che l’altro . qjv e s t i quando faldar ghoccorre , faldano con ar- 
gento baflo , o con rame arfo e borace,e ben Ipeflo, anzi piu delle volte 
con ftagno &piombo mefcolato,e con vna poca di pece greca,econ 
vn faldatoio di rame caldo , sfregandoio fopra alia cofa che vogliono 
faldare . v s a s i ancora tali vafi che fi fanno di rame, pero che non 
tendano alcuno fapore , ouer odore , o qualita di veneno , o altra mali- 
gna potentia alie viuande , fargli per tutto vna pelle di ftagno, anzi del- 
la medefimafaldatura, che a far quefto vi fanno bollire vn poco di fa- 
le & di aceto, e vi fi itrifina bene dentro, e dapoi vi fi gli fonde alquanto 
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tfi ftagno con la quarta parte di piombo mefcolato , & con alquanta di 
poluere dipecegreca , convno sfregatoio di ftoppa legata alia ponta 
d’un ferro, ouer prefolo con vn paro di tenaglie fi va per tutto fregatido- 
o,& faori & dencro attaccando lo fhgno.fe cofi volete,e quanto volete» 
che cdrtamente li vafi cofi fatti fi fan di tal forte, che non che di rame piu, 
ma paiono d argento bruniti:& chi di quelto per tal modo lauora il rico* 
ce fpelfo.e lo fpegne in aequa o in vrina falata,& anco Ipeifo co fcaglia di 
ferro lo frega,per nectarlo dalla nigredine della rainina , e cofi lo purga. 
f o n d e s i &gettafiin panetti.ogni volta che lauorarfi vole:epcrcon 
cluder.non conolco in quelta arte alcun fecreto notabile, (e non effer pu 
ra opera fabrile & manuale. 

DELL' ARTE DEL FABRO FERRARIO. CAP. VI. 

Olto fadigo fo &a(fai piujche’1 predetto e auefto eler- 
citio dei fabro ferrario : perche ancora effo continua- 
mentemaneggia pefi graui , & fta alia faccia dei fuoco 
della fucina, afsiduamente ritto, per non poter altrimen- 
ri mollificare la durezza dei ferro , le no co! mezzo di ben 
fcaldarlo , & ben bollirlo , nelqual iuoco lempre con la; 
perfona fi agita hor con grandi e groffetanaglie, porgendo il ferro nel 
cuor dei fuoco , hor cauandolo , per vederlo , & durui fopra fabbione, 
tuffo , o altra terra , hor mettendo nuoui carboni, hor bugnando &re- 
ftrignendoil fuoco, & hora nettandolo , & alline conpoffenci muzze 
ik graui martelli coi batteretirano quel ferro chegiahan caldo, come 
fi.vede nel termine dell’operache voglion fure, tal che gfinfelici ope- 
ranti mai C come comprender potete ) gufiar polfono alcuna quiete, 
filuola lera che dalla trauagliola & longa giornatu ( che per loro co- 
minciaal primo canto dei gallo) al tutto firacchi , e tal volta fenza cu- 
rarfi di cena s’adormentano . Perilche volendo confiderar il procedere, 
& le parti di quelto dfercitio , a me pare di vederlo diuifo in inolte Ipe^ 
cie: chi e maeltro folo di ferramenti grofsi , come di ancore , ancudini , , 
catnene da muraglie , o artigliarie : ultri di vomeri , vanghe , fecure,zap- 
pe,&altri fimil ferri da lauorarla terra, o da taglio rufticali : & altri, 
ferri piu gentili , come coltelli , pugnali , (pade,& altrearmi da ofFender 
c on le ponte e con tagli: altri , far fulci , & feghe: altri fcobbie , Icarpelli, 
afcie ,triuelli, &fimili : altri ferrature,& chiaui:altribuleltre,efchiop- 
pi:3caltriinfararmidadifendere,&da armare le parti dei corpo delli 
huomim,& piu altre cofe, che.per concludere, di tante forti iono h mae- . 
firipropn quante fonole cole chefifanno o polfono farfi di ferro. Ma 
tuete confiitono in ben bollire & ben fcaldare il ferro o acciaio che vo' 
gkamolauorare,& incerta patientia di ben garbeggiare la cofa,& cii 4 

condurla 
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condurlacolmartello.e conlalima,oruota, alii termini fuoi: e fopra 
. tutto, che non fia-fogliofo:e fefopera ha da edere ferro, & acciaio hie- 
me, debbefi lar che iianc ben vnithe chihabifogno di edere tempera 
to,debbe effer teperato ragionenolmente:benchein cio molti s’inga 
nano:conciofia che que(li,che hauo le fopradette parti, poflonfi chia- 
marbuoni mae(lri,atte(b che molti fono che credendofibollire il maf 
(o dei ferro, lo brufciano:e molti, che temeno di non poterio condur- 
re coi fcaldarlo al vero fegtio che dourebbonoCperd che lauorandolo 
duro)fi fcaglia,e fchiantafi fenza faldarfi infieme.Alcuni fono chelauo 
rano benisfimo il ferro, e 1’acdaio malamente:alcuni, benisfimo lo ac- 
ciaio, & il ferro male : (il che inuero a chi ode par cofa da non credc-r) 
pure cofi:Efinalmente, confiderando que(Varte,parmi che il tutto in 
vna buona pratica cotififta.attefo che tali artefici ion gente fenzadide 
gno,e per il piu, gente ruftica,e groda : e fe (anno fare d’una cofa, non 
(anno far ddl’altra:nientedimeno fanno farquel tanto che imparano 
fino a vn certo termine:e certamente cotal arte e alii viuenti molto ne 
cedaria,no foloper il coltiuar della terra, ma per infiniti efercitihanzi 
non e nefluno,cheiu qualche cofa , di quefta non fi (erua . Ha anco in 
(ealcuni (eereti queflfarte , comeil (aldarefoltreafe medefimo)coi 
bollire ql che fi fa co! rame fino.Ma bifogna (aper dargli il (abbione.o 
il tufo,o altra terra che fonda, accio che nel farlo bollir,lo difenda dal 
. fuoco,ma tanto che li riftringa dentro il vigor dei caldo, fi come gli fi 
danno anco le diuerfe tempere d’acque,o fughi d’er'oe , o ogli(fi come 
anco nelle lime fi cofhima,conl’acqua commune : ) pero bifogna ben 
intendet li colori, che ( freddando )dimoftra: epoi(fecondo lilauo 
ri,e la finezza dellacciaio) bifogna anco ben vedere , e (aper pigliarlo, 
peraftreddare:perd cheil primo che ci fi dimoftra, quando lo (pegni in 
fuocato,e biaco,)o chiaman d’argento.Il fecondo e giallo come oro: 
e cofi lo chiamano.il terzo azurrigno,e pauonazzo:da loro detto,vio- 
la.il quarto e cinerignomel termine de'liquali( fecodo che li volete di 
tempera piu,o meno duri Jli fmorziate:e fe lo volete durisfimo,fcalda 
rete benisfimo ilferro,epoi nelle tempere, che haurete preparatc,o in 
aequa chiara,fredda,fubito ponendolo,l’amorzarete. E bifogna anco 
faper toccare il luoco oue volete teperare,e di(ponerlo,cioe, toccarlo 
con fapone,o con la ponta dei corno d’un caftrato,mentre che egli fia 
caldo, accioche meglio fi fcopra , quando e d ponto il termine dei fuo 
colore.Non meno e da (aperela teperadellelime,fattadi fuligine del- 
la ponta di corna, o d’onghia di bue,v etro pefto,e (al comune, (tempe- 
rando tutto con aceto, imbrartando dapoi la lima di tale compofitio 
ne, e co(iimbrattata,infuocadola benisfimo, poi in vn tratto s’attufFa 
inaceto,oinvrina,oinacquafredda .Bifogna anco (aper faldare vna 
rottura d’una fega , d’una falce , d’una fpada, pigliando vn poco d’ar- 
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gento bafl"o,borace,o vetro peliosi lnoco della rottura abbracciando 
con vnpaioditanagliebollenti,tenendola rato ftretta,che la faldatu- 
rafcorra,e cofianco s’aftredda. Bifognaanco faper lauoraril ferro 
quadoha prefo qualche odore di metallof che,neacaldo,ne afreddo 
regge al martellojcol farlo bollir,e dargli fopra cenere di fcorzi doua 
o di gufci di lumache,o di poluere di caicina viua . Non e men fecreto 
moliificarlo,e farlo doice e trattabilc come picbo,ongedol con oglio 
di mandole amare, coprendolo apprefio co cera mefcolatad’afia feti- 
da, e alquanto di fal alcalfe fopra inueftitolo con luto fatto di caualli- 
na,e vetro pefto,e meffo poi in fuoco di carboni be accefi per vna noc 
te,o infino a rato chel fuoco fi (penga:ecauafipoi,e trouerasfi doice e 
trattabile.Non e ancomenoril farlo duro,tempradol nel fugodiraf- 
fano,o nella rugiada,chefi troua fu le foglie di cece. Bifogna anco (a- 
perlo fregar co la caicina, per dargli il luftro,e farlo bello,oltre al leuar 
della ruota. Bifogna anco laperlo fublimar in rugine, cioe, con vn’ac- 
qua forte fatta con fal armoniaco,follimato,verde rame, & vno poco 
di galla con aceto, che cio che haurete coi ftile fopra difi'egnato(dado 
gli vna coperta di vernice,o ccra,chel diffcnda,oue non volete chefia 
via leuato dairacqua)reftara: dellequal cofe imbrattato , e cofi tenuto 
per cinque o fei hore,gli refteranno tutti quelli difl'egni,che fatti v’ha 
urete,incauati .Bifognaanco faper vfargli la virtu dWaltra aequa, 
fatta di verde rame, tartaro,c fal commune, bagnandone tanto quato 
volete dorare,e rafciugadolo poi, e cofi caldetto ribagnarlo di nuouo, 
chel difpona apigliar il mercuriojfopradqua! fregatala malgama del- 
l’oro,o mefi'ouidipanelle,rcfl:adorato . Bifognaanco (aper doraral- 
tramentecopanella.togliendo prima il ferro che precifo dorarfivuo 
le,e con vn quadro dacciaio temperato,chcfia tagliente,repoliendo- 
lo,lo terrete fempre co tanaglie c habbiano le pontef per non toccar- 
lo,ri(petto al non ongere la mano Je minutamente f> tutto d guifa d’u 
na lima intagliadolo,per trauerfo l’incrociarete,e lo fcaldarete poi in 
fino che fi veda che vogli farfi rofiof che allhora cauafi,e nettafi dalle cc 
neri Je fopra vi fi mettepoi vna paneila d’argento grcfietta,!aquale fi 
calca convn brunitoiodi lapis ematitisduro,o d’aciarro temperato,e 
daffeglipoi fopra vn poco di mercurio,quaifi copre con vnapannella 
d’oro,o d’argento,fedopoquefle,due, o tre, o quante ne volete, per 
meglio dorare )c fopra quellforo battedo con vn cifelletto,gli fi potrd • 
calcar fufo fogliami arabefchi,o cio che vi piace : ma bifogna che coi 
rafchiatoio,in alcuni luochi,fotto li rouerfi,o ^>fihM’oro,o 1’argento fi 
radano deftramete,pero che pare piu bello, e piuinduftriofo:j>che di- 
moliraoro & argento infiemerprofiiafidapoi con vn pennello con la 
verniced’ambro,feccandola al calor d’unfotno,e riardendola, perche 
fara ilprofilo nero,eluftro:& e fecreto gradisfimo-.talche non mi e an 
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: eomolto noto, per be cheglihabbiavfatodiligeza per faperlo:eqfto 
j e il moclo co che fi fanno quelli lauoretti fottili d’oro,oue fono atbo 
ri,figure,amaletti minutisfimi fopra pngnali , e altre armi, che fi chia- 
i manolauoriditaciae coe fi fanno gliaziminiin Damafco,che Iquel 
I li lor vafi cometton pezzetti d’oro,che anco che fi vedano.non mi pa 
t re pero che dimoftrino dqual modo,perchedimoftra bifognarlimol 
to tempo,e patientia.E in fomma,reftringendo la pratica delloperar 
de martelli in queftadel ferro, mi par vedereche habbia (Ce nza com- 
parationejpiufecreti.e forfipiu ingeniofi, che altra arte di metallo: 
i tal che(fe non foffe efercitio tanto faticofo e fenza’lcuna dclicatezza.) 

■ direi chel foffe eflercitio da molto efaltare:perche,quado cofidero che 
I li maeftridi tal arte fano lilorolauoriseza forma, odiffegno.o fceda, 
i nia coi baftargli folo veder conl’occhio,e coi giudicio , echepoi coi 
! batter li fanno giufti,e garbeggiati,mi par gran cofa.Che diremo di ql 
li che fanno le baleftre,che hano da regger alia for z a che fi gli fa, e ha- 
i no da piegar giuftamete li corni che fido pari:pero,che no fol a tal mae 
! ftrofi ricerca il fabricarlegiufte,maancoteperarle.Eoltracio,guar 
difi d quati (orti di lauori bifbgna ch’un fabro ferrario mettanotfi che 
per concluder,mi pare che in tal arte gli cofifta vn gran fapere:perche 
fia qual arte,o efercitio fi vogliaf dalle fcientie in fuori,e la pittura)no 
fo ch’alcuna ne fia,che di quelto,come fuo principal mebro, no n’hab- 
bibifogno:e per queftoffecondo il parer mioJCe no foffeper lanobil 
ta della materia, direi che quefto(per il molto vtil che rende ) al fabro 
orefice giuftamente haueffe da precedere. 

DELUARTE DEL FABRO STAGNARI O. 
GAPITOLO VII. 

Avendovi detto le pratiche delfarti delli altri me 
talli,vi voglio anco dire la pratica di quella dello ftagno 
che inuerofper effer metallo molto facile allafufione» 
e ch’e affai in v(b(per li vafi, challi humani feruitii fi fan- 
no, e arte , non fblo nota alii huomini capaci , ina quafi 
anco alii fanciuili : ^)pcr ilche potrei far fenza dirne.Ma 
perche foltreal fare depiatti.e !cudelle,e tati altri vafi da magiarden 
tro,e coferuar cofe^due altre arti li fono,che vna efaltra ( p effer vtili» 
e bellejlfono da volerle itedere:l’ua dellequali e il far delle lettere co ch 
fiffapali libri:laltra,il far delle piaftre,co che fi fanno le cane de gli or 
gani.Li vafif coe fo veduto hauete)gettafi i forme di tufo biaco a vno d 
vno,e faldaii poi ifieme co vn ferro al biligo d’iia ruotada girar d mao, 
e co vn ferro alqto torto,c’habbi il taglio bordo,fi torneggiano, e ri- 
ducono fottili>& al garbo:dapoi co vn pezzo di pano lino, & vn poco 
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di tripoli (poluerizato fi brunifcono, e cofi vanofi finiedo.LE LETTE 
He da ftaparli libri > fannofid’una copofitione di tre parti di ftagno 
fino,& vna ottaua ,pte di piobo negro,& vnaltra ottaua parte di mar- 
gafita dantimonio fu fate di tal metalli, p/a la quantita che volcte,fi fon 
de, e gettain verga adattata da poteria facilmentetagliare: hasfi poi 
vna forma, fatta VI ’ottone,o bronzo,giufta al posfibile,piana,fi che (co 
tri con la fua compagna.-nellequal parti di forme vi e adattato da po- 
ter far le groflezze & loghezze de gambi delle lettere :e fimilmente fot 
to vi e adattato da poter metterla matre giuftamete,cioe ql cauochcl 
ponzone delfacciaio ha fatto fopra il pezzctto dei rame,oue e prcn- 
tata lalettera che gcttar volete:e cofi meflaal fuo luoco , e fermate le 
larghezze con la forza di certe vitarelle.che fanno tale effetto,e ferra- 
no tutti ii pezzetti di tal forma a luochi loro , fondefipoi delladetta 
compofitione in certa cazza,a fimil feruitio attata,e pigliado deH'i»fu 
fa materia, liquefacta dalla forza dei fuoco di carbon forte, con vna 
piccolacazzettadi ferro gettadola in detta forma, faflene vna alia vol 
ta:e fatto quella quantita di lctterc che vogliono,lieuano qlla matre e 
vi ne pongon vn’altra, e cofi vatio leguitando,fin che di tutte hano la 
quantita che voglionottogliono poi le dette lettere, e gli taglian il pie 
de,cioe,ql!a parte che,ponendofi in opra,hada giacere fopra qnel pia 
no,oue pongonfi le compofitioni per ftamparle: leuandogli pero pri- 
ma con vn coltello a vna a vna quelle bauette , che nc! gettarle vi refla 
no attaccate,di maniera che reflino totalmente nette e fetiza difegua 
lita verunatilche fatto, li compofitori poile compongono a vna a vna 
in forme, e le riftringono in certi telari di ferro, o br6zo,ouefdi legno 
con vite, nelli orli adattate,fi che le ferrano,che fenza aprirle,non fene 
potrebbe cauar vna, e cofi fi ftampan li libri:vfandogli vn inchiofl.ro di 
fumo doglio di lino,o di r3gia,mifto co vernice liquida, e infirme be 
incorporatate con queflo finalmente sfimbrattano certe balle,fatte di 
pelleflimili a quelle conchefifannoleftringhedi cane, e co quelle bat 
tono fopra le compofteforme,e (pingonlepoi fottola fotza d’un arti 
ficiolo torcoletto,e cofi imprimono li libri.FANSi poi le piaftre di get 
to con che fi cuopron le chiefe,o altri edifici,o fannofi li organi, o con 
dotti d’acqua,col flagno,ouer piobo, con vn fornello fatto di terra, o 
di ferro, fimile quafi a qllo di riuerbcro , infond edoui quella quanta di 
ftagno, o piobo che vi piace:qual,poi che ficonofcerafufoCcol mctter 
ui dentro vn pocodi carta,o penna, che fubito fibrufcianojfopramet' 
teuifivn quarto di falarmoniaco perlibra, elo mefchiarete con vn ba 
ftone,elo vedrete fubito diuetar fottile,e chiaro coe aequa, pero hau - 
rete pparato la forma fopra vna tauola , loga e larga quanto volete la 
piaftra,c’habbi nelle fponde dua regoli iufti,che d’ogni bada facciano 
riparo,e ftia alquanto pendetere fopra detta tauola farete vn ftrato di 

arena, o 
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arena,o cenere ftacciata,groflb mezzo dito, calcata d mano co vn re- 
golo fpianata fichela fiagiuftaaponto:dapoihabbiate vn’altro pez- 
zodi tauola.che cometta fraledue fponde a ponto, che ferri be da ca 
to,e 1’ arena, e le ceneri,chel metallo contra il voftro volere paflar non 
pofla , & in ogni catone habbi vna tacca , che cometta nelli regoli:da 
poi conducetelo da capo,& di quel ftagno,o di quel piombo fu(b em- 
pite quato credete che venc bifogni a far la piaftra,e fubito pia piano 
cominciate a mouer la tauola traucrfa che fa la retentiua.e ven’andare 
te all’ingiu fin da piedi.ecofi il ftagno,o piombo che vi fia, verra fegui 
tado,elafciando fopravnletto fermo,d’una groflezza, elarghczza e- 
gnale,e coii fanno le piaftre per li fopradetti lauori . Fasfi anco deflo 
alcuni vafi fuori dei tondo,come fono fiafchi,vafl'elli da conferue, e la- 
liere, quali nelle forme fatte di tal tufi biachi, a mezzi d mezzi fl getra- 
no,e dapoi conimesfi , e laldi,co ra(pe,e fcrofin*,o altri ferri da taglia 
re fi giuftano,e fanfi politi e belli:battefi come l’oro,e faflene anco fo- 
gli fottili fimili dquelli della carta, e con vna indoratura fi ongono,e 
contra fasfi il colore doro nelli legnami,o nelle cofe, che moftrar do- 
T3te fi vogliono,conpuochisfima (peia. 

DELLA PRATICA DI FAR L’ORO IN FILO, 

ET ANCO LARGENTO IL FERRO, IL 
RAME, E LOTONE. CAP. VIII. 

O m e so che v’e noto,che per far pani d’oro,o ricamar 
d’oro,o far lauori doro riportati di ftraforo,enecefla- 
rio tirarforoin filo.qual per lafiiadolcezza,cofi come 
fi batte,e fa panelle,per ornameti di pitture, cofi fi puo 
anco facilmente tirare,come medcfimamente fi fa l’ar- 
gento e lo ftagno:e credo anco che fi fare bbe il ferro, & 
il rame,e 1 otone,i!qual(ancor che non fia molle, come ii (opradetti )(i 
vede,cheper batterio tato,fiftende,e s’aflottiglia,& perhauere vn‘om 
bra di fimiglia^a nel color dell’oro,fi ne fan quelle bade lottili,ri(ona- 
ti,dal volgo chiamate,orpello:ein fomma,fi tira in filo , perii bifogni 
delle legature c’hano,a entrare legate in fuoco,dallo ftagno c piombo 
in fuori, ogni metallo , & in ogni fottigliezza , e longhezza che pa- 
re ali artefice,& in particolare,di quello che fi fa deli’oro,e delfargen- 
to,qual e di forte longo.e fottiletato,chenon altrimenti chcl lino,o 
lana fi tefle in tele,per veftireteanco in compagnia della fota,fenzaal- 
cuna difaguagliaza,fi ricama,e ne tirano gli orefici,per far facili ,c piu 
vaghi gli ornamenti delTopere loro: e coii tali lauori riportati , e ben 
ialdi , o d argento , o d’oro che fiano, fono quelli che da! volgo fono 

chiamati,ftrafori.L’otone,& Facciaio, chefono cofe piu forti , fi tira 
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anco per far corde da ftrometi muficali,fottili, o grofle,lecondo che, 
a chi le adopra,piace.E per conc!uder,in tutto quefto efercitio no co 
nofco che contenga cola notabile, fe non certa pratica,con gra patie 
.tia:e in duamodi in elfo fi procede : luno e, il tirare a torcolo groflb 
con 1’argento : e 1’altro , ariiotella piccola a mano,hauendo prima 
col martello ridotta la verga tonda,e longa, quato piu fi puo : e dapoi 
debbefi ricuocere,e ricotte,communemente fi conduce a vnarganct- 
to,fatto in piano , commeflb in vn telaro, o allaforzaduna vite, o a 
vn’argano groflb, bi ligato per ritto:e a qual fi fi a di quefii,o daltri liro 
menti sadattano le trafile d’acciaio,longhe mezzo palmo, con piu or- 
dini di bufi,fuccedentidi grandezza 1’un all’altro,in ceppidi legname, 
ben fermi,per poter tirare:& appreffo con vn paio di tanaglioni , con 
labocca larga, e dentata, econlegabe aperte, chefianoprefeda vna 
ftaffu bracata di ferre* chabbia vno oncino da pie , alqual fia attacca- 
to vna tefta di cingia,o la tefta d’un canapetto,& il refl:o,girado,s’auol 
ga lopra 1’arganetto, ouer argano grofio: e con tal ordine fi ftringano 
le tanaglie,quado fi tirano,fi che efle in quello iftate habbino prela la 
ponta delle teite dei filo dell’oro,o dellargento , e che in vno di quelli 
bufidella trafiladeH’artefice,be onto di cerra nuoua, vi fia flato mello, 
e cofi a forza d’huomin!,girando con lieue tali liro menti, fi tira le ver- 
ghelle di detti metalli , e fi fan paflar a vno a vno per tutti li bufi della 
trafila, F. perche,quado quefto e ridotto i certo termine, ii ftromenti 
gradi lerueno male,fannofidueruotellebiligatefopravn baco in pia 
no, e fra vna e 1’altra fi fermale trafile con buchi piccoli,fuccedenti 
1’un aU’altro,per poter fempre far il filo piu fottile,e col.girar d’una di 
queftesauolge, palfando per la trafila, laquantita dei filo chevolete: 
attaccafi dapoi alfaltra ruotella.e togliefi la trafila e mettefi a vn’altro 
bufo, e cofi di bufo in bufo, girado hor vna & hor 1’altra ruotella,tenen 
do ben tirato il filo, accio che non s’auiluppi , fi conduce fottilisfimo: 
ilqualcofi condotto , fi mette Ibpra gli altri rocchetti:ricordandoui 
fempre, che mentrelauorarete,teniateonto di cera nuoua, che oltre 
alfacilitarilfarlo paflar perii bufi, gli manterrete il color giallo,e bel 
lo:efinalmente,al parer mio,queft’arte in due cofeconfilte,cioein ben 
adattar le trafile,che li bufi fi mantengano tondi,e che liano di buon e 
finisfimo acciaio:l’altra,cheroro e 1’argento che tira volete,fiafino,di 
natura dolce, e matenuto benricotto perfinaquelgrado che comin- 
ciar fi puo metterloallaruotellaa mano : e quefto medefimo modo fi 
ticne anco a tirare ognaltro mettallo, cioe,acciaio, otone, fer- 
ro, e rame : ma dei ferro,procedendo, piu parti- 
colarmente vi pariaro , minutif- 
fimamente tutto 
pertratado. 
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E d i quefto delloro, e delfargento vi vuo dire, come per rilparmio 
della quantitadell’oro,che farebbe entrato nelle tele, che fi teflbno,o 
purperalrerarlo per vitio, come quafihoggi I tutti gli efercitiififuol 
fare,lauorarfi quefto filo(ancor che moftri efter tutto oro fino, e qua- 
fi tutto argento,]? metteruefi in ogni libra folo i! pefo d’un ducato di 
oro fino)maalcuno,defideforofo di maggior fraude, fal’ania, non fol 
diargetofino ( madirame e’ldora.E, per concludere, afarquefto,fi fa 
vna verga di rame, o d’argento fip.o,gettata,e poi battuta,e fatta, ton 
daco’l martello.e ben limata, e netta,logatre quarti di braccio,o ma- 
co,e fopra faldauafi vna coperta d’oro fino battuto:ofe e rame,lo pote 
te anco far d’argento,di quella quatita di pelb che metter vi volete, fa 
cendolo ferrar in vn fornello,con carboni, e fiamme dantano, condu- 
cendolo in principio quafi difufione,nazi che lo sfreghi con vn lcgno 
feccojcome fifa,o concalcedonio,o conpietraamatitis , acciochela 
coperta mella per tuttofilpiani, esaccofti per tutto con lacofacon 
che s’ha da (a!dare:raffreddafi poi,e ricuocefi,e battuta,afibttigliafi>& 
adattafi,perpuoterlo metter alie trafile,e far quanto v’ho detto-etale 
efrettoflenonfi faperfraude)eco(abella,edi gran confideratione:e 
tanto piu, quanto l’oro,che ui fi mette , s’aflottigli fopra a quella cola 
oue e fiiklojche mai no lo fcuopre fuori,e tirifi il filo fottile quato che 
l’o cchio a pena lo fcorga,che per tutto e benisfimo dorato: e qfto e in 
quanto alfordine dei filo oue interuiene oro,o argento , e de gli altri 
daquel moftrato:doue comprelone di vno,di tutti fei capace (da quel 
lo dei ferro grofto in fuori)per ilquale fi fa vno edificio da aequa, con 
vna ruota,ouein tefta dei biligo e vno ferro torto, con vno anello, che 
ha vno oncino,alquale fi attacca vna cingia con vn cappio,e poto lon 
tano fi mette in terra in vn ceppo affermato , con la trafila , & in quel 
mezzo fi fa vna fofia in terra,cupa fino al ginocchio d’un huomo, nella’ 
qual entra l’operante,con vn paio di tanaglioni , con vna barchetta d i' 
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ferro attaccata alia eingia 'che pigliale gabedelletanag!ie,che tirado» 
le ftringe:c allentado,l'allarga: dado 1’acqua alia ruota, Thiiomo che ha 
legata la citigia in me^o,per il filo torto fi lafcia tirar indietro,e cofi 
fpegnerauati,e (olo quel tale ha cura d’afferrar con la bocca delle ta- 
naglie la terta dei filo.che efeie della trafila in ogm ritornare che fa ql- 
lo che fta a feder nelladetta fofla fopra vna tauola , attaccata dalle ba- 
de a vn traue con dua ferri longhi,che fanno fofiegno al bi'igo,che fe- 
condo che la ruota lo lpegne,o tirainqua.o in la,li moue,& artacca il 
tanaglionere con querto ordine,ritorcendo fpdfo ii ferro contal edifi- 
cio,l’oro,rargento,e il rame fi va tirado in quella longhezza.egro Pez- 
za che voletere olrre a qfto modo,n’hd vednto tirar il ferro a vnaltro, 
fenza edificio, a ruota dacqua, con li rocchetti piani(coine v’ho detto 
che fi fa alforo:) na e dibilogno hauer il ferro molco digroflnto, e be 
ritorto.Potrebbefi far il medefimo con vna ruota grade.facendola gi- 
raref non hauendo acqua)con i! motod’un nafpo ,o con vn cauallo,o 
con vn homo dencro>che con 1’adare la mouelle,o con c6trapefi,o lie- 
ue,che gli diano forzate di quella tal arte ve ne fia deero a balla "a. 




DEL MODO CON CHE SI ADATTA LORO PER 
FILARE. CAP. IX. 

Ltre al fopradetro modo, con che fiadatta il filare Lo- 
ro , e 1’argento , vi fi ne tira anco di certa forte, che fi 
chiama,filato:non chel fi fili, come il vocabolo d ice , ira 
perchecon queilo fi cuopre vn filodi lino, che pare co- 
fa filata,fi chiama,oro,o argento filaro : e a far querto, fi 
piglia quella quantita dargentofinodi copella, che vo- 
lete ,che communemente, per farne vna battuta,fi coftuma pigliar- 
nelibre x v,e di querto fine fa vna verga quadra > longa vn bracci® 
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o piu,edapoi fi piglia quella quantiri d*oro che vi volcte mettere,che 
e,vu ducato per hhra,e di queflo fe ne fa vn altra verga fottile tato lar 
ga e tato longa 1 h i ponto da vna bada copra quella che haurete fatta 
d'argento,e fi accoftano infieme,& legafi,e merronfi poi ad vno fornel 
lo di carboni, e fofriandoli dentro fi hinno fcaldar infieme,e bemsfimo 
fregadola p tutto con vn bafione a onghiato dianrano ben fecco fanfi 
vmrt-.edapoi che fara ben faldo con l’oro,o con 1’argento ,lopra vna 
ancudine piana fi batte,& all<»nga,volrado L parte dcll’oro controal 
l’oro,raddoppiado!o a piudoppie: edapoicon vnomarrello llquale 
habbi la bocca piamsfima.tacofidibatte , che fi conduceal termine 
della Ibttigliegga che lo volete , tal thtgli fia quufi propinquo alia fi- 
militudine di quello delle pannclle:e dapoi riquadratolo , &acconcio 
in tal modo,le donm (aflai piu patienti che non iono gli huominOh i- 
uendolo condotto, vanno convnpaiodiforbici longhe,fie:>fibilt,& ra 
giientif di longheggaquato puo effer lalonghegza della Itrilciadello 
argenti/ dorato)cagliando in certe llrifciete ilrette, angj talmente lar 
ghe,:he douendole poi auolgere con vn fufo , o a ruotella , o ad altro 
modo iopra il predetto filo de lino,qual fia fottile, o gro(fo,egli fia ba- 
ftate da a ponto d ponto , fenga lopraporgline piu coprire detto filo, 
congiongendo infieme li tagli di quello:e coli tento primamete il deC 
to filo in color giallo,o di zaffarano,o lecondo il vario volere demae 
itri, onero fecondo il fiudiofo fapere delle patienti donne # con quella 
diligenza che ridotto fi puo vederedi filaumpero che alcune quato piu 
poflono attendonoal coprirbeneil predetto cofi tento filo d’oro:al- 
cune al tre fi ftudiano a fare cheflo filo fia agualgliato,e giullo: vi e da- 
poi ii battiioro che attende a fare, che nel battere,tale oro matenga il 
colore, fi che l’habbi vn bel giallo, e lucente: &quefto e 1’ordine toche 
fi procede nel fare 1’oro filato.che cottidianamete vediamo con tato 
niar -hgliofb ftnporede noftri intelletti. 
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COME SI SDORA TARGENTO, E OGNI ALTRO 
METALLO, CHE FVSSECON PANNELLA, 

O CON MALGAMA DORATO. 

CAPITO LO X. 

O SDORARE & ricuperare 1’oro con la conferuatio- 
ne d’argento,o d’altro,rende gradisfima vtilitd:fe que- 
fto modo non fofle,in certe opere che fi mette,l’oro,in 
maggior parte fi perderebbe, aneor che coi rafchiato- 
io tagliente,vfando diligenza, penfafti di rafchiarlonna 
fel fofle fopra ftrafori di filo rirato , o nel fondo.oue il 
rafohiatoio facilmente entrarnon potefle larebbein 
vano:epero,afar quefto,trouo che bifogna vfar vnodetremodi. II 
primo e,fel fi troua effer fopra cofa fottile, piglia vn crogiolo grande, 
&empiafidi mercurio,e fallo fcaldara vn fornello,ilqual, come vede- 
te che comincia,bogliendo,d grillare , gli metterete dentro il lauoro 
dorato,e diguazzando,e sfregandolo bene in efio,lo rimenate , e al fi- 
ne, con vna gratugia lo fregate infino a tanto che vediate chel mercu- 
rio habbibeuuto,eprefo in fe, tutto l’oro:e fatto cio, pigliate il detto 
mercurio,pafiandol per borfa di corame , che nel fondo di quella tro- 
narete tutto 1’oro , come arena : ilqual con vno culetto di crogiolo, o 
altro,lo metterete fopra vn carbone, e lo farete euaporare.LA ltro 
modo anco con che fi fdorano i lauori , e che ( effendo di forme piu 
grosfi^li coprirete di folfo pefto,e fopra gli attaccarete il fuoco,e qua 
do li vederete con tal fuoco intorno ben accefi, li buttarete in vn cati 
no di legno netto,o altra cofa, e raccoglierete tutto queilo che coi det 
to lolfo infieme dal lauoro fi ftacca , che fara 1’oro in forma d'una fo- 
glietta,per tutto, oue brugiando il tocca:e cofi poi di quefio folfo bru 
iciatoficauaroro,purgandoloavn ceneraccio colpiombo.iL ter- 
ZO modoe,iltoccari’oro,chedalauorileuarvolete,con aequa forte, 
fatta di falnitro,alume di rocca,vitriolo,e fal armoniaco,e alquan to di 
verderame: laqu3l aequa, per virtu della fua corrofiua poteza.diflolue, 
& mangia i’oro:e cofi hauendo 1’oro con tal aequa tocco , e in quatiti 
hauendola carica d'oro,la metterete in vna boccia,e fopra vn fot nello 
Iaeuaporarete,comefifaairargeto,raccogliedoracqua,e lilpiri 
ti(fe volete:)e quefti fono li modi da fdorare : e chi d 
quefta arte attende, comprando gliargeti 
dorati, netra affai vtile ri- 
ipettoalla manco 
fatica,che fi hd 
modo dei 
ptire. 
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DEL CAVAR OGN 1 SOSTANZA D ’0 R O DEAR- 
GENTO LOPPE MINERE SPAZZATVRE DI 
ZECCA, DI BATTELLORI, O OREFI- 
CI ET ANCO QVELLA DI CERTE 
MINERE. C A P. XI. 

Ngen i osa consideratione certamente fu delPinuento 
re diCconbriue via)cauarogni foflanza delloro, o ar- 
gento, o delle fpazzaturc di ciafcun’arte,o che li fondi- 
tori de minere nclle ioppe lafciato haueflero , o qllo di 
qualcheminerapropria,lenz’altro trauagliodifufioni, 
folo con Ia virtu dei mercurio : togliendo vna pila di 
pietra,o di legname,grande,murata,e dentro adattandoui vna macina 
di pietra,qualgiri come d’un molino ,nel cui vacuo metteuifila mate- 
ria continente l’oro,in vn mortaio ben maccinata,e dapoi lauata,& a- 
/ciutta.rimacinandola con detta macina, humidandola conaccto,o 
aequa, oue fia flato rifoluto follimato.verde rame, e falcomune, met- 
tendoui fopra tanta quantitd di mercurio che bafli d coprirle, e farle 
guazzar per dentro vn’hora o due, menando ateorno la macina d ma- 
no, o con cauallo(fecondo l’adattamento)pero che quanto piu la ma 
teria fi sfrega coi mercurio , per virtu della macina, tanto piu quello 
piglia della foflanza che dette materie contengono : e cofi difpoflo , e 
lauatolo, e co vn flacci o dalla terreflreitd feparatolo , ricupererasfi il 
detto mercurio:ilqual facedo falire co vna boccietta > o paflandolop 
borfadafciard nel fondo l’oro,o argeto, o rame,o altro mettallo , che 
coi detto sfregare nella macina hauera pfo.Io, p fapere cotal fecreto, 
donai vno anello con vn diamantedel valor diducati.xxv.con obligo» 
di dargli 1’ottaua parte d’ogni vtile:e cio v’ho detto, no pche me li ren 
diate,ma accioche 1’habbiate da eflimare,e tenerlo tanto piu caro. 
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PRATICA ET MODO DA FAR LI SPECCHI 
DI METALLO, CHE DALVOLGO SO- 
NO DETTI SPERE C A P. XII. 

A v e K 1 D o M I voi piu volte in particolar domandato, 
come fi facciano quelli lpecchi,dal volgo chiamati, (pe 
re,io(ancora chealtre volte venehabbiadetto ) n5,hd 
voluto macardi nuouo:horqui largamenteparlarnein 
tendo, accio n’abbiate quella piena notitia, che dar vi 
poflo,fi,per latisfarui, come anco, per efier nel numero 
delle cofe,ches’appartegono allagia propoftaui mate 
ria:della qual dicoui primamente,che la fu antica inuentione,& infino 
aquei tempi,ficomehoggi,fumolto da esfi e (meritamentejcelebra 
tarperche gli effetti,che fanno,paionmi miracolofi,& incomprenfibi- 
limelche quatopiupenfo,pium’abbaglio di merauigliame fd , pcrra- 
gion di pro(pettiua,comprender le caule che mi moftrano gli eflfetti: 
mirabil certo e la vaghezza dei fpledore lucidita ioro,ma molto mag- 
gior e, che reflettano indietro 1’ombra della cofa che gli fi rapprefenta 
fecondo le formeche 1’artefice dar gli ha voluto , proportionadoli in 
gradezza >e colore, di lorte, che lecolepaianole proprie & mcdefime 
efier all’occhio:o mirabil artificio, che a ogni huomo fia concefio, po- 
ter con esfi a fua pofta far vna,o piu pitture,grandi,o piccole,che a po 
to lomiglino le medefime cofe che vogliono , & in vn ifteffo tempo far 
ne in vn lolo apparer molte,& anco (volendo )fi fa chel pare che la co- 
la habbia cambiato la fiia natural forma, moftradofi maggior di quel- 
la lenga comparatione:Fanfi parimente li piani di quefti, accioche ren 
dano le cofe a ponto come le gli moftrano:eli colmi, accioche le ren- 
dano minorhli concaui, accioche le rendano maggiori : e quato piu li 
riducono nella pfettione della loro forma.piu redono gli effetti d che 
fi fannotfafiene anche delli obbofi con varii interualli, accioche moftri 
no maggicr varieta:di rotondi:di colonnari:e di piramidali , coe fcri- 
ue Vitellio, e Ce!io,parlado delli Ipecchi d’infino al tempo d’Augufto: 
fra quali dice,che ne fu fatto vno.che moftraua gli huomini in forma 
di gigati,e ch’un folo dito pareua piu groflo , e piu longo che quello 
chel braccio prima vi fi moftraua . Dice anco, che fe ne fanno di quel- 
li che morftan 1’imagine delle cofe lontane, e delle propinque : altri, 
che non le rendono in esfi iftesfi , ma diftanti , come fimulacri,le mo- 
ftrano nelfaere . Scriue anco molte varieta di effetti di esfi, al cre- 
dere chi non li vedefie,difficili:ma piu, a comprender le caule a chi le 
veggono,come fono quelli, che contro allufanza delli Ipecchi, moftra 
no la parte deftra all’incontro della finiftraC aneor che non la veg- 
ghino) o di quelli che, accoftadolialla cofa per il dritto ,la moftrano 
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rii.erciata,ftramba,e tutto'fottofopra,che inuero cofiderado la forza 
delli adattamenti delle for'me,creder fi puo quel chedicono ,e vnpo- 
co piu-.eperche giami ricordohauernevedutodiquelli chemoftraua 
n0 1’ombra di due cole,vna drieto allaltra d’una cofa fola:nelche con- 
fiderai,e vidi per efperienza,fenza intender la ragione , che 1’ombra di 
vna cofa percotteua nell’altra:e di piu,che fenza proportione vna cofa 
piu grande chel fpecchio vidi, che non foccupaua di forte chedattor- 
nc> non gli rdlaife vn fpatio di clariti, che alii fuoi termini finiti fa- 
ceua feparatione,e termine.Ma chi farebbe quello che, non vedendolo 
( aneor che gli (i diceffc laragionejcredeffe mai, chepigliarfi poteffe- 
ro Ii razzi dei fole,e reftringnerli con tato vigor che accedeffero nelle 
cofe combuftibili il fuoco.come fi fa in vn di esfi,fatto concauo,che j> 
virtu della forma (come fi vede)s’unifcono le reflesfioni di tal ragzi i 
vnioro centro, e quafi in virtu fimileall’acutod’unapiramide, tal che 
oue percote lo ftremo dei fuopotere,moltiplicadital forte il vigor, 
che d’apprefl' 0,0 dalontano chel fia,viuacemente vintroduce il fuoco, 
effetto certo mirabile, e di gran confideratione.Mi ricordo,effendo in 
Vinegiacon vn gentilhuomo tedefeo , molto amico mio,ehuomo di 
gradisfimo ingegno , e pariando infieme di piu altre cofe,entramo in 
qfto difeorfo delli effetti delli fpecchi, de quali mi diffe molte cofe , e 
fra le altre, chegli n’haueua fatto vno grande cerca mezzo braccio.che 
vn quarto di lega tcdefca,o piu,ftendeua il chiaro de razzi dei fuo fple 
dore(quando con effo pigliaua il fole)e che vn giorno(per piacere )l\5. 
do dentro a vna finefira a veder vna moftra di gete darme nella citta 
di Vlmo,batte per fpatio d’un qnarto d’hora,con la fpera dei fuo fpec- 
chio, in vn fpallaccio dietro d’uno di quelli foldati,qual,non folamente 
lo rifcaldo tato che gli lo facefleincomportabile, mal’infuoc6 di for 
te che gli atcefe il giubbone di fotto e gli lo brufcio.cuocedogli le car 
ni con fuo grandislimo tormento:tal che, da chi non intefe la caufa,di 
ceuafi,chelddio perii fuoi gran peccati glihaucua miracolofamente 
madato quel fuoco adoflo . E di piu anco mi diffe , che coi medefimo 
fpecchio, piu volte, co li razzi dei fole haueua fufo vn ducato d’oro,pre 
fo-con vn paro di mollette,in manco fpatio d’un quarto d’hora,come 
fe di piobo,o di cera foffe fiato.Diffemianco,hauer fentito, nella Ale* 
magna effer vn maeftro,ilquale ne faceua d’una forte, che percotendo 
la loro fpera nelle cofe animate,non folamente, gli abbrufeiaua la vita, 
ma gli era mortifero veneno.Dura anco la fama d’un fpecchio , ilqual 
dicefi che anticamente era nella citta di Tunifi, ilqual era tanto lucido, 
che dal piu alto della rocca voltandolo verfo il porto della Goletta,vi 
fi difeerneuano tutte le naui,che iui erano forte, e tutte le genti che e 
rano co e!fe,e di che colori, e habiti eran i veftiti,onde credo che con 
ql foffe da pictori ritrouata la ^>fpettiua ? e fue ragioni.Parmi anco che 
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f openione dei veder d’Ariflotile,e di Platone fi faccino piu coni 
/oluere : perche vediamo il Ipecchio e/Ter e(To qllo che gettali raz«.’ 
abbraccia le co (e:e dalfaltra parte vediamo le cole con li colori , e c 
le forme portafi,come alPocchio alia lucidita dei Ipecchio fi dimoftra- 
no.MA lafciamo hora da parte il dir piu delli loro eftetti,o le principia 
te dilpute diprofpettiua , pche fariano cofe,anoi ridicolofe,eloghe: 
pero che 1’intetion mia altro no e che dirui il modo dei farli. Et accio 
chevifiamanifefto quelf chel piu delli maeflri per gradisfimo lecreto 
tengono)ilqual molti ( perandarlo cercado d’elperiezain efperieza) 
variamente procedonorma al modo antico, alia propria lor copofitio 
ne,foleuan vlar di far metallo fino da far campane , cioe , tre quarti di 
rame,& vna di ftagno:e per augumentarli vn certo piu di chiaro,vi ag- 
giongeuan vn deciot tefimo d atimonio : alcuni , vn vintiquattrefimo 
d’argento fino: ma di quefto quato piu vi fi ne mette, tanto piu miglio 
ri,epiudefififanno.01treaqueftoCperprouardi farli buonijho vedit 
to far varie compofitioni.MA il piu delli maeftrif che moderatamente 
li fanno)pigliano tre parti di ftagno,& vna di rame, e li fondono infie 
me, e cofi fufi,vi gettano fopra per ogni libra di tal materia vn ocia di 
tartaro,e me^za d’arfinico macinato,e vi lo lafciano be sfumare,e fon 
der,e con esfiben incorporare, e dapoi lo getta in verga,o in altro for 
molo.Appreflo,fanno le forme di tauole di tufo(gradi,o piccoli,(eco 
do che li vogliono fattef pianisfime,grofle tre dita, e fra 1’una e 1’altra, 
(non volendo intagliar le groflezze ) fi mette vn ferro della gradez^a 
e groflezza che voglion che venga lo Ipecchio, ouer ne hano vno fatto 
dipiobo,odilegno,o d’altro,elo forman in ftaffe, o fradue calfette 
di legname,in poluere, o cenere de viti , e le afeiugano benisfimo da 
ogni humiditi,e afciutte,le sfumano co candele di leuo,o co fumo di 
trementina: e piu che poflono le fcaldano da piedi : e calde che fono 
fula la materia in vn fornello a veto , fi gettano : auertendo di fare che 
non fentano vna minima humidita, nealcunfreddo : perche nelfred* 
dare o esfi verrebbono rotti,o tutti pieni di minute fpongiofita:quali 
nello fpianare della ruota tutti fi fcuoprirebbono,e no farebbono buo 
ni . Horquefti cofi gettati,e temperatamente raffreddati > fi cauano 
della forma, e s’incolanofi>praavn pezzo ditauolapiana.convnpo' 
co di gelfo frefeo fatto liquido, o conpece,o coaltra colla facile da di 
ftaccare:e dapoi,fbpra d vna ruota che giri a aequa, o a mano , con vn 
rocchetto che fia pianisfimo , onero fopra a vn pezzo d’uno macigno 
grande, o fopra a vna tauola di noce, con fabbione & aequa, fregando, 
fi ipianano,e lieuafegli la pelle, che fa il getto:auertendodi no maneg- 
giarli (emprepervn verfo.ma da’ndarli girando hor da vn lato , e hor 
dtlfaltro , per far che per ogni vt rib venga piano , & che fi correfpon- 
dano tutti infieme^dtriraeti farebbe 1’efhgte della cola o longa, o lar- 
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retta , e non render£bbe il verore cofi d quelli , che la pietra gli 
uvm. uccafione d’efler colmi,renderebbono la cofa minore: e fe fofie- 
ro concaui,maggiore,ouero lamoftrerebbono fottofopra,edi forma 
ftrana:che a voler far bene, tal cofa e molto dauernre.che primamen- 
te li fpecchi fiano di buonacompofitione,e gettati pianisfimi,e ciie in 
ogni parte fiano denfi:fimilmente la pietra dei macigno, fopra laqnale 
fi fpianano,elieuafi via quella prima pellefche v‘ho detto,chefail gec 
to)fiapianisfima:l’altra,di non continuar mai di fregarliffi come vi ho 
anco detto)molto per vn vcrfo:pero che al fine , quelli fpianati , e ben 
netti dalla ruora,fi gli tuogliono quelle fregature.che la il fabbione,o 
il macigno,col fmeriglio fottilisfimo,o con pomice macinata > emef- 
fa fopra vn panno di lana non cimato,o fopra vn coramc: e freganfi fi- 
milmente per volerli far lucidae che apparifca 1’imagine che fi gli rap- 
prefenta>col metterli fopra a vn camofcio» ofimil panno di lana mor- 
bido, ficomelabianchetta,confittaeftefafoprad vna tauola,oueli 
fpoluerizi coi ftagno calcinato e fottilmente pallato, ouer con tripo- 
li,o con giallorino,che ciafcuna di tal cole (erue:ma meglio e il ftagno 
calcinato che alcuna altra cofiufopra alqualebenisfimo fregarete,che 
non paflaranno moltefregate ch’incominciarete a vederfombra dei 
le co(echiaramente:quali quanto piu continuarete di fregare , tanto 
piu li farete chiari,e belli, e piu durabili:dapoi cofi fatto,deftramente, 
( perche non fi (pe^zino)li ftaccate dalla tauola,e li componerete in vn 
telaro di legname,con quelli ornamenti che vi pareranno , e masfime 
con vn coperto fopra, che li diffenda dalfaria caliginofa & humida:per 
che toccandoli,vi compone fopra vn velo che gli ofcuralalua lucidi- 
ta:di modo che piu render non puo 1’apparenza delle cofe, fe di nouo 
non fe gli lieua da dofio:e quefto e tutto 1’ordine che fi tiene d fare ta 
lilpecchi.Hora hauendoui detto della regola delli (pecchi piani,par- 
mi di douerui dire de concaui,come quelli che fanno certi effetti nota 
bili e ftrafordinari,e primamete,come fi debbon proportionarele lo 
ro forme:eproportionate,e fatte,come formarli:edapoi che fon get- 
tati, pigliarli,e per luftrare. Vitellio matematico eccellete, amplamete 
della loro proportione defcriuere de moderni, Alberto Durer tedelco 
nel libro della fua architetturare di piu anco, mi ricordo di quella che 
quel mio amico gentirhuomo tedefco (delqual gia vi parlai ) mi diflc 
d’hauerfatta al fuo:de quali raccolto gli ordini, trouo che fifa vna cir 
conferenza d’uno o dua braccia di diametro, e tirafi poi la corda al!’ar 
co deflo ffecodolagrandezza dei fpecchio che far volete,el’arco che 
vi viene,e la concauitd c’hauer debbe quefto nella fua grandec^za )pe- 
roche far fi debbe di legno,o di piombo, della groflezza chelo vole- 
te ( tondo , o quadro,d voftro piacere ) e formarlo o in terra molle d 
me^zo a me^zo,o in poluere,o in cenere:8c liauedole poi ben afciutte 
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ebcnacconciele forme della compofition fopradetta,o d^ltrbde 1 ,be 
noli gettare:debbefi poi incolare al biligo 4’una ruota, fimile a quella 
che fi lauorano li ftagni,ouei?i vn torno figolino, e co vna pietra di ma 
cigno, arena, & aequa, poliendoli coi girare,e con vn legno di lalcio,o 
pomice,lpianargli tutti li fegni,che fi vedono apparer grosfi,e coli an- 
co con vn bottone di pano di lana.o di corame, legato fopra vn legno, 
conftagno calcinato, o contripoli,o giallorino, dargli la claritadel 
fuo luftro,e coli fi gli da il loro fine.Nafciemi,conliderando, in quefto 
ponto vn dubbiorfe lo efFetto che fanno di accender il fuoco alie cole 
viene dalla materia adattata alia forma nel moftrar rdperienza.-pero 
che fe fe ne facelfe vno di legno, di terra, di piobo,o di rame, co la prp 
portione attaapigliarelirazzi dei fole,come queldi metallo, le be lo 
tenefti vn mefe alia Iperadel fole no accenderebbe il fuoco : adonque 
tal virtuf per quel che fi vede^)confifte nella forma , e nel fplendore : fa- 
rebbe doque quefto vna gioia , vn acciaio , brunito,o farebbelo vn ve- 
tro:e(come gia avn paio d ? occhiali ho veduto fare ) vn vafo di terra, 
che folfe ben vitriato,e ridotto in tal forma come fono li lpecchi,que 
ftoflecondo ilmiocrederjfar dourebbe , come anco far ho veduto a 
gli Ipecchi di vetro,che vengono della Alemagna.Pero in qfto difeor^ 
fo delli Ipecchi haurei caro di elfer aiutato da qualche eccellente inge 
gno,cheffuoridellapratica)con la lpecdlatione,non folo 4 voi,ma an 
co i me pienamente fatisfacelfe, 

COME SI FANNO LICROGIOLI, E LE CON. 

CHETTE BVONISSIME, PER FONDER 
O G NI METALLO. CAP. XIJI. 

E r hauerui promelfo di fopra ( quando delle fulloni 
de metalli vi parlai ) d’inlegnarui a fareli Crogioli,o- 
uerConchetteperfondere,non vihd voluto manear 
della promelfa:perche inuero : per eflerftromenti che 
molto a tal efFetto fi adoprano,fe non fono buoni , ag- 
giongono fatica.e ben IpelFo danno,oltreal rinouare, 
flrafordinaria fpefare medefimamente ,elfendo buoni, faluano ogni co 
larepero hauendoli a far fare, con tutto che Farte molto liaiuti , e di 
necesfita principalmente hauere la terra di buona natura, cioe, habile 
a refifter alia forza dei fuoco per fua propria virtii : e quefto efFetto fa, 
quando ella e magra , e che la fua vifeofita e mefehiata in compagnia 
di molto talco,o giallo,o bianco ch’egli lia : cotale terra bifogna elfe' 
re ben netta da falletti,e ben battuta con vn ferro, e poi benislimo ma 
neggiatacon mano:e bifogna mefehiar con quella vnottaua parte di 
fcaglia di ferro fottilmente pefta , e ftacciata , & alquanto di cenere, 
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di jenirne di corna di caftrato,quali,con il batter , & con la mano fiano 
ben incorporate infieme , & anco , quando tal terra per fe propria ga- 
gliarda ai tu tto non fode , fi mefcola con altra terra magra » co pe peri 
gnomacinato,ouero (elice , o altrepietr£,chep voftro giudicio vipa- 
iacliabbino dei 'arrido & refiftente : quefti filauorano (opra vna ruo- 
tafigolina balla, laqual fi gira a mano , onero fopra vnalta , c’habbiali 
piedi,come fi fannoli piatci(pero che fene fanno di grandi & di pic- 
coli,ma per 1! piu, fe glida nellabocca forma triangolare:)& alie con 
chette.al quanto d’un bocchetto( rifpetto alia facilitadel mifchiare il 
nietallo:& cofi fatti, & dapoi ben fecchi, fi cuociono nelle fornaci, co- 
me li pignati.o gli altri vafi: & finalmete, quado fono fatti i cotal n;o 
do,adopranfi nelle fufioni. 

DISCORSO SOPRA LARTE FIGVLINA, CON 
ALCVNI SVOI SECRETI. CA1\ XIII I. 

Avendo vi, nellauorar delle cotichette & crogio- 
li , corninciaroa dirdellauorarlaterrafigula,mi e ve- 
iiuto volunta di dirui anco tutta la pratica di tal arte 
(con tutto ch’in primo afpetto pare ch’ella fiafuori 
ddTordine & intentione dei mio feri nere: )ma chi ben 
confidera, vedrd, ch’io non mi difcofto , pero chella e 
vna di ede proprie : perche, volendola condurre alia 
fua perfettione > e al tutto fottopofia al mezzo , &c potere dei fuoco. 
Sonoui appredo poi,vetri,& colori , che fono tutti foftazedi metalli,o 
di minere non purgate:donque , edendo di fuoco, Timento mioetrat 
tar dii'uoco>& di metalli , &di minere, pero di ragionar di qftameri- 
tamente mie conueniente: & tato piu, quanto ch’ella e arte neceda- 
ria.laqual aricchifce , & e molto laudata, fi per 1’artificio , quanto pla- 
bellezza: pero illito principal fondameto. hadue deriuationi vna, che 
viendalTartcdel didegno: 1’altra, da varii fecreti&alchimichemiftio- 
ni:& finalmete, appredo ledette((econdo il parer mio)tutta queffar 
te ritrouo cofifter i quattro cofe, cioe,in buono & vniuerfal giudicio: 
in didegno, per poter far belli & ben garbati vafi:& anco, per poterii 
ornardi pittura: l'altra(oltrealbencocerlilaprimae feconda volta) 
faper durgh ben il vetro , & con appropriati & varii colori dipingerli: 
la quarta e, il veder d hauer bona terra, fottile,fenzaghiarrette,o noc 
chi,ch’inuero,quello debbefi auertir , come cofa principale, Horqfta 
terra, di che v’ho detto moltila chiamano cretaraltri > arzilla : laqual 
trouata,fe li maeflri fi ne vogliono feruire,cauafi,& ponfi in vn ricctta 
colo a bagnare:& bagnata, conci afi poi fopra vn banco, & battefi con 
vna verga di £.rro>& maneggiandola benisfimo & diligentemencejfi 
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netta da fafietti.nicchijo da altra durezza chauefle : pigliafi poi v > ii 
di ferro commeffo in biligoin vna gran ruota,& fopra alfaltro eftre- 
mo dei biligo fi favnaruotetta piccola,& fi forma vnllromento da la- 
uorare,chiamato,il torno:fopra ilqual meflo deila terra, & coi fpegner 
d’un de piedi il fanno girare,& girando, lauorano li vafi dogni forte & 
grandezza che gli piace -.lieuanfi poi , & mettonfi d feccare fopra le ta- 
uole:& cofi fecchi,ouer profciutti(fecodo li lauori che far voletc,o roz 
zi,o bianchi,o gialli, o di varii colori dipinti , cofi fi vanno adattado:)e 
fe li voleti rozzi,altro non accade, che (eccarli, & cuocerli:ma fe dipin- 
ger li volefii>& far belli, e di necesfitadarglifpoi chefotio fecchijvna 
copertadi color di terra bianca:& fe li volete far bianchi,conuien che 
inanzi ch’in tutto fecchino darglila : hor quefti cofi condotti,fasfi poi 
vna fornace quadra per cuocerli .larga bracc ia tre & mezzo,di vuoto: 
& alta cinque,& ferrafi d’una volta piana:e foeto i! piano deila terra ca- 
uafi vna fotfa cupa tre braccia , in cerca : & larga vn terzo , o il mezzo 
di quato e ii vuoto deila fornace:& fopra il fundo & piano deila forna 
ce,oue fi pofano li lauori , fasfi d’archetti come in forma d’una volta 
dibotte:edafianchi,&dalla tefta,fanfigli le faglite delle fiamme,perle 
groffezze delle mura di tre o quattro quarte di largheza per ogni tefia, 
che riferifchino coi batter nella volta di fopra, & facciano riuerbero fo 
prali infornati vafi,ch’in dfa ordinatamente feranno acconci li,ch’un 
pezzo no intrighi 1’altro con certi interualli, accio che’l fuoco accom 
modamentepaifarposfi, ne infiemeli tocchino , potendo far di man- 
co:&che nel fcorrer nonsattacchinoli colori nel vetro l*un delfaltro, 
o ch’eflendo inteneriti per il fuoco, grauando, non fi fpe^zino:& cofi fi 
nalmente acconci , & murata 1’entrata dinan^i con tefte di matoni & 
terraflafciatogli folo dua fjoiracoli nelfanterior faccia , p le fiamme,e 
per veder i lauori, fiealtri dua di fopra, p eshalar il fumo: )mettefi poi 
il fuoco nella bocca da baflb:& efiendo lauori fottili , daffegli di fame 
chiare,di fcope,o altre fiipi dolci , & fecche,per.xii.iiore:&(effedo grof 
fi lauori Jqucl che vi pare couenirfegli: dadoglilo prima pian piano, & 
crclcedolo poi a poco a pocof con modo pero, che non fia troppo,p- 
che torceria li vaii,o li macchierebbe:)& le prime quattro hore dafie- 
gli il fuoco filkito,& 1’adrete fempre a ugumentado infino che ui paia 
d hauerlo codotto al fuo termenein color biaco,& cheli vetri,& colo 
ri fi vedano fcorfi:che allhorlieuafi il fuoco,& raffreddati li lauori, fi ca 
uano.LA terra biaca pdetta,e cofa naturale, che macmata.fteprafi con 
aequa: Se qifa da fondameto al biaco,cioe,a quel.che fi da , p far li vafi 
biachnperb che p dipigerli,fi fa poi vna copofitionc chiamatajtnar^a- 
cotto,e qfto e, che fi piglia qllarenella biaca, co che fi fa il vetro, e l’a- 
lume catino, o feccia di vino brugiata,o tartaro vna parte, & tre dire 
nella, mettedolai vn vafo be coperto a cuocer fotto la fornacejquado 
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E cuoce 1) vafupero che cotta,diuiene materia come pietra vetrificata, 
appresso quefto , pigliano libre cento di piombo,evinti di ftagno, 
ch’in vn forno di riuerbero per for^a di fiatnine calcinano.S: di tal fla 
gno & piombo ca!cinati,pigliafi vna quantita a voftro beneplacito:& 
poi pigliareti dua tergi dei fopradetto mar^acotto,& macinanfi fottil 
mente infieme alia pila dell’acqua:quali , benisfimo macinati, colgonfi 
in l’acqua con vna fpogna , e mettonfi in vna gran conca a ripofare: 
&ripo(ati cauafine alquanto d’acqua : & rimenandola(quandoado- 
prar lavoleteJconunafcutellaFandretipoi daendo fopra tutti li lauo 
ri,che vitriar vorrere:& cofi fatti,puottrete('volendo)lafciarli bianchi, 
& anche dipingerli daltri colori:ricordandoui, chel bianco e tato piu 
bello quanto piu ftagno v’interuiene:& fenon ftagno, piombo calcina- 
to:& oltre cio(o per biachi,o per dipinti che li vog!iate)fatta in cotal 
modo , non fi fapra con 1’occhio difcerner aponto la contrafatta dal- 
la verarpero che le terre hanno gran forga nelmeglio dimoflrarli colo 
ri vna piu che l’altra:ma molto differeti le fa ii lauorarle o troppo fot- 
tili,o troppo groffetma molto maggior vi la fa il be informar,&: il ben 
proceder nel cuocerle : j>chef anco ch’ella fia arte che fottogiaccia al- 
ia praticajpar chanco la fortuna vi voglia hauer parte : delche 1’artifi- 
ce ben (peflo fi marauiglia,(apendo d’hauerui integramente le lue dili- 
gende vfato,& vederui differenda:ilche,da altro proceder non fo , che 
dalle celefte influenze,ch’oprano nelli vafi quello che nelli huomini:ve 
dedo, che fra vn gra numero d’una cotta dua o tre pegzi tutti gli altri 
eccedono di belleZda,come anco di quei che p magiar o beuerui den- 
tro,ibno fatti.che aromperfi,o a altri vili feruitii fon deftinatiril fimi- 
le intrauiene nelfarte delle figure di terra , colorite in frefco di fmalti: 
tal che,perconcluder,laperfettiondi tal arte confifte nella diligenda 
dei buon maeftro,nella buona terra, ne buoni colori, & poi nelfuoco: 
& quefto e quanto in taleffetto cognofco poteruidire. 





LIBRO NONO 

DELLA PRATICA DEL FAR CALCINE, MATO- 
N Ij E P E R C H E, E COME OGNVNA DI 
QV ESTE F V' RITROVATA, 
CAPITOLO XV. 

ErhaverVi Nelprecedente Capitolo difcorfoil mo- 
do colqual nell’arte figulina fi procede:hor , feguitando, 
vogliouidire,comefifaccianole calcine,&li matoni:& 
come,&i che fin tal cofe forono riarouate, (aneor ch’io 
fappia , che mi rifponderete, faperlo,pero che fono 
arti note, non folo alii ingenioli , ma anco alii rozzi,da 
quali fono efercitate : &a che fine furono fatte.cioc, 
per murare: ) ilche vi confeiVo : ma forfi chogni hnomo nol fa , come 
voi:ne voi forfi Iapete li loro principii fancor che io mi ricordi d'ha- 
ueruegli detti : jHora , volendouili meglio ridire , incominciaro vn 
pocolontano , accioche voi & io meglio ci latisfacciamo:per ilche vi 
dico chauete da fapere,che tutte le arti che gli huomini al mondo e- 
fercitano,olehanno coprefeda principii di ragioneuoli dimoftratio 
ni naturali, o daeffetti d’animali,o dcafo, onero coftretti daqualche 
necesrtta.o purda proprii precettori, tal chcpervno di detti modi:& 
per concluder,nertuna faper non ci faria concerto , (e da altri non l’ha- 
uertfemo comprefa:& ndicoui(per crcderlo che’1 iia vero , che vi ricor- 
diate di cio , che gia pariando , vi disfi ) che per vera coniettura li tro 
uaua,che quelli noftri primi antichi padri,nacy che fuegliaflero li loro 
intelletti,& li veltirtero di buo giudicio,li che per guida haueffero lar 
te,andauano vagado per le felue nudi, come gli altri bruti animali, e co 
fi le habitationi loro altro non erano che fogliofi rami , o fcorze d’ar- 
bori,(pelonche fotterranee,o masfi di pietre.dalla natura cauate,o al- 
tri fimili coprimenti:liquali,per non effer bafteuol diffenfioni alie mol 
te offefe che fopportauano,fi per 1’afpre^za de tempi,comc delle fero 
cita daniali, cominciorno a erter dalla necesfitd & dal timor infegna- 
ti afabbricar capae di terra, & fcheggied’arbori,& fortificarle ditor 
nodipietre,& ferrarii bene,& cofi , conia ficurta cominciorno a go- 
der anco inrtememente la comoditadaqual non molto dapoi gli det- 
te occarto di pefar di volcrui apporre la fuperfluitd & la popa , ftimola 
ti (credo Jdal natural defiderio delfinfatiabilita, che fempre vuole pili 
di quello che fi ha,& non mai contentafi di quello che ha pero deter- 
minorno di voler farle loro habitationi maggiori,& con altreforme, 
e(potendo Jperpetue:& non piu capane, ma cafe , palazzi , Caftelli>&: 
grandisfime cicta:dalche furono coftretti apenfar coe , e di che far le 
poterterore vifto ch’altro no fi gli offeriua che terra,pietre,& legnami, 
cq erte cominciornoana vifto che la terra non gli feruiua,p mollificar- 
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fi e farfi tenera nelle pioggie,aH’aria & al Iole poluerizzarfi,& li legnami 
efler fottopofli alfincinerarfi per fuoco , o a corromperfi prefto con il 
tempo , & non poteuanoanco vfarlepietre per Ia diflicultd , non fi> 

10 di cauarle di duri ventri delle loro madri , ma per la rozze^za & ftra- 
na forma, con la qual cauatido trouanfi : o cauate , fi veggonorpero che 
fenza 'larte dei giullarle,& ridurle piane , feruirnonpoflbno:perche, 
volendole comporre vna foprafaltra» &fermarle con ordine , Habile, 
era cola imposfibile : perilche ( anco che tal arte infieme coi ferro ha- 
ueflero hauuto )viddero non eflergli ballante , anzi che di necesfita gli 
bifognana vn glutino tenace, qual le parti delle cofe compofte vnite in- 
fieme ricenefle,&cofi gli defle adito di poter peruenir alfalrezza del- 
1 'edificio , e che anco (potendo )hauefle quella perpetuita , che ccrcan- 
doandanano: perilche voltato il penfiero a riguardar fra lccofe natu 
rali , s'alcuna ne difcerneflero , che gli defle luce, ch’imitandola , potefi 
(ero peruenir alfintento lororonde villo le pietre, & la loro duregza,co- 
minciorno d penlargli fopra, con qual modo moilificarfi poteflero: 
& eflaminando 1 ’arte della natura , per faper il modo , fi perfuafero , che 
pigliando aneor esfi dalcune cole,ch'efla pigliaua.farebbono (con 

11 tempo & con farte) ilmedefimo,efarebbon di forte, che non lolo fa- 
rebbe legamento alii fragmenti delle cole ,ma che diuerriavn corpo 
di pura pietra, e durisfimo aogniloro llruttura.e con tali modiefpri- 
mentando andauano ,e ccrcauano s’hauer poteflero delle medefime 
elementali lollanze da comporre, & generar le pietre, di chela natura 
ci ferue : de quali a gli huomini(fecondo ifparer miojrhauerne c diffi- 
cile , & masfime quella quantita , che(d chi fabrica J)bi (ognaria:ma cre- 
do , che molto piu gli faria liato difficile (aneor che rhaueflero hauu- 
te dd proportionatamente comporle infieme:& compofte , d conden- 
farle & farle dureialche , quelli fforfi cognofcendol’imposfibilta)fi di- 
fperorno, & cio forfi,perche viddero,che far non fi puoteua , fenza il 
Ipatio di longo tempo : perilche ( mifurata la breuitd deirhumana vi- 
ta ^s’abbandonorno , & in cambio di cotal via ( non fenza apparentia 
diragione )entrorno in quella , c’hoggi ( per via di metalli)caminano 
nella produttion delforo & delfargento gli alchimilli:quali,per fonda- 
mento, & loro prima materia ( per far quel fuo benedetto lapis)dico- 
no , che pigliano le follanze d’uno & dellaltro , e le preparano di ma- 
niera,eh’efle oprano poi la virtu feminale in prodarlh&ancola ve- 
getabilitd,in moltiplicarli:& cofi colloro,affaticandofi per far pietre» 
& anco per intenerirle, onero per ritornarlein dietroalli loro primi 
principii ( ficomefanno li fopradetti )col fuoco le incinerorno : eri- 
trouandole arrida terra, le impallorono conlacqua , per murarle: & 
prouando anco fimilmente di fare alia pura terra , ritrouorno che 
( non lenza gran loro marauiglia) infeambio de incinerarfi,fiindu- 
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riua,e facem effetto contrario alie pietre , e diueniua cola che haueua 
gran fomiglianza con lcpietre:lequal cole 1’una e 1’altrain tal effer tro- 
tiandofijpreleno prima laca!cina,e con le pietre (chaueuano )muran- 
dola , videro chel fole , o l’aere(quando gli haueano fatto eshalare l’hu 
midita dellacqua, effera in e(Ta,in po!uere,e nel primo elfere la ri torna 
ua, fi che erano forzateroinareiperche per loro fole liare non poteua 
no) li penforono prouedergli d’una humiditi vifcofa, e frigida, che 
per natural proprieta fi diffendeffe dalla ficcita, e la natura trouandola 
frefca intrinfecamente,e dilpofta apetrificar gli effetti fuoi, con li fpa- 
tii conuenienti dei tetnpo operar poteffe,ecofi vi accompagnorono 
co n effi,con certa proportione, alcune fpecie d’arene,o fluuiali, o di ca^ 
uaiquali ( come fi vede ) hanno proprieta , per 1’elperienza loro da ftri- 
gner,e non difeccare,e coli fanno tenacitaalle cofe murate: di modo, 
che, continuando rmdurire.fperar fi puo , che la s’habbia ( in durezza 
co! tempo^affomigliarealle pietreiecofi vfornotal compofitioneper 
glutino, che tenelfe vniti inliemeli fragmenti , e parte delle cofe necet 
larie alPedificiof e viali anco il medelimo il di doggi , murando ) l’al- 
tro effetto ch’egli dimollra e, la terra ( olere alfacilitar 1’opereperlc 
forme.cne fegh danno,) clo videro effer vti!isfimo,per louenir a quel- 
li luochif oue commodita di pietre hauere non li poteffero )c coli fece 
ro li matoni(co(averamenteedell’unaedeiraltraaffaipiu diuina, che 
humana, conliderando gli effetti)e che a neffun’altra li poreuano volta- 
re,che commodamente ffhauefiero copia, e che (i conuertiffero in co- 
fa che fimigliaffe a quelle che deliderauan d’hauere> maslime , la durez- 
za, per la perpctuitdf perche certo ne pigliano molta , effendo li mato* 
ni ben cotti, e fatti di buona terra-.e le calcinelimilmente fatte d’albaza 
no,o d’altrapietradilpoffa,e alline ben incorporata con pozzolana,o 
altre arene.e murata in luochi frelchi)laqual pietra e di force, che ( an- 
co che la s’incincri(ca)nonperde vna certa humidita fottile , rdiften- 
te per natura al fuoco eaccompagnata con lafua compagnia,e bene 
fpenta e otturata neH’acqua,fi ringagliardilce. hora, per conclude- 
re, qual di quefte cofe far volete,vi bifogna fare li lor adattamenti , per 
ciafcuna.facendo prima far vna fornace talmente dilpofta, che qual di 
quefte cole habbia i! corpo picnodl fuoco tanto le ltringa , che vigoro- 
famente v’introduca il fuo potere,e vinea la lor natura , facendole caff 
de,e lecche,di frigide & humidc:eprimamente,per far quella deila cal- 
cina,(i fa vna folii: tonda in vna grotta.cauando aH’ingiu,di forma qua- 
fi ouale,qual ludi tanta cap aci ta,ch’el vacuo concengala quantita che 
ne voleteff llche mifurando , fi troua con la rcgola , pero che fi mifura- 
no le botti>e 1’a'tre cofe ouate,facendone braccia quadre^)perche geo- 
metricamente e veJuto,cheogn’unode lopradetei braccia ne contie- 
ne ftaia * c communcmentela loro grandezza coftumafidi far* 
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le alte braccia fei:e nel corpo » larghe braccia tre, o in cerca. hor que- 
fta fi empie colma di qnelle pietre , che hauete , o che hauer volete : ma 
inanzi chc la fi empia , fi adatta fbtto di dette pietre , o d’altre , che per 
gro(fezza,o per natura fiano piu refiftenti al fuoco : eadattafi vna vol- 
ta commeffa, e fi fa forte, non (olo, perche la refifta alpefo , cheTha da 
a regger perallhora, ma anco , perchella non calcini troppo prefto, 
oueramente , la non fia di forte , che per le eshalatione dell’humiditd e 
frigidita,che hanno,effendo ftretta dal caldo.fi conuerta in vento, e cec 
cando vfcir fuori,la fcoppia,e facci creppar lapietra.nellaqual fi troua, 
e cofi(sfondando) cuopra con laroina deltutto quello che vi e den- 
tro:e per non poter continuar il fuoco, fia di necesfita alii maeftri ab- 
bandonar 1'opera, e perder ogni loro fatica e fpe(a:perd che, (e tal cola 
none benisfimo incincrara, e cotta (ilche far nonfipuo,fenza dare a 
tal pietre longo e potente fuoco)non e buona:e peio,prefuppofto che 
tal volta fatta regga alia violenta, bifogna continuar il fuoco per li ab- 
boccatoi,conbuone legna,efecche(fel fi puo,fette,o otto giorni,feco 
dola quantitd delle pietre, e fecondo leftagioni ,& anco fecondo la 
quantitae qualita dellelegna^pero che tal pietra necefiariamente vuol 
effer benisfimo infuocata.-e cofiandar continuando per infino chele 
pietre fono allaere fopra benisfimo d'un chiaro roflo infuocate, e che 
talluoco non habbiaalcuna fumofita, ne manco nigredine: pero che 
quadola dimoftrari tali euideti fegni,allhora lafarabuonisfima cal- 
cina.Per ilche hauete da fapere , che di tutte le pietre ( aneor che qual- 
che vna per fua natura prima fonda) fene fa volendo, calcina : ma le 
migliori (bno quelle,che facilmentefi cuociono:ecotte,conl’acqua 
tutte fi disfanno.-perche piu prefto quefte fi ferrano,Se fanno prefa. Ma 
in quefte noftre parti,di tre forti di pietre fi ftimano,per far tal effetto, 
effer habilida prima di tutte, ralbazanodaltraftl teuertino: la terza e, Ia 
pietra colombina bianca comemarmo :&ancoil marmo,& ogifal- 
tra pietra ferueuna e migliore quanto e piu di natura viua,e ben petri- 
ficata,e che non fonda, ma habbi dei terreftre mortigno.E certamente 
non hebbero manco confiderationequelli chefnrono inuentori di far 
li mato ni, che faceffero quelli che fecero la prima calcinatattefo che,fel 
fi confidera bene il grande effetto, e tnasfime , vedendo indurire la ter- 
ra perii fuoco,per lamiftione dellacqua fatta tenera,e far il contrario 
di quello che l’ha fatto nella pietra, laqual ( edendo dura, fi e fatta minu 
ta e poluerofa cenerere la terra , qual prima fenzacqua era poluerofii, 
meffa nel fuoco.ilqual fuole ogni cofa dura far poluere , o mollificare, 
diuentadura.efasficofa.quafialla pietra fimile:)per ilche dicoui,que- 
fto da altro non deriuare,fe non cialla perfetta nnftione.chcartificiofa- 
mente fi fa dacqua edi terra ( effendopero tal terra di natura fotti- 
le,e vifcofaj come e quella,che (i chiama arzilla,ouero creta, che ('co- 
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me fi vede(mefta al fuoco, e le parci acquee euaporate,e le humide fotti- 
li,& quafi aeree, con quelle della terra in miftione fida concathenate: 
tal che,fel’ordine della potenzadel fuoco non trapada,cherifoluali lo 
ro legami,e li incinerifcacome la pietra , faranno li voftri matoni (em- 
pre piu duri (anchor che le humiditd fi vnifiero infieme , di fnodo che 
diuentadero fufibili:) E pero quello che gioua la calcina (inquanto al- 
1’arte edificatoria )in quefto nuoce:fi che bifogna c’habbiate auerteuza 
in tal operare, che voi non trapasfiate li termini dei fuoco. 




La praticadifarquefli, e tanto nota, che mi pare vergogna a eften- 
dermici:che vedendoli folo effettualmente fatti,fi comprehende il mo 
do:e fon certo , che fapete, che di tal terra fi favna mada ( auertendo 
pero clfella non habbia fadetti, o nichietti , o alme manco che fi puo ) 
e fetnpre calcando le forme dei matone , fatte a modo d’una cadetta di 
legname,ouero quelle de docci delle pianelle mezzane , o quadrucci,o 
di che altra forte far vi occore,e premendo, fi formano ( mettendo fo- 
pra al banco,oue fi (pianano , arena afciutta , perche la terra ch’e mol- 
le,nonfiattacchi,Je coli fatti,poftipoi nelle aree al fole,fi feccano: e da 
poi che fono ben fecchi, fi inectono in vna fornace fimile a quella , che 
facefti per la calcina:pur e differente in quefto, che oue quella e tonda, 
(fi come vederfipuo nella figura > quefta fi fa di forma quadra, rifpet- 
to airinfornare > ma piu alta che larga ( ben che lapotete far grande 
a voftro modo ^nellaqualefegli fanno dueboche, perii fuoco, & a cia- 
fcunadi loro (e gli faanco il fuo archetto : madentro poi (e gli fabrica 
lafua volta di matoni crudi, accio ch’ella regga al pefo dellifoprapofti 
matoni, e fia habile ad afpettar ilfuocoteacconciper ordine incotale 
modo , dadegli il fuoco continuatamente per fette ouero otto giorni, 
(fecondo la quantitadelli lauori che haurete infornato , ouero infino d 
tanto che (ari per tutto ben infuocato,e fatto di colore chiaro,e bian- 
co ^perche allhora cedarete dal fuoco (non toccandoli,per piurifpetti, 
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per infino che non fon rafreddati prima, perche non fi potriano altra- 
mente maneggiare , pero che fi fpezzarebbono , mentre che cofi non fi 
lafciasfino raffreddare a poco a poco lentamente da fe medefimi. 
UBII' ordine delle calcine,edelgeflo,ilqual medefimametefi 
fa di pietre,ma non fono della natura di quelle , con che fi fanno le cal- 
cine. II geffoadunquefifa diina pietra biatica,mortigna:& alcuna 
volta, alquanto bigiuccia: allaquale balla chelfuoco ( fenz’altramente 
infuocarla nella fornace ) fcaldi , acciocheeuaporino certe folforeita, 
che contengono, & alquanta di humidita , per dargli occafione di po- 
terle impaflaretperd che fenza tal ficcita , il geflo poi non fi ftringereb- 
be,ne potrebbe farfi duro , fi come fi fa:quefte cuocionofi in vn forna- 
ciotto,con poco fuoco , e peftanfi in poluere , e dapoi fi ftacciano : ma 
non piu pero, che quella fola quantitd , che adoperar volete, o per for-' 
mare,o per murare,ouero per incroftar qualche cofa, che allhora s’im-« 
pafta:perche indurato che egli fia,a neffuna delle fopradette cofe e buo 
nome anco manco a neffuna altra , che io fappia » faluo alii dipintori, 
quali lo abbrufciano, macinandolo fottilmente , e 1’accompagnano da 
poi conia loro colla,ediquefto ingeffano li lauori,fbpra delliquali vo- 
gliono poi dipingere : e cofi hora per quefto capitolo comprehender 
potete li modi dei far le calcine.li matoni,& anco il geffo: dellequal co- 
fe,fancorchefi ricercaffeil doueruene dire piu, che no vihodet- 
to,per auertirui di molte cofe, che, operando , in praticada 
voi medefimi le comprenderete ) come il far e- 
lettione di terre, o di pietre , o di forme, 
o di fornacbouero di ftagioni , o 
di tempi , & di fimili cofe, 
che voledoueledir 
tutte,faria cofa 
molto lon- 
ga- 
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PROEMIO, OVE SI TRATTA DELL’ORDINl D A 
FAR FVOCHI ARTEFICIATI. 

Er hauerui dimoftrato lapratica di far rartigliarie,e 
fuoi carrhefuoi fornimenti,emodidi condurle,eftato 
come accennarui 1’ombra d’nna cola inutile, non dimo- 
ftrandouili modi,ordini,e nutrimenti,e l’ufo loro:per il 
chef oltrea quelche v’hd detco ) dirvi voglio dei far dei 
falnitro,e dell’affinarlo:che cofa fi a:e come lenza lui l’ar- 
tigliarie,e molti artificiati e violenti fuochi in vano ritrouati lareb- 
bono.Eperovogliouidireil mododicomporre lapoluereper learti- 
gliarie groffe,e minute:e come fi cargano,e tirano . Oltra cio , come fi 
faccianole mine, trombe,pignati,foffioni, palle, razzi,conocchie,pafia- 
toi,e fimil artificii da tirarlhper brufciar naui, munitioni, ponti, riparire 
per tirar alie battarie.E voglioui infegnar a fabricare certe palle di bro 
zodatirar,che portano fuocorquali arriuatejlpezzanofiin molte parti: 
che( oltre alfefier Ipauetofe allaviftajfono molto noceuoli alii eferciti, 
qdo s’azzuffano.Voglioui anco moftrardifareli fochi a termine,dura- 
hili.e a Ipignerli difficili : ilche ogni capitano e foldato ( per efier cole 
belle, & vtili)defiderar dourebbe faperle,per feruirfene a bifogni : e voi 
(Ce non per altro ,almenoper inlegnarlid quellichefi dilettan fefieg- 
giar con esfi ^d’hauerne notkia vi debbe efier caro. 

DELLA NATVRA DEL SALN1TRO, E DEL MODO CON 
CHE A FARLO SI PROCEDE. CAP. I. 





L S alnitro ( come alii luochidelli (ali vi disli) e vna mi 
ftione di piu foftanze,eftratto con fuoco e aequa di ter 
r j re arride e letaminofe,o di quel fiore,che fputan le mu- 
raglie nuoue, in luochi opachiodi quella terra che fi 
ritroua finofla dentro alie tombe ,o dishabitate Ij^elon 
=-' cbe,oue la pioggia entrar non pofiamellequal terre C fe- 
condo’l parer mio ) vi fi genera dliumiditd aerea beuuta e prefa 
dallaterreftre ficcita: lacui natura Cper lifiioi effetti ) confiderando, 
non mi fo rifoluer a dire, che cola propriamente fia. Li dotti e fapien- 
tisfimi Phifici (oltre alie medicinali Iperienze ) perii gufio ( trouato 
lo lalfo,e co molta lottile acuita,e cofiderato il molto fuo mordicare) 
fi riloluon adire, chelfia di caldae leccanatura:daH’altra parte veden- 
dolo efier cola generata d’aere , e tocco dal fuoco farfi infiammabile,& 
vaporolb,& eleuarfi con Ipauentofa impetuofira (come cornpolfo fi ve- 
denellapolueredelle militarartigliarie manifeftametedimoftrare)pa- 
re che fia di natura d’aere caldo e humido:& apprefio,vedendol con lu- 
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eida e trafparente bianchezza,e chei ogni fuoco e fenfibile,come cofa 
allacquea natura conforme , par che dir fi posfi , chel fia di acquea 
natura, trouadolo graue:al che s’iggionge lafperienzadel tatto.e della 
molta infrigidagione che mette nellacquad tepi eftiui , arinfrefcare 
vino,e che con piccol percofla fi tritura e rotnpe , potrebbefi dubbitar 
chel fode di natura terreftre: e tato piu, che brufciandol conaltretan 
to folfocouercefiinpietradura,e bianca.-talche,per concluder,d’ogni 
quuliti d’ elemento pare che tenga predominio .Hor quelto da antichi . 
Scrittori fu chiamato nitro:e Plinio nelle naturali hiftorie nel ? t .libro 
dice.quefto efler non molto differente dal fale : la cui natura par anco 
che a Medici non fia (lata nafcoftaie trouafene in molti luochi.ma il mi 
gliore trouafi in MacedoniatPur li moderni , masfime quelli delle par- 
ti noll:re,dicono che Plinio, egli altri Scittori lo credono minera:e forfi 
fallanorperche ven’e d’artificia!e,c’hala medefima virtu.e forfi aflai piu 
potente di natura :& allhftesfi medicinali effetti,meglior chel naturale 

10 trouano. Hor queflo ('come v’ho detto )fi eltrahe delle dette terre le- 
taminofe , pur che laterrefte ficcitadalle pioggie non fia flata eftinta: 
ma il piu ottimo di tutti fi fa di letami d’animali,couerfo in terra, nelle 
ltalle,o nelle latrine,longo tempono viate: e (opratutto,diquelloche 
depede da porci , fene caua piu, e migliore : Qual effer fi voglia di tali 
letami, bifogna che ben dal tempo fia in terra rifciolto,e rifeccato dalla 
humidita : anzi bifogna chefla terra fia quafi poluerofa.A 1 volerne ha- 
uere il faggio,feebuono,fi puo coi gufto della lingua affaggiar s’emor 
dace.e quantoie trouandola potente fi, che ui diiponiate di volerla la- 
uorare ('hauendone quantita)edi necesfita far apparecchio di calda- 
ie,forni,tinelli, o caflere cofidi legne,calcina,cenere di foda,o cerro, O 
quercu : ma primamente d’una capanna grande , o altra ftanza mura- 
ta , vicina alfacqua (perche glene bifogna aflai , fi come anco di terra: 
e commoda alluoco,e cofiogn’altracofaneceflaria.)Ma prima fanfi 

11 fornelli per le caldaie,e vi s’adattano (opra,fi come vfano di far li ten 
torhordinafi dapoi vnarmatura , o due longhe quanto tutta la flantia, 
e larga fi, che commodamence fopra a cauallo ftur vi poflan botte sfoti 
date , cafle quadrate,tini,o tinelli infino alia fomma di. 5 0.0 < 5 o.o. 1 00. 
( fecondolecaldaie ,ela capacitidel luoco ^)efraogni duadiesfi vafi 
fi mette vn tinozzo per recipiente delfacqua, che larida (colare , o vi 
fi adatta vn canale di legno , che pasfi a canto i canto a gli orli,fotto li 
fondi de tinagzi , quali hauete mesfi i cauallo, fi che riferifca con la te- 
fta,che fcoli tutto quel che riceue in vn tino grande , o in due , capaci a 
contener tutte le aeque pregne di loftanze di lalnitro , che da tinazzi 
vfciranno:& alie botte sfondate, tino zzi,o cafle che fiano.nelfondo de 
quali fia fatto vn buco da vna banda, con vn triuello , che fia grande, 
di largheqzu quanto vn groffo , o poco piu * ouer tre^ 0 quattro pieolii 
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e fopra di eflb fi mette vn poco di tela rada, ouer ponte di /cope, o pa- 
glia,acio che tenga la terra in quel luoco fo(pefa,e faccia colatoio all’ac 
qua , che s’ha da metter appreflo di tal terra , che lauorar volete,aflag- 
giata coi gufto,o in altro modo, tal che fiate certi, che contengafalni- 
tro :hauete poi i far in mezzo la ftanza, oue s’hi a lauorar vn gran mo 
te:preflo alqual n'hauete poi a far vn’altro , perla meta menore, che fia 
due parti di calcina vina, e tredi ceneredi cerro, odi quercia,o daltre 
ceneri , che rendano al gufto /apor acuto e fortere mefcolarete poi lun 
monte co 1’altro benisfimo,& impierete le tine,c’hauetemefie acaual- 
lo,dital compofitione, fin appreffo la bocca vn palmo,ouero(non vo- 
lendo mefcolar infieme le ceneri conia calcina )metterete prima vn 
palmo di terra nel fondo delle tine, e dapoi vn fuolo d’un o dua dita di 
ceneri foprate fopra quel poi , v’naltro palmo di terra, & vnaltro fiiolo 
di ceneri e calcina fimile: e cofi mettendo vn fuolo d’una cofaevndel- 
l’altra empierete tutte le botti,e tine,& altri vafi c’hauete adattati , per 
fin (come di fopra v’ho detto )& vn pal mo , o mezzo braccio, alia boc- 
ca:e quel refto poi di vacuo, chauete lafciato,con vn doccio 1’empiere- 
tedacquar laqual, per tutte le terre penetrando, a poco a poco la la- 
foiarete fcolar nelli recipienti,o docci,o doue volete,fi che la conduchi 
no in vno o piu tinazzi, o doue vi pare:e cofi guardarete di ricorre ben 
tutta l’acqua,che metefti fopra le terre , paffandola per li buchi de fon 
di, pero che foco portard tutta la foftanzae virtii dei falnitro, ch’erain 
ditta terra:dellaqual,ponendouene alquanto fu la lingua, la guftarete:c 
trouandola mordace e falfisfima, allhora fara buona,& harrete ben fat- 
to:(e non, dinuouola riporrete fopra alie medefime terre, o fopra a al- 
tre nuoue: & ritrouando la prima terra carica di foftantia tanto che ba- 
fti, gli riporrete di nuouo fopra delfacqua , per meglio lauar le rimafte 
terre ( ma pero che in vn’altro vafo quefta foconda fi raccoglia )e dopo 
quefta , fi puo anco far la terza (accio che perfettamente s’habbia l’ul- 
timo d’ogni loro fuftanza: ) ma quefta foconda , ne manco la terza deb- 
bonfi mefcolar con laprima ('fegia per forte la non veniffe dei medefi- 
mofapore : ilche non credo rmaponganfi da per fe, in altri vafi ,pero 
che fon buone da porre fopra la muta delle fuccedenti terre)ecofifo- 
guirete , raccogliendo vna buona quantita di tali atque(auertendo pe- 
ro che fiano ben cariche di nitrofe foftanza : jlaqual fo non vi pareflc 
di quella perfettion,che vorrefti,di nuouo la riporrete fopra 1’iftefTe ter 
re,o fopraaltre nuoue,perfino chela vi fatisfaccia,e che la cognofciate 
pregnadi gran foftazadi falnitro . O l t r e acio,fi fa vn fornello, 
con vna o due caldaie di rame murateui fopra , qual fiano grandi, fi co- 
mo quelle chufano li tentori , e quefte tali fi empiono poi della fopra- 
detta aequa nitrofa : laqual (fi come gia vi ho detto)fia piu carica di 
foftanza che puo (talchen’habbi cerca li dua terzi ) e facciafi cofi pia 
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piano bcfllir tanto, che la ritorni vn terzo , o in cerca:& dapoi fi caua, 
& mettefi a ripofare in vn tinozzo grade,coperto > ilquai fia ben fer- 
rato co cerchi di ferro, & faldo & ftretto nelle comifiure , accio che no 
verfice colbquado tal aequa e pofata , & ben chiara , e dalla terreftre & 
grofla tnateria»ch’in fe c6teniua,diligentemente purgata , fi caua, i di 
nuouo fopra la iftefla caldaia,o altra,a far bollir fi ritorna:& perche,o 
gni volta che bolle(fe no fi auertiflejfi inette in lpiuma,& alie voitc,ta 
to fi gofia.clic fpefle volte trabbocado vcrfa,?c portafene afiai dei buo 
noralche volendo remediare, fi fa vn capitello forte di tre quarti di fo- 
da, o di ccnere di cerro,o di quercia,ouero di cenere di fanfe doliue, 
che fono cola perfecta, & coi quarto di calcina,& dipiu,per ogni libre 
cento di aequa, vi fia difciolto quattro libre di alurne di rocca : & bol- 
lendo la caldaia,fi piglia dei ditto capicello co vn boccale , & vaflene- 
gli daedo vno,o due.pcr volta,& masfime.quado vederete che 1’acqua 
dal falnitro fi eleua in fpiuma,laqual,fra poco di tempo calar vedrere, 
& farfi chiara, & bella, & di azzurrigno colore:& la farete tanto bollire 
che !e parti acquee fottili eshalino, & quelle dei falnitro s’ingrosfino: 
tal che cauata,& mefla in calfe o tinelli,rifreddata,fi congelmlche fi fa 
meglio, quando 1’acqua e codotta minor quantita,cauaudola, & met- 
tendolain vna ca!daiamenore,ch’m eflae dilpofta alia congelatione: 
laqual aequa aflaggiata,8t vedutala ridotta fi,chela congeli, la cauare 
te,& porrete in v afi di legno, onero di terra , che fiano roz zi per den- 
tro,con alcuui legnetti.a cogelare,& cofi lalafciarete raffreddar,& ri- 
polar bene tre o quattro giorni, per decatatione,cioe, per declinatio 
dei vafo.ouero per cannefia mefla in fondoie tutta l’acqua,che non la 
ri cogelata,cauata,la faluarete,per ricuocerla:& il falnitro , che coge- 
lato in quantita trouarete,fara fecodo la virtu ch’era nellacqua , o nel 
la terrauna la clarita & bellezza verrd dalla virtu della maeftra dei capi 
tello,che fi gli va daedo nel bollire,ilqual ha forza di purgarlo, & farlo 
venir comeraffinato nella prima cottaihorleuato quefto con vn fcar- 
pello dalle Ipode dei vafo,oue e cogelato,& nelle Ilie medefime aeque 
lauatodo porrete a fcolar lopra le tauole, & ad alciugar benisfimo dal 
l’acqua:& paredoui clfegli habbia dibifogno,o pur voledolo hauer ol- 
tre al commune vfoCper qualche voftro effetto)piupurificato, & lenza 
terreftreita grofla, & fenza graflezza al tutto, & lenza fale ( che per far 
poluerfinisfima,& aequa forte da pattirecofi eflere vuole, in Ibmma, 
per qual fi voglia caula , che cofi venga vi eshorto far vogliate,pur faf- 
fi in vn delli dua modi , che qui fiifiequentemente v’infegnaro : )il pri- 
mo de quali, che piu mi piace,e,con acqua:& il fecodo e, che co fuoco, 
& co aequa s’aflina in cotal modo, pigliado della fopradetta maeltra, 
fatta di calcina,cenere,& alume diflolutoie dapoi p ogni barile di ae- 
qua chauete meflo nella caldaia,per disfur il falnitro , vi mettrete dea- 
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tro quattro o (ei boccali di cal capitello, oucr aequa forfc:& in tal qti 
ta dacqua co fi preparata mettreti rato (alnitro quanto vi parra 'balla- 
te a beniiqueftarlo : & fattolo co! bollir ben rifolucre , & villo che coi 
boglio hauri algate le fpiume,allh;ora lo cauarete delia caldaia,& por- 
rettlo in vn tino, nelqual habbiate prima polio in fondo quattro dita 
di labbiondi fiume ben lanato, e lo cuoprircte con vn pannacciore per 
vn buchctto , c’haurete fatto nel fondo, a poco i poco in vn’altro ti ■ 
nelloCpoltogli fotto per recipiente) 'colar lo lafciarete:St coli queftac 
qua che ne vfcira,mettrete poi nella mede(ima,o altra caldaia a ribol- 
lir di nuouo,& a far maggior parte di queil’acqua>che vi mettefti,eua- 
porare:e finalmente lo farete bollir tanto, infin che vediate chel (ia da 
riflringere,dandogli qnalche voltaf nell’opcrare ) vn poco dclla fopra 
detta aequa forte, & masfime,quado gofiafle & leuasfi le fpinme : & tal 
materia coli difpofta, cauarete delia caldaia, & la pon ere in cade, o al- 
tri va fi di legname.a congelarcdaqualf eflendo gran quantita ) in tre 6 
quattro giorni trouarete congelato qtielio che fara da congelare : dei 
qualfarctefcauanclo^come di fopra delfaltro facefti : & quellacqua, 
ch*iiii fi cogela,di nuouo fimetteariboilire:& coli andretefacendo di 
volta in volta per fin che fi riftringa & cogeli tutto:& in tal modo hau 
rete il (alnitro bianchisfimo & bello, & alfai miglior che delia prima 
cotta.RAFFiNASianco il (alnitro in vnaltro modo, cioe, coi fuoeo(ma 
poca quantita,volendolofarbene:)& per ben che fia modo prello, po 
co fi coftuma perdam ferue a cauare il graffo dei (alnitro, perche man- 
da in fondo alfai terreftreita ( pur a me piu piate la predetta via , dei 
purgarlo con l’acqua,che qucfta,che coi fuoco : ^)per fardunque que- 
fto,pigliafi vna celata 6 altro vafo.di ferro o di rame, & empiefidi lal- 
nitro,& fasfiui fopra vn coperto di ferro 6 di rame,o almen come vno 
di quefti da pignati , fatto a pofta,di terra , grolfo a baftanza , attato 
da poter leuar& porre i voftrapofta:& ral vafo fia ben coperto, &ac- 
concio:& mettefi poi in me^go i vn buo fuoco di carboni, & tofi fon 
derasfi il falnitroui che fi fcuopre poi dal pratico artifta, quando egli fi 
crede chel fia fufo,guardandolo:& fenon e ben fu(o,lo ricuopre &la- 
fcialo ben fondere:e(l'endo poi ben fufo,pigliarete poluere di folfo fot 
tilmente macinata,&andretela ponendo di fopra:e fe da fe no vi fiap- 
piccalfe il luoco,ve 1’appiccate voi : & appicato , lo lalciarete brufeiar 
infino a tanto chel folfo totalmente fi confumi : pero che altro non fi 
brufeia che le fole fuperficie,& certe groflegge ontuofe dei falnitrode 
qualif quando fiano brufciate)lolafciarano chiaro & netto :&al!hora 
loleuaietedal fuoco, lafciandolo freddare , che nel vafb lo trouarete 
ruttoin vnpeggo biancodapoi che fara raffreddato,allafimilitudine 
dim marmo:e tutte le terreftreita rimafte nel fondoie fata (alnitro per 
far poluere,ma non ad altro, alfai laudabile:e fopra tal opera dei falni- 
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DEL COM PORRE LA> POL VERE rji 
tro tanto afibttigliato lungegno delli huomini,chefi troua modo di 
farne prodar alie terre, &. alii luochi,che nonhaueuano prima, diflol 
uendo il falnitro con aequa, & con quellacqua bagnandone le terre,& 
lafciatole coli ftar certo (patio di tepo',vi fi genera il falnitro, cioe che 
que! che vi fu me fio di gran longa moltiplica anco:& e co(a certa, che 
alfar falnitro.le terre gia oprate,mefle amontinate inluoco coperto, 
fi.chele pioggie non le lauino.frail fpatio di cinqueofei annifipof- 
fon di nuoiio rilauorare,& fi ritrouara hauer rigenerato falnitro, & re 
derneaflai piu,che non fecero la prima vo!ta:&tutto quefto chev’ho 
detto in quefto capitolo,e quato dir vi fo dei falnitro. 

PELLA PO LVERE CHE SI ADOPRA ALLE AR- 
T1GLIARIE, E LI MODI DA COMPORLA, 

E FARE. C APITOLO II. 




R andissima & incomparabil confideratione e,fe 
dalli Demonii,opuracafo,furinuetiondi colui, ilqual 
trouo di comporre la poluere, chefiadopraallearti- 
gliarie:perche a tal inuetione tutti gli huomini di ogni 
eta.dalla creation delmondo infino a quelgiorno,che 
dal proprio inuentor fu mefla in luce, di gran longa ha 
coi fuo intelletto gli altri nociui ftromenti foprauanza 
to:laoue tanti dottisfimi ,angi diuini intelletti, d’ogni laper& po- 
rere,habili foufi ritrouati,chef per ben c’habbino con lorvigilie, non 
folo rifiifcitato &trouato nuoue (ciende, & arti, hanno ancora hauu- 
to notitia di tutre le cole naturali, che lon ftate,&fonoal mondo 
comprehenfibilijdefcendendo al centro della tetra,& fagliendo infino 
alia forma dei cielo,a gli Angeli:& infino a Dio con loro ingegni fono 
trapaflati:& n’hano hauuto quella vera & certa cognitione, come fe p 
tutto corporalmete ftati fofiero: fra qudi,cerchifi pur,no fi troua che 
tanta gradeg^adeffetto como quefta dimoftri:ne anco pur di gran 15 
ga ch’a quefta certamente fian accoftati: attelo che co 1’operatione di 
efla fi rapprefentano li piu formidabili effetti dcl cielo:con liquali,ben 
lpeflb(con eccesfiuo danno & offefa de gli huomini)fi prouano,coine 
le in quelli folfero repentini folgori , o fpauentofi terremoti : perche 
( come fi vede )co le loro for^e percuotenfi li edificii,che d’artificiole 
itrurture fatti fono, per refifter i ogni violenta: & con quefto me^o 
finalmente fen^a repugnata fottopongono: & anco li monti al volere 
de gli huomini, con tal meggo non folo s’approno , ma voltano le lor 
radici fottofopra:tal che neffuna cofa terrena e,che dal potente vigo- 
re di qfta vinta,o grademete offefa non fiarper ilchef come ogni gior- 
ho fi vede)per quefta hor fi piglia caufa di far varie machine di metalli» 



LIBR.0 DECIMO 

& altre cofe dadoperar larin.chiufa , & hor caue (otterr^nee(non per 
altro,che .p poter megloii fiioi nociiii efferti a dcftruttipn degli huo- 
mini,&delle loro cofeadoprare;),tal che.chiben confidera,vedra effer 
piu nocitu alia vita degli huomtni qfta fattadallarte, che li mortiferi 
veneni in tanti animali , & herbe,& in tantaltre cofe dalla natura pro- 
dotte:delli folgori proprii dei cielo e anco a fla i piu nociua quefta:piu 
chel ferro ftefb,& fatto longo,acuto,& tagliente,in tanti tempi.ptut 
te le militie fempre vfato,a offefa della vita:attefo che le cofe deflo no 
fonotutte fenza (peranzadi (campo: madi queftadir fi puo,nefllina» 
( anco chefiaminimaOedimettendo in tal effetto dirue, diro dellam- 
miration grande ,ch’in molti nafeie , che tal compofitione in fipoca 
quatitadi materia vn tal fubito & repetitio effetto faccia,come fa:ma- 
chi con la tramontana della philofophia naturale a camino la fua bar- 
ca mettera,trouara quello,ch’anco molti fpecolatori hannotrouato, 
qual e,ch’in quefti fimplici,co che fi compongono le polueri,fono,co 
me in tutte 1’altre cofe generali, in potetia gli elementi : ma(pcr ql che 
fi vede)fono tutti proporcionati a vna certa fottil ficci'd,atra a intro 
durui facilmete il fuoco:& introdotto,moltiplicaruelo co certa ragio 
ne,cheli Philofophi hanno,con fperientia, ritrouata:& fcriuendo,han 
nola dimoftra,col dirci , chesfi fanno chuna parte di fuoco occupa il 
luoco per dieci daria : & vna d’aria , per dieci d’acqua:St una dacqua, 
perdieci di terra:perilche,effendo lapoluer cofa corporea cterrtflre, 
copoftadi quattro elemental potentie , & eflendo itrodotro il fuoco 
per mezzo dei fblfo nella maggior parte della fua arri<lczza,fa vna ra 
ta & tal moltiplication d’aria & di fuoco, facendo co 1’humidita & ter 
reftreitafottile vn vapor groflb accefo:ilqual,oue’lfi rroua, mille volte 
tanto, e piu, non gli fariano capaci li termini a contenirla,&; ciafcun di 
loro(in fua natura)combattendo,per vincer l’un 1‘alrro , fi rinuigori- 
fcon,e conuerro in furore,& in gran ventofita , rifpetto al caldo & hu 
mido:&cofi, non potendofper lalorogran controuerfia)flar infe- 
rne,*: di necefita che fi sforzino di venir fuori,cioe, Varia alfaria, c chel 
fuoco cerchi d’andar in alto , tirato dalla fua naturaf anco che come 
agente fuperiore,& piu degli altripotentisfimo,primach’efchino dei 
fuo dominio , in fe tutti li conuerte : e di qui nafeie il grand’impeto,p 
ilqual bifogna,o che la cofa nellaqual fi troua.fi fpezzi, o chel refiftete 
piu debil gli ceda:& qfto, eflendo la palla chefimette nelfartigliarie» 
fa gli effetri che noi vediamo:qual,chi per ragio no li intende, gli paio 
no miracoli.ALCVNi altri fono che fe marauigliano,& non intendono 
da che caufa nafca quelfhonbil & gran ftrepito che fa 1’ufcir della pal- 
la dalla bocca delfartigliaria: ilche, s’anco in quefto confiderasfino 
naturalmente lo effetto dei fo Igor celefte & naturale , non pigliareb- 
bono marauiglu alcuna di quefto terreno, fatto da’llarte, che( ftcodo 

il mio 
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il mio mdiciojnipare che tale effetto prqcedd dalle caufe che io vi diro 
l’una delle quali' e 1’aere che e fnorialla bocca dell’artigliaria,cual hd 
il fuo corpo per natura vnito,& refiftunte & nella fua parti? bafla>rifpet- 
to alia vicinita delacqua & della terra ha in fe qualche frigidez za acci- 
dentale & denfita.Da fronte a quefta e il fuoco , che fi genera della pol- 
uere nell’artigliaria,caldisfimo & contrario alaltre qualitdelementali, 
& disfimigliante corpo per la fottilita fuaaquel dell’aere,pcr ilthe vfce 
do impetuofamenteil fuoco moltiplicato nello ftretto dellartigliaria 
inficme con la palla folida , ponderofa,& denfa come efce , & fcontran- 
dofi nelaere, refiftente , con masfima violenzala frange, & nel fare tal 
frattura nafce lo ftrepito,come,quafi per la medefitna caufa, nella regio 
media delfaere fi generatio li tuoni & li fulgori di vapori grosfi accefi, 
& come ancora alche fi congionga la fubbitaalteratione fatta dal frigi- 
do aere fuori delartigliaria nel fuoco, che di quella efcc>cau(a di ftrepi- 
to manifefta,a chi c6fideral’alteratione,che fail caldo coi freddo,met- 
tendo vn ferro, o altra cofa rouente , con fubbita prcftezza nelfacqua 
fredda, Alche agiognere fi puo la percofla che fa 1’acre che nella canna 
della artigliaria quando vfcendo cacciatadallaforza dei fuoco & dalla 
palla fi (contra nel’aere cfteriore, quale, per entrare nel vacuo, che faccia 
per fua natura il fuoco , repugnano l’un contal’altro & fanno ftrepito, 
& cofi pet tali ragioni,per non ve ne fapere comprehendere alcun’a)tra> 
credo chelo ftrepito & (Itono grande, che nel tirare delfartiglirie fi fen 
te,deriui non da altro.Hor quefte tal mie ragioni appreflo di voi,o d’al 
tri edendo potenti , perche habbiate tal notitia, mi piacera haucrle det 
te.Ilche non facendo,fcu(aretela mia poca philofophia ,che piu la non 
fi ftende , & accettarete il defideriomio, che dare ve n’habbi voluto 
quel che po(fo . Hor tal cofe lalfando da parte, fenzadifpute verro al 
camino della pratica dei comporre & fare tal polueri , come v’ho pro- 
meflo fare , dellequali trouo che (e ne fa , & anco efiere neceflario di far- 
ne di molte forti. Madi tuttelebafe loro fbnnotre fimplici foli.cioe 
falnitro , folfo , & carbone , & con quefti chi la va proportionando a vn 
modo & chi a vn’altro . Et anco fecondo li effetti delle machine & ftru- 
menti ,nelliquali adoperare la uolete , e neceflario farla, perche non 
della medefima forte la vuole 1’artigliaria grofla che ia minuta, come 
fa ogni Bombardiere , o chi ladopera. Alii archibufida braccia&alli 
fchoppi non fi ricerca poluere comune , alie lingite , pignati, & palle di 
fuoco non vuol efler fina,mapropriamenteaogni effetto vna delle 
fopradette fpecie, (ecodo gli ftrumenti,che adoperar fe hanno, Attefo, 
che fe quella de 1’artigliaria grofla la adoperafte alii archibufi & fchiop- 
pi appena difcoftarebbono la palla dieci braccia fuori della canna» 
& s’adoperafte quella delli archibufi aTartigliaria grofla fen^a gran 
difcretione, facilmente rotnpere o gtiaftare le potrefte > a gli altri 
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eflretti>come v’ho detto , non v’c dubio che le non fono buone . Et per 
concludere ogni poluere,a volere che la /ia buona,vuol hauere tre par* 
ti.La prima the la fia copoftada fuoi materiali che non habbino terre - 
ftrcitd grolfa.La fecotula che la fia fottilmente peda»& li materiali infie 
me bene incorporati . La terza che la fia dogni humidita benisfimo di* 
fecca,che cofi haucdola,fia di che forte fi voglia.hauerctc fempre li fuoi 
effetti gagliardisfittii & potenti. Edmaedro vero delle differende in tal 
cola e’l falnitro, perche da lui, per quel che fi vede , dipende ogni for^a, 
pero primamente vedrete hauere di quello in quantita, & che fia puro 
& necto & di natura potente, ilche fi cognolce brufciando&dogni fpe 
cie di poluere fi ricerca che’l fia di buona forte . Hor per fare la poluerc 
commune per artigliariagrofia, fi pigli parte tre di falnitro raffinato, 
due di carbone di falcio,& vna di folfo,& ogni cofi macinando s incor 
pora bene infieme,& da ogni humiditd,come v’ho detto , s’afciuga. A 
volere fare di quella delle artigliarie mezzane > fipiglia parti cinquedi 
falnitro raffinato, & vna & mezza di carbone, & vnadi folfo,& macina- 
dola fottilmente s’incorpora,dipois’ingrana &afciuga . A fare quella 
delli archibufi& fchioppi,fi piglia parti dieci difalnitro&, vnadi carbo 
ne di vergelle di nocciolo monde,& parci vna di folfo,& peftado o ina- 
cinando benisfimo /ea/fottiglia& incorpora.dipoi fi grana & afciuga. 
Alcuni fono che , per farla migliore , metteno tredeci parti & mezzo 
di falnitro, due di carbone, & vna & mezza di folfo , & tutto benisfi- 
mo peftando corne 1’altre 1’incorporano . Ma perche in fare talpolue 
ri,per efier cole che facilmente s’incendono,non farebbono fenza peri 
colo, di chi le fa,fe non vi remediaflero coi bagnare,& pero aduertite di 
non le pedare afciuttefiper euitaretalipericoli, come perche anco fi 
peftano meglio,bagnaretela con, aequa comune fino a vn certo grado 
di humidita, che prela in mano fi contenga. Alcuni fono che la bagnano 
con aceto, & alcuni altri per piu fortificarlacon aequa vite canforata. 
Io ho femp vfato,quado lho fatta fare, aequa comune, ne vi fd dire qual 
di tali cofe meglio operi, the ini riporto alie fperienze di quel tal. Ma, 
per dirui il parere mio , dubito che Taceto , o Tacqtia vite poco o nulla 
piu cheTacqua commune in tal cofa operi . Perche euaporando, co- 
me fanno,e di necesfita bifogna che faccino, credo che delle fodanze lo 
ro poco vi redi . al FAREdel carbone fono alcuni , che oltre al fal- 
cio.il fanno di nocciolo, & chi di fermenti di viti, & chi dilauro>& chi 
delli fcorzide frutti dei pino ,& chi di que vimmi chefi fanno lecede» 
&chi di fambuchi giouani , & chi di canne. Et in fomma tutti li carbo 
ni che Ibno fatti di legname dolce con midollo aflai ,& che fiafotti- 
le& giouane, & fenza durezza di nodi, fono buoniatale efercitio , & 
fasfi in diue rfi modi.alla quantita grande fi viene al modo che fi fa il car 
b aneordin ario, quello che n’ha da fare poco,vfadi metterle yergelle. 
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fpezzate in vno pignato grande, oaltro vafodi terra , odi ferro , o di 
rame,&liferrano& coprano&a torno lilutanobene che in neflfmu 
parte refpirino , & da torno & di fopra gli fanno fuoco , & cofi il con- 
tinuatio per fin che credeno che il caldo fia per tutto dentro bene entra 
to , & che il legname,che v’hano mcftb,fia benisfimo infocato & fenza 
fiantme.o bragie,fol per tal rifcaldamento bruciato , & dipoi il laffano 
cofi fredare,trouano di quel legno ilearboe farto, Alcune volte mi /on 
trouato ,pcr fare piuprefto, hauendo bifogno di tal carbone, pigliare 
quella quantita di vergelle fecchc & rttonde , che ho voluto, & rotte in 
perzi & niefle in vn monte ftrette & Ihd dato fuoco, & faltole tutte bc 
ne brufeiare , Dipoi con vnafeopa vi fon ito afpargendo fopra aequa, 
& con la medefima fcopa molle ho fparto il fuoco , & tanto fon anda- 
to in qua & in la rimouendo li carboni accefi & afpertoli d’acqua , che 
gli ho fpenti,& cofi fenga tante difficnlta alii miei bifogni me ne fon fer 
uito.Molto vril cofa,angi forfe e neceflaria,che io vi ragioni delli modi 
fkfacilita dei peftarla,perpoterne fare quatitaconficurezza. Antica- 
mentefi foleua con certi mulinetti&macine,comelefarinc, a braccia 
macinare,ma era via molto pericolofa,o!tre la fadiga . Perche tal com^ 
pofitione con le pietre infieme fregandofi di tal (orte rifcaldaua,che vi 
prodticeuano facilmenteil fuoco , &masfime per effere materie tutte 
difpofie a farlo , come anco aduiene fregando infieme due vergelle di 
lauro fecthe con vna pocadi violenzafubbito v’aparifce. Et per quefto 
alcuni fono che tal poluere le digroftano & fchiacciano con macine fi- 
ntili a quel dei vliuiera ,& alcuni la peftano con ilmedefimoedificio d 
aequa, che de tutti limodi quefto e il migliore& piu ficuro, & che me 
glio & con manco faftidio & fpefa fi pefti. Alcuni che no hanno como- 
dita dell’acque,fanno co vna ruota grade adattata,che coi (lio ftile leua 
piu piftoni dileccio feccograui & forti,checafcandobatteno in diuer 
fimortaridi legno cauati in una traue di quercia, a quali alcuni hanno 
fatri li fondi di brongo Alcuni fono che la fanno a braccia con vno pi 
ftonedi leccio a vna ponta di pertica co vna fune attaccato perdritto 
fopra vn mortaro di brongo, o di legno, facilmente fi pefta . Alcuni al- 
tri fono che la peftano in vn mortaro di pietra con la bocca alquanto 
larga con vno ptftone di legno co vno manico fiirtile a vn martcllo,oue 
ro maglioj&quefti Si deglialtri,chcfipotrebbeno fare, fono circa alii 
adattameti per peftarlafarla fottile &incorporarla infieme. et per 
compoela gia,s’u(aua pefare li materiali ogn’un di per fe & cofi in 
fienie andarli peftando, Dipoi parite a alcuni altri di peftareogni co- 
la dt per fe & ftacciarle,& dipoi infieme comporle. AI fine per il 
modo migliore & piu prefto fi piglia la quantita dcl fal nitro, che 
voi volete mettere in opera , & fi mette in vno caldaro con tanto 
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d‘act]Ua quato penfate che meflo al fttoco a fcaklar bafti X rifbJuerIo,& 
dipoi rifoluto il letiate & podate in terra in luoco ferino ,& vi mettete 
la quantita dei carbone, che comporta, coli in pez zi , per manco fadi- 
dio,Coe l’haucte,& rimenado 1’incorporate co detto falnitro rifbhito. 
Dipoi habbiate il vodro folfo fottilmete pedo & ben dacciato,& rime 
nando con vn balfone il carbone & falnitro ve 1’andate fopra gittan- 
do,come fi fadel cafeo fopraalli macharoni, & con il continuo rime- 
nare , meglio che potete,l’andate incorporando , & dipoi queda com- 
pofitione cofi fatta la metteretealquanto aprofciugare,dellaqualeper 
farla fottile & incorporarla non n’hauete a pedare fe non il carbone, & 
al fine fatta fottile & impalpabile, fe potete, la fciugarcte condiiigen- 
ga,d’ogni humidita,che la teneffe , & dipoi con daccio fitto benisfimo 
la dacciarete , & dipoi reinhumidendola con aequa commuiu, o con 
aceto alquanto con vn criuelctto , onero daccio menandola infieme 
la granarete & di nuouo benisfimo , per poteria alii bifogni vodri ado- 
perareda fciugarete,&: afeiuta la mettete in vafi di legno fecchi per con 
feruarla. Et cofi in luochi alti dc gli edificii , doue poco fi pratichi , per 
molti rifpetti,la locarete,& fe non per altro,perche la dia al afeiutroda 
buotia poluerefi cognofce dalli pratichi con quedo faggio, prima al co 
lore fe 1 e molto nera,e fegno che l’ha carbone aflai,ouero che Te humi- 
da,& quando la drittulate fopra a vn foglioiltegnepiuche non doue 
rebbe,& tirandola coi dito vedere fe la e fottile, & fele pontarellinedel 
folfo in alcuno modo v i/i difeerneno, che ragioneuolmente vedere no 
vifi deue. Ancora fe ne piglia con tre dita vna pizzicata,& fi mette fopra 
a vn foglio bianco,& fi mette apodarelle difeodo vndito,o duefuna 
da 1’altra & fegli da fuoco,che fe e buonada vederete tutta cognogiarfi, 
& con vn vigore predamente accenderfi, & non bruciare purfotroil 
folio, & che d’effa redi refiduo ne groffezza alcua ne di folfo,ne di falni 
tro.llche e(fendo,vi denota edere mal incorporato,o edere trido &co 
terredreita el lalnitro,ouero effere humida . llche al tirare de fartiglia- 
rie non opera bene,oltre a metterle in pericolo . Et fapiate che la pol- 
uere trida e vna fpefa mezza gittata,& e vno errore grande di chi la fa, 
o la fa fare,perche al bifogno maca de gli effetti fuoi,& fa molte vergo 
gne alii Bombaraieri che ladoperano,& pero ci fi deue vfare diligega 
&auemre dl farla come a ponto v’ho infegnato. Molti fonochemet- 
teno in campo vna bugia dicendo, che fanno fare poluere che con efia 
tirando artigliarie non fa drepito , ilche e imposfibile interuenendoui 
il fuoco & 1'aere per le ragione fopradette, che oltre d non potere fare 
quel che dicatio in vn’artigliaria , no il faranno in vno di quelli fchiop- 
pi che vfano li putti tirando, quando fono maturi i fruttide lauri,& ol 
tre a quedo vi fi potrebbe dire de l’altre cofe p lequali percottendo fi co 
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gnofce che tueto procede dei frangere del’aere . Ancora fotio molti 
clie dicano, per no fi tegnere di negro le mani .faperla fa re bianca co il 
midol!o,in luoco di carbone,di gionchi, onero di fmibuco.Altri roda, 
mettendoui liruofoli di campi fecchi,& altriazznrra conii fiori capefi. 
Alcuni ait ri dicano» per farela poluere piu gagliarda& potete effere vti 
le a metrere itiogniiibradi folfo vnoncia di mercurio , fendo prima il 
folfo &in eflo apocod pocomettendolo. Alcuni altri fono che di- 
cano per fare il medefimo dicano per ogni libra di falnitro metterevn 
quarto d’onciadi fale armoniaco. Alcuni altri fono che dicano il car- 
bone fatto di giochi bruciati, o di tela di lino bruciata efier fopra a tut- 
ti gli altri carboni che adoperare a tale effetto fipofl'ano,& qfto e qua- 
to dei fal nitro & della poluere io vi fo dire» 

DELLI MODI CHE SIVSANO A' CARI- 
CARE UARTIGLI ARI E, ET A' F A R R 
CHE GIVSTAMENTE T1RINO. 
CAPITOLO TERZO. 

A v E T b da fapere mefer Bernardino mio che tutte- le 
tofe che fono fatte da 1’arte o produtte dalla natura in 
quefto mondo,peraltro non eflere fatte, che per ilfin lo 
ro . Et salcuna ne fofle che per forte ii mancafle , inuti- 
le & imperfetta farebbe, & quelleche 1'hanno d’hauere, 
& ancora non vi fono peruenute fono infra li termi- 
ni della imperfettione . Tai che, per concludere , hauendo voi con 
. tanta fadiga cauate le miniere & eftratti li metalli ,& dei rame , ol- 
tre d altri lanori,hauendone fatto delle artigliat ie atte al feruitio mili- 
tare,&dipoi incarrare& anco per efle fatto palle &polueri, (e non per 
ueniflero al vfo dei fine,per ilquale furon deflgnate, le fad ighe volire & 
le fpefe come per fefarebbono,& farien proprie di quelle cofe che chia 
mare fi potrebbono inutili & imperfette, & pero e dibifogno di veni- 
re al arro operatiuo dei tirarle.alquale non fi puo perfettamente vmre 
feogifuna di qfle p: rtiche feli ricercamon e proporrionata prima ru- 
na a laltraxon pigliare tanta di quella poluere, che auanti hauete fatta, 
che facilmenteleui con la violenza dei fuo fuoco il pefo della voftra pal 
la,& la condnca done diflegnate,& anco che 1’artigliaria che Tha d rice- 
uere fia tale che fopportare lapofla fenzapericolodi Icfione, & anco- 
ra e dibifogno che tutco lo ftrumento con il pefo & con la grandezza 
di quefto marerial fuoco , che gli hauete nel corpo collocato, habbi mo 
do& ordene,che per illoro piccolo foroinrrodur vifiposfi il fuoco 
apparente & viuo , accioche con la fua forza cacci la palla fopra al fuo- 
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CO materiale intromeffa,8t che coi fuo coipo impetuofamente al luoco 
a ponto fenzadi vario percuota,per ilche,oltre aTordinarioadattame 
to,e di necesfita che 1’arrigliarie fieno dritte di fuori & dentro, & bene 
triuellate St nette,8t dipoi al luocojdoue !e volete metrere,fia acconcio 
fopra a modelli,che fi posfino correre,St che flieno fpianate.di modo 
chenon piu in vna parte che ne 1’altra pendino , St anco ci bifogna due 
altre confideratione con ingegno & pratica d’arte , pero che l una e in 
caricatie,cioe dario il vigor & la potenzaeflrettiuaddltra e il dirizzarle 
doue per correre,chefidice metterle a mira. Per caricarlefi fi vno ilru 
mento come vn doccio,che li bobardieri ei chiama cazza,di lamine di 
ferro, o di rame, logo tre volte q,toe’l diametro della palla, & la fua pie* , 
gaturafacci i ponto la meta della circurtferentiadel diametro dei va- 
cuo della bocca de l’artigliaria,& quefio fi coficcada vna delle tefte fo- 
pra a vno modello tondo fatto cbme vn manfano dabotte, & che hab- 
bi vn vacuo dietro d’un bufo, doue fi mette per manico vna ponta du 
hafte,& dapieia quelto,neiriltra- ponta della medefimahafta,vi fi met- 
te vn’altro modelletto fimile, co la cazza delle lamie detta,piena di pol 
uere fi mette ne l’urtigliaria,3t fi porta con e fi a fiifal fondo,& dipoi, vol 
tando la mano fotto fopra, vi fi vota dentro, 8t coi da piei dei hafte fi bat 
te la poluere, St fi riftregne & manda al fuo luoco, & cofi co quefto mez 
zo 8t modo fi caricano 1’artigliarie ficcando tal cazza nel caratcllo del- 
la poluere & d’efla empiendola molto bene,& fi mette &. fi calca, come 
v’ho di fopra detto , neflartigliaria , ma la prima calcatura fi batte leg- 
giermente , & dinuouo conia medefima cazza fi ripiglia altre-tanta 
poluere,& cofi come hauete fatto la prima volta vi rifatte,& in fomma , 
in due o tre volte, fecondo la finezza & bonta della poluere, o fecondo 
la tenuta della cazza ve nandarete dentro mettendo tanta, quanta ve- 
dete per fperin^a fia altretanta,o al meno li due terzi dei pefo della pal 
la,ouero quel manco che volelte per piu ficurra de Tartigliana , St maa 
co logro di poluere, che cofi ancorali viene a indebilirefeftetto. Ma fe 
1’artigliaria voftra e fufficiente,fatta di buonalega di metallo, di buono 
gitco,8t di conueniente groffezza, St di cannalonga, t3nto che la pol- 
uere che vi fi mette, auanti che la palla vfeita ne fia fuori, fia di fuoco be 
nisfimo incefa,St quefia quanto piu longa la facelieSt piu poluere vi 
mettefte, tanto piu maggior farebbe 1’impetoStpiu potente il luovi- 
gore,perche la forzadcl tirare de 1’artigliaria procede da la poluere 8t 
no da l’artigliaria,come molti maeliri dicano per millantarfi certe loro 
oppinioni di camere, & loro mifure di canne, St dicano bugie piu gran- 
di che montagne.Ma laflateli pur dire, che in quello fcabio a voi ricor- 
do d vedere che la poluere, fecodola forte p qual artigharia la volete, 
fiafatta con gagiiardo St buono falnitro,St chela fia ben pelta St benif 
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(imo afciuttada ogni humiditd, & cofi mefiala poluere nelfartigliaria» 
comc v’hd infegnato , fopra le metterete vno ftroppaglio fatto con al- 
quauro di fie.no , & con il calzatoro,che e a piei Phalle dei carichatoro, 
il calzarete forte , & dipoi metterete la palla fenza forza . Ma aduerti- 
te che la fia di tal forte che giuftamente a ponto riempi il vacuo , & fa- 
cilmente per tutta la canna camini. Ma quefta,perche la ftia accoftata al 
fieno,& prema la polnere , con ogni voltra forza & vigore coi calzato- 
ro la batterete,& cofi hauerete carita la voftraartigliaria,pere(iempio 
cleliequali detto de vna , detto di tutte,& masfime di quelle che fi cari- 
cano per la faocca . Carichafene ancora in vn altro modo , quale li 
pratiail chiamano alcartoccio , facendo di cartaa volta adue otre 
doppi vn cannone , auoltandola fopra a vn legno tondo longo &grof- 
fo , quanto vi pare che fi ricerchi a fartigliaria voltra , o quanto volete, 
& chiufi da piei glienipieuo di quella poluere che poifano contene-. 
re , 8: dipoi fi metteno con la cazza detta ne 1’artigliaria » 8c con il cal- 
zatoro (1 preme tanto che fi fan crepare , & per 1'artigliaria (pandere !a 
poluere , & di poi fi mettefopralo ftropaglio ddfieno, 8t appreifo la 
palla , come fuccfte a 1’aItre.Et cofi fono cariche , che inuero tal modo 
vfandoemodo affai prefto,&per queflofitien fattididetticartocci 
quantitd , Sctofi ancora fi tengono pieni ,horqual di quelli(accaden- 
doui)piu vi piace , qucllo vfate.Io ve n’hd voluto dire tritamente, per- 
chcmi fon penfato che prima di talcofa nonhauefie alcuna notitia. 
Hora hauendole cofi cariche & difpofte da poterle tirare perdirizarle 
& metterle in mira> accioche la palla habbida percotere a ponto nel 
luoco difegnato.Haueteda Iapete che ogni artigliaria,(e l’e giuftame- 
tefatta,dal mortaro in fuori,cofi 1’antiche noftre,comele moderne ti- 
ranoallacofi che volete retta linea . Hora per volere venire aleffetto 
di tal cola saccofta 1’artigliaria alia cannoniera , profuppofto che fiate 
dentro alia muraglia,o riparo,(e non al aperto di gabbioni, o pure (en- 
za,rnettere fi deue in piano.Et aduertite che 1’artigliaria dentro al fuo 
letto (lia inita 8e con corde el dapiei coi da capo.Dipoi coi voftro buo 
indicio hauete daconfiderare la portata dellavoftra arti gliaria, & la di 
flantia della cofi che volete percuotere>.p (ecurarui d’arriuarla , fempre 
ve l’haue:ed’acco(tare per piu che potete.Dipoi coi traguardo del’oc- 
chiojmettendoui da piei fopra al piano della culata> & concordando la 
bocca de lartigiiaria con la cofaaponto che volete percuotere retta 
linea, che fe vi (arete meflo in diltancia conueniente, cioe chelafor-. 
za della poluere fia tal che incefa arriuare non potete , fe la palla non e 
nel vfeireda qnalch.eco.fa impedita, che aponto non battadouedefi- 
gnato hauete, alche far,oltre al buon giudicio naturale . &fpemnciadi' 
longa pratica, fi coituma varii flrumenti da traguardare , & difcernete, 
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lc linee rette,& prima per vedere/elartigliarie fonoin piano, i ponto 
sadopera o grande, o piccolo,rarchipendolo comune, mcttendolo da 
piei fopra al meggod ponto de fartigliariadi traguardi fi fanno varii, & 
fono pareri. Perche ancora che turei tendinod vnfine, fi fanno in varie 
formedi modi che s’ufono fi e di metterh da piei fopra a! me^o apon 
to de rartigliaria,& per vn piccolo foro, che fe lo fa dentroa vn cannal 
letto,fi traguardi con vrfocchio , & s aduerte che Ia linea pasfi fopra il 
me^o della cornice della bocca ,& ferifcha a ponto nel me^o della 
cofa doue volete che Ia palla percuota.il primo coipo fifa per proua,fi 
per cognofcere Iagiuftegzade rartigliaria,come per fperitnentar labo 
tadella poluere.Etanco per certificarui ladiftantia per poterfi d'ognti 
na valere & moderare , occorrendo , & terrificato che il variare venifle 
da non effere dritta lartigliaria , o non effere dentro ben triuelfataSc 
netta,ouero da effere male incarrata , per non vi potere per allhora ri- 
mediare»vfarete la difcrettione>& fel diffetto viene della potuere la fea 
biate,o v aggiognete perfectione, ouero glie ne date tata di piu che fer 
ua,ancora che nonla lodo,per il pericoloche fimette Tartigliariaper 
il piu logro , & per Ia diminutione & impedimento che fi da ai vacuo 
della canna.Ets’aduienche lafiaperladifiantia troppa,pernon vi po- 
tere comodamente accoftare.qui bifogna feruirfidelli linimenti & dei 
iuditio,& prima mettendofi al fegno determinato,& altando con il iu 
dicio la bocca delfartigliaria dvna mifnrachevi fiateeletta fitira,& 
guarda,fe la palla arriua o non,o doue la percotte,& cafo che Ia piegaf 
fe la linea,& che in tutto perdeffe il vigor lenga arrinare, Hauete allho- 
ra a piu aleare la bocca,accio facci la linea la forma d areo maggiore,& 
feruendoui,per potere li medefimi termini reiterare, notarete per nufu 
rali gradi dei voftro traguardo,qnale li bombardieri vfan di dire darii 
di franco , & cofi conqueftaregola & mifura fi deueandare altando, o 
abaffando 1’artigliaria aldritto fempre della cofa,che volete percuote- 
re& non per fianco, perche fa gran variatione nellarte dei bobardieri. 
Quello e piu laudato che tira dritto,iIche viene da pfetto indicio, o da 
perfetto occhio.o d’hauereil pegzodeH’artigliariadal maellro giufta- 
mente fatto & nel fuo Ietto bene locato & acconcio . Et ancora gb bi* 
fbgna hauere la poluere buona & la palla giufta,& lo ftromento ben fut- 
to dei fuo traguardo , ancora per manco faftidio li piu cofiumano di 
mettere fopra al meggo dei orlo della bocca vna poca di cera , & con 
le ponte delle due dita grofle delle mani accoftate fi metteno da pie , & 
vi fanno vn bufetto piccolo,come vna mira,& per effo paffando con Ia 
vifta arriuano alia cera » & dalia cera alia cofa , & cofi algando & abbafi- 
fando accordano laculata conia bocca per rettalineaalla cofa,laquaIe, 
fcorgendola, immediate cofi la fermano con due zeppe di legno mefle 
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fotto , & dipoi empino il foro da introdure ii fuoco di poluere fina 
fottile,& convna haile,qual habbi in ponta vn pczzodi funeacce(a,le 
dare te fuoco,& cofi 1’artigliarie fanno l’effetto,che vorefte, fe lhauete 
faputo difporre clVel faccino, perche il loro e masfimaforza.Non vo- 
gl io mancare ancora , per aduertirui , di non dire che fe 1’artigliaria & 
dritta ogni errore,chc la fani nclla fita operatione, e voftro,& non fiio. 
t' beti vero che fempre 1’artigliarie non fi poflano piantare doue vor- 
refte,neaccofi:arui fenza grandarte, tanto alia cofa, che la fi pofla alia fi- 
cura battere, onero fareandarela palla tanto lontano quanto 1’occhio, 
o il defiderio vorrebbe. Pero, come di fopra v’ho detto,fono alcuni che 
da prima cominciao a dare di fracoa rartigliariavnditto,&poidue,& 
poi tre,& poi quattro,&qualche volta piu, & per mantenere vntirare 
fermo fi fa di legname,ouero d’una lamina di ferro , dottone , o di ra- 
me>< he fia longa vn paln:o , per mezzo dellaqualefiapiu bufetti picco- 
licondiftantieequali,&anco per ii mezzo a ponto fiavna linea fotti- 
le,nellaquale cafca volendo, per da capo vn filo con vn piombo in for- 
ma d’archipendolo,& a qtiefia s’adatta vn pofamentoda poterio met- 
tere che Itia fermo fopra al mezzo delpiano della culata de 1’artigliaria 
per ilqual traguardo cofi fermo fi guardaal primo al (econdo al terzo, 
vn quarto, vn quinto, decimo, & duodecimo bufo,& qito per darie fraco 
voccorreradibifogno.Ancorafifa vn fimil traguardo bucarato, ma co 
manco buchi, che camini fradue fponde in vno orlarettofimile alcurfb 
re, che (i fa al impannatc,& nelle fponde fi (egnano li gradi,& cofi come 
conildetto,con quefto fartigliane per tirarle s’aggiuftano,altri (ono 
che meflole in piano & trouato il mezzo nel fommo della culata , & ql 
dei lorlo fopra alia bocca co vna poca di cera vi metteno fopra vna cer 
bottanadatirarealli vcelli,& perquella traguardanolaco(a.Maquefta 
fol puo feruire a quelli che hanno dibifogno di dare franco.Et per con- 
cludere chi quefta arte vuole bene e(ercitare,vuol efler giouane & 
gagliardo.hauere buono nidicio,buona vifta& patietia,& an- 
cora che lidettiftrumenti aflai aiutino,perchenonfono ne- 
ceflarii,laflaro di dirui.per non piu tediarui in quefto,co- 
me per alcuni (egni pfi el giorno fi poflano adattar l’ar- 
tigliarie,che giultamente tirano,bifognando,nel- 
laofcurita della notte. Ancora vi laflaro el dir- 
ui que modi che vlauao qlli noftri antichi 
j tirare qlle loro grofle & fcocie bobar- 
de,per non piu vfarfi, & di qlli che 
vfano li moderni & le mo- 
derne mi pare hauer- 
uene ditto 
aflai. 
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delle mine et adattamenti sotterra- 
nei, che con il fvoco rvinare fan- 

NO LE FORTEZZE I N E S P V G N A B ILI, PER 
NON ALTRIMENTI POTE11E VISI 
CONDVRRE ARTIGLIARIA. 
CAPITOLO Q^V ARTO. 



Ppresso alii mirabili eftetti de Partigliariemo ci fimo 
firano minori, ne manco neila ccnfideratione horribili ql- 
li,chefa la poluere coi fuoco nellc mine fotterranee, quali 
veramente non folo fono fimili alii ipauentofi terremoti 
naturali, ma forfe fi puo dire che quefti de Parie con mag- 
'gior effetto Pira della terra trapasfino . Pcrchc iequel- 
li,fcotendo alcuna volta, aduiene che minar faccino le cole che 
hannodi fopra, Quefti fempre non iol fcuoteno , ma opera no Sc 
ruinano, effetto certo mirabilisfimo , atto quafi da non il compre- 
hendere , & ie la iperienza non il moftrafte , da non il potere a pena cre- 
dere, chi direbbe mai,che li monti, cola, di tanta durezza , apprendo fa- 
cilmente li ventri loro,a gli huomini cedeffero, come anco , fe con,ch’il 
vedefie , non direbbe che gli huomini haueflero modo a pcfta loro di 
miniftrare gli ipauentofi & noceuoli fulguri, quali fono di torte che an- 
cora che fieno fatti da loro remediare contra quelli, ancora ianno , co- 
me ancora nelh moti , di durisfimi fasfi compofti nelleartincioie ftrut- 
ture,ficure dallamalignitadi quefta poluere chiamar fiposfino,perche 
come fi vede,nefi'una fortezza e che alia confiderationc lneipugnabi! pa 
ia,cheaccoftatouiPartigliaria, nonlo ceda, &.fepure dqualcheluoco 
aduiene che per 1’afperita dei fito condurrc non vi fi posfino,l’ingeuio- 
fa oftinationehd inlegnato a gli huomini a trouare le caue,& doue 
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prima ftare vi fi foleua terra ponendo artificial poiuere conpocofuo- 
co,che vi fi metra , ha quella forza non fol di battere a poco a pocole 
pareti,come fu l’artigliaria,ma in vn momento mandare nelaere le ra- 
dici de fondameti delli edificii al luoco doue erano prima le fue cime. 
Et di quefte in Italia certo ne fu il primo inuentore Fracefcho di Gior 
gio.Giorgi ingegnere & architetto eccellentisfimo Senefe , aneor che 
tal gloria (i defle & dia da chi non lo fa,come io,al Capitano Pietro na- 
uarra, come etecutore di quel tale tffetto, auenendoin quefio, come 
fempre auiene , la fama delle cofe grandi e data alii piu degni , ma l’in- 
uentor vero, come v’hd detto,ne hi il fopradetto Francefco, ilquale co 
grande ftipendio,perle fue virtu,ftauain Napoli in quelli tempi , cheil 
Re di Spagna lo tolte delle mani dei Redi Francia, horaeflendo coitui 
richieito dal predetto Capitano della fua induftria m la imprefa che ii 
fenei pigliare il caiteldel Ouo, propinquo a Napoli, fece tre di que- 
fte mine & con poiuere a vn tratto , quando tempo li parue, offefe fot- 
to la capella della chiefa dei caftello , & con tanto ettetto (eguito il di- 
fegno , che fe giu ruinare in mare vna parte di quel fcoglio , & con ef- 
io la capella , & gran parte di quelli Francefi, che per diffenderlo Cen- 
tro vi ftatuno. Tal che con poca repugna li Spagnoli (aliti fopra 
alie (cale,ehe lo fe la ruina , ventrorno dentro.Et dipoi anco quefto ta 
le eifetto s’e vfatoin piuluochi,ma in nefluno, che io fjppi , con tanta 
ruina, forte rilpetto alia qualitadel (aflo,o forfeal miglioradattameiv 
to che vi fi fe.che ne gli altri luochi forfe non e itato ancora fatto.Ho- 
ra per dire 1’ordine & modo con che farfideueno quefte tal cote cornu 
ne , ben che ogni huomo vi procede fecondo il fuo parere , o volere,o 
potere,hauete prima da intendere che tanto e maggiore c]uefto eifet- 
to,quanto e la poiuere che vi fi mettedi maggiore quantita, che la ca- 
na fiadentro forte tielduro ,accioche laelalatione dei fuoco fatilme- 
te vfeirenon pofla,hauendolo chiuto, di torte che lachiuta che hauete 
fatto,non ie apra alie fue forze . Onde il fuoco ik 1’aere che in quel va- 
cuo fi generano non hubin modo di potere efalare. Dipoi douetead- 
uertire,te vigorotamente peraltra via non ie 1 ’acquiftano, Hora per fa- 
rele mine fi deue quefto modo pigliare, & prima far cheil loro prin- 
cipio fiadifeofto dal luoco che volete offendere, accio che chi il de- 
fende non vi poifa vfcirefuori ad impedire, ouero per fare che man- 
co che fi puo fenta,o vedail cauare, accio non posti comprehende- 
re il luoco del’oifefa certa , & riparare vi pofla con farui- qiialche ta- 
gliata, ocol ftregnerii in piu ftretto riparo , o contra mina, accio- 
chele etalatione dei voitro fuoco habbida paflare lenza effetto, & 
che ogni voltra fadiga diuenta vana, & a quefte mine fi fan piu 
che fi puo liene ftrecte &tortuo(e, & masfime prefto al luoco pro- 
prio , do ue volete fare la ruina , & fotto il predetto luoco proprio ca- 
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uaretc vn vacuo al manco the fia alto braccia quattro , o piu d’a Itczza* 
&dilarghezza dne>^: il piano fuo dclfotido venga tutto fopra all’entra 
tadella mina.Etinquefto metterete caratelli sfondati di fopra pieni 
di buona & gagliarda poluere , & infra c sfi in mezzo fopra a vna cauola 
tnetterere ancora piu poluere, & da piei di caratelli accoftarete vn buo 
no & groffo ftuppino di bombagia iiorta fattobollire in aceto folfo 8c 
falnitro , & dipoi trauolto & veftito bene di buona poluere d’artiglia- 
ria,& dipoi al folebenisfimo afciutto,& anco fopra a quefto,melfo al- 
luoco cherhauarete,vi farete vna fementella di poluere, & con effa an- 
cora verrete fuori al vlcita,& coii coprendo tal ftuppino & polueri con 
docci di terra,ouero di legno,in luoco di tal entrata,bcnisfimo murare 
te,attrauerfandoui grosii pezzi di pedali di quercia,o altri legni cht fra 
ilmuro groifo & queiti fieno poteoti,piu chefia posfibile,al refitlere al 
cacciare che fa il fuoco, & dipoi hauendo coti acconcio & tale entrara 
fatta forte,& per tuttala caua fopra alio ttopino hauendo farta la letr.e 
telladi poluere per finodouevolete,ofecondo il voleredi chiglihad 
dare fuoco per fua ficurta.Hora quando vorrete,o pur quando vi parra 
tempo di feguire qualche ftratagemma con codurre li diffenfori voftri 
aduerian fopra al luoco,in che far volete la ruina , farete dare il fuoco 
alia fementella, & queho che ne ieguira fecondo il fuo operare il vedre- 
te,ne in queilo effetto m’accade dirui altro (e non, che fe vi accadeife di 
far mina,& infeabiodi fasfiduri trouafte aflai teneri & mal congionti 
infieme,all’hora gli douete appontellare co legnatm forati perlongo & 
pieni di buona poluere.Sono alcuni,che p voler moftrare tfeflere mae- 
ilri, quatio di tali cofe pariatio, t’ornano,p meglio colorire le lot brgie, 
di mille fabullete,ma laflategli dire chelaptrfettiodi quefia cofa e the 
vi fia poluere detro atfai & buona, & faeci il fuoco grade & gagliardo,& 
chel vacuo fia non troppo grade, &l’entratabe chtula, & tutto ilrefto 
ion parole vetofe & inutili. 
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IL MODO CHE FAR SI DEVENOLE TROMBE 
DI FVOCO DA DIFFENDERE O OFFENDE 
RE BATTARIE, O PORTI, BRVCIAR MO 

NITIONI, O FAR FESTE 
CAPITOLO V. 

E tr o m BHcli fuoco E coftuman di far per Ipauento de 
caualli,&per nuocercalli foIcIatinimici.Ancorchemol- 
taofrefa non fi:ccino,perchebenche fia quel, che n’efce, 
fuoco , non fi difeofta tanto , che (e le volere adopera- 
re non vi bifogni ccn efleappt efTare a nimici,delliquali,(e 
alcuno e che ne tema, non vi fi lalfa accoftare ,ne s’accofta 
a voi fin che non vede che la fia finita di bruciare . Tai che per conclude 
rc Poftela di quefta e offefa che fi vede auanti , allaqual lempre n’e tem- 
po di poter pigliar qualche partito per remedio . E' ben vero che fo- 
no cofe belle a vedere,e quel nome, che fi fente nel dire trobe di fuoco, 
fa horrore a chi non hale diffelein pronto,lbno buone certo melfone 
quattro,o (ehan^i dieci , o dodici in mano d tanti huomini animofi & 
infieme vniti a forzare di palfare vn ponte,che folle guardato.ouer a en 
trare,o tenere vna porta, o vna ftrada > o altro luoco ftretto . Anco a- 
dattar fuoco alii allogiamentba monition de nimici,a carri, d ponti, 8 c 
atuttequelle cofe che fono d feruitiodi nimici attedpoter pigliar il 
fuoco, e anco d dare vn guafto d vna terra feruirebbeno alfai , & fopra d 
tutto fon buone nelle battaglie nauali,fannolene ancora di quel che 
non fol vomitan fuoco, ma fi fanno aneor tirar certe palle che nelfufcic 
s’accendano & in aere fchioppano,&io n’ho gia fattedfimilitudine 
d’una artigliaria,che l’ho fatte tirare palle di pietra atte d rompere con 
ella ogni grolfa & buona porta di legname,& per leffetto che io le fe- 
ci mi (eruirno mirabilmente,& perche fappiate come tali cofe fi fanno 
1 ’una & 1 ’altra vi voglio in(egnare,tutteeduelicorpi fi fan di legna- 
me.Ancor cheletrombefar fi potrebbeno,& fi fanno aneor di banda 
di ferro lombardo,o di la mine di rame,fateladi qual fi vogli delle lopra 
dette cofe, che volete , che ciafcunavi leruird. bta FARqueftafifa 
vna canna di legno d’un braccio emezzo longa in due in circa , & 
quefta fi fega per mezzo & s’incaua vn cannale in ciafcuna parte, che 
fia d ponto il me^zo diametro & la mezza circunferetia d’una palla, che 
vi liate eletto, grade,coe qlla che fi giuoca,che fi chiama fioretina,& da 
piei le li fa vn conio di legno che la ferri.ma che habbi vn cauo 1 mezzo 
amodo d’ua gobbia,p poteria inhaftarei vna potad’uapicca, & fopra 
tal cana,elfendo di legno , fi lega tutta di buo fil di ferro riccotto,acco- 
ftato lu fila 1’altrojouero co vna cordetta rinforzata fottile,Si fe e fatta 
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di lamine fi fortifica con cinque o fei cerchietti di ferro, fabricati & fal- 
di,&io hauendola a fare p manco (pefa,& per farle piuleggieri,le farei 
di cartaamoltidoppi a volta, &le vltime incolarei, o ccn prfla, o con 
colla di carnicci,& per piu fortezza ancora li darei per tutto vti fil di fer 
ro.Horadi che cofa voi habbiate fatta tal canna, o la vogliate fare no 
importa, & d empirla qfto e il modo.fe gia no la volete enipire d’una fo 
la compofitione,primamente fi mette in fondo qnattro dita di bnona 
poluere dartigliaria, & fopra vi fi mette vna palletta fatta di floppa,o 
di ftraccetti di tela,iti mezzo pienade alquanta di bnona poluerefina» 
con vnoo duebuchetti,& fi copre di ragia di pino& fblfo,& conalqua 
tadi poluere,&dipoi fopraaquefta vi fi mette qnattro dita di poluere 
grofia compofta con pece greca,vetro pefto,fal comune groffo,falnitro 
mal pefk>,&fegaturad'o!mo fecco,ouero fcaglia di ferro alqnanro tri- 
ta^ fibatte con vn cal^atoro alqnanto.Dipoi fopra a qfla fi mette due 
dita di poluerefina ,& fibatte, & fopra vi fi mette vn’akra paffotta nel 
medefimo modo fatta,&cofi di qnattro dita in qnattro dita fi va cbi- 
piendo tutta la canna della tromba voftra finalia bocca,laquale cofi pie 
na, fi copre con vnopoco di feuo,ouero con vn zaffetto di fuuero,o pu- 
re di carta,perche nel maneggiarlala poluere non hauefle da vfcirc fuo 
ri.Hor,quefte cofi fatte,fi metteno in vna ponta di picca, o altra afle 16- 
ga confitta con due chiodida piedi,& dipoi, quando le volete adopera 
re,j? labocca coe vnofluppino,ouer covnapoca di poluere, vi ssppic- 
cail fuoco.Qulle,che io vi disfi, che gia fecip tirare palle di pictra,era- 
no di legnamedi nocebianco & fetco,& le hei longhe trcbraccia,& il 
loro vano era quanto ventrauadentro vn pugio thiufo,& priman ete 
feci conciare per di groflo illegno per di fuori lordo in forma darti- 
gliaria groffo dapiei,& fottilda capo, & dipoi il feci fegare per mezzo, 
in ogni parte cauare vn me^zo tondo faluo a qnattro ditadapiei. Di- 
poi prefi banda di ferro bre(ciana,& ne feci in ogni parte vn megZo ca- 
nale^ con bollctte di cento con il capo piano benisfimo le feci confio 
car,&il luoco della poluere il feci fare di quefte bande doppio,& 
neleftremodapieile feci acute a modo d’una pirramide vacua, & nel- 
la ponta vi fecci vn cannello che vfciua fucri,fottile, della mcdtfima 
banda, ribiadito di dentro &di fuori, &faceuaiibuco perringreffodel 
fuoco , dipoi feci cognogiare le due parti infieme benisfino, & con 
buona colla di formaggio & conficcature nelle grofiegze dei legna- 
me leftrenfi , dipoi le fortificai con cinque buon ccrchi larghi&groft 
fi di ferro faldi, mettendone tre dalmegzo ingiu,& due da capo, 
& con vna mazza groffa di fabro & vna cazziatoia leferrai & flrenfi 
bene piu che io potei. Dipoi feci fare le palle di pietra , che erano vn 
buon fi! di fpagolatinette,& cofi quefte ccfi fatte adoptrai in vnfer- 
uitio d’uno amico mio , & tal vene fu che la tirai none \ olte che fem- 
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pre refiite , & faceuano effetto inuero di mezze artigliarie.Ma alio ftre- 
pito paretiano come (i le fudero proprio ftate di ferro , odi bronzo. 
Hora per queifo tale ftrumento leggiero & portabile atto a fare vn fuc 
to d’uua terra in vnoeffetto inafpettato,come agiognere Si accoffarle 
a vna porta,& quatrro o (ei infieme drizzadole alia ferratura, o Iportel- 
letti,cheThauefle,& a turte dare fuoco a vn tratto , che di necesfita fa- 
rebbeche per tal forza le fe apprifle,& tal mezzo e molto meglio chep 
volere entrare bruciare le porti,perche e piu prelfo , & piu comodo,& 
manco impedifle a chi hi i entrare, come fanno le bragie,o le fiamme 
delleporti che bruciano,& fiache porta di legnatne.fi voglia groflai 
luo modo, a quelte non regge, aneor chelafoffe di bande di ferro ban- 
data. 




MODO DI FARE PALLE DI METALLO DA TI- 
RARE A' ESE R CITI ORDINATI IN BATTA- 
GLIA, CHE SI SPEZZINO IN MOLTE 
PARTI. CAPITOLO SESTO. 

E m p R sii bucini & eleuati mgegni per loro gentilezza» 
o dalla necesfita incitati , lono inuentori di rnolte cole 
belle,ouero vedutele prima abbreuiano il modo di farle» 
o penlano augumetarle in potentia, ouero di leruirlene 
in varii effetti, olere aquello che fu primo intento di 
chi ne fu inuentore , certamente tutti gli effetti det- 
toni in quefio libro decimo deriuano dalla poluere de 1’artiglia— 
rie , dellaquale > vedendo tanti effetti & tanta gagliardezza , fii pen- 
iato che rilerran 1 »1^ in qinlche cola gagliarda potente i farle re- 
fiftentiafaceffe effecto mirabile, & cofi fecero di bronzo, ouero di ferro 
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vna canna,laquale furata con vn conio di legno li den fuoco , & veden- 
docome empetuofamentetal conio vfciua , penforo di farne vna che 
vicifle & percoteffe,per otfefa delie cofe,& fecero vno ftrometo di bro 
go, ouero di ferro,& dentro vi miftero della poluere & vna pietra ton- 
da>& la chiamaro fpingarda,dellaquale poi continuado fono nati varii 
figii,& de piccoli & de gradi, & di varie forme, fecodo li pareri,o la vo- 
lonta de maeftri,o de principi che Ihan fatti fare,ancora no cotenti dei 
nocumento grande che operauano,del tirare pietre.hano trouato mo 
do,come v’ho moftrato,di fare palle di ferro.Ne anco di quefte li buo- 
ni ingegni cotenti per nuocere piu alii huomini,che no fanno le fopra- 
dette.hano penfato di fare di quelle di metallo vacue dentro, & datolo 
occafione di fpezzarfi I molti pegzi,accioche ogni pe^zo facci vn coi- 
po^ doue per il tiro de 1’artigliaria con la palla ordinaria ne veniua fra 
legenti a fare vnfolo,queftaropendofi ne ven’a far molti , &.cofi fono 
andati facendo di quefte di metallo vacue dentro, & per vn piftol bufo 
ripieni di gagliarda poluere, & per il medefimo , quando fono tirate da 
l’artigliarie,o in altro modo da gli huomini vi lintroduca con vno,ftop 
pino il fuoco,accioche ne 1’arriuar s’accendi la poluere, che ve dentro, 
per non hauere efalatione,& inmolte parti infra li nimicifi fpezzino, 
& di quefte ho vedute di due forti,vna fatta fol vacua di gitto per mo- 
do ordinario, facendo vna anima di terra da forme convncentinetto, 
per farla giuftamente tonda,& fopra quefta hauere fatta vna couerta di 
feuo,ouero di cera , ouero fatta tato grofia di terra & con vn ferro di- 
poi torneggiandola leuandone quanto di grofle^za volete che vcnga 
di metallo,hauendola pero prima formata a mezzo a mezzo in terra da 
forme, o in caftette con rena di fiume ricocta per gittarle in poluere, co 
me fi fanno gli fonagli.Per ilche facendo cofi , fi potrcbbe fare vna for- 
ma di legname, ouero di piobo &formarla,& cofi anco fi potrebbe for 
mare,per fare piu prefto,l’anima della medefima poluere, & in el forma 
refarui venire li fuoi ferrettiper cofolarlain n)ezzo , ancora fipotreb- 
bono formare in gefl'o,& gittare di cera , di quella groftezza che vole- 
fte che venifler di bronzo,& empirle dentro,per farlo l’anima di geflo, 
cennere,& terra liquida, ouero di gemme di caftrato bruciate, hora per 
quale via piu di quefte dettoui vi piacera, hauendo fatto Ii fuoi gitti & 
sfiatatoi &li fuoi fuftegni a 1’anima , legittarete di materia frangibiie, 
cioe di rame con ftagtio corrotto forte, ouero di ferro colato , & al fin 
co quel bufetto,che vi volete laflare,o vi farete cauatone la terra de la- 
nima & fatte vacue, quado le volete adoperare,l’empirete di poluere R' 
na.Et pertirarle piu fecuramente chi lhada tirare, & piu forte, fi tirano 
co 1’artigliaria, ouero co trabocchi,& nel bufetto che hauete lafiato,vi fi 
mette vno ftoppino di bambagia concio con falnitro Sc folfo , & con 

poluere 
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poluere,come v’ho inaltro loco infegnato>& fia tato longo, chc acce- 
(o a quelcempo,che vi par vipoffaintrodurre ilfuoco alia poluere,la- 
quale atcefa,per non effere materia potente a refiftere,come comprc 
hendere potete,in molte partili frange, & ogn'una cacciata con vio- 
lentia grandisfima in qua & in la fi fpande.L’altra forte , che ho vedu- 
ta fare,er3 in quefto modo,primamente,chi la fece,prefe terra , & ne 
fece a poco i poco con vn cintino fopra d vn fufo vna palla giufta,ma 
piu piccolachen6eralagroffezza,chevoleua,la fefta parte, & appref- 
fo i poluere,o in altro modo,hebbe prima gittato taci quadretti, col- 
mi i mezzo & acuti 4 & fatti a cati viui coe pote di diamati, ouero teftc 
dichiodidi ruote di carri d’artigliarie, fotto nel piano alquato icaua 
ti,& di quefti accoftati l’un preffo a l’altro,& comesfi , tutta la palla & 
la terra coperfe,& cofi fopra a tal palla di terra vi venne ferrando.Di- 
poi hebblE feuo, ouero cera,& tutti li anguli delle pote ricoperfe,& re- 
gualidiK con vn’altro cintino maggiore,arriud quel ferto, che li man- 
cauaallagrandezza,& la fece giufta & tonda,& ritrouate tuttele pon- 
te,j?che forterofoftegnodranima, fopra dtpoi vife la forma, &al fin, 
come fi fa,che non accade che io vel’ replichi.Quefto tale,per piu bel- 
lezza,la gitto di materia ottonina & frangibile,& perche fu de necesfi 
ta che in vna parte, per poterne cauare la terra deVanima, & anco ca* 
ri carla che vi laffasfi vn bucho,& cofi vel laffo.chera grande quanto vn 
giulio,nellagroffezzadelqualevi fe venire intagliato da metteruivn 
taffelletto con vna vite a vnalumaca,& cofi chiufe tal buco grande,& 
fblrefto vnbuco piccolopiccolo,per poterledar fuoco, che era nel 
mezzo dd tafiello,& cofi quefte,o quelle altredi minor fadiga a farlc 
nette della terra , & di dentro & di fuori s’adoperano alio effetto det- 
toui & moftratoui il modo, come fe ne fa vna moftraroui di mille , Sc 
dequante volete.Maadiruela,comela intendo, Ion cofe belleacon- 
fidcrare , & difficili a fare,& gli effetti loro, quando feguiflero come fi 
penfano,farien grandi, quali fpeffo,per li varii impedimenti che nafca 
no, & perche nonfipoffano cofi le cofe fecondo levolunta apponto 
addattare,vengano fpeffo a mancare delle loro operationi . Per il- 
che, fecodo il mio parere, rifpetto i quefte fon piu ficure d’effetto 8c 
di manco fpefo, & forfe di piu horrore a chi volefle offendere 1’arti- 
gliarie con le loro confucte palle, tirandole fpeffo per ritto , e per fian 
cho , e per tutti i verfi che non foti quefle , che con vn coipo vogliano 
che facci molti coipi , & certamente quefta fecondo Ia imaginatione 
depezziche fonoinefTa,dapoterfitutti facilmente fieparareTnnda 
l’altro,che fi feparafleno/on tanti che farieno vna ftrage grandisfima, 
attefbche quante fbn le ponte, che vi mettefte fopra a 1’anima di ter- 
ra fciolte,altretan; e fon quelle che infra l'una & 1’altra aggiote fopra ! 
vi vengano . Fafiene anchora di vn’alcra forte pur da trare con larti- 
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gbaria di ferro fufb.gittate in due meta, in mezzo alquanto. cauate,co 
vn poco di rampione,allequali s atracca vn pezzo di catena, che le tie 
ne infieme legate tuttedue>& congionte.hanno forma di palla,& ri- 
randoie s a!argano,& cofi fa vno operto doue 1’arrina piu che non fa 
tiail doppiofe fode vna palla integra. Ancora fe ne fadunaltra for- 
te pnr di ferro che dal mezzo della circu n ferenti a fino appreflb alpon 
to di fopra sadatta , che vi venghino quattro tagli larghi da poterui 
collocare quattro trauerlc, che giuocnino con vn biligO da piei attra 
ucrfo meflb,& al mezzo tale traiierfo habbi vna molle, & come efce la 
palla tie 1 artigharia a 1’aere lhabbi da aprire, quale , perche meglio in- 
tendiate vel’ho difegnatain vltimo conmigliori dimoftrationi che 
ho faputo. Ancora ho veduto nella Allemagnaal tempodi Masfimi- 
liano pur partire vna palla di ferro gittata fopra vn groflo pal di ferro, 
quale entraua per vno flrumeto d’artigliaria di forme fimile^n mor- 
taro sfeflo da due bandefluna contro a 1’altra per in fin quafiropra al- 
ia polneredi che,vedendola,molto mi marauigliai, & che mi fudetto 
davn gentilhuomo che la munitione di molte artigliarie mimftraua, 
che quella lhauia fatta fare Masfimiliano Imperatore per rompere co 
efla,tirando,porte di caftella,& ancora mi moftro di quelle cofe che 
eran fatte per tirare con efle,dellequaliin principio me ne feci burla. 
Dipoi , hauendol veduto v/are fin nelle palle dei archibufi, con attra- 
uerlale d’un dito da ogni banda di fil di ferro groflo, & hauendone ve- 
duto la fperientia.non biafimarei,quado tirare fi poteflero alii eferci- 
ti,non che alie porte. Et per concludere,quefle fono tutte le forti del- 
le palle de 1’artigliarie grofle ftrafordinarie,che ho vedute . Ma per ti- 
rare con intentione di nuocere a molti ho veduto chi fopra alia pol- 
ueremetteiarettedifiume,ouero dadetti di ferro di vergelie fottili 
& grofle tagliato , ouero di bronzo pezzetti a modo di pallette fatti 
nelle fufioni nella cinige,& quefte nofolo ferueno alie artigliarie grof 
fe,ma ancora alii archibufi, & fono cofe molto al propofito da Iperare 
peroffefade nimici. Ancora, per nuocere conipauento difordinare 
vna banda di fantaria, ouero vna battaglia di caualli , credo che (arelv 
bc buono hauere piu artigliarie cariche & acconcie in quefto modo, 
che in ogtnina fofle fei,ootto cannedicartone,comefi fannoappon 
to i razzi, & che con poluere grofla & ben pieni & ben ferrati e alii lor 
birchi da pie fofle meflo buoni e ben fatti ftuppini . Dipoi fopra a esfi 
fofle mefla vna palla de pietra,& ben battuta & acconcia,& por aneor 
fopra ilfieno,&al fine felo defle fuoco& fivedefle di farla dare i vna 
banda di fantarie in ordinanza,o in cauagli per eflere vn fuoco cami- 
nate per terra, non potrebbe eflere che non lo defle gran faftidio al- 
ie gambe > alie fiafche delle polucri , o barili da monitioni doue ne 
fofle. 
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LANCE A' MODO DI SOFFIONI. 
CAPITOLO SETTIMO. 

ER DIFFENDERE battcrie, o per Fare vna ftra- 
tagemmadi notte, in aflaltarevna batraglia, evtilco- 
fa,alle ponte dellelanciedi quelli,che fono d cauallo, & 
cofi alie ponte delle picche di quelli,che fono d piei,!e- 
garui certe canne di carta,fopra vna forma di legno, fat 
te d modo di razzi,ouero (offioni, longhe mezzo brac- 
cio o pin,pienidi polueregrofla,&fraefl'a mefcolata pezzetti di pece 
greca,di folfo,grane di fal cotnune, limatura di ferro, & vetro pefto,ar 
fenico cri{falIino,&fimili,& con la forma loro medefima, oltreal fer- 
rarii da piei,fieno bene calcati & pieni,& dipoi melfoui vn buono ftup 
pino,& volta 1’efcita dei fuoco verfo mmici,& alia lacia & picca ben le 
gata a voftra pofta,quando tempo vi parra , Ii darete da per voi, 
o li farete dare fuoco > che di tal cofa cofi fatta ne vedrete 
vfcire vna lingua di fuoco piudi due braccia longa, 
lpauento(a,& cocente,&pienadi fchioppi,& 
d’orrore, & tanto operari meglio , quanto 
s’adopera in tempo fia placito, o 
che fiate alia fecoda dei vento,& 
quefta tale cofa , oltra alii 
effetti di terra , aile 
battagliedi ma 
rc molto 
ferue. 
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MODO CHE SI FORMINO LI PIGNATELLI, 
ET C H E SI FANNO LE PALLEDI COMPO 
SITIONI DI FVOCHI, DA TIRARLE 
A' MANO. CAPITOLO OTTAvO, 

ANNO Viato alcune volte certi Capitani artuti & in 
geniofi fare portare alie loro fantarie certi pignati,o 
palle di terra fattea pofta,pienedi copofitioni di pol- 
uere, oaltri hcori ontuofi,dilpofti apigliare facilmete 
il fuoco, con lequali,fcontrati con li nimici i battaglia. 



primo aflaltopercuoterIi,pervederedidilbrdinarli,& farfi darluoco 
d ron?perli,& cauarli d’ordenanza,nuoceli aflai il fumo,ma molto mag 
giormente il fuoco.Fannofi qucfti in quefto modo, fi piglia la quanti- 
ta delli vafi,che a porta hauete fatto fare, o crudi , o cotti non fa calo, 
pur che fieno della humiditd della terra lecchi,& quefti s’empieno po- 
co piuche mezzi di poluere grofla,che ifradfa fia mefcolatapecegrc 
ca pefta & folfo pefto,al manco il terzo,& dipoi fe lo da lopra vna co- 
perta di graffo porcino fcolato,groflb vn dito,incorporatouidentro 
poluere, accio la tenga,che gittadola non fi fpanda , & perche habbi i 
fare il fuoco piu lento, per fin che arriua alii nimici , & cofi quefto fat- 
to, aprendo, quando ilvoletegittare,vnpoco da vna banda il grarto» 
& vi mettetevn poco diftoppino ,ouero vnapoca di poluere buo- 
na , & rattaccate fuoco , tenendolo tanto in mano , che vediate che 
il fuoco fia bene apprefio,&cofi dipoi, pigliando il tempo, il tira- 
rete. Anchorafi favnacompofitione liquida in vno caldaro ,nella- 
quale fi mette graflo porcino,olio petriolo,olio di folfo, folfo viuo,fal 




& apprefiati , vigoro/amente cercano con esfi nel 
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nitro dne volte raffinato, aequa vite,pece greca,tormentina,& alqua** 
ta di poluere grofl'a,& liquefatta prima la pece greca,il folfo,c’l falni- 
tro, &: dipoi aggiontoui il graflo la tormentina,& Polio, & al fi» !a pet 
uere,8t fopraal fuoco ogni cofaben liquefacta co v» baftone beniifi- 
tno la rimenarete, accio benisfimo s’incorporino,& in ogni pignata» 
o vafo,che hauerete di quefta ta! compoficione:l’andarcte empiendo 
di qlla quatitd che vi parra, & dipoi fopra vi metterete vn fuolo di buo 
na poluere, accio facilmeteapofta voflxapiglino il fuoco,&li iaflare- 
tefermare,& dipoi a. volunti voftragli adoperarete, gittandoli cor» 
fionde,o co corde legati, o fil di ferro a guifa di mazzafrufti,o altri mo 
di da gittare a mano. Anchora di quefta medefima compofitione fe- 
ne puo empire certe borlette di panno di lino, & fi circodano di funi, 
tc fi formano come palle,& dipoi in cerbottane di ferro fi tirano , co- 
me quelledelletrombe,& di quefta tal compofitione fene potrebbe 
anchor^imbrattare ogni cola che volefte che facilmente bruciafle,co 
me fono portede terre, ponti di legname.carri, monitioni , ripari,di- 
fendere hattarie,& fimili cofe,perche e matteria da incenderfi,& incef 
h p enetrare,& gagliarda a mantenerc il fuoco. £t di quefta ancora (e 
nepuo legar dpieiil ferro al hafte depaflatori & empirne vnbottone 
a jnodo d’una borletta,fatto per far che porti il fuoco adoffo de nimi 
ci,o daltro luoco,doue,tirando,volete che s’attacchi & bruci. 




NI DI FVOCHI, Q^V ALI IL VVLGO CHIA M A 
FVOCHI LA VORATI. CAPI. NONO. 

G N I COSA arida, che facilmente brucia,& che n qual- 
che propria & intrinfeca natura moltiplicail fuoco, o chel 
maciene, fi puo mettere in compofitione di fuochi, & cofi 
conefft&oconcfiecofefi fanno. Sono alcune defie cofe 
compofici minerali come ci folfo , o fuo olio , & alcunaltre liiftanze 
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calde & fecche & fottile, come e i! falnitro,o alcune.ontuofe cofe,co- 
me fono li grasfi.ogli di qual forte che fieno , alcune per fiecita pare, 
comefono midolli,olegnami,&di quefti ancora, quali fono natura- 
li, & quali artificiali . Madiponendo hora d’andare cercando tali dif- 
ferende delle compofitiotli defle, infra quante cofe anticlle o moder- 
ne, quanto ho potato cercare , hd trouate qucfte , prima final tempo 
d’Aleflandro magno, di Marco gracco forfe inuentore, ouer grande 
fperimentatore & operatore di tali cofe , de quali ferine molci , infra 
quali hofatto ellettione de alcuni,&vno e quefto,i!qualepcrfarlo pi- 
gliaua pece greca, alchitrean, folfo viuo,tartaro,fercocol!a, nitro, Se 
olio petriolo, & dognuno qualche parte, &piu calcina viuail dop- 
pio,2t tutto componeua conolio di tuorlrdfoiia ,& in vnvafo di ve- 
rro, ouero di terra vetriato,coperto,& ben turato,mefTo fotto il leta-' 
ine caldo ,& per vn mefe , &• dipoi fopraalcnto fuoco fotto f^tto li- 
qucfore,tenendo fempre ben turato i! vafo . Tai licorc al fin mette- 
ua in baftoni bucarati,o in pignatini,o altri vafofatti apofta,& a tutti 
adattaua vno ftoppineto in mezao . Io, (e hauesfi a fare , direi che vi 
fi poneffe vn poco di poluere, che defle ptincipio al fuoco, che piu fa- 
cilmente saccendefle. Ancora ho trouato di fore vnaltro fuoco, per 
ilquaie fi piglia !b!fo,o per fore meglio,poflendo hauere olio di folfo, 
olio petriolo, o di quel petrolo , oho di gineparo , foluitro benisfimo 
raffinato , & per ogni parte di tali cofe cinque d’afpalto , & piu grafio 
d’oca,o d’anatra,pece negra pura,vernice , ftercccli colombifpolue- 
rizato, aequa vite tanta, che tuete le fopradette cofe copra, Se dipoi in 
vn vafo di vetro conalquantadicera, ferrata labocca f: mette fotto il 
letame caldo per vinticinque o trenta giorni ,& dipoi , perche tutto 
meglio s incorpori,fi mette a vn fuoco lento . Dipoi di tal compo- 
fitione fe n’empie baftoni vacui dcntro,o pignati, & fimili' vali da tira 
re a mano , & di piu anco fi piglia vna palla di pietra con vnanello in 
mezzo, doue fia adattata vna fune d’un braccio , o vn braccio & mez- 
zo , & fopra a tal palla fi mette ftoppe bene infuppate di tal compofi- 
tione, ouero pezze di lino imbrattadole bene, dipoi folappiccail fuo 
co , & con la mano girando,tal che come fi fente che perii moto fia 
entrata nella fuga con ogni forza,che dar fe li puo , fi lalla . Ancora fi 
poflano gittare per via di trabocchi,come vfano li antichi,o come,vo 
iendo , poflano li moderni tirare con rartigliarie,nellaquale non iola- 
mente fi puo tirare la palla fatta di compofitione , ma anchora vna di 
pietra , nellaquale fia vno anello di ferro cotneffo & ben fermo , & a 
tale anello fia attaccato vn pezzo,o piu di fune,lauata & ricotta,& di 
ral compofitione benisfimo imbeuerata, ouero non volendo mettere 
funi, farcte un facchetto di tela grofla fifla,& di tal compofitione 1 cm 
piercte & l’attaccarete alia pietra dei anello dettoui,& co quello ftru- 
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mento, che pia vi piacera,latirarete, ancora (e le puo dare, mettendo 
la in vna tela, come di fopra , forma di palla , laquale con fionda , oue- 
ro con vna hafta , doue in chria fiaadsttato vn cauo dikgro,oiuto 
di cerchi di ferro , che di tal forte la contenga , che mersando fe n'e- 
fca St vadi al camino , che la dilTegnate mandare . Ancora ii fa vn’a!- 
tra compofitione di fuoco , pigliando \ernice liquida , olio di folio 
viuo ,8: olio di rosfi d’oua,& olio di tormentina,St olio di'gine- 
paro , St olio di (eme di lino , & olio petriolo , ou.ero, petiofo -,S fiu 
lameta di detta compofitione doli dacqua trite, & ancora tanto 
di polaere fottilmente di lauoro fecco , quanto ingrosfi il tutto con 
ait retanto di /al nitro, & tutte queflecofe infieme fimetteno in vn 
vafo di vetro , ouero di terra vetriata, chehabbi laboccaftretta , St 
fia benisfimo turatacon cera , & non refpiri,& dipoi fi tenga tre 
mefi in letame caldo, in putrefattione, rimenandolo ogni mefe 
quattrb , o fej volte . Et dipoi cofi condotta tal compofitione, quan- 
do la volete adoperare , fi debba ongere quella cqfa , ouero metter- 
ne in quel vafo , doue volete che il fuoco operi, ilqual fuoco e tale, 
che accofiatoui il fuoco con poluere,o ftuppino, fubbito succen- 
de , & e ineftinguibile fi n che dei tutto , o la cola , o lui non e confu- 
rnato^, & (e la gitti accefa fopra alTarmi.le fa rouenti,di tal forte , che 
chi Iha in do flo di necesfita bifogna , che fe le cani , fe con efle brufeia- 
Ve non vole. Ancorafifa ; d’unaltra forte di fuoco, ilquale c vn lico- 
re fottilisfimo St incenfiuo , con ilquale onto nelli giorni canicula- 
ri vn legno , o akra cofa,atta a brufeiare, ha potentia il calore dei 
Iole , fenza altro fuoco introdurui il fuoco & bruciare, con ilquale fi 
dice che Marco gracco il fe per abbruciare 1’armata nauale de Roma 
ni , & piu dice che appfcciandolo con fuoco materiale, doue tocca, 
fubbito saccende , & che glie ineflinguibile , faluo fe non fi cuopre 
con rena, obagnandolo convrina antica,con aceto fortisfimo , St 
che brucia etiam ne 1’acqua . Et a fare quefto dice ildetto Marco 
gracco, chefipiglia canfora,olio di folfo viuo,olio di tormenti- 
na, olio iaterino , olio di gineparo, olio di (alfo, olio di lino,alchi- 
trean , colofonia fottilmente pefta,o!io di tuorla d’oua,pcce na- 
uale , cera zagora , graffo danatra fcolato , fal nitro , ii doppio cii tut- 
tala compofitione, aequa vite ,& 1’ottaua partedi tuttaladofadar 
(enico St tartaro , St alquanto di fale armoniaco , & tutte le fopra- 
dette cofe fimetteno in vnabocciaben turata,8tfi metteno al cal- 
do , St in putrefattione fotto il letame caldo , per due- mefi, dipoi 
tutte le predette cole fi metteno in vna ftorta, St fi dififliauq con 
fuoco lento . Dellequali cofe infra fette, o otto hore di fuoco 
n’e(ce vn licor fottilisfimo, nelquale fimette dentro tantsf di bo- 
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uina (ccca I forno, pefta,& fbcciata,& fatta fottilisfima, che lc dia cor 
po fimileiun fapore,opiuliquido.Dipoi> quando fi uuoje adoperare, 
fi ogne la cofa che fi uuole bruciare . Laquale qucfta ancora dice chc 
con !i razzi dei fole ui fi genera dentro il fuoco,& non fi brucia !a ma- 
teria & la cofa onra,maogn’altracofa bruciabile,cheaccoftataui rro 
ua. Ancora dice che fi fa nn'altra compofitione di fuoco.qual inirabil 
mente brucia la cofa che fi ogne.bagnata dalla pioggia , ouero per al- 
tro modo , A' a fare quefto dice che fi piglia calcina di pietra felice re- 
centemenre fatta , calamita per fuoco calcinata , uetriolo rubificato 
un tretaduefimo,falnitro piu uolte raffinato otto parti, di quato il tut 
to cafora,olio de folfo uiuo fifTb,o!io di tormenti na, falnitro, fai armo 
tiiaco a pefo quanto e il uetriolo, tartaro,fal pietra alrretato,fal d’ou- 
rina , aequa uite, fatta di poflente uino, tanta quantita copiofamente 
bafta a ibeuerare tutrala compofitione, lequali co(e infieme c.ompo- 
lte,come u’hb detto che fifanno,l’altre,fimetteno in unabocciagra 
dedi uetro benferrata,chenonrefpiri,dipoi fimette Corto illetamc 
caldo per due o tre mefi,rimenando la boccia , & (cambiando il lera- 
me fpeflb , almeno ogni dieci giorni,accio che bene infieme tal mate 
ria fi fermenti & incorpori & pigli forma d’un Iicor di naturaunita» 
ilqual dipoi d vn fuoco lento fi deue fare tanto bollir.che tutta 1’humi 
diti oligenea,o altra che ui fi troua,uapori, & fi fecchi > & le feci fi pe- 
trifichino,& cofi petrificate & fatte aride, fi rompe la boccia , &fi ca- 
uano,& dipoi fi macinano & fanno poluere , & quando le volete ado- 
perare fi (pande perilluoco che volete, che piouendo, o bagnandol 
voi,o altri per tutto il fuoco visaccenda.Horqueftatal compofitio- 
ne mi fu data da vn grande alchimifta,&(perimentarore dimolte co 
{c , & d’oro & d’argento in fuori , molte belle co(e faceua, & per con 
eludere me finiegno per vn bello & gran fecreto , & mi difie hauerlo 
fperimenrato lui , & che io il tenefle per verisfimo , ilquale fe e bugia 
lui e quel che ve la dice.Degli altri la notitia che n’ho hauta e ftatap 
inezzo d’una operetta,che molto tempo fa ,mi peruenne alie mani an 
tichisfima,fcrittai cat ta pecora, dellaquale le lettere erano tato cadu 
che, che con diffi culti fi legeuano,allaquale per la maefta della ferittu- 
ra antica fon ftato forzato hauerla in reuerentia, & i darii fede, tanto 
piu quanto (on andato confiderando la natura delli fimplici che nel 
comporli fi ferue,quali fecondo il parer mio.tuttefono cofe appro- 
priate difpofte i mcenfione,& pero di feruirmene non mi fonafte- 
nutOiche inuero , hauendoui detto della poluere, poteuo/enzarepre 
hefione parlado de fuochi fere fine in quella, perche quanti ne vforo- 
no gli antichi.oli moderni,neflunopari i quel della poluere n’hebbe 
no gia mai, & legganfi pure li ferittori delle hiftorie loro,quanto vo- 
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gliano,oliphilofophiinuetori & fcruttatoridellecofe, che fimili ef- 
feti- dei potere di quefta, ancora che piu facilmente adoperare fi con- 
duca.rrouata non hanno , fopra allaquale vi conforto a fare ogni vo- 
ftro fondamento,hauendoui a feruire di fuoco. 

MODO D’AD ATTARE I FVOCCHI LAVORATI, 
Q^VALI G I A S I SOLEVANO VSARE IN AL- 
CVNE CITTA' DI TOSCANA PER MA- 
GNIFICENTIA NELFAR ALLEGREZ- 
ZE PVBLICHE, NELLE FESTE SO- 
LENNI, QVALI CHIAMAVA- 
NO G1RANDOLE. 

CAPIIOLO DECIMO. 

ERNON volere che alcuna cola , doue interuenga 
fuoco, o lue operationi,refti indietro,che lapedo,ouer 
potendo,nonveladica,hauendoui detto tanti altri ef- 
fecti, vti!i,potenti,& ingenioli ,& in vltirao dellapolue- 
re & altri fuochi mortiferi & nociui molto a tutte le co 
le viue,anzi compofti per diftruttione di quelle che lhan 
no, come di quelle, che non lhanno.Mi e pario di non volere che il fin 
di tal mia lcrittura fia in tragedia,& per qfto v’ho voluto dire come an 
cora di quefti fuochi compofti di materie impetuole& horribili,che 
rendono a gli huomini danno & fpauento,fe ne fa ancora effetto lie- 
to & piaceuole,& in fcambio di fuggirlo vanno per fefta li populi vo- 
lentieri a vederlo,& di quf fti , infra 1’altre , mi ricordo che gia viare fi 
loleuano in Fiorenze & in Siena piu che in altro luoco che io lappi,l’u 
na delle dette citta j> la fefta loro principale, qual fanno il di che nac- 
que lan Giouanebattifta,& 1’altra per la afliintione di noftra Dona, alii 
quindeci dei mefe d’Agofto.Dipoi nel vifitare la mattina delli tempii 
con gran diuotione & folennita fi eftendeua il loro potere pompa,& 
fatto dipoi caccie di Leoni, di Tori laluatichi,di caualli bradi , & d’al- 
tri molti animali , v’era ancora nelle medefime piazze publiche adatta 
toperornameto,in mezzodi tal piazza,piatato in terra, ouero attac 
cato i vno canape grolfo attrauerlato alii ftremi piu alti di tal luoco 
chepiufitrouano in altezza effere concordi, & quefto adatrauano 
qualche volta,adattano &forlecoltempo adattaranno quando l’oc* 
correra . Quefto edilicio fi coftumaua di legname,anzi e di necesfitd 
dinond’altro fare, 1’intesfimento dei fuo compofito &ficuopre,& 
fingrolfa,& fi riduce quali alii termini con legarui & ftregnerui lopra 
fienoj& dipoi cartaimpaftata,8{aIpropofito dipinte erano prima- 
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mente , fatte quefte duna compofitionedi vafiTunXopra 1’altro , con 
varii nafcimenti di tofe , ornati di figure di riliepo , perche reprefen- 
taflero qualche fenfo fabulofo , o cfiftoria , perche non parefle cola 1 
ca(b,o fatta fenza intenderle. Hor quefte tal figure & componimen- 
ro il maeltro > fecondo cl fuo ingegno , & fuaarte di difegno , 1’anda- 
ua diipenfando,& co/ile operation defuoehi chevoleua chedimo- 
ftraflerojo che gli pareua al propofito . Metteuafi di piu forte, do- 
ue foffioni,doue trombe coh palle, girandoli, luminiere, fiamme, 
fchioppi & altri fimili efTetti , & al fin acconcio tutto con ftuppini di 
bambagiabolliti , & poluereper dar fuoco , dipoi la (era , corfo che 
era il palio,doppo cena.verfo la notte .i vna o due hore,vi s’appiccia il 
fuoco per via dunoftuppino principale che toccatutte quelle cofe, 
che iui fon,da facilmente incendere tutto, come vi diro. Accioche no 
ne hauendo mai vedute come forfe mai non ne hauete. Sentendo di- 
re girandola pqtiate comprendere che cofa glicra , che inuero aneor 
che la folfc cofa bella & cofiaffe denari aflai a farla , cra fenza vtile. An- 
eor che per efler quei tempi veri aurei, cioeper che.haueuandeH’oro 
aifai da (pendere, in quel che gli (pendeffe non guardauano , & anchor 
che altro effetto non face (Tero, ne in quefto piu dura (Tero che a vn’ama 
te vn bacio della fua dama,o forfe manco. Hor (u, perche voi fappiate 
che cofa apponto le fono,ve diro come le (i fumo , egli effetti che gji 
operano . Primamentefaceuano elettione di quella fabula o lffioria 
che ci voicuano,& c!ipoi,perdimo(trarla,faccuano quattr'a,o fei,o pt- 
to figure che con 1’attitudine & con i’apparenzademoftraflcro quella 
fabula, o hiftoria, che voleuano , & per farlo , componeuano di legno 
vn fufluco con braccia & gambe,& fopra condic no bene legati 1’anda- 
uan tutti li fuoi luochi ingroflando , in for?ha che meflolo la teflapiei 
& mani fatte, o fatte far,o di geffo formate,& dipoi le veftiuano di pan 
nigrosfi lilii, & coi colore incarnato, cofiogn altro luoco,dipegendo 
lo,ii coloriuano.Dipoi, quefte accommodauano douepiulo pareua 
accommodando le compofitioni de vafi fopra a vafi, o altri attaccha- 
menti di cofe,de quali faceuano vna altezza di xxx.o.xhbraccia, fecon • 
do il (apere,o volere dei maefl:ro,o di chi faceua la (pcfa. Dipoi, dipin 
ta & fatta vaga,haueua fatti due o tre mila razzi di varie forti & gran- 
dezze,qual perche facefle fchioppo, & qual metteuano adattatiche 
andaflero a 1’alto verfp el cielo, altri per piano,& altri ferifien la terra. 
Infra quefii sandaua difponendo in quelle bocche danimali.o figure, 
o co (e doue li pareua addattar di quei fofifioni che buttano quelle lin- 
guelonghedi due& tre braccia di fuoco, & in vnaltro metteuano 
trombe che gittalfero di quelle palle fatte con li ordini, che auanti v - 
hd]defcntte,& in vnalrro girandolini, quali fono per ognuno due fof- 
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fionetti legati vn per vno a ogniteftadun legno &grolfo vn ditobu- 
carato inmez^o,& convn chiodo ccnfitto lentemente fopra alia 
ponta dWhafte di forte che giri & li buchi fieno forti fopra & pre fi 
io al tondo, come ftano quelli de 1’artigliarie , & quefti non folo fono 
belli in vna girafidoia,ma anco farebbono vtili a diffendere aifai nelfa 
lire delle ftaie d vria nmraglia , ouero contra 1’impetto che fo vna bat- 
taglia a vna batraria.oltre alie pfouifioni potenti che vi (i fonno, per- 
die a quefti appiccato il fudco per Ia forza loro , fonno quel baftcne 
mobile , girare . Tai che per bellezza , gnardandoli quando brucia- 
no, pare vna mota di fuoco, da quali credo che deriuato fia i! nome di 
chiamare tutta qnefta machina girandola • Hordi quefte cole vile 
ne va mettendo , fecondo il parere dei maeftro, dellequali quatite pht 
ui fe ne metteuano & piu uarie, era tenuta la cofa piu bella , P quefto 
faceuano di quei razzi che nefaere, dipoi che erano finiti paf«eua che 
ne parturiifeno quattro o fei , fimilmente foceuan varie polueri che 
v’accedeuan,& a vn tratto diecio quindeciluminiere,.fattedi compo 
fitionedi tormentina,ragia dipino,pece nauale, & poluere dartiglia 
rie,con legatura di lauro lecc o,& per concludere a quefta tal machi- 
na dauano fuoco con ftuppino fotto di bombagia bollita in aceto 
con folfo,poluere, & fal nitro , con vno ftuppino maeftro che andaua 
acongiognerficontuttiliftuppini che haueuano a fore effettodfin- 
cendere ,& quefta tal cofa, come gia v’ho detto, viarii foleuain mol- 
ti luochi , & di quelli che hd piu notitia e Firenze & Siena , che vera- 
menteera ingeniola & bella cola a vederla fore tanti effetti di fuoco, 
comc cofe viue fore da per loro . Hor di tutte le fefte dette quefta e 
reftata in-Roma in Cdti^ando Agnolo, nelle creationi , o corona- 
tioni de Papi,oaltreallegrezze grandi, ma in fcambio della ccra- 
pofitione della machina fonno leruire tutto il caftello ♦ Ilquale in- 
uero e di forma molto vaga, & 1’adornano con mettere inognia- 
perto di merlo,& coli lopraper ogn’uno due lanternini fotti d’un lo 
glio di carta bianca fopra a vn todo di terra , & d ognuno mello vn 
candelo di feuo , che accefi per la notte, & per quella diftantia della 
vifta vedere quella bianchezza lucida & trafparente con quantitd 
ordinata, moftra vna cola molto bella da vedere. Appreflo co- 
me quefti lono accefi fonno fcaricare un numero grande di code 
d’artigliarie in due riprele,che tutte gittano in alto palle di fuo- 
co fatte , come quelle che v’ho gia detto , che fi metteno nelle trom- 
be,quali in aere fonno vn fuoco chiaro che pare vna ftella , & nel viti* 
mo fi Ipezzano. Al terzo giro tirano molti razzi.iquali lono longhi vn 
palmo, & di poluere tengano dalle tre alie quattro oncie 1’uno , quefti 
iono per tal modo ordinati che dipoi che fono andati in alto con vna 
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Jongha coda ,& che par che g!i habbino finito, fchioppano, & mandar» 
fuori fei o otto razzetti pervno. Ancora vi fanno trombe & girando* 
lini , fiamme & luminiere , & fin 1’armi dei Papa di compofitio di fuo- 
chi,& fu nellamaggiore fommitadel caftello,doue e 1’ Angelo attacca 
todlarboro dei ftendardo , adattato vna forma duna grande ftella, 
checontiene molti razzi.Tal che concludendo il fuoco tutto Vincen- 
de, che quando 1’artigliarie tirano,& dipoi e razzi,!e trombe, li foffio- 
ni,le palle , & andare quefta in qua , & quella in la , altro non fi vede (c 
no fumo & fuoco, pare proprio allhora quel fuoco che fi figura 1’infer- 
no.Et io, per quanto mi pare, dico di non hauer mai veduto in atto di 
fefta cola tale ,& per che piu ne comprehendiate runacola&laltra» 
vandaro qui apprelfo difcgnando. 




DEL FVOCO CHE CONSVMA ET NO N FA CE- 
NERE ET E' POTENTE PIV CHE ALTRO 
FVOCO D ELQ^VALE NE E' FABRO IL 
GRAN FILGLIVOL DI VENERE. 
CAPITOLO VLTIMO. 

AVENDOVIio per tuttili liti dellaprofonda 8c 
fpatiola marina de gli elercitii de fuochi materiali con 
la mia piccola & debil barca Icriuendo trafcorfo.tirato 
daldefiderio che ho,oltrechel latisfare alie vofire do- 
mande, di arrichirui di piu (aperi & dellepratichedef- 
fi.Et hora elfendo per Dio gratia al di fle gnato termine 
delmio viaggio arriuato, & non piu (aper.do, neanco 
^ededo il modo di poter arriuare piu la.M’cro ^ppofio da mainarele 
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vele,& nel 1’dcqua butarele ponderofe anchore,per poter con quiete 
godere la traquillitd della mia nauigatione.Quado dal mio nochiero 
fuiauertito,cheauanti chio furgefie,col fguardo voltarmi doueffem 
dr.eto,& tritamente rifguardare s’alcun luoco nella ofeurit a dei filen- 
tio.che per auertentia ch’io moftrato non n’haue{Te,reftato folle,ilche 
fatto fubito alia villa della memoria mi fi moftro le molte follimate 
& fuliginofe tenture, chel cocete & potentisfimo fuoco d’amor fatto 
haueua,uon dico in lontano paefe,o per cognition daltri , ma dentro 
al petto mio, per lamia propria il cognobbi, perii che certamente fti 
mare il poffo,cocente fopra a quanti altri che con tal nome il mondo 
ehiamar fene pofla.Delquale aneor che hoggi vi fien fpente le fcintil- 
lanti & viue fiamme per la canuta & fredda mia ftagione,no e che del- 
le coiture antiche non vi fia ancora le imagini con qualche fumofita 8c 
caldezza rellate, per laqual cola, volendo in quefta mia fadiga deferi- 
uerui gli effetti & poteri de fuochi,Doueuo ragioneuolmente di que 
fto prima che dalcun de gli altri pariare , attefo 1’efFetual propinquitd 
& gra notitia che n’haueuo,Ma per hauere io la mira d’ogni mio inten 
to poftaalle cofel6tane,ho fatto come quello che per Iguardare il cie 
lo nonvede come appo lar li piedihabbi,o come chipela alie cole d al 
trui & fi Icorda le fue proprie.Ilche hora per non voler tal cola prete- 
rire,& tanto mio error corregere,&masfime per dare alia mia feritta 
opera piu lieto fine,che reflando fra 1’horribili ftrepiti delle artiglia- 
rie polueri & (alnitri,il facieno alpro piu chelparlar di quello . Aneor 
eh’amolti,chiperproua ilfente,percofamoltograue& Ipiaceuole 
1’habbia il die hauere, Attelb lo incoprehenfibil luo vigore,alquale co 
gran loprauazo a nefiiliajeofa altra fi puo,fecodo il parer mio,alfomi- 
gliarecheaquelfuocoarcsafferma trouarfinel centro dei inferno, 
polio per vltimo lupplicio de 1’anime d’annate.Et quefta tal lor cofor 
mitafacilmente fi dimoftra,perefler l’uno & 1’altro lpirituale,& le nel 
1’uno Ion dilperati perii peccato d’hauereperdutala gratia fi crucia- 
no puramente l’anime,ne 1’altra perii defiderio & Iperanza dacquiftar 
la fi llruggano,non fol ranima,ma fe pura come ne 1’altro fenlatamen- 
te il corpoanchora.Adonquelopraauanzando quelde gli inferi qua 
to maggiormenteauanzara loelementale& li materiali con arte co- 
pofti.Ne mi negara alcuno che quato la cola vien da caula piu nobile 
maggiore & piu degno effetto anchor no operi, chi dubbita che qfto 
no fia, come v’ho detto,fpirituale & viega dal cielo?& che non fia pro- 
pria operatione de l’anima,& che attualmete fia iudicato co la fuftatia 
dei cuore nel lago de l’itelletto?nifluno certo, fe gli cognofce, fara che 
no raffermi,& come coladiuinano lhabbiipregio, Attelb che alcuna 
cola opera fe non coi fin dei bene,& per quefto gli huomini lhan chia 
mato ldio,&lingeniofiPoeti per dimoftrar lifuoi mirabili effetti in 
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vna vifta lotto velame Poetico l’han figurato vn dio giouinctto , alla- 
to, & nudo,trionfante fopra vn carro di fuoco ineftinguibile,con ar- 
eo in man& vari ftrali a fianchi, & per proprio fiio nomel’hanchia- 
mato Cupido, che altrodir non vuoleche Cupido e defiderofo. * 
per efpofitioncdi quel che vogli dire amore ,&ben che tal nome 
habbi in (e vari fignificati (econdo i camini di chi intendere il vuole, 
io per quanto credere tal cola polio . Altro non intendo (e non quan- 
to quefto lol lia vn penfiero immaginato,fi<Ib nella cognition della co 
fa defiderata,per ilquale (pelTo il lemplicisfimo mtelletto noftro accc 
cato dal lenfo fe medefimo inuifohia, & prende tirato dalla vaghezza t 
o dalla immoderata Iperanza di pofledere,& quado calca in la volon- 
ta lalciua elenfuale &reprenlibile nutrita dal dedito & daglifimili 
delli molti giouenili & vari penfieri , & aneor che quefti per efaltarlo 
dichinoeflere in cielo & li di Venere & Vulcano edere nato,& no lolo 
in cielo aneor elTere in terra accompagnato mfieme con la gentilezza 
de 1’atiimo & nobilita naturale & da particulare eletion di molta clari 
ti di bellezza.Ancor che in quefto molto polia la inclination delli a* 
(petti dele caule fuperiori conformi, & le catene & lacci fon le gratie 
naturali humane & blandeuoli carezze,virtu, modeftia, honefta, & o- 
gnialtra opera nonpollitica,del!equalcofe non foldebilmente fi nu- 
trilce,ma fa viua & fa maggior la fperienza,& al fin fi conuerte in fuo- 
co, ilqual tanto piu deuora & bruccia , quatito di tal cole piu legna & 
carboni ifieme fopra d eflbs’accoglie.Anzialcunene fono piu chefol- 
fo inltinguibile,qual hanno non fol potentia di fare lo ireparabil fuo- 
co potentisfimo & grade.ma di moltiplicarlq^mile a vna contagion 
peftifera,&non folo ne gli huomeni mortgMJJfca rifpettar fapientia, 
fortitudine, o ricchezza,tion gli Regi non ^ffmperatori , non,fecon- 
do che fi legge, aneor gli dei, non ancora gli animali inrationali, non 
gliacquatici & frigidi pefci,non gli infetti,ancorche piccoli & vili fie 
no,perilchcficogno(cenianifefto tal cofii effere vna caufaderiuantc 
dal cielo, che influifee fopra a ogni cofa naturale viuente,& aneor for- 
fe eftendere,come fi crede dei dattaro,fin nelle piante , & al fin per no 
fi potere terminatamente comprendere la forza quanto fia dei appe- 
tire>& come fi conuerte in focola pasfion di core, qual fuoco amoro- 
fo da ogni lingua chiamato.Noi anchora fimilmente il chiamaremo» 
& cofi come longamente infienie con me iempre e liato. Cofi anco p 
fin che durerd la prefonte mia opera con efia nel numero de gli altri 
nonchefempreftia,&(emiglior cognitione della fua natura nov’hd 
iaputo ne potuto notare.laretecotento accettare il buon voler mio, 
& cofi anco dello auertirui della pratica,o fuoi ftrumeti,ccme ho fat 
todegli altri,nonperchio conefemp ; o di menon vene potelfedare 
qualche lucc,Maperche e mare troppo largo, & e pie no de innumera- 
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bili yie da pernenice a! por. o ddla quiete, chedefidera, & dciafcunae 
dibilgno la fua barca propria, con gli linimenti ancora appropriati, 
la doue per forte,o per ingegno arnuando,lifitrouale ardenti forna 
ci delle fufioni.iui li mantici,iui li martelli , iui lancudini , lequali cole 
altro non fono che alterationi,ge!ofie, timori , & molti altri immenfi 
faftidiofieffetti . Quali concordemente han potentia di accendere le 
tormetatrici & continue fiamme , lequali chi lha prouate,o proua,et 
fer ne puo quel che le lieno buon teflimonio.E-t qui, lenza piu diften • 
dermi in altro dire,voglio cheponiam fine,per quefta volta, al noltro 
longo pariare. 

IN V I N E G I A 
Per Comin da Trino di Monferrato, 

M D LIX. 
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